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೧ ಪುಸ್ತಾನನೆ ಡ್‌್‌, 
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ಖನಿಜ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊಂರಚಿಸ್ಪಿ ನಲ್ಲಿ ((ಊಲ)ಿ ಇರುವ 
ಕೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
8.ಜಣತೆಗೈೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಉರೈಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ 
ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನು ಧಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರು 
ರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಖನಿಜಗಳ ಗುಂಪಿಗೇ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತವೆ. 
ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಭೂನಿಜ್ಞಾ ನದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ, ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನದಲ್ಲಿ 
ಕಚನಾತ್ಮಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ ( petrogenesis) ಮತ್ತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ 
ಕ ( petrography) ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಳು ಜನಿಸಿದ 
ರೀತಿ, ಅವು- ನಂತರ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ 
' ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ, ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ, 
ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥ್ಯಯನ' ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. | £ 
ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖನಿಜಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವನಿಗೂ ಖನಿಜ: 
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ನಿಗೂ ನಿಕಟಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಖನಿಜಕಾಸ್ತ್ರವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸನಾ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅಡ್ಡಿ: 
ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವವರು ಈ ಮಕ್ಳ ನಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ತಜ್ಞ, 
ಕಾಗಿರುವುದು ಸಹೆಜವೇ. 
ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರವು. ಸಾವಿರಾರು. ವರ್ಷಗಳ ಬಂಡೆಯ ಪ್ರಾರಂಭನಾಯಿತೆನ್ನ 
ಹ ಟು ವುಡಕ್ಸಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ 
ಬಹುದು, ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲವು ಹುಟ್ಟುವುಡಕ್ಕಿಂ। ಹ ಗ 
ಮಾನವರು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಹೆಮಟೈಟ್‌; ಫು ಸ ಸ 
ಮಾಡುವ ಮಾಂಗನಿಸ್‌ ಆಕ್ಲಡ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸ್ವಾಭಾನಿ 
ಂಗಫೀನ್‌ ತಿಸಿ ಗುಡೆಗಳೊಳಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 
ಗಳನ್ನು (natural pigments) ಗುರುತಿಸಿ; ನಾರುರೂಪನ ಅಕ್ಷಿ ಜು 
ಮಾಡುತ್ತ ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನನನು ಬ ಸ 
~(flhrous  actinolite) ಬಹು ಹೆಚ್ಚು ಕರಿಣಿತಯ್ಲು | 
| ಸಸ್ಟಪ್ಪಕವ ಕೈಬಾಚಿಗಳ (೩60) ನಿರ್ಮಾಣ ಹಯಕ್ತ ಖನಿಜಗಳನ್ನು 
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. 4000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮುಂ ಮು ಬಳೆಕೆಯಲ್ಲತ್ರಬುನಕೆ 
ಗಣಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾ 


| ಸಾಕ 3 1 
ರ್‌ ಬಕೆಯಲಾಡ ಗ್ರಂಥವೇ ದಕ್ಕಿ 


€ 


ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ ಮುಂಚೆ 
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ೆ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 143, 
ಧಿಯೋಪ್ರಾಟಿಸ್‌ (ಕ್ರಿ. ಪೂ. 372-287) ರಚಿಸಿದ “ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು” ಎಂಬ (4 
ಪುಸ್ತಕ. ಕ್ರಿ.ಶ, ಒಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈನಿ ಎಂಬಾತನು ಷಸ ಅನರ್ಫ್ಯು 
ತಿಲೆಗಳು, ವರ್ಣಧಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಅದುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು 4 
ನೀಡಿದ್ದ. 1546-56ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್‌ ಸಂಡಿತನೊಬ್ಬ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ 
ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದ. ಈತನ ಹೆಸರು ಆಗ್ರಿಕೋಲ. ನಂತರ 1669 ರಲ್ಲಿ ಣೆ 
ಇತನು- ಸ್ಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ. ' 

ಡೇನ್‌ ನೀಲ್ಸ್‌ ಸೈನ್‌ಸೆನ್‌ ಎಂಬಾತನು: ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಭ್ಬಿನ ₹ Pp 
ನಾಡ. ಈತನ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಹರಳುಶಾಸ್ತ್ರ (erystallogaphy )ವು ಳ್ಳ 
ವಾಯಿತು... ಹಕ ೫ 
`` ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಿಧಾ ೬೨ 
ನವನಾಗಿ, ಅದಕೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹೊಸ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕಂಡು | 
ಹಿಡಿದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ 
ಕರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ. ಬಹಳವಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೆಂದರೆ ಸ್ವೀಡನ್‌ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇವರಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ; 
ತುಂಬ ಗಮನಾರ್ಹರಾದನರೆಂದರೆ, ಫ್ರೀಬರ್ಸ್‌ ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಎ.ಜಿ. ವರ್ನರ್‌ (1750- , 
1817) ಎಂಬುವರು, ಇವರಿಗೆ ಯೊರೋಪ್‌ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದ ರು, ಆ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ' 
ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಸರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌, ನಿಕಲ್‌, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌; 
ಟಂಗ್ಸ್‌ ಟಿನ್‌, ಮಾಲಿಬ್ಬಿ ನಂ, ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತಿತರ ಹೊಸೆ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು 1 
ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು: ಫ್ರೆಂಚ್‌ ನಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಯ್‌ (1743-1822)ರವರ. ಕಾರ್ಯ ' 
ನಿಂದಾಗಿ ಖನಿಜಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹರಳುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಎಲ್ಲರೆ ' 
ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿತು. ಹಾ | 
ಹೆತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಪ್ರಗಳಿ ' 
ಯುಂಟಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪರಮಾಣು ತತ್ವದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ | 
ಗಳು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತನೆಂಬ | 
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಂಟಾದುದು. ಸಂಸ್ಸರ್ಶ ಗೋನ್ಸಿಯೋ ಮೀಟರ್‌ (contact gonio- | 
೫) ಎಂಬ ಉಪಕರಣವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೆಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಳುಗಳ | 
. ಅಂತರ್ಮುಖ ಕೋನವನ್ನು ' ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ _ | 
ತು ರಚನೆಯನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸ್‌, 
ಎಸ ಸಾಮೆ ಕ ಬಿಲಿಯನ್‌ (1779-188) ನತ್ತ | 
೩ರ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಿಳ್ಳಿರ್‌ಲಿಜ್‌ (1794-1863), ಖನಿಜಗಳ ರಾಸಾ |, 
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| ಪ್ರಸ್ತಾನೆ | 4 
A “I R 1 | 
ಈ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ 
ಕ ಬ -ಶ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು 
a ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ರತ್ರನಬಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಖನಿಜಗಳು ಕಂಡು 
161 | pe ಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವುು  ಪೋಲ&ಗ್‌ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನಿಯೆ (polarising ‘mioro- 
ಸ ಸ 5006)ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ 18ರಿಂದೀಜೆಗೆ ಖನಿಜಗಳ ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು (0000೩1 
ತ್ನ 


ಹ" 'ಇಂಐ09) ನಿರ್ಧರಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಬಹಳ : 
ಉ್ಬು ಮಹಯುಕ್ತವಾಸುತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಧನವಾಯಿತು. | 
ಸಾ ನ್‌ ಬ್ರಹಳುಂಚೆನಿಂದಲೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಖನಿಜಗಳ ಉಸಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳು 
ಯು, ನಳಿಕ್ಟಿಪ್ಟೀ ಇನೆ. , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಿಸ್ತಾರಹೊಂದಿದಂತೆ ಈ 
ನ್ನ್ನ ಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇನೆ... ಮೊದಮೊದಲು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಅವು 
ಲ್ಲಿ ನ! ಕೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ` ಜೇಡಿ 
ಹಳು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು, 
ಕ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಜೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯುಧಗಳಾಗಿ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
(11% ಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ, ಟೊರ್ಯ್ಯಾಯ್ಡ್‌, ಗಾಕ್ಲಿಟ್ಸ್‌ ಅಮೆ 
ಆ ೫. ಕಸ, ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ತಯಾಂಕೆಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿನ್ನ, 
ರ್ಕನೆ ಜಿಲ್‌ ಮುಂತಾದನನ್ನು ಒಡನೆಗಳ ಮತ್ತು; ಪಾಕ್ರಿಗಳ ತಯಾರಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸು, 
ಗನೀಸ' ತ್ರಿ ದ್ದ ಕು. ಚರಿತ್ರೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುಂಜಿ ಅದುರುಗಳನ್ನು'ಕಾಯಿಸಿ, ಸ 
ಸ್ತುಗೆ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಿನ್ನು. ಪ 
ಕಸೆ: ತಾಮ್ರ, ಪಾದರಸ್ಯ ಸೀಸ ಮುಂತಾದ ಲೋಹಗಳು ಓಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂ 
ಹೊಸೆ ಲೋಹಗಳು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನ 
8 ಬಂಕಯವಿನೆ, ಅವರಿ ಅನೇಕ ಗ. ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು, ಬಳಕೆ 
ದಿಂನೀಚಿಗೆ ಕರಣುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಅದರೆ ಈ ಲೋಹಗಳ ತ ಪ 


ಘ್‌” 


ಪ್ರಕ 7ಗಳು ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದುರನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂತಹ ನಿಧಾನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ 

ಖನಿ ಟ್ರ "ನಂತರೆ ಬಂದವು. 2 

0011. ಯೆಲ್ಬಟ್ಟ ನಂತರ ಭೂಮಿಯೆ ಹೊರಳಿಸಿ ನಿವ ಕಗ ರ 

ಛುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜಗಳಿಂದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅ ಸ ನ ಸ ಸ 
3 ಯುತವಾದ ಕ-ಕಿರಣ ವಕ್ರನಿಯೋಜನ (ಸ್‌ ಬ್ರ 

ದೆರಿಂ ಇ ರ ದರ್ಶಕ ನೀಕ್ಷಣ (electron ein ನ್‌ 

ಈ ತಿಳಿ 

ನ ನಿಜಗಳ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ: ತ 

ಮತ್ತು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ನತಗಾಜುಗಳು (10108110 ತ ಸ p - 
| ಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೂಂ | 


ಗಾಸ್‌ 
ಶಿಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ( rock bodies ): 
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y 4 a ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಖನಿಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಅದ “ತಿಲೆಗಳೆಂನ್ರಾಮಕರಣ ಮತ್ತು 
ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈನಿ ಎಂಬಾತನು 'ಬಜಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಔನ ಅದುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವ, 
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೀಕ 
ಸೌಲಭ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೋಲ. ನಂತರೆ 1669 ರಲ್ಲಿ 
. ಬಹುದು : 
೧. ಹರಳು ಶಾಸ್ತ್ರ (crystallography) 
೨. ಭೌತ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ (physical mineralogy) ಯಮ 
೩. ರಾಸಾಯನಿಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ (chemical mineralogy 
೪. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ (descriptive mineralogy). 
೫. ದೃಕ್‌ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ (optical mineralogy). 
ಬಹೆಳ ಹಿಂದಿಫಿಂದಲೂ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗ 
ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಅವು-ಯಾವುವೆಂದರೆ, 
೧. ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ 
೨. ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು 
೩, ಖನಿಜನರ್ಗ 
. ಈ ಖನಿಜ ವರ್ಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಚಿಸ್ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೆಯುವ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ... ಈ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ 
ಬೇರ್ಪಡೆಕೇಖೆಗಳು (dividing lincsy ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕಿ ಗಳಂದರ್ರಿ-ಜಿಳನಚಿನಿ ಮತ್ತು ಬೀಣೆ 
ಪಡೆದಿರುವುದು. | - 
ಖನಿಜದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ರಾಸಾ 
ಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು. ಆದಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ರಾಸಾಯೆನಿಕ ಸಂಯ್ಯೋ 
'ಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ ಕಾಠಿಣ್ಯ ( 0೩೯6655 ), ಬಣ್ಣ, ರೂಪ 
ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಎರಡು ಖನಿಜಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 
ಉದಾಹೆರಣೆಗೆ, ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಒಂದೇ 
ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳೆ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹೆ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಖನಿಜ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮಾಣುಗಳ ಬೇಕೆ 
ಬೇಕೆ ರೀತಿಯೆ ಜೋಡಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ಗಳುಂಬಾಗಿಕುತ್ತವೆ. . 
ಖನಿಜಗಳು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರು 
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ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ... 
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ಮೆತ್ತ ವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಪ್ರ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜದ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ವಸು ಹ್ರಿವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 
ಇ ಅದನ್ನು ಖನಿಜನೆನ್ನ ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: 
ಪ್ರಸ್ತ ಸ್ತುತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುನ ವಿನಿಧ ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ : ವಿವರ 
 ವಿಭಾಗಿಸೆ. ಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
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೨ ಖನಿಜನರ್ಗಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಾಮಕರಣ 


ಖನಿಜ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ವಸ್ತು ಬ್ರವಿನಲ್ಲಿ ಏನಿಕಬಹುಡೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಅರಿಶ್ಚ ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಹೆಚ, ಸೈ ಲ್ಪಟ್ಟ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 
200 ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸುಮಾರು 25ರಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಖನಿಜಗಳು 

ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತಿವೆ. 

ಇಷ್ಟೊ ದು: ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕಾದರೆ, 
ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ವಾದ ಸರಾಗ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಥಾ ವಶ್ಯಕ. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದ 
ಅಂತಿಮ ಕ್ಯೇಯವೇನೆಂಡರೆ, ಸ ಸಮಾನಲಕ್ಷಣದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ, 
ಅಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು. 1750- 
1850ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿ ತ್ತು. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತ 
ವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡನ್ನಿ ನ ವಿಜಾ ನಿ ಬದ್ತಿ ಲಿಯೆಸ್‌ ನಿಯೋಜಿಸಿದ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮಾನ್ಯ ತ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಯೆ 
ಪ್ರಕಾರ, ಖನಿಜವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: 

೧. ಮೂಲಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು ( ಗ೩tive 
elements ) 

ದಃ ಚ ್ಸಿಡುಗಳು (ಸಲ್ಫೋ ಲವಣಗಳೂ ಸೇರಿ) 


೩.. ಅಕ್ಲಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡುಗಳು. 
೪. ಹಾರೈಡುಗಳು. 


೫. ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳು,. ನೈಟ್ರೀಟುಗಳು, ಜೋರೇಟುಗಳು, ಹ 


ಅಯೋಜಡೇಟುಗಳು. 

೬, ಸಲ್ಫೇಟುಗಳ್ಳ್ಕು, ಕ್ರೋಮೇಟುಗಳು, ಮಾಲಿಬ್‌ಡೇಟು 
| ಗಳು, ಚಿಂಗ್ಸ್‌ ಟೀಟುಗಳು, - 
೭. ಫಾಸ್ಟೆ ಆಟುಗಳ್ಳು” ಆಕ್ಸೆನೇಟುಗಳು, ವ್ಯಾನಡೇಟುಗಳು. 

೮. ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು. 

ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ರಾಸಾಯನಿಕ ತತ್ತ ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, 
ಹೆರಳುರಚನೆಯ' ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಡೆದಿಡಿ. 
 ಮೂಲಧಾತುರೂಸಲ್ಲಿ "ಜೊಕೆಯುವ ವಸ್ತು ಗಳು. ಎಂಬ ನಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹೆಗಳು 
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ಖನಿಜನರ್ಗಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಾನುಕರಣ & 


[ರೋಹ್ಯರೀತಿಯ ಬಂಧನವುಳ್ಳ ವು (with metallic type of bonding)] ಅರಿ 
ಲೋಹೆಗಳು (semi mein) ಮತ್ತು ಅಲೋಹೆಗಳು (10% 1161815) ಸೇರಿರುತ್ತನೆ. 
ಈ ಅಲೋಹಗಳು ಸಹಸಂಯೋಗಕಾರಕ ಬಂಧನವುಳ್ಳ (covalent bonding) 
ವಸ್ತುಗಳು. ಸಲ್ಫೆ ಕ್ರಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಗು ಲೋಹ್ಯ ಬಂಧನವನ್ನೂ, 
ಬಹುಪಾಲು ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಸಂಯೋಗಕಾರಕ ಬಂಧನವನೂ ಸ್ಹ ಇನ್ನೂ ಕಲವು 
ವಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣ ಬಂಧನ (ionic bonding) ವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತ, ವೆ. Jes ಫೈಡು, 
ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೆ ಕ್ರತಿ ಮತ್ತು ಹಾಲೈಡುಗಳಲ್ಲಿ ಖಣ ಮತ್ತು ಧನನಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣಗಳು | 


_ ಸರಳವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತನೆ. ಮಿಕ್ಫ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣರೀತಿಯ ಧನ 


ಫಾ (anions) ಇರುತ್ತ ವೆ. 

ಪ್ರತಿವರ್ಗವನ್ನೂ ಉಪವರ್ಗಗಳಾಗಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ರಚನಾ 
ಸ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ನಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗವಾದ 
ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತು ಸಿಗಳನ್ನು ಎರಡು. ಉಪವರ್ಗಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಲೋಹಗಳು : ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು 
ಎರಡನೆಯದು ಅಲೋಹಗಳು, 

. ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳನ್ನು 6 ಉಪನರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲಜಿ ಪ್ರತಿ 
ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದೂ' ಉಂಟು, ಅನೇಕ ಗುಂಪು 
ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀರೆ ಹೆತ್ತಿರದೆ ಸಂಬಂಧ 
ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳು ಇರುತ್ತನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ಗುಂಪು, 
ಆಂಥಿಬೋಲ್‌' ಗುಂಪು. ಈ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ. ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ 
ಮತ್ತೆ, ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

` ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ 
ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೆದಿನೆಂಟಿನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಖನಿಜ 

ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿ ದ್ಹಂತ್ಕೆ ಖನಿಜಗಳ ನಾಮಕರಣ ವಿಧಾನ 
ಗಳೂ ಬೆಳೆಯಕೊಡಗಿದವು. 1850ರ ಹೊತ್ತಿ ಗೆ ಜೆ. ಡಿ ಡಾನರವರ “ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದ 


ವ್ಯವಸ್ಥೆ * ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯಾದೆ ಬೇಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ವಿಧಾನವು ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿತು. 
ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ಗ್ರೀಕ್‌ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ ಮೂಲದವು, ಈ ಹೆಸರುಗಳು 
ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೊ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ... ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ಆಲ್ಫೆ ಬ್‌. ಲ್ಲಾಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಸ್‌ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ 
(ನ್‌. ಗ್ರೀಕ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈನ್‌ ಎಂದರೆ ಬೆಣೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇನ್ನೆರಡು ವಿವರ 
ಹಾತ್ಮಕ ಲಗತ್ತುಗಳೆಂದರೆ (508%), ಕ್ಲೇಸ್‌' ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಲೈಟ್‌, ಕ್ಲಾಸಿಸ್‌ 
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೪ ; ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಎಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸೀಳು (೦1081880) ಎಂಬರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ 
ಆಥೊಗ್ನಕ್ಸೇಸ್‌, ` ಸ್ಲೇಗಿಯೋಕ್ಸೇಸ್‌. ಅಂತೆಯೇ ಫೈಲಾನ್‌ ಎಂದರೆ ಗ್ರಿ 


Fx ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಎಂದರ್ಥ, ಇಂತಹ ಲಗತ್ತು ಇರುವ ಖನಿಜವು ಬಾ 


ತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫೈರೋಲ್ಲೆ ಟಲ್‌ ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಖನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಸಯುಕ್ತವಾದವು. ಆದಕ್ಕೆ 


ಅವುಗಳ ಉಸಯೋಗ HR ಆದ್ದರಿಂದ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು' 


ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ೯ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯು ಕ್ರಮೇಣ: ಜಾರಿಗೆ ಕ್ಕ 


ಬಂದಿತು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಖನಿಜಮಾದರಿಗಳ ಸಂಗ್ರ ಹೆಕಾರರು, ಗಣಿಯ ಮಾಲೀಕರು, 
ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯ ಕ್ರಿಗಳು ಖಂಡನ ಹೆಸರುಗಳೂ ಕೊಡ 
ಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜಸು ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌ 

ಡಿ. ಕೂಸ್‌ಪೆಲ್ಟ್‌ ರವರೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ಖನಿಜವೊಂದಕ್ಕೆ ರೊಸ್‌ 
ನ ಕ್ರೀಟ್‌ ಮ ಹೆಸರೂ, ಮುಸೋಲಿನಿಯೆ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮುಸೋಲಿನೈಟ್‌ 
ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿನೆ. ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಖನಿಜಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಗ 
ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗಗಳ ಹೆಸ ರನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಂಗೆಸೆ ಸೈಟ್‌. ಇದು ತ್ತ ೦ಗೆಲ್‌ಸಿ 
ಎಂಬ ದ್ವೀಪದ ಹೆಸರನ್ನು TR ಸ್ಸೆಯಿನ್‌ನ ಆರಗೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ 
ಖನಿಜಳ್ಳೆ ಆರಗೊನೈಟ್‌. ಎಂದೊ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಯ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಖನಿಜವೊಂದಕ್ಕೆ 
ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಫೈಟ್‌ ಎಂದೂ, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌ನ ಸ ಸ್ಟ್ರಾಹಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ಖನಿಜಕ್ಕೆ 
ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯನೈಟ್‌ ಎಂದೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ ಡೀಶೆಗಳಳಿ 
ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಡಲ ಬಾಗ ಬಹಳ. ತಾನತ್ರಯವುಂಟಾಗು 


ತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
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NBT ಆಶಾ. ಡಾ 


ಎನಿತು ಬ್‌ಲಿ ತಾಪನ ಎ ಪಂ” 


೩ ಮೂಲಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು 


ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, ವಜ್ರ, ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಮೂಲವಸ್ತು 
ಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟ ಸಿನ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಕುತ್ತಲೇ ಇನೆ. ಈ 
ಮೂಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರ ಸ ಹೆಗಳಿರುವ ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ 
ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ative elements) ಜೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ, 
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟ ಗೆ ಗಂಧಕಗಳ ಜೂ, ಗಳು ಈಗ ಆರ್ಥಿಕದೃಷ್ಟಿ 
ಯಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳು ತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ 
ಶತಮಾನದಾದೀಚೆ! ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾ ಇ ಬನ್ನ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ 
ಲೋಹೆಗಳೂ ತಕ್ತಮಟ್ಟಿ ನೆ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿನೆ. 

ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಧಾತುರೊನಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಿಸ 


- ಬಹುದು : 


\ 


' ೧ ಲೋಹಗಳು - 


(ಅ) ಚಿನ್ನದ ಗುಂಪು: ಚಿನ್ನ (ಗಿ), ಬೆಳ್ಳಿ (Ag); ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ(ಉ). 

(ಆ) ಪ್ಲಾ 2್ಲಾಟನೆಂ. ಗುಂಪು: ಪ್ಲಾಟಿನಂ (೧0, ಸಲ್ಲಾ ತ್ಲಾಡಿಯಂ (೧6) ಮತ್ತು 
ಪಾ ಓನಿರಿಡಿಯಂ (Pt, 77, ಆಸ್ಮಿಯಂ (೦೨. ಇರಿಡಿಯಂ (ಗ) 
ಇರಿಡಿಯೋ ಆಸ್ಮಿನ್‌ (1೯, ೦೨, ರಿ (Rh), ಮತ್ತು 
ರುಥೀನಿಯಂ (ಬ, 

(ಇ) ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಪು: ಕಬ್ಬಿಣ (Fe); ಸಿಕ್ಕಲ್‌-ಕಬ್ಬಿಣ (Ni, Fe), 


'೨ ಅರೆಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಹಗಳು 


(ಅ) ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ ಗುಂಪು, ಆರ್ಲೆನಿಕ್‌ (65), ಆಂಟಿಮೊನಿ ($b), ಮತ್ತು 
| ಬಿಸ್ಕತ್‌ (೫). 

(ಆ) ಗಂಧಕದ ಗುಂಪು: ' ಗಂಧಕ (6). 

(ಇ) ಇಂಗಾಲದ ಗುಂಪು: ವಜ್ರ (0), ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ (೧). 


ಚಿನ್ನದ ಗುಂಪು 
ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರು ಮತ್ತು ಸೀಸಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು 
ವಸ್ತುಗಳು ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸೀಸವು 
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ಚಾರ್ಯ? ಕ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಮಾತ್ರ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು. ಈ 
ಮೂರಧಾತುಕೊಹಿಸಸ್ತುಗಳು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. 
ಇವುಗಳ ನರಮಾಣುಗಳು ಮುಖಕೇಂದ್ರ ಘನ ಜಾಲಕ (face centred cubic 
10100 ಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಹೆಗಳ ಹರಳುಗಳು ದೊರೆಯುವುದು 
ತೀರ ಅಸರೊಸ. ಅವೆಲ್ಲಾ ವೃಕ್ಷರೂಪಿ ರಚನೆಯ (6686100) ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು 
ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುರಚನೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲೋಹ 
"`` ಗಳು ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಡೆದಿರುತ್ತನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೆದುವಾಗಿಯೂ, ಕೊಪಧಾರಣತ್ವನನ್ನು (18110201110) ಪಡೆದಿದ್ದು, 
ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುರಚನೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹೆಗಳು ಭೌಶಿಕ 
ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವೆಲ್ಲಾ 
ಮೆದುವಾಗಿಯೂ, ರೊಸಧಾರೆಣತ್ವವನ್ನು  (malleability ) ಪಡೆದಿದ್ದೂ, 
ಶಂತುರೊಪಧಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ (400010), ಶಾಖ ಮತ್ತು ನಿದ್ಯುತ್ತುಗಳ ಉತ್ತಮ 
ವಾಹೆಕಗಳಾಗಿಯೂ,. ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ (07೩00) ವಾಗಿಯ್ಕೊ, ಹೆಚ್ಚು 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರ ತೆಯನ್ನು (specific gravity) ಹೊಂದಿರುವಂತಹೆವುಗಳಾಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತವೆ. 
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೋಹೆಗಳು ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಬಹೆಳ ಅಸರೂಪ 
ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ರೋಹೆ ಮತ್ತು ಅರೆಲೋಹಗಳು ಫೆನದ್ರಾವಣ (solid solu- 
tion) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ” ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಗಳ. ಫೆನದ್ರಾವಣಗಳ ಒಂದು 
ನಿರಂತರ ಶ್ರೀಣಿಯೇ ಇದೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ದ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
(soluble). ಆದರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳು ಫರಸ್ಸರ' ಅದ್ರಾವ್ಯವಾಗಿವೆ- 
ಪಾದರಸವು: ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 
ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. - | 


ಚಿನ್ನ( ಸಚ) | 

ದೊರಕುವ ರೀತಿ (118010 : ಹೆರಳು ರೂಪವು ಬಹೆಳ ಅನರೂಸ, ಸಾಧಾರಣ 
ವಾಗಿ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಆಕ್ಟೋಹೀಡ್ರಲ್‌, ಡೊಡೆಕಹೀಡ್ರಲ್‌,: ಅಥವಾ ಘನ 
ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ : ಎಲೆಯಾಕಾರದಲ್ಲೂ, ವೃಕ್ಷರೂಸ 
ದಲ್ಲೂ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ (massive), 
ಒರಟಾದ, ಗುಂಡಗಿರುವ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಕಣಗಳ (8೩1119) ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಿಗಳ 
(502109) ರೊಸದಲ್ಲಿಯೊ ಅದು ಇರುವುದುಂಟು, ಸ್‌ 

ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ, - (twinning): (111) ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ನ ವಾಗಿದ್ದು, 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2 
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ಮೂಲಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು ೧೧ 


ಸೀಳು ಮತ್ತು ಬಿರಿತ (೦0161886 ೩nd 17೩೦೭೯೪) :. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 
ಬಿರುಕು ಮಾತ್ರ ಹಿಕ್ಕಣಿಗೆ (18011) ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಿಗುಟುತನ . (10780107) : ಬಹುರೊಸಧಾರಿ, ತಂತುರೊಪಧಾರಿ ಮತ್ತು 
ಛೇದ್ಯ (560/10). | 

ಸಾಂದ್ರತೆ: 19.3 ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾನ್ರು ಮತ್ತಿತರ ಮಿಶ್ರರೋಹಿ ಮೂಲ 
ವಸ್ತುಗಳು (Alloying elements) ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಕೆತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒರೆ (streak): . ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿ ಸ್ಥಿ ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಮಿಶ್ರಣದಿಂದೆ ಬಿಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ತಾಮ್ರದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ತತ್ತ ಲೆ 
ಕೆಂಪುವರ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ. 


ಕಾಂತಿ (10570) : ಲೋಹರೀತಿಯದು. 


ಅಸಾರದರ್ಶಕತೆ (00010) : ತೀರ ತೆಳುನದರದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು 
ಬೆಳಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. . ಆದರೆ ಮಂದವಾಗಿರುವಾಗ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


: ಸಂಯೋಜನೆ : ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ (native 8016) ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಯಿರುತ್ತ ತ ಶೇಕಡಾ ' 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 
ಬೆಳಿ ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನ: ನನ್ನ್ನ ವಿಕೆಕ ರೈ ಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೆ; ಸಲಾ ರ ಡಿಯ, 
ಕ್ಣೊ ಡಿಯ, ತಾಮ್ರ, ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಪಕಸಗಳೂ ಚಿನ್ನ ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕರಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಪರೀಶ್ಸಾರ್ಥಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು . (61820500 8680865) ; ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರೆ 
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಛೇದ್ಯತೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಚಿನ್ನವು. 10620 
ನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.' ಇದು ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕ (182) ಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆಶ್ವರೆಜಿಯ ಎಂಬ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಟ ಯಾವ. ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲೂ ಅದು 
ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದೊರಕುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು: ಉತ್ಪಾದನೆ ; ಸತ ಭೂನಿಯ ತೊಗಟಿಯಲ್ಲೂ 

ಸಾಗರಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು 10 ಕೋಟ 
ಪಾಲು ನೀರಿಗೆ ಆರುಪಾಲಿನಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೊರಕುತ್ತ ಡಿ. ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟಿ 
ಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಭಾಗನೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಸಿ ತಿಯೆಲ್ಲಿಕುತ್ತದೆ.: ಈ 
-ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 99.8%ರಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ನಿರುವುದೂ ಉಂಟು, ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 85% - 95% 
ಚಿನ್ನ ವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 
":  ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿ ನ ನಿಕ್ಷೇಸಗಳಿಂದ 
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ತ್ತಳೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ 
ನಿನರಹಾತ್ಮಳ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(alluvial deposits) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಂಡೆಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ (1161/15) ರುವ 

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ನುಣ್ಣು ಗೆ ಅಕೆದು, ನಂತರ ಪಾದರಸ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 
ಸ 

(amalgamation) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಅದುರು “ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶಾಖನಿಕೋಧಕ' 

(refractory) ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಭಜಿತ 

ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆ ಸೈಯನೈಡೀಕರಣ (6೩71681102) ದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ 


ಕೈಸರ್ಗಿಕಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನವು ಟಿಲ್ಯುಕೈಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ' 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ಸೆರೆನೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 


ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅದುರುಗಳನ್ನು ' 


ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು : 
೧. ನೇರವಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಬಹುದಾದ ಅದುರುಗಳು: 


೨, ತೀಕ್ಷ್ಮ ಶಾಖನಿರೋಧಕ ಅದುರುಗಳು (ಟಿಲ್ಯುಕೈಡ್‌ಗಳು, ಚಿನ್ನಯುಕ್ತ 


ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು). ಲ 
ಪ್ರಪಂಚದ ಆರ್ಥಿಕರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು 
ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾಣ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
ಚಿನ್ನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ( fineness )ಕ್ಯ್ಯಾರಟ್‌ ಗಳ ರೂಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ, . ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವು 24 ಕ್ಯಾರಟ್‌ಗಳದ್ದು. 
1966ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ (ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು) 4.2 ಕೋಟ ಔನ್ಸುಗಳಷ್ಟು 
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ರಿಕಾದಲ್ಲೇ 3.1 ಕೋಟ 
ಔನ್ಸ್‌ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವು ದೊರೆತಿತ್ತು. ಸೋವಿಯತ್‌ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಫಿ ಣಾ ಚ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟತ್ತು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಿಕ್ಕ 
ದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಕೆನಡಾ, ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಘಾನ, 
ಕೊಡೀಷಿಯಾ, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್‌, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಕಾಂಗೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಜಪಾನ್‌, 
ನಿಕರಾಗುವಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಭಾರತ. | 
ಚಿನ್ನವು ದೊರೆಯುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ; 
ಯೂರೋಪ್‌: ಯೂರೋಪ್‌ ಜೀಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ. ಯೂರಲ್‌ 
ಪರ್ವತಗಳು ಬಾಲ್ಕನ್‌ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಚೆ ಫನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಜಿಕೋ 
ಸ್ಥ ೇವಾಕಿಯಾದ ಎರಡು ಕೆರುಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ಬ್ರಾನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾಡಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲ. 
3} 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು ೧೩ 


ಸುಮಾರು, 500 ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮು 
ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳೆಂದರೆ ಬೋಗೋ ಸ್ಲಾವ್‌ಸ್ಟ್‌, ನಿಜ್ಜಿತಾಗಿಲ್‌ಸ್ಕ್‌, ಬೆಕೆಸೋವ್‌ಸ್‌: ನಿ ಮ 

ಏಕಟಾಕೆನ್‌ ಬರ್ಗ್‌ ಹತ್ತಿರದ ಸ ಪ್ರಜೀಶಗಳು, ಸೈಸ್‌ ಸ್ಟ್‌, ಮತ್ತು ಕಿಸ್ಟಿಮ್‌ ಗ 
ವ್ರೈಯಾಸ್ಕ್‌ ಜಲ್ಲೆ (ಜ್ಞಾ ಟೋಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಮಾಂಟ್‌ ಇಲ್ಮೆನ್‌, ತೊಟ್ಟು ಕಾರ್‌ 
ಸೇರಿ); ಸ್ಲಬಿಂಯಾದ ಟಾಮ್‌ ಕ್‌ (ಆಲ್ಚಾಯ್‌' ಮತ್ತು ಮಾರಿನ್ಸ್‌ ಕ್‌ ಬಂ) 


ಯೇನಿ ಸೀಸ್‌: ಣಿ ಅಚಿನ್ಸ್‌ಕ್‌, "ನುಸಿನ್ಸ್‌ಕ್‌ ಮತ್ತು ಉತ್ತರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ . 


ಯೆಸಿಸೀ ಜಿಲ್ಲೆ ರ ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬ್ರಾನ್‌ ನ್ಸ್‌ ಬಾಕಾಲಿಯಾ 
ಮತ್ತು ಲೀನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಅದುರು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿನೆ. 
"| ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ ವು ದೊರೆಯುವ ಸ ಸೆ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, 
ಗದೆಗ್‌ ಮತ್ತು ಹಟ್ಟಿ, ಆಂಧ ಧ್ರಪ್ರಜೇಶದಕ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರೆ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಿರಿ, ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನದಿಯ 3 ಪಾತ ತ್ರಗಳು, ಬಿಹಾರೆದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ಜೋಟಾನಾಗಪುರ ಪ್ರದೇಶ, ಹಿಮಾಚಲ ಫ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯ ಮರಳುಗಳು ಜಮ್ಮು 
ಮತ್ತು ' ಕಾಶ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಿ ಲ್‌ ಪ ಪ್ರಜೇಶ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಫಾಟ್‌, 
ಬಸ್ತಾರ್‌, ಇಸಾ ಷ್‌ ಮಂಡಿ, ರಾಯಪುರ ಮತ್ತು ಸಿಯೋನಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ್ಕು ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ 
ದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಬಳಿಯೆ ಕಾನ್ಸಾ ಹ್‌ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಿನದಿಗಳ ಮರಳುಗಳು. 
ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದೆ ಗಣಿಗಳು ಚಲಿ, ಷಾಂಟುಂಗ್ಸ್‌ ವೇಹಾವ್ಯ " ಜೆಜ್‌ ವಾನ್‌, 
ಮತ್ತು ಪೂಕಿಯನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೆ. ಮೆಂಚೂರಿಯಾದಲಿ ಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಂತುಂಗ್‌ ಪರ್ಯಾಯ 
ದ್ವೀಸದಲ್ಲೂ, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉನ್‌ಸಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೂ ಚಿನ್ನದ ಅದುರು ದೊಕೆಯು 
ತ್ರ ನ ಚಿನ ವುಳ್ಳ ಕಾ ರ್ಟ್ಸ್‌ ನಾಳಗಳು ಜಪಾನಿನ ಅನೇಕ. ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
ನ್ಯೂಜಕೆಡ್‌ನಳ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಎ ಪ್ರಾಂತಗಳೆಂಡಕಿ, 
ಹಾಕೋಕಿ ಪರ್ಯಾಯದ್ವಿ ಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಂತಗಳು. ಜೀರೆಯ ಪ್ರಾಂತಗಳೆಂದರೆ, 
ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪದ ಆಲ್ಪ್‌ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಟಾಗೋ 
ಹತ್ತಿ ಜಾಗಗಳು, ತ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ "ಕ್ಯೊಸೌತ್‌ನೇಲ್ಸ್‌, ವಿಕ್ಟ್ರೋರಯ್ಕಾ 
ಭಾಸ್ಕೇನಿಯಾ ಸುಂತಾದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, 
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಫ ಮುಖವಾದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯು ಕಾಲ್ಗೂರ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆ 
ಇನೆ. 
ಆಫ್ರಿಕಾ: ನೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರ ಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವು 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಗಿನಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಗೋಲ್ಡ್‌ಕೆ ಕೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲ 
ದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷನ ಕೊಡೀಹಿಯಾದೆ ಮಟಬೀ' 
ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಮಾಷಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಬೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವು ದೊರಕುತ್ತದೆ. 
 ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಾಂತೃನೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿನ 
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೧೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ನಿಟ್‌ವಾಟರ್‌ ೧ ರ್ಯಾಂಡ್‌. ಜೊಹಾನ್ಸ್‌ ಬರ್‌ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಮೈಲಿ 
ಉದ್ದ ದೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವ ಹಟ್ಟಿ ಯೆಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿಗಳಿವೆ, 


ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ : ಹಿಂದೆ ತಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ 
ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಂತಗಳೆಂದಕಿ ಅಂಟಿಯೋ 


ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಕ. ಇನ್ನೂ "ಲವು ಉತ್ತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ" ಚಿನ್ನವು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ನ 
ಕೆಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತ ಡೆ. ಕೈಯೋಡಿ ಜಿನ್ಟೈ ಕೋಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 200 


ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೈನಾಸ್‌ಸಿರೇಸ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ನ ದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಡಿ ಇದು - 


ಬ್ರೈಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಶಿಕ್ಷೇಸಗಳಿನೆ. 

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ : ಮೆಕ್ಸಿಕೋವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ- 
ಆದರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರಿಸ 
ಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇವು ; 'ಆಲ್ವಾರ್‌, ಮಾಗ್‌ಡಲೀನ, ಅರಿಜ್ಪೆ, ಚಿಹು 
ಹಾಹುವಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಎಲ್‌. ಓರೋದ ಗಣಿಗಳು, ಹಿಡಾಲ್ಲೋನಿನ 


ನಚುವಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗ್ವಾನಾಜುವಾಟೋ ಮತ್ತು ಜಕಾಟಿಕಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೆ ಹಲು" 


ಲು 

"ಕೆನಡಾ: ` ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅದುರು ಜೊರೆಯುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳೆಂದರೆ ಯುಕಾನ್‌ ಪ್ರ ಪ್ರಜೀಶದ ಕ್ಲಾಂಡಿಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಟ್ಟಿನ್‌ 
ಮತ್ತು ಕಾರಿಬೂ. ಆಂಟೋರಿಯೋ ಮತ್ತು ನೋವಸ್ಟೋಷಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನವು 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸಂಯುಕ್ತೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು : ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವತ 
ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವದ್ಚೀನಿಯ್ಕಾ ಉತ್ತರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 
ಕೆಕೋಲಿನಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತೆ ಪಡೆದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 


ಕ್ಯಾಲಿಫೊದ್ನ! ಯಾ ಕೊರೊರಾಜೋ, ಅಲಾಸ್ಕ, ನೆವಾಡ್ಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾ, ಕ 


ಮಾಂಟಾನಾ, ಆರಿಜೋನಾ ಮತ್ತು ಉಟಾ. 


ಚಿಳ್ಳಿ (೩) ಎ ನ 
ಕೂಪ... ಹರಳುಗಳು ಅಪರೂಪ, ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಘೆನಾಕೃ ತ್ರಿ” ಅಕ್ಕ 
ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಅಥವಾ ಜೋಡೆಕಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 


ವೃಕ್ಷರೂಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನಿತುಕೊಿಸದಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ. ಜೊತಿಗೆ ರಾಶಿಕೊಪದಲಿ ಲ್ಲಿಯೂ, ' 
ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿಯೂ, ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ತಗಡುಗಳೆಂತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು: 


ಬಂಡೆಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರುತ್ತದೆ, ` 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ ಖನಿಜಗಳು | ೧೫ 


ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : ಸಾಮಾಕ್ಯವಾಗಿ(111)5 ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ: ಹಿಕ್ಳಣಿಗೆ ರೊಪದ ಬಿರುಕು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಜಿಗುಟುತನ : ಬಹಳ ತಂತು ರೂಸಧಾರಿ ಮತ್ತು ರೊಸಧಾರಿ ( malleable) 
ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ :10.1 ರಿಂದ 11.1 ಇದು ಕರಗಿರುವ ತಾಮ್ರ, ಚಿನ್ನ 
, ಮತ್ತಿತರ ಲೋಹೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒರೆ: . ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಾಂತಿಹೀನತೆ 
ಯಿಂದಾಗಿ ಬೂದುವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆ ಸದೃಶ. 

 ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಮೂಲಧಾತುರೂಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳಿಯ: 
ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ] ದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸ್ಥಾ ಪಿತ 
ಎ ಪಾದರಸ, ಆಕ್ಲೆಸಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಟನೊನಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ 
ರೂಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಕರೆಗಿರುವುದುಂಟು. 

ವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಣ್ಣ, ಕಾಂತಿಹೀನತೆ ( ಜಾ ) ಛೇದ್ಯತೆ 
ಮತ್ತು ಹಿಕ್ಕಣಿಗೆ ರೀತಿಯ ಬಿರುಕು, “ಜಂ ಕೈಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯೆಕವಾದ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು... ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಕರಗುವ ಉಷ್ಣ ತೆ ೫01118 point ) 960೮. ಅದು 
ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅನ್ನು ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಜಲಜನಕದ ಸಲ್ಗೆ ಶ್ಸ್ಟೈಡ್‌ನ ( ಶೃ 5) ಹೊಗೆಗಳಿಂದ 
ಹ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ ದ್ರಾವೆಣಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳ ಯು ಬಹಳ 'ಚೇಗ ಕಾಂತಿಹೀನ 
`ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚಳಿ ಯೆ ಸ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ ಉತ್ಸತ್ತಿ,ಯಾಗುವುದು. 

ಹ ಜಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ: ಮೂಲಧಾತುರೂಸಿ' ಬೆಳ್ಳಿಯು 
ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ; ಅದುರು ಸಂಗ್ರಹ 
ಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿತ ಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ ಸ್ಹದ್ರಾನಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು, ಜಿಯೊಕೈಟ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಟ್‌, ಜಿಕ್ಕಿಟ್‌, 
ಫ್ಲಾಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾ _ರ್ಟ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತುರೂಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಮೂಲಧಾತುರೊಪಿ! ಚಿನ್ನವು . 
ಜೊಕಿಯುನುಡಸ್ಟಿಂತ ಅಸರೂಪವೇ, ಆದರೆ ಅನೆ ಸ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಾಲ 
ವಾದಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪೆಸರಿಸಿರುತ್ತ ಜ್ಜ ಅನೇಕವೇಳೆ ಅದರ ಆಕರವು 
ಮೂಲಕೂಪವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇಕೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಖನಿಜಗಳೊಡನೆ ಉಸಖನಿಜನಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಉನನಸ್ತು ವಾಗಿರುನೆಡೆ ಅಡು ಬಿಳಿಯ 
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. 6೬ ಮ ; ` ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ನೀರಿನ ಹೆಬೆಯು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೆ ಠ್ರಡ್‌ಕೊಡನೆ ಪ್ರಕಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದಲೋ 
ಅಥವಾ ಲೋಹೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳೋ, ಆಕ್ಸಿನ್ಫೆಷ್‌ಗಳೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದಲೋ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋ, ಕುಂಜರೂಸದಲ್ಲಿ ಯೋ ( arborescent ) ತಂತು 
ರೂಸಡಲ್ಲಿಯೋ (81170128) ಇರುವುದುಂಟು, ಆಗ ಅದು ನೈಯ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಇತರ 
ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ (metamorphic rock) ಗಳೆ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟು. 
ಕೆಲವುವೇಳೆ ಅದು ಹೊರಹೊನ್ಮಿದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ (eruptive rocks), ಜಲಜ 
ತಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ (sedimentary rocks) ಇರುತ್ತದೆ, i 
ಕೋನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾಶುರೂಸಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಮೋಘ 
ವಾದ ಮಾದರಿಗಳು ' ಕೆಲವುವೇಳೆ ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಅಡು 
ಸಾಕ್ಸೊನಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀಬರ್ಸ್‌, ಸ್ನೀಬಡ್ಡ್‌ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ; ಜೊಹಿ 
ಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಬ್ರಾಮ್‌ ಮತ್ತು ಜೋಷಿಮ್‌ ಸ್ವಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ... ಅದು ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌ದಲ್ಲಿ ಯ್ಕೊ ವಿಟ್ಟಿಸೆನ್‌, ಸೆಮ್‌ನಿಟ್ಸ್‌, ಜೆಕೋ 
ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಇಡೆ. ಸಾರ್ಡಿನಿಯ್ಯಾ, ನ್ಯೂಸಾತ್‌ 
ವೇಲ್ಸ್‌, ಚಿಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅದುಕು ಸಂಗ್ರಹಗಳಿವೆ. 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜೀಶ. ಔ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್‌, ಮಾಂಬಾನ, ಇಡಾಹೋ, ಕೊಲೋ 
ರೇಡೋ, ಆರಿಜೋನ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಾದ 
: ಆಂಟೇರಿಯೋ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲೂ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್‌ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಸ 


ತಾಮ್ರ (೦) 

ರೂನ: ಸರಮಾಣು ರಚನೆಯು ಮುಖಕೇಂದ್ರದ ಘನಜಾಲಕನನ್ನು 
ತೋರಿಸುತ್ತಡೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವೆಂದರೆ ಟೆಟ್ರಹೆಕ್ಸಹೀತ್ರನ್‌. ಜೊತೆಗೆ ಇದು 
ಆಕ್ಚ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ತಗಡುಗಳಂತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹರಳುಗಳು ಇರುವುದು : 
ಅನರೂಸ. ಬಹಳವೇಳೆ ಅದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಲುಚಿಕೊಂಡು, ತಂತಿಯಾಕಾರ 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ತಂತಿಯಾಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಂಜರೊಪಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರು 
ತ್ತದೆ. ಮರಳಿನಂತೆ ಕಣರೂಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದುಂಟು, | 


ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : (111) ರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, 
ಸೀಳು: ಇಲ್ಲ. 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುನ ಖನಿಜಗಳು ೧೭ 


ಜಿಗುಟುತನ : ಬಹಳ ತಂತುಕೂಸಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ, ರೂಪಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ 
" ಇರುತ್ತದೆ. ಒ 
ಬಣ್ಣ : ಹೊಸ ಮೇಲ್ಮೆ 41 ಗುಲಾಬಿವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ತಾಮ್ರ ಕೆಂಸಿಗೂ, ನಂತರ ಕಂದುವರ್ಣಕ್ಟೂ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 
'ಒರೆ: ಲೋಹೆರೀತಿಯಿದ್ದು, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಂತಿ: ಲೋಹ ಸದೃಶ. | 
ಅಸಾರದರ್ಶಕತೆ: ಅಪಾರೆದರ್ಶಕ, 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಮೂಲಧಾತುರೊಪಿ ತಾನ್ರುವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಅಥವಾ ಆಂಟಮೊನಿ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ; 
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಾನ್ರುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ 
ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಅದರ, ಬಣ್ಣ, ಛೇದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿಕ್ಚಣಿಗೆ ಬಿರುಕು. ಅದು 
ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ 1084°€ ನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ -" 
ಕೂಡಲೇ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಜೊರಕುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ತಾಮ್ರವು ಸಾಮಾನವಾಗಿ 
ಉಸವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದಾದರೂ, 
ವಾಣಿಜ್ಯಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಸರೂಪ. ತಾಮ್ರಫ್ರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಸಸಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಫೋ ಪೈಕ್ಕಟ್‌, ಚಾಲ್ಕೋ ಸೈಟ್‌ ಮುಂತಾದುವು 
ಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್‌, ಮಾಲಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಆಜಾಕೈಟ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರು 
ತ್ರಜೆ. “ಅದು ಮರಳುಗಲ್ಲು (sandstone), ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಜೇಡಿಸ್ಸೇಟ್‌ ಮುಂತಾ 
ದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ,' ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಗ್ನಿತಿರೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಡಾ ಸಮು 

ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ತಾಮ್ರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಹೆರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟರ್‌ಸಿಸ್ಟ್‌, . 
ನಿಜ್‌ನ್‌-ಟಾಗಿಲ್‌ಸ್ಕ್‌ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ' ಹರಳೀಕರಿಸಿದ ತಾಮ್ರವು 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ' 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿರಿಗಳಲ್ಲ 
ಉತ್ತರ ಮಿಚಿಗನ್‌ನ ಲೇಕ್‌ಸುಪೀರಿಯರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಾಮ್ರದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಧಾತು 
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 200 ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ಪ್ರಜೀಶದಲ್ಲದೆ. ಬೃಹೆತ್‌ 
ಗಾತ್ರದ ರಾಶಿಗಳು ಎಸ್ಟೋ ವೇಳೆ ದೊರಕಿವೆ. 1857 ರಲ್ಲಿ ಜೊರಕಿದ ಮೂಲಧಾತು 


ಗ್ಗ 


ದಾ 
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ತ 


೧೮ ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ರೂಪಿ ತಾಮ್ರದ ತೂಕವು 400 ಟನ್ನುಸಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ತಾಮ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಪ್ರೆಹ್‌ನೈಟ್‌,' ಜೇಟೋಶೈರಟ, ಅನಾಕ್ಸೆ ಫಟ್‌ ಲಾವೋನ್‌ಟೈಟ್‌, ಪೆಕ್ಟೋಲ್ಕೈಟ್‌, 
ಎಪಿಡೋಟ್‌, ಕೋರೈಟ್‌, ವೊಲ್ಲಾಸ್ಟೋನೈಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
ಮೂಲಧಾತು ರೂಪಿ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಇರುವುದುಂಟು, 3 

ತಾಮ್ರವು ಅರಿಜೋನ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ, ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೋವಿನ 
ಜಾರ್ಜ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವು ಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, 
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮದ್ರಾಸು, ಕರ್ನಾಟಕ, 
ಪಂಜಾಬ್‌, ರಾಜಾಸ್ತಾನ್‌, ಉತ್ತರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು 
ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶ, - ನ 

ತಾಮ್ರದ ಉತ್ಪುದನೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು : ಮನುಷ್ಯನು ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಲೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವೂ ಒಂದು. ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟಿಕೇನಿಯನ್‌ 
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 7000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಜಿಯೇ ಕಂಚಿನ (ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಲೋಹ) 
“ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬದಿದೆ, ಅಂದಿಫಿಂದೆ ` 
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತ್ತಲೇ ಇಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅದರ 
ತಂತು ರೂಪಧಾರಣತ್ಚ, ರೂಪಧಾರಣತ್ತ, ಲೋಹೆಕ್ಷಯ ನಿರೋಧ, ಹೆಚ್ಚು 
ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹೆಕತೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು 1951-55ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ 
, ಉತ್ಪಾದನೆ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. 


ಸ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗುಂಪು 
ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾಡಿಯೆಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಲೋಹಗಳೂ, 
ಪ್ಲಾಟನಂ-ಇರಿಡಿಯೆಂ ಮತ್ತು ಇರಿಡಿಯಂ-ಆಸ್ಮಿಯಂಗಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಿಶ್ರಲೋಹೆ 
'ಗಳೂ (180೫೩! ೩11073) ಇನೆ. ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ದ್ರಾನಣರೊಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. . ಪ್ಲಾ ಟನಂ, 'ಸಲ್ಲಾ ಡಿಯಂ ಮತ್ತು 
ಇರಿಡಿಯಂಗಳು ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಾಮ್ರರಚನೆಯನ್ನು ಪಣೆದಿರು 
ತ್ರನೆ. ಇರಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಿಯಂಗಳ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಷಡುಜಾಕತಿಯ 
ಒತ್ತು ಗೂಡಿದೆ (hexagonal close-packed) ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ 
ತ ತ್ಡ ಣಾ ಕ 


ಸ್ಲಾಟನಂ (2) ' 


ಹರಳು ರಚನೆ ಮತ್ತು ನರ್ಗ: ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌; 4/m73 2/ಇ. 
ಜಾಲಕ; ೫, 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು ನ 


ಕೋಶಗಳ ಅಳತೆಗಳು (cell dimensions J): a= 39231 

ಅದರೆ ಒಳನಸ್ತು ( content 1 Z=4. ಸಸ 

ರೂಪ : ಅಸರೊಪವಾಗಿ ಫೆನರೂಪದ ಹರಳುಗಳು; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ` ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಂಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ, 

ಸೀಳು: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ: ಹಿಕ್ಸಣಿಗೆ ರೂಪದ್ದು, 

ಜಿಗುಟುತನ: ತಂತುರೊಪಧಾರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಧಾರ್ಮಿ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 4-43 ; ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವು ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ] ಇದೂ ಜಾಸ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 14 ರಿಂದ 19. ಶುದ್ಧ ಪ್ಲಾಟನಂನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 21-46 
ಇರುತ್ತದೆ, , ' | 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿಯ ಉಕ್ಕು ಬೂದು ($tee] 8ray). ವರ್ಣದಿಂದ ಮಂದ ಬೂದು 
ವರ್ಣ (d೩rk gray). ; ಸ 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆ ಕಾಂತಿ. 


ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ : , ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮೂಲಧಾತು ರೂಪಿ ಪ್ಲಾ ಬನಂನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 
28% ತನಕ ಕಬ್ಬಿಣವಿರುತ್ತದೆ. ' ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಾಡಿಯಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳು ಇರುವುದೂ 
ಉಂಟು. ; 

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಭ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ` ಕರಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಆಕ್ಟಾರಿಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರಕುನ ರೀತಿ: ಪ್ಲಾ ಟಔನಂ ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ (basic) ಮತ್ತು ಅತಿ 
ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ (ultra-basic) ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಲಿನಿನ್‌, ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌, 
ಕ್ರೋಮೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಟ್ಟಿಟ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕಣಗಳ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗಳ ( 2088018) ರೂಪದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ದಪ್ಪ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅಸರೂಫವಾದ ಖನಿಜ, ಅದು ಲಾಭ 
ದಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 
ದೊರೆಯುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದಕೆ ಯೂರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕುವ 
ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ « ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. 
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'೨೦ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪಾಪಯಾನ್‌ 


ಎಂಬ ಜಾಗದ ಬಳಿ ಪಿಂಟೋ ನದಿಯ ಮೆಕ್ಟಲು ನಿಕ್ಷೇನಗಳಲ್ಲಿ ( ೩೫11೩! 


deposits ) ದೊರಕಿ, ಅದನ್ನು 1735ರಲ್ಲಿ ಯೂರೋಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ 
ಲಾಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕ ಮೊಟ್ಟಿನೊದಲು ಪ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ 
ವಾಯಿತು. ಪ್ಲಾಟಿನ ಎಂದರೆ ಬೆಳಿ ಯಂತಿರುವುದು. ಎಂದರ್ಥ. ಪ್ರಪಂಚದ 
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ ಪಾ 2 ಟನಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ ರಷ್ಯಾದ । ಯೂರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿದ್ದು 
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾ ಇಟನಂ 1822ರಲ್ಲಿ. ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಅದು ಉತ್ತರೆ 

ಫಿಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನಾಲೋ ನದಿಯ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 


ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೈನ್‌ ನದಿಯ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ, ಬಕ್ಷಿ ಂಡಿನ” ವಿಕ್ಲೋ ಪರಗಣದಲ್ಲಿಯೂ, ' 


ಜೋ್ನಿ ಯೋ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ಪೇಲ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು 

ಜರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಯಾಕ ಆ ಬು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡುನೈಟ್‌ ಶಿಲೆಗಳಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಜೊತಿಗ್ಗೆ ಮಡಗಾಸ್ಯ್ಯ ರ್‌ ದ್ವೀಪದ ಪೂರ್ವತೀರದಲ್ಲಿ, 
` ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ವಾಲ್‌ನ ನಲ್ಲಿಯ, ಲೈಡೆನ್‌ಬರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಾಟಿರ್‌ "ಬರ್‌. ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 
ಪ್ಪಾ ಟಂ ಜೊರೆಯುತ್ತ ಜಿ. 

"ಇದಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ ದಲ್ಲಿಯ ರುಥೆರ್‌ಫೆ ಫೋರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಬರ್ಕ್‌ ಪರಗಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಚಿನ್ನದ ಮರಳುಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯೊಪಾ ಇ ಟನಂ ಕಂಡು ಬಂಧಿಡೆ. ಕ್ಯಾಲಿ 
ಫೋಡಿ ಯಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪುಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ 
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ 2 ಔನಂನ ಅಮರುಗಳು ಸ 

1950-54ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ "ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೋಹಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಉತ್ಸಾದನೆಯು7,16, 000 ಔನ್ಸ್‌ ಗಳಷ್ಟಿ ತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 90% ಭಾಗವು: ಕೆನಡಾ 
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯ "ಕಷ್ಯಾಗಳಿಂದ ದೊರಕಿತ್ತು. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ 1ಮನಾಹಣ ಸ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ 'ಜೊಕೆಯುವು 


- ದಿಲ್ಲ, 
ಸಲ್ಲಾ ಡಿಯೆಂ (Pd) 


ಹರಳು ರಚನೆ: ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌. 
ಇಪ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅಶುದ್ಪಪಾ 2 ಹನಂನಲ್ಲಿ 


ken ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ 'ಪ್ರಮಾಣಿದಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಮ್ರ 


ಕ್ರ ಸೈಕೈಟಿಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಕಲ್‌" ಮತ್ತು ಸೈಕೋಟ್ಯಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಳ್ಳ) 
ER ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಿಳುಪುಳ್ಳ, ಪ್ಪಾ ಠಟಿನಂನನ್ನು ಕಠಿಣವಾದ, ಅಡಕಿ 
ಅದರಷ್ಟು ತಂತುರೂಸಧಾರಿಯಲ್ಲದ ಅದು ್ಲಾಭನೆಂಗಿಂತ ಬಹಳ ಬೇಗ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ಹ 


>; ಹಿ ) 
ಜು ಗ ಬೌ PN ENN £2 


ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು 4 ೨೧ 


ಉತ್ಪರ್ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ (0161508) ಅದರೆ ಕಾಠಿಣ್ಯವು 4.5 ರಿಂದೆ 5, ಸಾಪೇಕ್ಷ 
ಸಾಂದ್ರತೆಯು 11.3 ರಿಂದ 12, ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆಯು 15460. 

ಸಲ್ಲಾ ಡಿಯೆಂ ಲೋಹೆನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿ ನಮಿಶ್ರರೋಹಗಳ ತಯಾರಿ 
ಕೆಗೆ, ಉತ್ತೇಜಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ (catalyser), ಸರ್ಜ್‌ಲೈಟುಗಳ ಬಿಳಿಯ ಮೇ 
ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗುರುತುಗಳುಳ್ಳ 
ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಗಳ (graduated scales) ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರ ಮುಖ್ಯ  ಆಕರವೆಂದರೆ ಸಡ್‌ಬರಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರ-ನಿಕಲ್‌ ಅದುರು; 
ಇದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಲೋಹದಿಂದ (17805) ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಲೋಹವನ್ನು ಪುನರು 
ತ್ಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇದು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜೊತೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಊರಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ, 


ಆಸ್ಮಿಯಂ (೦೬) ಸ 

ಇದು ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಲಾಟನಂನಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತಿಗೆ 
"ಇರಿಡಿಯಂನ ಮಿಶ್ರರೋಹವಾಥದ ಆಸ್ಮಿರಿಡಿಯಂನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀಲಿ 
ಬೂದು ವರ್ಣದ ಲೋಹ ಇದರ ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 22.48. ಇದು ಅತ್ಯಂತ 
ಭಾರವಾದ ಲೋಹೆ. ಇದು 220010 ನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ... ಇದರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪ 
ಯೋಗ ಬಹಳ ಕಡಮೆ. ಇದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 
ಇರಿಡಿಯಂ (Ir) 

ಈ ಲೋಹವೂ ಅಶುದ್ಧ ಪ್ಲ ಓನಂನಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ, 
ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಿಯಂ ಜೊತೆ ಆಸ್ಮಿರಿಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಇರಿಡಿಯೋ ಆಸ್ಮಿನ್‌' ಎಂಬ ಮಿಶ್ರ 
. ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಕ್ಕು ಬೂದುವರ್ಣದೆ ಲೋಹೆ. “ಇದರೆ ಸಾನೇಕ್ಷ 
ಸಾಂದ್ರತೆ 22 4 ಮತ್ತು ಕರಗುವ. ಉಷ್ಣತೆ 229010. ಇದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ 
ಆಕರವೆಂದರೆ ಅಶುದ್ಧ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಅದುರುಗಳಿಂದ 
ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಸುಮಾರು 5000 ಔನ್ಸ್‌ ಗಳಷ್ಟು ಆಸ್ಮಿರಿಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಉತ್ಸಾದಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೆ ಬಳಕೆಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇನರ ಪ್ರಮುಖ ಉಸಯೋಗ 
ಗಳೆಂದರೆ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ವಿದ್ಯುದುಸಕಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಈ 
ಗಳ:ತಯಾರಿಕೆ, 


ಇರಿಡಿಯೋ ಆಸ್ಮಿನ್‌, ಅಸ್ಮಿರಿಡಿಯೆಮ್‌ 
ಇದು ಇರಿಡಿಯೆಂ ನುತ್ತು ಆಸ್ಮಿಯಂಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ! ಜಿಕಿತು 
ಉಂಟಾಗುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹೆ, 3 2 ನ್ಗ 
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ದಂ ನಿನರೆಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಹರಳು ರಚನೆ: ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌, ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ 
ಚಪ್ಪಟಿಗೊಂಡ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : `ತವರದ ಬಿಳಿಯ ವರ್ಣದಿಂದ ಉಕ್ಕು ಬೂದ ವರ್ಣದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ 
ಛಾಯೆಗಳು. | 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹ ಕಾಂತಿ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 6.7 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : `'19.3ರಿಂದ 21.12 

ದೊರಕುವ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಇದು ಮತ್ತು ಇರಿಡಿಯೆಂ ಊರಲ್ಸ್‌. ಬಿಂಗೇರಾ, 
ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳ ಚಿನ್ನದ ತೊಳೆತಗಳಲ್ಲಿ (£014 washings) ದೊರೆಯು 
ತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಮೇಫಿಯಾ, ಸಡ್‌ಬರಿ, ಅಂಟೀರಿಯೋಗಳ ಅದುರು 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಟನಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 
ಚಿನ್ನದ ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಕ್ಹೋಡಿಯಂ (Rh) 

ಇದು ಮೂಲಧಾತು ರೊನಿ ಪ್ಲಾಟನಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಡ್‌ಬರಿ, ಆಂಟೀರಿಯೋ 
ದಲ್ಲಿಯ ಸೈರಾಟಟಿಕ್‌ ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿಯೆ ಲೋಹ 
. ಇದು ಕೆಂಪು ಕಾವಿನಲ್ಲಿ (164 ೀ೩t) ತಂತು ರೂಸಧಾರಿಯಾಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. . ಇದರ ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 12.1, ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆ ಸುಮಾರು 
200010. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರನೆಂದಕಿ ಅಶುದ್ಧ ಪ್ಲಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೊ ್ರೀಡಿಯಂ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2% ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಕಡಮೆ. “ದನ್ನು 


ಉಷ್ಣ ದ್ವಯೆಗಳ en 000168) ಮತ್ತು ಮೂಸೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪ 
ಯೋಗಸುತ್ತಾರೆ. ; 


-: ರುಥೇನಿಯೆಂ (Ruy 


ಇದೂ ಮೂಲಧಾತು ರೊಪದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧೆ ಪ್ಲಾಟನೆಂನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಬಿಳಿಯ, ಕಠಿಣವಾದ, ಭಂಗುರವಾದ (brittle) ಮನೀ. ಇದರ ಸಾಪೇಕ್ಷ 
ಸಾಂದ್ರತೆ 12,2 ಇದರ ಉಸಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ಕಡಮೆ, : 


ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಂಪು 


ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ಜೊರೆಯುವಂತಹ, ನ 
ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಥಸರಿಸಿಕುವಂತಹ ಲೋಹೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟಿಯ 


46%ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರ ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಧಾತು ರೂಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಫಾರಾಶಿ 
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ನೂಲಧಾತುರೂಸದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು ತಿಕ್ಕಿ 


ಗಳಲ್ಲಿ (1716100710 . mass) ಮತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ( 60೯೬51೪0) 
rocks), ನಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಜಾಲ್ಟ್‌ ಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ 
ವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಖನಿಜಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಿಲಿಕೇಟು 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಆಧುನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು 
ಗಳು. ಅವನ್ನು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಸಂಚದ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 1959 ರಲ್ಲಿ 43 ಕೋಟ ಟನ್ನುಗಳಸ್ಟಿದ್ದು, 1966ರಲ್ಲಿ 
60 ಕೋಟ ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟಾಯಿತು. ಕ 
. ಲೋಹೆರೂಪದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಶುಷ್ಕಗಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕೆ 

ಒದ್ದೆ ಹನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಕರ್ಷಗೊಂಡು ತುಕ್ಕುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ರೊಪಗಳೆಂದರೆ, ಎರಕ ಕಬ್ಬಿಣ (cast iron), ಕುಲುಮೆ ಕಬ್ಬಿಣ 
(wrought iron) ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು. 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅದುರುಗಳೆಂದಕೆ ಮಾಗ್ದೆಟೈಟ್ಟ, ಹೇಮಟ್ಯಿಟ್‌, 
ಗೊಫೈಟ್‌, ಲಿನೊನೈಟ್‌, ಸೈಡೆರೈಟ್‌, ಚಾಲಿಬೈಟ್‌, ` ಪೈಕೈಟ್‌, ಪೈಕ್ಟೊಟ್ಛಿಟ್ಟಾ 
ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನೈಟ್‌, ಜಾನೋಸೈಟ್‌, ಥೂರಿಂಗೈಟ್‌, ಗ್ರೀನ್‌ಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಕೋ 
ನೈಟ್‌. ಜ್ಯಾ | 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರುಗಳು ಅನೇಕ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಕೆಯುತ್ತವೆ ದಕ್ಷಿಣ 
ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಕಿರುನ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಊರಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಧ್ಯ 
ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. 5 ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ » ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಭಾರತ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ್ಕಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ರಿಕ್ಕಾ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೋವಿಯಟ್‌ ರಷ್ಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌? 
ಚೈನಾ, ವೆನೆಜೂಲಾ, ಲೈಬೀರಿಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್‌ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ -ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರು 
ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಸ ಕ 

ಮೂಲಧಾತು ರೂಪಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 

ಹರಳು ರಚನೆ: ಫೆನರೂಪ, ಸಾಧಾರಣ ರೂಪವೆಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರ ರೂಪದ 
ಹರಳುಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಅದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಕಣರಚನೆ 
(granular structure) ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇ 

ಸೀಳು: - ಪರಿಪೊರ್ಣವಾದ ಘೆನರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ: ಬೂದು ಬಣ್ಣ. 
. ಒರೆ: ಕಬ್ಬಿಣ ಬೂದ್ಗು 

ಬಿರಿತ: ಹಿಕ್ಕಣಿಗೆ ರೂಪದ್ದು. 

ಜಿಗುಟುತನ : ರೂಸಧಾಂ ಮತ್ತು ತಂತುರೂಪಧಾರಿ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: . 4 ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ. 
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ತಿಲ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: 7.3 ರಿಂದ 7.8. 4 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಕಲ್‌ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯ 


ಲೋಹೆದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಯುಕ್ತನಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಗೊಂಡಿರು 
ತ್ತದೆ. | | 
ಪರೀಕ್ಸಾರ್ಥಕ ಲಕ್ಷಣ: ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಾಂತತೆ 
; ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌,ಗುಂಪು 
ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನಿಕ್‌ (As), ಆಂಟಔಮೊನಿ (80) ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್‌ (81) 


ಎಂಬ ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಇವು ಅರೆಲೋಹಗಳು. ಇವು ರ್ಲಾಂಬ್ಲೋ 


ಹೀಡ್ರಲ್‌' ಜಾಲಕದಲ್ಲಿ (141106) ಹರಳೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, 
ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ (A) 

ಕೊಪ: 'ಸ್ವಾಭಾನಿಕನಾದೆ ಹರಳುಗಳು ಅಸರೂಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪಡರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಣಿ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮೂತ್ರ 
ನಿಂಡಾಕಾರ ( reniform) ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಲಕ್ಟೈಟ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಂಟಮೊನಿಯನ್ನೂ 

ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ನಿಕ್ಕಲ್‌, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಗಂಧಕಗಳನ್ನೂ 
ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಟನೊನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ನಿಘ 
ವಾದೆ (unbroken) ಘನದ್ರಾವಣಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದೆ 
ಆಲ್ಲೆಮಾನ್‌ಟೈಟ್‌ ಎಂಬ ಖನಿಜದಲ್ಲಿ ಅವೆರಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಖು 


ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ; ` ಆಕ್ಸೆಸಿಕ್‌ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಕರಗದೆ, ತೀಘ್ರಾ . 


ನಿಲರೂಪವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. . ಆಗ ಅದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯೊ, ಬಿಳಿಯ 
ಹೆಬೆಯೂ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. 

ದೊರಕುನ ರೀತಿ : : ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕೋಬಾಲ್‌ ಅಥವಾ 
ನಿಕಲ್‌ ಅದುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕೈಟ್‌, ಸಿನಬಾರ್‌, 
ರಿಯಲ್‌ಗಾರ್‌, ಆರ್ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಸ್ಟಿಬ್ಬೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಗೆಲಿನಾಗಳ “ಜೊತೆಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ, 
ಆಂಟನೊಫಿ (Sb) 


ಕೊಪ: ಹರಳುಗಳು ಅಸರೊಸ. ಹಲಗೆ'ರೂಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೀಳಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತವಾಗಿ ( radiating) ದ್ರಾಕ್ಷಿ 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಸದಲ್ಲಿ ದೊರಕುನ ಖನಿಜಗಳು ೨೫ 


ಗೊಂಚಲಿನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ರಂ!7701681), ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. 
 ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3074ರೆ ಮೇಲೆ ಅನಳಿಗೊಂಡಿರು 
ತ್ತದೆ, 
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಂಟಿಮೊನಿ 6300 ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ 
ಮುಂಡೆ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅದು. ಕರಗಿದಾಗ ಭಂಗುರವಾದ, ಲೋಹ 
ರೂಪದ, ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುನಂತಹೆ ಹನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 
ದೊರಕುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾವನೆ:  ಆಂಟಮೊನಿಯೂ ಜಲೋಷ್ಣಮೂಲ 
ದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅದುರುಗಳ ಜೊತೆ, ಅನೇಕವೇಳೆ ಜ್ನ ಸೈಟ್‌, 
ಸ್ಫಾರೆಕೈಟ್‌, ಪೈಕೈಟ್‌ “ಗಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ಗಳೊಡನೆ ಶಿಲಾನಾಳಗಳ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ರದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಅಂಔಮೊನಿಯು ಸ್ಟಿಬ್ಬೆ 4ಬ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಓಮೋನಿಯುಳ್ಳ ಸೀಸದ 
ಆದುರುಗಳಿಂದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಂಚದ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸಾದ 
ನೆಯು 10 ಕೋಟ ಪೌಂಡುಗಳಸ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 
ಚೈನಾ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಿಸ್ಕತ್‌ (81) 

ರೂಪ: ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಹರಳುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃಕ್ಷ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ,' ಎಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : [10744] ರಲ್ಲಿ. 

ಬಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪುಛಾಯೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಅದು 
ಕಪ್ಪಾಗೊಡಗುತ್ತ. ಜೆ ಮತ್ತು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣದ ಕಾಂತಿಹೀನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯು 
ತ್ತದೆ, 

ನಿರ್ಣಾಯಾಕ್ಮಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿಸ್ಕತ್‌ 270°C ಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
ಕರಗಿದಾಗ ಅದು ಭಂಗುರವಾದ, ನೈಶ್ರಿ ಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತಹ ಹನಿಯನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇದರ ಬಣ್ಣ ದಿಂದಾಗಿ ಆಂಟಮೊನಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸ 
' ಬಹುದು. ಇದೊ ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಲೋಸೈಪ್‌' ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಯೋ ಟೈ ಕಶ್ಮಲ 
ನಿವಾರಕನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ಜೊರೆಯುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ: ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಜರೋಪ್ಸ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌, ನಿಕಲ್‌, ಬೆಳ್ಳಿ, ತವರ ಮುಂತಾದ ಕೋಹಗಳ ಅದುರುಗಳ 
ಜೊತೆಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಫೆಗ್ನಟ್ಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಬಳಕೆ 
ಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಾಲು `'ಬಿಸ್ಮತ್ತಕ್ನು ತವರ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಿಕ್ಷೇಸ 
ಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಸೀಸದ ಅದುರುಗಳ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ (treatment) ಉನ ಉತ್ಸನ್ನ 
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i 


ವಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ... ಪ್ರಸಂಚದ' ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವು 40 
ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡುಗಳಸ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ 19% ಭಾಗವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋವಿಫಿಂದಲೂ, 17% 
ಭಾಗವು ಸೆರುನಿನಿಂದಲೂ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಗೆಂಧಕದ ಗುಂಪು 

ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ, ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಗಂಧಕ ಅಥವಾ 
ವಜ್ರಾಕಾರದ ( ೫೫011010) ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ 6 ಮತ್ತು ೪ 
ಗಂಧಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ 8 ಮತ್ತು ) ಗಂಥಕಗಳು ಹೆರಳೀಕೃ ತನಾದಾಗ 
ಮೂನೋಕ್ಸ್ಬೈನಿಕ್‌ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಖನಿಜಗಳು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ . 
ಅಸರೂಪ. ವಜ್ರಾಕಾರದ ಗಂಧಕವು ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಜೊರೆಯುವಂತಹ ವಸ್ತು. ನ 

. ಮೂಲಧಾತು ರೂಪಿ ಗಂಧಕವನ್ನು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ, ಅದರ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು 
(8೩1886) ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಆಕರೆಗಳಿಂದೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ 
ಪ್ರಸಂಚದಲ್ಲಿನ ಗಂಧಕದ ಪ್ರಮಾಣವು 2.4 ಕೋಟಿ ಟನ್ನುಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 
'ವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, 
ಸೋವಿಯಟ್‌ ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್‌ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ, 


ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಗಂಧಕ | 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಟ್ರೋರ್ವಾ ೦ಬಿಕ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹರಳುಗಳು 
ಗೋಪುರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತವನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಶಿರೊಸದಲ್ಲೂ, ಪದಾರ್ಥಗಳ 
ಮೇಲೆ ಪದರವಾಗಿ ಕುಳಿತೂ (67070561085) ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ: ಗಂಧಕ ಹಳದಿ. ಅನೇಕವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸುರು ಛಾಯೆ 
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, 4 | 


ಒರೆ: ಗಂಧಕ ಹಳದಿ. 
ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದಿನಂತಹ (resinous) ಕಾಂತಿ, 


ಅಸಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘುಸ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ (sub-transluscent) 
ದವರೆಗೆ... 


ಕಾಠಿಣ್ಯ: 1:5 ರಿಂದ 2,5 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2-07 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಅದು ನೀಲಿಯ ಜ್ವಾರೆಯೊಡನೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದು 
ಉರಿಯುವಾಗ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಹಜಿಗಳು ಉತ್ಸತ್ತಿ 
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ಮೂ ಲಧಾತುರೊಪವಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗೆಳು' | ೨೩. 


ಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾ ತ್ರಾ ವ್ಯವಾದುದು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿ 
ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂಗಾಲದ ಶೈಸಲ್ಫೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆಗುತ್ತ ಡೆ. ಅದರ 
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ದೊರಕುವ ' ರೀತಿ ಮತ್ತು ನ! ಗಂಥಕವು. ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ 
ಕಂದರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ (೪೦108110 07೩685 ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಅದು ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಕೆಲನೆಜಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.. ಇನ್ನು ಕೆಲವು 


ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 


. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಂಧಕದ ಆಕರನೆಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಗಂಧಕದ . 


ಪದರೆಗಳು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸ ಸಾಮಾಸ್ಯವಾ ಗಿ ಗಂಧಕದ ಜೊತೆಗೆ ಜಿನ್ಸ ರ್ಮ್‌ 
ಆರಗೊನ್ಳ ಟ್‌ ಸೆಲೆಸ್ಸೈನ್‌ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್‌ 
ಗಂಧಕದ ಆಕರಗಳು ಗಲ್ಫ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳ ಲವಣಗೋಳಗಳ (51 601165) ಮೇಲೆ 
ಇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹೆರಣೆಗಳೆಂದರೆ, ಸಿಸಿಲಿ, ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌, ಮತ್ತು ಲೂಯಿ 
ಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು. 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಗಂಧಕವನ್ನು ಸಲ್ಫೂ ಕ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಗಳು, 
ಮದ್ದಿನ ಪುಡಿ, ಪಟಾಕಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೀಟಿಹಾರಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ, 


ಇಂಡಿಯಾ ರಬ್ಬರನ್ನು ವಲ್ಭನೈಜ್‌ ಮಾಡಲೂ, ಬ್ಲ (ಚೆಂಗ” ವಿಧಾನಗಳಿಗೂ ಉಪ - 


ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇಂಗಾಲದ ಗುಂಪು " 


ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಎರಡು ಸಹಜರೂಸಗಳಾದ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ 


ಗೆಳು ಇವೆ.: ಇವೆರೆಡೂ ವಸ್ತುಗಳು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚಿ ಕ್ಷನ್‌ 
ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ವಜ್ರವು ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು (673. 55675 ಸು, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುವೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ನಾಲ್ಕು ಇಂಗಾಲದ 
ಪರಮಾಣಾಗಳಿಗೆ ಟಿಟ್ಟಿ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತ ಜೆ. 

ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ಅಷ್ಟ ಭುಜಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹಾಳೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳು ಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ -ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಈ ವಿಶಾಲ ಅಂತರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ, ಸುಲಭವಾದ ಸೀಳನ್ನು 
: ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


ವು ಸ 


. ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಆಕ್ಟ ೈಹೀತ್ರಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೊಃಡೆಕ 
ಚ್‌ 'ನಾಕ್ಫತಿ ಅಥವಾ 'ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ನು ೈತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಚ 
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PNAS ಎ 
ESN 


ಕಾ 


೨೮ ್ಥ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಮುಖಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ [111] ರೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಟಿ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ; 

ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ: ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ [111] ರ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಯಾಗಿರು 
ತ್ರಜಿ. ಇದರಿಂದ. ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಳಿಗಳು (multiple 
- twins) ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. , | 

ಬಣ್ಣ : ತೆಳು ಹೆಳದಿ, ಕಂದ್ಕು ಬಿಳಿಯಿಂದ ನೀಲಿಬಿಳುಪು, ಕಿತ್ತಲೆ, ಲಘುಕೆಂಪು, 
ನೀಲಿ ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು. ವಜ್ರದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕಕೆಗಳು 
ಬಹೆಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿಯೇ ಅದರ 
ಬೆಲೆಯೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ವರ್ಣರಹಿತ ಮತ್ತು ಜಲಸ್ಥ ಚ್ಛ, (water lear) ವಜ್ರ 
ಗಳನ್ನೇ ಈಗಲೂ ರತ್ನಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ 
ಯಿಲ್ಲ. ರತ್ನದ (80) ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಟ್‌ (ರಂ!) ಎನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗ 
ಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅದರ ಕಾಠಿಣ್ಯ, ವಜ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಸ್ತು, 
ಬಾರ್ಟ್‌ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣರೂಪದೆ, ನಿಗೂಢೆ ಹರಳುರೊಪದ್ಕ ಬೂದಿ 


ನಿಂದ 'ಕಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. : 


₹೯೨7 


ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 'ಸೀಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಜ್ರಶ್ಟಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 


` ದೃಢನಾಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಭಂಗುರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಕತ್ತರಿಸಲು ಸೂಕ್ತನಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಜ್ರವೆಂಡರೆ ಕಾರ್ಜೊನಾಜೋ. * ಇದು 
ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬೂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾರ್ಟ್‌. ಇದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಜ್ರಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌ 
ದೊರೆಯುನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ: ವಜ್ರವು ಅತಿ ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶವಿರುವ 
(ultra basic) ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿನಿನ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಠ್ಚಿರಿಗಳುಳ್ಳ 
ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚದುರಿಹೋದ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತೆಹೆ ಬಂಡೆಗೆ ಕಿಂಬ 
ಫೈಟ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿಯಾಕಾರದ, -2800 ಅಡಿ 
ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವನ್ನ್ಯೂ 3500 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಆಳನನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಒಳಹೊಮ್ಮಿದ 
ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ (intrusive rooks) ಇರುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಿಲಾಕೊಳನೆ 
(Pipes) ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಬಕ್ಷಿ 3ಟ್‌ಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ 
ಯಾದರೂ, ಕೇನಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಗಣಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. 
ಈ ಕೊಳನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ ಶಿಲೆಗಳ ಚೂರುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಈ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಜ್ರಾಂಶವು ಒಂದು ಟಪ್ಪಗೆ 0.1 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೊರಕುನ ಖನಿಜಗಳು ೩ "ಳೆ 


ರಿಂದ 0.35 ಕ್ಯಾರಟ್ಟಿನಸ್ಟಿರುತ್ತದೆ (1 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌'0.2 ಗ್ರಾಂ): ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 
ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಗಣಿಯು 10 ಕೋಟ ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟು 
ಶಿಲೆಯಿಂದ 5], ಟನ್ನುಗಳಷ್ಟು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ. ಇದೇ ಗಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ 
ದೊಡ್ಡದಾದ, ಕಲ್ಲಿನಾನ್‌' ಎಂಬ ವಜ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಜ್ರದ ತೂಕ 3016 
ಕ್ಯಾರಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ 1.3 ಪೌಂಡುಗಳು, 

ವಜ್ರವು ನದೀ ತೀರದ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರತೀರದ ದಪ್ಪಮರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡೊಕೆ 
ಯುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಜ್ರದ 90% ಭಾಗವು ಮೆಕ್ಟಲು ಸಂಗ್ರಹೆಗಳಿಂದ 


ಅತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅನರ್ಫ್ಯೆ ರತ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ` 


ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು 
ವಜ್ರವು ಬಾರ್ಟ್‌ ಗುಂಪಿನೆದು. ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೋವ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಟ್‌ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾದ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು- 
ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಭಾಗವಿರುತ್ತವೆ. . . 
ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ 1730ರ ತನಕ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ವಜ್ರಗಳ ಮೂಲ 
ಆಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಯಿತು. 1866 
ಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಂಬಕ್ಷ್ಮಟ್‌ ಕೊಳವೆಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಬಟ್ಟವು. ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಪ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ನಾಲ್‌ನದಿಯ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ 
ಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಇದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಿಲಾಕೊಳನೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು 
ವಂತಾಯಿತು. 
.  ಮೆಕ್ಟಲು ವಜ್ರಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದೆಲ್ಲೂ, ಉತ್ತರ "ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಲವು 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ` ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ರನ್ಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಿಂಬಕ್ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ ದೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಜ್ರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. | 
: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಜ್ರವು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯ 
ಪ್ರದೇಶ, `ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಂತಾದವು. 
ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ (೦) 
ರೊಪ: ಷಡ್ಬು ಜಾಕೃತಿ. ಹರಳುಗಳಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತೆಳು ಹಲಗೆಗಳ ( laminae) ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಸ್ವಂಭರಾಶಿಗಳೆಂತೆ (columnar 71858565) ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಣ 
ರೂಸದಲ್ಲಿಯೂ, ಮೃತ್ತಿಕಾರೂಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. | 


ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದೆ ತಳಸೀಳು (8೩5೩1 cleavage). ಹೆಕ್ಕೆಗಳ 
ಡೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಈ ಸೀಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೨. 
ಳ್‌ 
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ತಂ ಪಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಗಳು 


ಜಿಗುಟುತನ: ತೆಳು ಹಲಗೆಗಳು ಭಾಗಾ ( flexible), ಈ ಖುನಿಜವು 

ಛೇದ್ಯ ಸ ಜಿ. 

ಬಣ್ಣ: ಕಬ್ಬಿಣ ಬೂದಿನಿಂದ ಮಂದನಾದ ಉಕ್ಕು ಬೂದುವರ್ಣದ ವರೆಗೆ. 

ಒರೆ: ಕಪ್ಪಗದ್ದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಕಾಂತಿ. 

ಸ್ಪರ್ಶಸಂವೇದನೆ : ಮುಟ್ಟದಾಗ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಲೋಹದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
“ಕಾರಣ ಅದರ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತ್ವ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 1 ರಿಂದ 2ರ ವರೆಗೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂತ್ರಕೆ:, 2 ರಿಂದ 2.3. ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು 


"ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ರಾಸಾಳುನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಇಂಗಾಲ. ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸೋಂಂಕಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ತಾಗ ಮಾಲಿಬ್ಬಿ 
ನೈಟನ್ನು ಬಹೆಳವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಡಕಿ ಇದರ ಒರೆಯು ಕಾಳಗಪ್ಪು 
(16 black), ಮಾಲಿಬ್ದಿನೈಟಿನೆದು ಹೆಸಿರುಗಪ್ಪು. 

ಜೊರೆಯುವ ರೀತಿ: ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತು. 
ಈ ಖನಿಜವು ಅಕ್ಕಪಕೃದ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. 
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಮೂರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ; 

(೧) ನಿಜವಾದ ಕೊರಕಲು ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹೆ 
ಆಕರಗಳು ಸಿಲೋನ್‌, ಇರ್‌ಕುಟ್‌ಸ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಬಾರೋಜಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿವೆ. 

(೨). ನೇಯ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ, ಹರೆಕುರುವನ ಸುಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿರೊಪ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ 01 ಇಂತಹ ಆಕರಗಳಿರುವ ಪ್ರಡೇಶನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ 
ಕೆನಡಾ. 

(೩) ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯು ನಾಡಶಿಲೆಗಳನ್ನು (Cunt rocks) ಸಂಧಿಸಿರುವ 
ಜಾಡಿನ ಉದ್ದ ಕ್ಯೂ ಇದು ಪಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೂರ್ವ ಅಮೇರಿಕಾ, 
ಜರ್ಮನಿ, ಇತ್ಯಾದಿ... 

ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ. ಸುಮಾರು 60,000 ಬನ್ನುಗಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಫೈಟು ಪ್ರನಂಚದಲ್ಲಿ 

1 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಶಗಳೆಂದಕೆ, ಕೊರಿಯಾ 
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ಮೂಲಧಾತುರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳು ತಂ 


ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸೋವಿಯಟ್‌ ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು 
ಸಿಲೋನ್‌. | 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಂದಕ್ಕೆ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು 
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಆದರೆ ಕ್ಲುಪ್ತ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ್‌, 
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕೇರಳ, ಮದ್ರಾಸ್‌, ಕರ್ಣಾಟಕ, ಉತ್ತರೆ ಪ್ರದೇಶ, 
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ನ - 
ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 2000 ಟನ್ನುಗಳು, 

ಉಪಯೋಗಗಳು ; ಗ್ರಾಫೈಟನೆ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳೆಂದರೆ, ಎರಕದ 
ಅಚ್ಚುಗಳ ಹೊರಭಾಗಗಳ ( facings) ತಯಾರಿಕೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂಸೆಗಳ 
ಉತ್ಪಾದನೆ; ಘರ್ಷಣನಿವಾರಕ (100/1088) ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಪಾಲಿಷ್‌ 
ಮಾಡುವುದು, ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು (6160070065 ) ಮಾಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ 

ಗ್ರಾಫೈಟ್‌ನ ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆಯು 30000, ಅದು ಆನ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 


*.. ೮೦-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 658/0011 ' 


ಲ ಸಲ್ಫೆ ಢಡ್‌ಗಳು 


ಸಲ್ಫೆ ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು : 
(1) ಅಕೆರೋಹೆಗಳ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು. 

(ii) ಲೋಹಗಳ ಸಲ್ಲ ಹ ಡ್‌ಗಳು. 

ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾರ ಮಲಾವನ್ನು Amp ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಬಹುದು. 
ಇಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಹ “ಅಂದರೆ ಗಂಥಕವನ್ನೂ A ಎಂಬುದು 
ಲೋಹದ ಸರಮಾಣುವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ “ಡಕ ಮತ್ತು 
ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಮೊನಿಗಳು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. "ಸಲ್ಪ ಕಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 80 ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ಕಬಿ ನಿಣ್ಯ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುವಿನವು 
ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಿಕ್ಕ ಸಲ್ಫೆ ತುಗಳು ಚಸಕೂಪ. ಸಲ್ಪ ಫ್ರಡುಗಳು, ಜಲೋಪ್ಸ 
ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದಾದ, ಇಲ್ಲವೇ ದೊಡ್ಡ. ದಾದ ಅನೇಕ 
ಜಾತಿಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಂದೇ ಸಲ್ಫೆ ಫರ್‌ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು 


ಕಡಮೆ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಹರಡಿ, 


ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಯೂಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹೆರಳು 
ಗಳು ಅಸರೂಪ, ನಾ ( 
'ಸಲ್ಫೆ ಲಡ್‌ಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂದನರ್ಣಗಳನ್ನೂ ಲೋಹಕಾಂತಿ 


ಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನೂ,. ಕಡಮೆ ಜಿಗುಟುತನಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿರು , 


ದ ಬು ಸಲ್ಫೆ ಫಹ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವು 


(ಕ್ಸೆಲೈನ್‌ ಒರೆ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ (streak plate). ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಂದವಾದ ' 


ಆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಕಾದೆ ಇಜ ಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಸುಲಭ 
'ವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲವೇ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದ ಆದರೆ ಖಚಿತವಾದ 
ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ... ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ 
ಸಲ್ಫೆ ೃಡುಗಳೊ. ಅಷ್ಟೇ ee ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪ್ರಕಾಶ  ಫೇಡ್ಯ 
ವಾಗಿ ಇರುತ್ತ ವೆ. 


ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೆನೈಡ್‌ ಗುಂಪು 
ಆಲ್ಲೋಡೊನೈಟ್‌ ೩ ಫೌ 
ಇದು ತಾಮ್ರದ ಕ್ಷಿ ನ್ಯ ಡ್‌. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ Cu,As 
ಅಕ್ಸಿನಿಕ್‌ 16: :5% ಇರುತ್ತ ಜಿ ಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರ ತೆ7. 62 ಇದು ಡೋನೆಕೈಟ್‌ 


೦-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ನ 
ತ 
ಇ 
4 
ಜ್ರ 
ಕ 
ಗ 


ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಕ್‌ ಸುಪೀರಿಯರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವೆಂದು ಕಂಡು 
ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಲ.ಕಿರಣ ನೀಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಫೆನ ಮತ್ತು 
ಷಡ್ಯೈಜಾಕಾರದ ಜ ಜಾಲಕಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವೆಂಬುದು. ಬೇರೆಯ 
ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು ನ ಸಂಯುಕ್ತೆವಸ್ಸುನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. 


ಹೋನೋಕೈಟ್‌ 

: ಇದೂ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈನೈಡ್‌, ಲಸ. ಡೋಮೋಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ' ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 
ಜೋಮೋಕೈಟ್‌ಗೂ, ಕೃತಕ ಡೋಮೋಳೈಟ್‌ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ತನಿಜೆ ಎಂದ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ 
ಇದರ ರಚನೆಯು ಡಿಸ್ಟಾ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂದೊ, ಇದು ಆಲ್ಫೊ ್ಲಜೊನೈಲಟ್‌ 
ಮತ್ತು ವಿಟ್ಟ ಭಂ ಬೇಕೆಯಾದುಜಿಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ರ್ಯಾಮ್ಸ್‌ ಡೆಲ್‌ 
ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊ. ದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಜೋಮೋಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟೊ _ಡೊನೈ ಟ್ರ್‌ಗಳೆ 
ರಚನೆಯು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಡಕಿ ವಟಿ ಯೈ ಟ್‌ನದು ಇತ್ಯ ರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊಡರು 
ನಡೆಸಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೋಮೋಕೈಟ್‌ ಎಂಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ 
ವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯ ಬಂದಿತ್ತು. `ಇದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನ 
ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. * ಜೊತೆಗೆ, ನ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲೂ, ಬೇಕಿ ಬೇಕಿ 
ಪಸರಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 7.2 ರಿಂದ 7.75ರ ವರೆಗೆ 
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಹೆಕಾಂತಿಯೆನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೆ ಬಣ್ಣವು 
ತವರದ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಕ್ಕು ಬೂದುವರ್ಣದನರೆಗೆ. ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಬಹುಬೇಗ ಕಳೆಗುಂಡುತ್ತನೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 


ಗಣಿಗಳು, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿಯ ಜ್ವಿಕಾವು, ಮಿಚಿಗನ್‌, ಆಂಟೀರಿಯೋವಿನ ಲೇಕ್‌ಸುಪೀಂ 


ಯರ್‌. 


ಮೊಹಾಳೈಟ್‌ 
ಇದು ಡೋಮೋಕೈಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈನೈಡ್‌. ಇದರ 
ಸಂಯೋಜನೆ, ಲ್ಮ 8. ಇದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೊಬಾಲ್ಟ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. 


ರಾಶಿರೂಪ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣ ಕಣರೂಪಗಳಿಂದ, ಒತ್ತುರೊಸದ (compact orm) ವಿಗೆ. 


ಇದು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣವು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಹಳದಿಛಾಯೆ 
ಯನ್ನು ಸಡೆದಿರುವಂತಹೆ ಬೂದುವರ್ಣ, ಇದು ಕಳೆಗುಂದಿ'ನೇರಳೆನರ್ಣವನ್ನು 
ತಾಳುತ್ತದೆ. . ಇದರ ಕಾಠಿಣ್ಯವು 3.5. ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. : ಇದರ 


 ಸಾನೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 8.07. : ಇದು ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣನೆಂಬುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ 
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ಪಳ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಚಿಗನ್ಸಿನೆ ಮೊಹಾಕ್‌ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ನೊಹಾಕ್‌ಗಣಿಯ ಲೆಡೂಕ್ಸ್ಟೈಟ್‌ ಎಂಬುದು. €ಟ As ಎಂಬ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು » ಅದೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣನೆಂಡು ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ. 


ನಿಟ್ನೀಯ್ಕೈಟ್‌ 
ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಿ (As-11.6%). ಇದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 
8.4 ರಿಂದೆ 8.6. ಬಣ್ಣವು ತೆಳುಕೆಂಪಿನ ಬಿಳಿ, ಮಿಚಿಗನ್‌ ಮತ್ತು ಕೆಳ 
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ಲಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. `ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಮತ್ತು 
ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ನೀಕ್ಷಣೆಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ಇದೊಂದು ಮಿಶ್ರಣವೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಬಂದಿದೆ. 
ಆಕ್ಸೆಂಟೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಅಕ್ಸೈಂಭೈಟ್‌ ಕಾವ. i : 
ಇದರೆ ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರಲ್‌. 
ರೂಸಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುನೇಳೆ ಅವು ವಿಕೃತಗೊಂಡು ವೃಕ್ಷರೂಸ ಅಥವಾ 
ಅಡ್ಡ ಬಲೆ (75000013166) ಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಜೊತೆಗೆ, ತಂತಿ 
ರೊಪದಲ್ಲೂ ಇರುವುದುಂಟು, ಇದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲೂ, ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿಯೂ 
(Embedded) ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ' ಆಕ್ಷಿ ಟೈಟ್‌ 180°C ಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಣೆದಿರುತ್ತದೆಂದು 
ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ," ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ರಚನೆಯನ್ನು 
ಸಡೆದಿದ್ದು ಆಕ್ಯಾಂಧೈರ್ಟಿ, ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. . ಹೀಗಾಗಿ, 
ಅಕ್ಷಿ ೦ಟೈರ್ಟ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯಾಂಥೈಟ್‌ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕಡಮೆಯ ಉಷ ತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಮ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾ 
ಸೀಳು: (100), 6(110) ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 
ಬಿರುಕು:, ಸಣ್ಣ ಲಘು ಚಿನ್ಸಿನಾಕೃತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಛೇಡ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಜ್ಯ-2 ರಿಂದ 2.25. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 7.2 ರಿಂದ 7.36. . ಇದರೆ 
ಕಾಂತಿಯು ಲೋಹೆಕಾಂತಿ, 


ಬಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಒಕೆ: ಎರಡೂ ಕಫ್ಪಿನಿಂದ ಕಣಡಿದ ಸೀಸ ಬೂದು. ಒಕೆಯು 
ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಾರದರ್ಶಕ, ಅನೇಕ ನೇಳೆ ಮೇಲ್ಸಾಗವು ಕಪ್ಪು 
ಮಣ್ಣು ರೀತಿಯ ಸಲ್ಫೈಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತನಾಗುತ್ತಟಿ. ಸ 


~ 
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ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಫೆ ಪಡ್‌ 48095. ಗಂಧಕವು 
12.9 ರಷ್ಟು, ಬೆಳ್ಳಿಯು 87 1 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಇವನ್ನು ತೆರಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಜ್ವಾಲೆಗಳ್ಳ 
ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಜ್ಲೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಲಿನಲ್ಲ' ಕಾಯಿ 
- ಸಿದಾಗ ಅಡು, ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಜಾ ಲೆಗಳನ್ನು « ಉತ್ತ ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳ ಯೆಸ ಸಣ್ಣ ಗುಳಿಗೆ 
ಯೊಂದನ್ನು (1100015) ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ... ಸುಲಭವಾಗಿ. ಕತ ತ್ರರಿಸಲ್ಪಡುವ 
ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇದು ಸಡೆದಿರುವುವರಿಂದ ಇದನ್ನು, ಬೇರೆಯೆ ಸಟೆ ಸೈ ಡುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿ 
ಸುವುದು ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ, ಇದಿ ಲಿನಿಂದ ಇದೆರಿಂದೆ ಜ್‌ ಕೈಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ 
ಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತ ಡಿ” 
ಇದು ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೋ ಲನಣಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆರೆ ್ವಂಟೈಟನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ eR ಕೃತಕವಾಗಿ ತೆಯಾರಿಸ 
ಬಹುದು.. ಗಂಧಕ, ಗಂಧಕದ ಶೈಲಕ್ಸೆ ಕಡ್‌ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೊ ಜನ್‌ ಸಲ್ಫೆ ಫ್‌ 
ರೋಹೆರೂಸದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಜೆ ೈಡನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತ ವೆ 
ಆಕ್ಷೆ ಟೈಟ್‌ ಅತ್ಯಂಶ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಯೆ ಅದುರು. - ಅನೇಕವೇಳೆ ಅದು 
ಬೊಡ್ಡ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ಸ ಸೂ ಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸೇರಿಕೆಯಾಗ( microscopic inclusion) 
ಗೆಲೀನಾಡ ಜೊತೆ, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲ್ಫೈ ಕ್ರಡುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು 
ಉಪಖನಿಜವಾಗಿ (secondary .mineral ) ಯೂ, ಇರುತ್ತದ್ದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ 
ಅನೇಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖನಿಜಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗೆಲೀನ್ಕಾ. ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ತೆ ಕ್ರೈಟ್‌, 
ಚಾನ್ಫೋಪ್ಯಕೈಟ್‌ » ಜೋಕೆ ಟ್‌ ಶೈಕೈಟ್‌ ಕ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್‌ ಅದುರು 
ಗಳ್ಳು ಲಿನೋನೈಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ಸ ಟ್‌, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, 
ಆರೆ ಿಂಟೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಾಗಗಳು : ಜಿಕೋಸ್ಸೋ 
ವಾಕಿಯಾದ ಷೆನ್ನಿಟ್ಸ್‌ ; ಜೊಹೀಮಿಯಾದ ಜೋಷಿನ್‌ಸ್ಟಾ ಲ್‌; ಸ್ಯಾಕ್ಗೊ ನಿಯ 
ಫ್ರೀಬರ್‌್‌ ಜಲ್ಲೆ ನ (ಬರ್‌, ಅನ್ನಾಬರ್ಗ್‌ ಮತ್ತು ಮೆರೀನ್‌ಬದ್‌. ಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್‌ ಅದುರುಗಳ ಜೊತೆ, ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್‌ ಬರ್ನ್‌, "ಸಾರಬಸ್‌ 
ಹತ್ತಿರದ ಸಂ ನಿಯಾ, ನಾಕ್ಟೆಯ ಕೊನ್ಸ್‌ ಬರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾತುರೊಪಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಜೊತೆ ; ಕಾರ್ಸ್‌ ಮಾಲ್‌ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಿಸ್ಕಿಯರ್ದ, ಪೆರು, ಬೊಲೀವಿಯ್ಯ್ಕಾ ಚಿಲಿ 
ಯಪ್ಲಿ ಚಾನಾರ್‌ಸಿಲೋ, ಅಟಕಾಮ- ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳು; ಮೆಕ್ಸಿಕೋವಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಯಃ 
ಗಣಿಗಳು ತ ಗ್ಯಾನ ಜುವಾಟೋ ಮತ್ತು ಜಕಾಟಿಕಾಸ ಸ್‌ಗಳು; ಸೊಳೋ 
ರಾದ ಅರಿಚ್ಛೆ; ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಬಾನಾದ ಬುಟ್ಟಿ ್ರಯಲಿನ ತಾಮ್ರದ 


ಅದುಕುಗಳೊಡಕೆ; ಕೊರೋಗೇಶೋನನ ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು, ಟಿನ್‌, ಹನ 
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ಮತ್ತು ಸಾನ್‌ವಾನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಣಿಗಳು; ನೆನಾಡಾದ ಕಾಮ್‌ಸ "ಸ್ಟಾಕ್‌ರೋಡ್ಡ್‌ 
ಮತ್ತು ಟೊನೋಪಾ. : ಹೆ 
ಇದರೆ ಉಪಯೋಗ : , ಇದು. ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಾಡ ಅದುರು. 
ಜಾಲ್ಸ್ಸ್‌ ಜ್‌ . | 
ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೋವಿನ ಜಾಲ್ಪಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 
ತಾಮ್ರಯುಕ್ತ ಆರ್ಜಿಂಟೈಟ್‌ ಎಂದು "ಸಂಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಪಾ ಯ್‌. ಸರ್ನತಗಳಿಂದ 
ತಗೆದೆ. ಜಾಲೆ. ಕ್ರಲ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆಯು 3ಕ್ರಾರಿ-ಲ್ಡಾ5. 


ಚಾಲ್ಯೋ ಸೈಟ್‌ ಗುಂಪು 


ಬ ರೋಸೆ ೩: b: cc: 
ಪಾಸ್‌ CUS (ಭರ್‌ ೫] 


1 

ಸ್ಟ್ರೋಮಿಯೋಕೈಟ್‌ ಸ್ಮ 8.0u28 0.5822 : 1 : 0.9668 

ಸ್ಪರ್ನ್‌ಬಕ್ಲೆ ಪಬ್‌ AgaS: Fe; 0.5832 : 1: 0.8391 

ಅಕ್ಯಾಂಥೈಟ್‌ Ag್ಮS 0.6886 : 1 : 0. 9944 

ಚಾಲ್ವೋಸ್ಥೆ ಸೈಟ್‌ 'ಜಾತಿಯೆ ಖನಿಜಗಳು ಆರ್ಕೊ (ರ್ಲಾ ಂಬಿಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ 
ಹರಳೀಕರಿಸುತ್ತ ವೆ. ಅವುಗಳ ಫಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಜಕ್‌ ಕೆ ಕೋನವು ಸುಮಾರು 60° ಸ, ಜೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹುಸಿ ಸಟ್ಭುಜಾಕೃ ಕೃತಿ ರೂಪವನ್ನು , (Pseudo 61880881)(ಮುಖ್ಯ 
ವಾಗಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವಾಗ) ಹೊಂದಿರುತ್ತ ವೆ, ಈ ಗುಂಪು ಆಕಿ ೆಂಟೈರ್ಟ್‌ ಗುಂಪಿಗೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುಶ್ತ ಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ 255 ನಂತೆ ಊೂ8 ಕೂಡ ಕೆಳ ಉಷತೆ 


ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ರೂಪವನ್ನೂ, ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ 
ಕೊನವನ್ನೂ' ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಾ ಲ್ಯೋಸ್ಕೆ [1 ಟ್‌ 


ಆಕ್ಟ್ರೋರಾಂಬಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳ ರೂಪವನ್ನು . ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ, ಹರಳುಗಳು 
ಕೋನದಲ್ಲಿ. ಹುಸಿಸಡ್ಬು ಜಾಕ ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ. ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗೊಂಡಿ 
ದ್ಹಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತ. ಷ್ಟ ' ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ವ (032)ರ ಅಥವಾ (112)ರ ಮೇಲೆ 
ಅನಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ: ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರಾತಿಕೊಸನಲ್ಲಿದ್ದ, ರಚನೆಯು ಕಣರೂಸ 
ದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒತು ಸ ತನಕ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, 

11 ರ್ಪಾಟುರೂಪಿ (61770701105). - 9190 ನ ನಂತರ 
ಆಕೊ ೀರ್ಲಾ ಅ ಪ ಐಸೋಮೀಟ್ರಿ ಫ್‌ ರೂಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸೋ 
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ಸಳ್ಳಿ ಡ್‌ಗಳು ಕ ಪಿಸ 
ಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ರೂಸದ ಕೃತಕ ಹರಳುಗಳು ಘನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರನ್‌ ರೊಸಗಳನ್ನೂ, 
(111)ರ ಮೇಲೆ ಅನಳಿಯನ್ನೂ ಸ 
' ಸೀಳು: m (1102 ಅಸ್ಪ 
ಜಂತ: ಚಿಪ್ಪುರೂನದ್ದು. ಸ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2.5 ರಿಂದ 3ರ ವರಿಗೆ, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: '5.5 ರಿಂದ 5:8ರ ವರೆಗೆ, ಕೃತಕ ಖನಿಜದ ಸಾ. ಸಾಂ ' 


5.785. ಕಾಂತಿಯು ಲೋಹ ಸದೃಶ. ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒರೆಗಳು ಕಫ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ 


ಸೀಸಬೂದು, ಅನೇಕವೇಳೆ ಕಳೆಗುಂದಿದ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು, ಮಂಕುಬಣ್ಣ, 
ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ತಾಮ್ರುಜೆ ಸಲ್ಫೆ ಕಡ್‌ ೮೩5. ಗಂಧಕ-20 2, 
ತಾಮ್ರ=79.8. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಖಿ ತರು 
ದಂಟು, 

೮೬೨5 ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ೮5 ಅನ್ನು ಘನದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 'ಹೊಂದಿರಬಲ್ಲು' 
ಹೆಂಬುಡನ್ನು ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೀರುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಸೇಕ್ಷ 
ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಇಳಿದು, ಬಣ್ಣವು ಕೆಪ್ಸಾಗತೊಡಗಿಿ, ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌' ರಚನೆಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಉಷ್ಣ ತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ತದೆ, 

ತೆಕೆದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಂಧಕೆಯುಕ್ತ ಹೊಗೆಯನ್ನು YW 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೊ ಪೈಸ್‌. ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಕರಗಿ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ pe 
ನುಣ್ಣನೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಇದ್ದಿಲಿನ - ಮೇಲೆ ಕಡಮೆ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು "ನಂತರ 
ಅಸಕರ್ನಕಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ (reducing flame= ೫. ಸ) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಲೋಹ 
ತಾಮ ರ ಡೆ. ಇದು ನ್ಯ ಟ್ರ ಫ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಆರ್ಜಿಂಟೈಟನ್ನು ಹೊತ. ಡೈ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ. ಭಂಗುಕವಾದುಡು. 


ಕ್ಯುಪ್ರಸ್‌ಕ್ಲೊ ್ಲೀಶೈಡ್‌ನ' ಆನಿಯನ್ನೂ ಹೈಡ್ರೊ ಜನ್‌ ಸಲ್ಲಿ ನ್ನೂ ಕಾಯಿಸುವುದ - 


ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್‌ ಆಕ್ಸೆ ನ್ನು, ಹೈಡ್ರೊಜೆನ್‌ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ಗೊಳಸಡಿಸುವುದರಿಂದ ಚಾಲ್ಯೋಸೈಟನ್ನು ಕೃ ಕ್ಷತಕವಾಗಿ ೫೩.22.21 ಇದಲ್ಲದೆ 
ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌) ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ಅನೋಫಿಯಮ್‌ ಸ ಸಲ್ಫೋ ಸ್ಪಯನೇಟ್‌ ಜೊತಿ ಮೊಹ 
ರಾದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂನಲೂ. ಇದನ್ನು ತಮ 
ಇದು ಮೂಲಧಾತುರೊಪಿ ತಾಮ್ರ, ಹ ್ರೀಪೈಕ್ಕಿಟ್‌, ಜೋಕಿ ಸ್ಲಟ್‌, 
ಕೋನೆಲ್ಸೈಟ್‌, ಮಾಲಸ್ಯೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಆ ಜಾಕೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಚಾಲ್ಫೋಸೈಟ್‌ ತಾಮ್ರ ದ ಬಹೆಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು. ಅದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ 
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೩೮ ನಿನರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಗ ಬಹುಪಾಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತಾಮ್ರದ ' ನಾಳಗಳ ಪುಷ್ಟಿ ಕರನಾದ 
ಸ ಸಲ್ಫೆ ಟ್ರಹುಗಳಿರುವ ಪ್ರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಂ ಉಗಮವು ಸು ಷ್ಟ ವಾಗಿ 
ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ' ರಾಚ? ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳ" ಅದರ 
ಮೂಲವು ಪ್ರಥಮ ರೂನದ್ದು (primary). ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ಫೋ 

ಸೈಕೈರ್ಟ ಬೊಕ ಸ್ಲಿಟ್‌, ಕೋವೆಲ್ಗೆ ಕೈಟ್‌, ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈರ್ಟ, ಎನಾಕ್ಸೈರ್ಟ, ಕೈಟ್‌, 
ಸ್ಭಾ ಕ್ರಲೆಕ್ಕಿಟ್‌, “ಲೀನ, ಸೈಡಿಕೈಟ್‌,. ಕ್ಯುಪ್ರೆ ಫರ್‌ ಮಾಲಷ್ಯೆಟ್‌, ೃಜೂರೈಟ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪ್ರಮಾಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ತ ಕಾರೆನ್‌ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಭವ್ಯವಾದ ಹೆರಳುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಖ 
ವಾಗಿ ಸೇಂಟ್‌ ಜಸ್ಟ್‌, ಸೇಂಟ ಐನ್ಸ್‌, ಚಾಂಬೋರನ್‌ 'ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ರಥ್‌ 
(ಕೆಡ್ರೂಥೈಟ್ಟ) ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ... ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ 
ಯೂರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ, ಬೋಗೋಲಾವ್‌ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ, ರುಮೇನಿಯಾಡೆ ಡಾಗ್‌ 
ನ್ಯಾಕ್‌ಸಾದಲ್ಲಿ ಟಸ್ಫನಿಯ ಮಾಂಟಿ ಕಾ ಟಔಿನಿಯೆ ತಾನ್ರು ದ ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು . 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೈರುತ್ಯ ಯ ಕಾದ ಜಾ ಬಳಿ, ಟ್ಲೂಮೆಬ್‌ , 
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತ ಡಿ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಂಗೋವಿನ ಮಿಡೂಜಿ: 
ಚಿಲಿ, ಪೆರು, po ಕಿಕೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ, ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್‌, ಕನೆಕ್ಟಿ ಕಟ್‌ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಂಟಾರಾಡ ಬಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಬಾಸ ಕಾಪರ್‌ ರಿಪರ್‌ ಜಿಲ್ಲ ಯಲ್ಲಿ? 
ಜಿನ್ನ ಶ್ಲ ಕಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಟಿನೆಸಿ, ಮೈಯಾಮಿ, ೃರಿಜೋನಾ, ನೆನಾಡಾ ಮತ್ತು” ಕ್ಯಾಲಿ 
"ಫೋರ್ನಿ ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, 


ಉಪಯೋಗ : ತಾಮ್ರ ದ ಮುಖ್ಯ ಅದುರು, 


ಸೊ ಫೋನೆಯೆಕ್ಕಿ ಟ್‌ (Ag, ಉ5 ಅಥವಾ ಸ್ವೊ.5. ೮5: 
ಇದು ತ ಆರ್ಫ್ರೋ ಕರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಹೆರೆಗಳುಗಳ . ರೂಪದಲ್ಲಿ, 
ಬಹುವೇಳೆ ಅನಳಿಗೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಾಶಿರೊಪ 
ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಠಿಣ್ಯ 2.5 ರಿಂದ 3.9 ಮತ್ತು . 
ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 6.15 ರಿಂದ. 6.3: ಇದರ. ಕಾಂತಿ ಲೋಹ ಸಡೆಶೆ. 


ಮತ್ತು ಒಕೆಗಳೆರಡೂ. ಮೆಂದನಾದ ಉಕ್ಕು ಬೂದು. ಸ್ಲ್ನೋಮೆಯಿ 


ಕೈಟ್‌ ತಾಮ್ರ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಬೋಕೆ ಟ್‌ 
ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸ್ಯ ಶ್ರಾವಣಗಳು ಇಳಿದು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಬಕ್ಕೆ ಫಿಟ್‌ ನೊಡನೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಅದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಜ ( ಖನಿಜಗಳೆಂದಕೆ, » ಚಾರ್ಯೋಪೈಕೈಿಟ್ಟ ಬೋಕೆ ಟ್‌ 


v 
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ಷಿ ಡ್‌ಗಳು 
ಸಲ್ಫೈೈಡ್‌ಗ ೯ 


 ಚಾಲ್ಟೋಸೈಟ್‌, ಟಿಟ್ರಹೀಶ್ರೈಟ್‌, ಗೆಲೀನ, ಸ್ಪ್ಯಾಲೆಕ್ಸಿಟ, ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟ, ಬಾಕ್ಸಿಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌. ಗ ಜು ಬ 5! 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥ ಳಗಳೆಂದಕಿ, ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಆಲ್ಪ್ರಾಯ್‌, ಸೈಲೀಷಿಯಾ, 


ಭಾಸ್ಕ್ರೇಫಿಯ್ಕಾ ಚಿಲಿ, ಆರಿಜೋನಾ, ಮಾಂಬಾನಾದ ಬುಟ್ಟಿ, ಕೊಲೋರೇಡೋ, 
ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಆಂಟೀರಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಕ್ಯೂಜೆಕೈರ್ಟ (ಜಾಲ್‌ ಮೆಕ್ಸೈಟ್‌) ಲ್ಚು.ನ್ಮಾ ನ್ಯ ಸ್ಸ 

ಆರ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌; ಅಕ್ಷಸರಿಮಾಣ (axial 7೩10) ವ್ರ ಜಾಲ್ಫೋಸೈೆಟಿನದರ ಸೆರಿ 
ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದುದ್ದವಾದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಂತಿದ್ದು, ಲಂಬವಾದ 
ಗೀರುಗೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ‘(vertically striated). ಅವಳಿಗಳು (1 10) ನ್ನು ಅವಳಿ 
ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಾಗಿ (twinning planes) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ 3.5 ಮತ್ತು ಸಾಫೇಶ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 4.7. ಬಣ್ಣವು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಕಂಚು 
ಹಳದಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಾಂಶತೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಬೆನೈಟ್‌ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು 
ಕ್ಯೂಬದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಚಾಲ್ಕರ್‌ಸೈಟ್‌, ಮೊರ್ರೋವೆಲ್ಹೋದ ಚಿನ್ನದ 
ಗಣಿಗಳಿಂದ್ಕೆ ಮಿನಾಸ್‌ ಗೆರೇಸ್‌, ಬ್ರೆಸಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ: 


ಇನೆರಡೂ ನಿಕರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. 


ಸ್ಫರ್ನ್‌ಬಕ್ಸೈಟ್‌ 4 | 

ಆಕ್ಫ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌' ಹರಳುಗಳು ಅಗಲವಾದ ಚನ್ಪ ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ (1೩08187) . 
ಇರುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಕಾರದ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. 

ಅನಳಿಗಳು ಮುತ್ತು ಅನಳಿನುಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ : m (110). 

ಸೀಳು: 0 (001), ಬಹುಸರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆಳುಪದರೆಗಳು ಬಾಗು 
ವಂತಿರುತ್ತವೆ, ತಗಡಿನ ಹಾಳೆಗಳಂತೆ. 

ಕಾನಿಜ್ಯ: 1 ರಿಂದ 1,5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4.215. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಸದೃಶ. | ಆ 

ಬಣ್ಣ : * ಹಿಂಜ್‌ಬೆಕ್‌ ಕಂದು. 

ಒರೆ : ಕಪ್ಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 


\ AY 


ಇ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 658/0001 


py 


ye, f 
LE SMTA NUS 


೪೦ ವಿವರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ರಾಸಾಯಫಿಕೆ' ಸಂಯೋಜನೆ: ಡಿಂಕು ಅಥವಾ ಗಿ85.ನ್ಶ್ಮಠ್ಕ 
ಗಂಥಕ-30-4,. ಬೆಳ್ಳಿ 234.2, ಕಬ್ಬಿಣ-35.4. 565 ಮತ್ತು ಗಂಥೆಕಗಳು ಸಣ್ಣ, 
'ನಿವಿಥ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಘನೆದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ಭು ಗರುವ ಸಂಭವನಿಥೆ, 

NE ಸ್ಟಾಲ್‌, ಜೊಹೀಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರಾರ್ಗಿ 
ಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀನನೈಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


'ಜಟೋಕ್ಸೈಟ್‌ (CuFeS,) 
ಅ್ರತ್ರೀಲಿಯಾದ ಖನಿಜಶಾ ಸ್ವ್ರಜ್ಞ ಇಗ್ನಾಹಿಯಸ್‌ ನಾನ್‌ಬಾರ್ಸ್‌ (1742- 

1791) ರವರ ಜ್ಞಾ ಪಕಾರ್ಥನಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 
೫೫೪ ಸೋಮೀಚ್ರಿಕ್‌; ಘನ ಆಕಾರ. ಮುಖಗಳು ಬಹುನೇಳೆ 


ಒರಬಾಗಿರುತ್ತನೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವಳಿಗಳು, ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 0(111)ರ 
- ಮೇಲಿದ್ದು, ಅನೇಕವೇಳೆ ತ ಅವಳಿಗಳು ಸುಸು twins) ಇರು 
ತ್ತವೆ, 'ಹೆಕಳುಗಳು ಅಪರೊನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ ಬೆ: 


ರಚನೆಯು ಕಣರೂಸಡ್ಲೊ ಔ( ಒತ್ತಾಗಿಯೋ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು: 0(111), ಸ್ವಲ್ಪಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ; 'ಭಿರುಕು ಸಣ್ಣ, ಚಿಪ್ಪುಗಳಾಕೃತಿ 
ಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ; ಭಂಗುರವಾ ಸಗಿರುತ್ತದೆ ; ಕಾಶಿಣ್ಯ-3 

ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: : 4.9 ರಿಂದ 5.4; ಲೋಹೆಕಾಂತಿ; ಬಣ್ಣ, ತಾಮ್ರ 
ಗೆಂಪಿನಿಂದೆ ಪಿಂಚ್‌ಬೆಕ್‌ ಕಂದುಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, ದ ಕಳೆಗುಂದಿ ಕಾನುನ ಬಿಲ್ಲಿನ 
ವರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. i 

ಒರೆ: ತೆಳುಬೂದುಗಪ್ಪು ತ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 


ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಲ ಭ್ಟ್ರಡ್‌' ೦15 765 . ತಾಮ್ರ 
=63.3, ಕಬಿ 9೫511.1, ಜ್‌ 6. ? 

ಈ ಖನಿಜದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಫೋಸೈಟ್ಟ ಅನೇಕವೇಳೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು' ನ್‌ ಅದು ಕ್ಷೀಣವಾದ ಗಂಧಕದ ಉತ ತೃತನಿ . 
ಯನ್ನು (sublimate) ಉತ್ಪಾ ದಿಸುತ್ತದೆ. ತೆರೆದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಅದು 'ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಹಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚ್ಲೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ, ಇದ್ದಿಲಿನ 
ಮೇಲೆ ಅದು ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ಕಾಂತತ್ನ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ i 
ಒಂದು ಭಂಗುರನಾದ ಸ ಸಣ್ಣಮಾಕ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಬ್ರ ಕ್‌ ಅಷ್ಟು ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗಿ, ಷ್ಣ 
ಗಂಥಕಪು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. & 


ಇದನ್ನು ಇದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಂಪುವರ್ಣ (ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿರುಕುಗೊಂಡ | 
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ಸಂಯೋಜನೆ ೦5 ("ಇದು ಜೊತೆಗೆ ತಿಕನ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ 


ಸಲ್ಫೆ ಸತ್‌ ೪೦ 


ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಮಿಂಚುನ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ (brilliant tarnish) ಗುರುತಿಸೆ 


ಬಹುದು. . ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಇದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಾಂತತ್ವನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 
ಶೈಕೈಠ್‌, ತಾನ್ರು ಮತ್ತು ಗಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಿಸುವುದರಿಂದ 
ಜೋಕೆ ಸ್ಲಟ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಡೆ. ಅಂತೆಯೇ 'ಕೃಪ್ರಸ ಸ್‌್‌-ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌-ಮತ್ತು 
ಫೆರಿಕ ಕ್‌ ಅತೆ ಡುಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೊ! ಜೆನ್‌ ಸಳ್ಫೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ 100°-:00° ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ 
ರ್‌ ಇದನು  ಕೃತಕವಾ ಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 
ಬೋಕ್ತೆ ಟ್‌ ಮ್ಮಾಗ ಸಗ್ಮ್ಯಾ ಟಿಕ್‌ ಮೂಲದ ಮೂಲ ಖನಿಜವಾ ಗಿದ್ದು ಅದು ಅಗ್ನಿ 
ತಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ, ಪೆಗ್ಗಟ್ಟಿಟ್‌ ನಾಳ ಳಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಮ್ರದ ನಾ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ 
ನಾವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ! ಖನಿಜ ಜೋಕಿ ಸಬ್‌ ಸಾಮಾಸ್ಯವಾದ, ಹೆಚ್ಚು 
ಪಸರಿತವಾದ ಅದುರು. ಆದು ಚಾರ್ಯೋಟೈಕಟ್‌, ಜಾಲ್ಫೋಸ್ಯೈಟ್‌, ಕೋನೆ 
ಲ್ಲೈಟ್‌, ಟಿಟ್ರ ಹೀಡೆ ತ್ರ್ಬಟ್‌ 3 ಸೈಕೈಟ್‌, ಪೈಕ್ಟೋಟ್ಯಿಟ್ಸ್‌ ಮಾರ್‌ ಕ್ಯಾಸೈಟ್ಸ್‌ 
ಆಕ್ಸೈನೋ ಪೈಕ 5ನ ಮುಂತಾಪಪುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡು ಗೆಲೀನಾ, ಸ್ಫಾಲೆ 
ಕ್ಕಿ, ಮ್ಯಾಗೆ ಟೈಟ್‌, ಗಾರಿ ಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಸರೆ ಕ್ರಿಂಟೈೈನ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಜೊತೆಯೂ ಇರುಪುಮಂಟು, ಇ ಕ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರು' 
ತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾ ಇತಿಕೊನವಲ್ಲಿ ನ್ನು, ನೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಳು 
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ 
ಅದು ` `` ಜೊಕೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಹಾರ-ಪರ್ವತಗಳು, 
ಮ್ಯಾ ನ್ಸ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಟಿಸ್ಪನಿ ಕಾರನ್‌ನಾಲನ ಕೆಡ್‌ರಥ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, 
ಟಾಸೇಧಿಯಾ ಸಂಯಗಣಿಗಳು, ಬೊಲೀನಿಯಾ, ಪೆರ್ಕು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಬ್ರಿಸ್ಟ ಲ್‌ 
ಮಾಂಟಬಾನಾದೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ನ ಕ್ವಿಬೆಕ್‌. 


ಉಪಯೋಗ: ಇದು ತಾನ್ರುದ ಒಂದು ಅದುರು. ' 


ಜಕ್ಕೆನೈ ಟ್‌ (೦ಬ (78,605, (?).) 

ಇದರೆ ರೂಪ ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌, ಬಹುಶಃ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌, ರಾಶಿರೂಸ 
ದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಠಿಜ್ಯ-4. : ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 4.46 ರಿಂದ 4-59 ರೆ 
ವಕೆಗೆ ಇರುತ್ತಜಿ ಇದರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕೆಂಪುಭಾಯೆಯ ಬೂದು. ಇದು ಲೋಹೆ 


ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. "ಭಿನ್ನಾ ್ಲಂಟೈಟ್‌, ಪೈಕೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ 


ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬಳಗೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿಕುತ್ತದೆ. 


ಲಿನ್ನೇಯತ್ಸ್‌ 
ಇದರ ರೂಸವೂ ಇಸೋಮೀಟ್ರಿ ಕ್‌. ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನ ಸಲ್ಫೈಡ್‌. ಇದರ 
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ಇ ದ ವಿನರೆಣಾತ್ಮಿಕೆ ಖನಿಜಶಾ 


ವಾಗಿ ಆಕ್ಚಹೀಶ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾತಿರೊಸದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ 
ದಿಂದ ಲಿನ್ನೇಯ್ಸ್‌, ಪಾಲಿಕೈಮೈ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ನೊಡೈ ಮೈಟ್‌, ಇವು ಮೂರು 
ಖನಿಜಗಳೂ ಒಂದೇ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆನಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೆರ ರಚನೆಯು 
ಮುಖಕೇಂದ್ರದ ಫೆನಾಕೃತಿ.  ಕಾಠಿಣ್ಯವ5.5. ಇದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 
4.8 ರಿಂದ 5.0 ೧೧ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರೆ ಬಣ್ಣವು ತೆಳುವಾದ ಉಕ್ಕು ಬೂದು. 
ನಂತರ ಅದು ತಾಮ್ರಗೆಂಫಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲ್ರೋ ಪೈಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ನೈರೈಟ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಸಲ್ಫೈಡ್‌ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರಲ್‌ ,ಹೆರಳುಗಳಂತೆ 
ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ 
ದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಗಂಧಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹುರಿದ ವಸ್ತುವು 
. ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ (borax bead) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನೀಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ನೈಯೋಲ ರೈಟ್‌ 


ಇದೊಂದು ನಿಕಲ್‌ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ಸಂಯೋಜನೆ, Nis, ಅಥವ (NiFey,S,. 
ಇದರ ಸೀಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಘನಾಕೃತಿಯದು (cubic cleavage), ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ 
ಬೂದು. ಇದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೈಕ್ಕಿಟ್‌, 
ಚಾಲ್ಫೋ ಪೈಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಲಾ ತಂಡೈಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಜ್ಜಿ ನೆನಾಡ್ಕಾ 


ಅಲಾಸ್ಟ, ಅಂಟೀರಿಯೋಡ ಸಡ್ಬರಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ಸಿಯಾದ ಜೂಲಿಯನ್‌ ಮುಂತಾದ 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜೊಕೆಯುತ್ತೆ. | 


\ 


| 
ಪಾಲಿಡೈಮೈಟ್‌ 


ನಿಕಲ್‌ ಲಿನ್ನೇಯ್ಸ್‌ ; ಕಕ್ಕ ಆಕೃಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ- ಸುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.. ಲಸ್ಲೇಯನ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಇದು ಡಿದರು 
ತ್ಮದೆ. ಇದರೆ ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 4.54 ರಿಂದ 4.81, ಇದು ಬೂದು ಷ್ಟ 
ಖನಿಜ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಶೈನ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌' ಮತ್ತು ಸಡ್‌ಬರಿ, ¥ 
ಡಾಬ್ರಿಲೈಟ್‌ 

ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ-ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ 


ಹ್‌, 708. Cr ಕ್ಟ. ಇದರೆ ಬಣ್ಣ 
ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ತಾ ಇತ pk 


\ 


ಬಾಡೆನೈಟ್‌ (Co,Ni,Fe), (As, Bi) (ಟ್ರ) 


ಇದು ರಾತಿರೂಸದಲ್ಲಿ ಕಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ದು, ನಾರುಕೂಪದ 


ವರೆಗೆ - ವಿವಿಧ ಕೂಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ' ಇದರ ಸಾಸೇಹ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 7.1; 
ಛೋಹೆಸದೃಶವಾಗಿಕುತ್ತೆ ; ಬಣ್ಣ, 
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ಉಕ್ಕು ಬೂದು ಕರೆಗಬಲ್ಲದು, ಇದು 


ಇ 
4 


ರುಮೇನಿಯಾದ ಮುಸ್ಟೆಲ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡೆನಿ-ಉನ್‌ಗು ಕೇನಿ ಎಂಬ ಬಳಿ 
ಎರಿಥ್ರೈಟ್‌, ' ಅನ್ನಾಬಕ್ಲ್ಮೈಟ್‌, ಮ್ಯಾಲಸ್ಯೆಟ್‌, ಸೈಡಕೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ 
ಚಾಲ್ಕೋಪೈಕೈಿಟ್‌ ಗುಂಪು 3 
ಇದು ತಾಮ್ರದ ಸೈಕ್ಳಿಟಿಸ್‌, ಇದೊಂದು ತಾಮ್ರದ ಹಳದಿಯೆ ಅದುರು. 
ಇದರ ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಟಔೆಟ್ರಾಗೊನಲ್‌-ಸ್ಫೀನಾಸ್‌ಡಲ್‌. €೮ಕ್ಷ-0.98525. 
ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 
ಸ್ಪೀನಾರ್ಯಡಲ್‌ ಮುಖಗಳು (111) ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ, 'ಮಂಕಾಗಿ, ಉತ್ಕರ್ಹಿತವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. p(1T1) ಸಣ್ಣ ದಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯೂ "ಇರುತ್ತವೆ. 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೆಳೆದಿದು » ನಂತರ ಆಕ್ಕಹೀಡ್ರಲ್‌ 
po) ಬು 
ರೂಪನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 
ಅನಳಿಗಳು : (೧) ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 7(111) ಸೈ ಫನೆಲ್‌ `ಅವಳಿಗಳಂತೆ 
ಇರುತ್ತವೆ. * 
೨. ಅನಳಿಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: (101), ಬಹುವೇಳೆ ಪುನಃಪುನಃ ಉಂಟಾಗಿರುವ' 
ಅವಳಿಗಳು. ಎ 
ತಿ, ಅವಳಿನುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ: (110), ಅವಳಿಯಾಗುವ ಅಕ್ಷ, ಪರಸ್ಪರ 
Wಕ (complementary 70೧0671100) ಅವಳಿಗಳು. 
ಇದು ಬಹುವೇಳೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ 
ಗೊಂಚಲಿನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಿಂಡಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು: 7.(201) ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. , 
ಬಿರಿತ: ಅಸಮ, ಭಂಗುರೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 35 ರಿಂದ 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷೆಸಾಂದ್ರತಿ: 4.1 ರಿಂದ 4.3 
ಕಾಂತಿ: ಲೋಹಕಾಂತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. 
ಬಣ್ಣ: ಹಿತ್ತಾಳೆಹಳದಿ; ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಳೆಗುಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಾಮನ 
ಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣನನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ಒರೆ : ಹೆಸಿರುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು. 
ಪಃರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ಮು ಗಾ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ತಾನ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ೦3, KE ಫಸ 
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: ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಲ ಆ್ಯರಿಕೋನ, ಬಿಗಾ ಫ್ರಾಮ್‌ ಉಟ್ಲಾ ಅಲಾಸ್ಕ, ಕೆನಡ್ಕಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 


೪೪ | ಫಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತೆ 


`` ಗೆಂಥೆಕವ35.00, ತಾಮ್ರ-34 5, ಕಬ್ಬಿಜಿಐ30.5.. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 


ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೂ ಬು ಕೆಲಿ ವೇಳೆ ಇದು ಚಿನ್ನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಜೆಳ್ಳಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆನಿಯಮ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಲಿಯೆಮ್‌ಗಳೂ 
ಸ್ವಲ್ಪಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕದ ಉತ್ಪತನಿ 
ಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೋಸ್ನೆ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು 
ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಲೋಹೆಯುಕ್ತ, ವಾದೆ ಳೋಹ ಚುಂಬಕ ಹನಿಯಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಗಂಥೆಕಯುಕ್ತ ಹಜೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತದೆ. ಕಶ್ಮಲ ನಿನಾರಕಗಳೊಡಸನೆ 


ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಗಳೆರಡರೊಡನೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ RT ಗುತ್ತದೆ. ಇದಕೆ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ ಕಡಮೆ "ರುವುವೆರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫೈತ್ಯಿಟ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
ಚಾಲ್ಯೋಪೈಕೈೈಟ್‌ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತ ರಿಸಿನಾಗ ಮುರಿದು. ಬೀಳುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಪು ಫೈಕ್ಫಿಟ್‌ ಕತ್ತ ತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರತಿಕೋಢಿಸುತ್ತದೆ. ಕ ಪೈಶೈಟ್‌ ಉಕ್ಳಿನಿಂದ 


ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚಾಲ್ಫೋ ಪೈಶಿಟ್‌ ಹೀಗೆ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು 


ಜೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ತೈಕೈಟ್ಟ್‌ನ ಪುಡಿಯು ಕಪ್ಪು, ಜಾಲ್ಪೋಪೈಕ್ಕಿಟ್‌ನದು ಹೆಸಿರುಗಪು ಜಿ 
ಚಾಲ್ಫೋಪೈಕೈಟ್‌ ಭಂಗುರವಾಗಿಯೊ, ಅಆರೂಸಧಾರಿಯಾಗಿಯೆ(non malleable) 
ಇದ್ದು, ಚಿನ್ನವು ಮೆದುವಾಗಿಯೂ, ರೊಸಧಾರಿಯಾಗಿಯೊ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತ ರಿಸು 
ವಂತಿರುವುದರಿಂದ “ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಲು ಶಕ್ಯ. ಜಾಲ್ಫೋ ಫೈಕೈಟ್‌ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಕ್‌ 
ಆನ್ಲುದಲ್ಲಿ ಕರೆಗುತ್ತ ಜೆ ಅಡಕಿ ಚಿನ್ನವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ ಗುವುದಿಲ್ಲ. 

_.. ಜೊರಕುನ ಜಾಗಗಳು: ಇದು ತಾಮ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ, ಇದು ಅನೇಕ 
ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಜೀರ್ಪಜೆಗಳಾಗಯೂ (magmatic 
56638/0015) ಇದು ಇರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಬೇರ್ಸಡೆಗಳು ಅಂತಹ ಗಮ 


'ನಾರ್ಹವಾದುವಲ್ಲ.  ಚಾಲ್ಯೋಪೈಕೈಟ್‌ನ ನಾಳಗಳು ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ನಾರ್ವೆ, 


ಒರೆಗಾನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚಿಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಇರುನಿಕೆಯೆಂದರೆ ಜಲೋಷ್ಟ ನಾಳಗಳು (hydrothermal veins). 
ಇವು ಕಾಲಿಫೋರ್ಲಿಯಾ, , ಮಾಂಟಾನಾ, "ಆ್ಯರಿಜೋನ, ಆಲಾಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ 
ಗಳಲ್ಲಿನೆ. ಸೈಕೋಮೆಟಾಸೋಮಾಓಕ್‌. ಸ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಾರ್ಫೋ ಪೈಶ್ಛಿಟ್‌ ಒಳಹೊಮ್ಮುನ ಗ್ರಾ ನೋ ಥೈಯೋರಂಟಕ್‌ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲುಗಳ ಒಳಹೊನ್ಮಿದ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಸಲ್ಫೈ ಡ್‌ ಮತ್ತಿ ತೆ 
ಖನಿಜಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತ ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹಸಣೆಗಳೆಂಡನೆ ಕೆ ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್‌-ಮೊರೆನ್ಸಿ 


ಜಪಾನ್‌ ಮತು ಕೊರಿಯಾ. ಸ ತೆ ಜೋಕಿ ್ಲೈಟ್‌ನೊಡಗೂಡಿ 
ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೆಯುತ್ತದೆ. 
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ಇದು ಅಸರೂಪವಾದ ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ತನರದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌. ಇದು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ತ್ವಜೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬೊಲೀವಿಯಾದ ತವರದ 
ಸಂಗ್ರಹಗಳು. ಲಾಲ್ಲಾಗುವಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವ 12° 

ವ್ಯಾಸದ ಹೆರಳುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ವು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹರಳುಗಳ ಸಾಧಾರಣ 
ದ್‌ ಗಾತ್ರವೆಂಡೆಕೆ 3 ಅಂಗುಲ, ಹರಳುಗಳು ಕಪ್ಪಗೆ, ಅನಾಕರ್ಷಕವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ, ಅಡಕೆ ಅನು ಮಿರುಗುವ ಸ ತೆ ಬೆಕೆತಿದ್ದಾಗ ಸೊಗಸಾದ ಮಾದ 
ರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ, 


`ಗೆಲೀನಾ ಗುಂಪು 
ಹರಳುಗಳು: ಐಸೋಮಿಟ್ರಿಕ್‌ ,ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮುಖ್ಯ ನಾಗಿ ಭ್‌ 
ಇನು ಫೆನಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಫೆನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹವು 


`` ವೇಳೆ ನದೇ ಪದೇ 0(11 1)ರ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಯಾಗಿದ್ದು ನ ಸರಿಸುಮಾರು 


ಗೋಳಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ; ಜೊತೆಗೆ (114) ರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಳಿ 
ಯಾಗಿದ್ದು » ತೆಳು ತಗ್ಗಡು ರೊಸದ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ, ಹರಳುಗಳು ಅನೇಕ ಕಿರಿದಾದ 
ತಟ್ಟಿಗಳಿಂಡೆ ಆವೃತವಾಗಿರು 3ನೆ. ಹರಿತ ನಾದ ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರು 
ತ್ತವೆ, , ಹೆಂದರದೆ (51610801) ಮತ್ತು ಹಾಸರ್‌ ಆಕಾರದೆ ಹೆರಳುಗಳು ಅಪರೂಪ. 
ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣವು ಮಂಕೆನಿಂದ ಹಿಡಿದೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ನುಣುಪಾದ ಮತ್ತು 
ಹೊಳೆಯುನ ಲೋಹ ಪ್ರಭೆಯವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರನ್‌ಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 
ಭೌತಲಕ್ಷಣಗಳು : . ಭಂಗುರೆ. ಲ 
ಬಂತ: ಕಿರುಚಿಪ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಮೆಟ್ಟಿಲು ರೀತಿಯದು. 
ಸೀಳು : ಘೆನಭುಜಗಳಿಗೆ ೩(100) ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ' 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿ 
ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: '' 2.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: ' 7.58. ಹ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಅಪಾರದರ್ಶಕ | ಮ 
ಬಣ್ಣ ; ಹಸನಾಗಿರುವಾಗ ನೀಲಿಬೂದು' ಲೋಹೆನರ್ಣ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೈ. ಸ ಈ 


ಇದ 
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೪೬ ವಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆಳುವಿನಿಂದ ಮಂದ ಬೂದುನರ್ಣದವಕೆಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಣ. 

ಗಳುಂಬಾಗುತ್ತನೆ. 
ಒಕೆ: ಸೀಸಬೂದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆರುಕುಂಟಾದಾಗ ಲೋಹಕಾಂತಿಯಿರ್‌ 
ತ್ರಜಿ, . ಕೆಲವು ಹರಳುಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಲೋ ಹಕಾಂತಿಯನ್ನು ನ್ಯಕ್ತಸಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ಆದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಹರಳುಗಳು ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದೊಂದು ಸೀಸದೆ ಸಲ್ಫೈಡ್‌. ಬೆಳ್ಳಿ ಯುಕ್ತ 

ಗೆಲೀನಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೆ ಿಂಟೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ರಹೀತ್ರೆ ತಟ್‌ಗಳನ್ನು ಘನ 
ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತ ವೆ. ಇದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೀಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಗಳು 

ವತಿಷ್ಟವಾದವು. ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರಗಿ, ಜ್ವಾ ರೆಯ ಬಳಿ 
ಕರಿ ಹಳದಿ ಬಣ ವನ್ನು, 'ಟುಮಾಡಿ, ಗಂಧಕಯುಕ್ತ, ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡವುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಕೂಪಧಾರಿಣಿಯ್ಯಾದ ಸೀಸದ ಹನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ದೊರೆಯುವ. ಪ್ರದೇಶ : ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಲ್ಗೆ ಸ್ಸ್ಟೈಡ್‌ ಅದುರುಗಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 

ಜಲೋಷ್ಣ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಸೈಕೈಟ್‌, ಚಾಲ್ಯೋ ಸೈಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸ ಸ್ಫಾಲೆಕ್ಟಿಟ್‌ 
ಗೆಳೊಡಸೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ನದಿಯ ಕಣಿವೆಯ ಉದ ್ವಕ್ಳ್ಯೂ 

ಓಕ್ಸಹಾಮ-ಕಾನ್ಸಾಸ್‌- ಮಿಸ್ಸೋರಿ ಪ್ರ ಬೇತದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶೇಖರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು 
ಗ್ರಾ $ಕ್ಕಟ್‌ಯುಕ್ತ ಪ ನೆಗೆ ಟ್ಯಿಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ 
ಸ್ಪರ್ಶ ಕಾಯಾಂತರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಗ metasomatic) ಶೇಖರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಯತ್ತ ಡಿ. ಇದು ಬಹಳ. ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿರುವ ಖನಿಜ. ಇದು ಇರುವ ಜಾಗ 
ಗಳು ಅಸಂಖ್ಯ. ತೀರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು... ಅವು 
' ಹೀಗಿವೆ: ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಸೆನ್ನಿಟ್ಸ್‌ ; ಜೊಹೀಮಿಯಾದ ಪ್ರಿಬ್ರಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ 
ಮತ್ತು ಮೈಯ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಣಿಗಳು; "ದಿಮೀನಿಯಾದ ಶ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್‌ ಬ್ರಾನ್ಯ 
ಮತ್ತು ಓರೋಡ್ಡ ; ಜ್ಲೇಬಲ್ಸ್‌, ಕೇರಿಂಧಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ; ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 
` ಸ್ಯ್ಯಾಕ್ಸೊನಿಯ ಶ್ರೀಬರ್ಗ್‌; ಡೀಲೆನ್‌ಬರ್ಗ್‌, ವೆಸ ನಫಾಲಿಯಾ, ಮೂಸೆನ್‌,; ಹಾರ್ಸ್‌ 
ಪರ್ವತಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಯೆ ಗಣಿಗಳು, ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್‌ ಜ್‌ ನ್ಯೂಹಾರ್ಡ್‌ »ಸ್ಲಾ ಸ 
ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲರ್‌ ಫೆಲ್ಡ್‌; ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಟನ ಸೆರಾನೆಜ್ಞಾ ಬಳಿಯ 'ಬಾಟಿನೆ ಜು. 
ಮತ್ತು ವೆಸೂನಿಯಸ್‌ ನ ಲಾವಾಗಳು ; ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಗಿಬಾ ಮತ್ತು ಪೈ-ಡ- 
ಡೋಮ್‌ಗಳ ಗಣಿಗಳು, ಬ್ರೂಸ್‌, ಇಲ್ಲೆ. ಸೀ ಪೋಲೋಂ ಮುಂತಾದ 
ಜಾಗಗಳು; ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ನ ಟ್ರೂಕೋ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟಿಯೆರ್ಸ್‌, ಕಂಬರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ತೆ 
ಲ್ಯ ಲ್ವ” ಮೂರ್‌, ಡರ್‌ ಹ್ಯಾರ್ಮನೆ ವೇರ್‌ ಡೇಲ್‌ ; ಸ್ಫಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 
| ವ್ನಾನ್‌ಲಾಕ್‌ಹೆಡ್‌, ಡಮ್‌ ಪ್ರೀಸ್‌; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚಿಲಿ ಬೊಲೀನಿಯ್ಯಾ 
-ಫೆರು ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಅನೇಕ ಗು 
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ಸಲ್ಫೈ ೩ಡ್‌ಗಳು ೪೭ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೆಲೀನಾ ದೊರೆಯುವ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 

" ಆಂಧೆ ಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್‌, UE ಮತ್ತು ಕಡಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ; ಬಿಹಾರದ 
ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌ ಮನಭೂಮ್‌, ಸಿಂಗಭೂಮ್‌ ಮತ್ತು ಸಲಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; 
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ಮ್ರೀರಗಳ್ಳ್ಲ ಬಾರಮೂಲ ಮತ್ತು ಉಧಾಮ್‌ಪ್ರೆರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ; 
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ. ಬಿಲಾಸಪುರ, ಸರಗುಜಾ, ಜಬ್ಬಲ್‌ಪುರ, ಶಿವಪುರಿ ಮತ್ತು ಗ್ವಾಲಿ 
ಯರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸ ಜಿಲ್ಲೆ ; ಸಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸ 
ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಕಃ ಜಿಶ್ಲೆ ಗಳು; ರಾಜಾಸ್ಫಾ ನದಲ್ಲಿ. ಉಪೆಯಪುತ ಜಿಲ್ಲೆ, ದುಂಗರೆ 
ಪುರ ಬನ್‌ಸ ಸಾರೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ವಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು; ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "ರೊ ಸ್ರೀರಾ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾ ಪಶ್ಚಿಮ ತ ಭವ ಜಲಪಾಯ್ಗುರಿ ಜಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸ್‌ 
ಲಿಂಗ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗ 

ಸಂಯುಕ್ತ ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸೂರಿ, ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌, ಐಯೋವಾ ಮತ್ತು 
ನಿಸ್‌ಕಾನ್‌ಸೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲೀನಾವ ಅಗಾಧವಾದ ಶೇಖರಗಳಿವೆ. 

ಉಪಯೋಗ: ಗೆಲೀನಾ ಸೀಸದ ಅತ್ಯಂತ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು. ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಯೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅದುರೂ 1 ಡೆ. 

ಗೆಲಿನಾದ" ವೈನಿ: ಧೃತೆಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ವಿನಿಧ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂದು 
ಸಂಗ್ರ ಹವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶಕ್ಯ. 


ಸ್ಫ್ಯಾಲೆಕೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಸ್ಟಾ 3ಲೆಕೈಟ್‌ (Zn, ೯೦05. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಇದು ಸತುನಿನ ಸ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, 7/5; ಸತುವಿನ 
ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನು ಕಜ್ಜಿ ನಿಣವೂ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ : ಅದರೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ 
ಲೋಹವೂ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಘೆನರೂನ, ಟಿಟ್ರಿಹೀತ್ರಲ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಟ್ರಹೀ 
ಶ್ರಲ್‌ ಮತ್ತು ರ್ಹಾಂಬಜೋ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹೆರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಆವಳಿಯಾಗಿಯೂ, 
ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನು ರಾಶಿರೂನದಲ್ಲೂ ದಟ್ಟ 
ಗೊಂಡೂ (00817800), *ೆಲವು ವೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಂತೆಯೂ ಅಥವಾ ನಾರು 
ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೀಳು. ರ್ಲಾಂಬೋ ಡೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರನ್‌ನ ಮುಖ 


`. ಗಳಿಗೆ ಸಮಾ ನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 


ಬಣ್ಣ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹಳದಿ 
ಅಥವಾ ಬಿಳಿ, A ವರ್ಣರಹಿತ, | 


v 
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"ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಒರೆ: ಬಿಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಪುಕಂದು ವರ್ಣದವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆ ಬಣ್ಣ ಗಳು. 
ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದಿನಿಂದ ವಜ್ರಕಾಂತಿಯನರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಂತಿಗಳು 
ಪಾರದರ್ಶಕ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದೆಕ (೩751150600) ಅಥವಾ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಬಿರಿತ : ಚೆಪ್ಪೆ ರೀತಿಯದು (00708016೩1) ; ಭಂಗುರೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4. 
ಸಾಪೇಶ್ವಸಾಂಪ್ರತೆ : 3.9 ರಿಂದ 4. 2. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಅದೊಂದನ್ನೇ ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಅದು ಕರಗುವುದೇ ಇಲ್ಲು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವ ಕಷ್ಟ ದಿಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ. . ಸೋಡಿಯಂ 
ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ನೊಡನೆ, ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ, Br ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದು 
ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಚುರುಕು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕೈ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ; ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟು 
. ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ,ನಂತರ ಅನಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ 
ಕಾಯಿಸಿದರ್ಕೆ. ಅದು ಸತುನಿನ ಅಕ್ಸೆ ಫಿಡಿನ ಸದರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹಳದಿಯಾಗಿಯೂ, ಅರಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳ ಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸದರ 
ವನ್ನು ( cncrnstation ) ಕೋಬಾಲ್‌ " ವೈಟ್ರಿ (ಟ್‌ ದ್ರಾ ವಣನೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಹೆಸಿರುಬಣ್ಣವುಂಬಾಗುತ್ತಡೆ, ಸ್ಟ್ರಾ, ಬ್ಯ” (ಬ್ಲೆಂಡ್‌) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ 
ಅನ್ನು ದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಿ ಸಲ್ಫೂ ಖರೇಟಿರ್‌ ಹೈಡ್ರೊ ಜೆನ್‌ 
ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಜೂ ಸಲೆ ನ 
ಸೇರಿಸಿದಾಗ. ಸತುಸಕ್ಕೆ ಡ್‌ನ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದೆ ತಳನಸ್ತು (precipitate) ಉತ್ಪ 
' : ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ 
ಡೊರಕುವ ರೀತಿ: ಬ್ಲೆಂಡ್‌ ಸತುನಿನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು, ಇದು. 
ಗೆಲೀನಾದ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶೇಖರೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ಗಳ ಟ್ರಿ ಸ (ಟ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ನಲ್ಲಿಯ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಯಾಂತರೆ ಹೊಂದಿದ ಶೇಖರಗಳಲ್ಲಿ, 
-... ಕೊರೋಕೇಶೋ, ಟ್ರೋಕನ್‌ ಹಿಲ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಜರೋಸ್ಹ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, 
ಕಾರಿ ್ಲಿಗಾನ್‌ಸೈರ್‌, ಡರ್ಬಿಸೈರ್‌, ಕಂಬರ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ವೆಸ್‌ ಇಫಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು: 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮುಂತಾಡೆಡೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ಪಾಲೆಕ್ಸಿ ಟ್‌ ಡೊಕಿಯುವ ಜಾಗಗಳು ಇವು; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು 
ಕಾಶ್ಮೀರ್‌ಗಳ ಉಧಾಮಪುರ ; ರಾಜಾಸ್ಥಾ ನದ ಉದಯಪುರೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಯೆ ಜವಾರ್‌ 
ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶ; ದುಂಗರಪುಕ್ಕ, ಬನ್ಸ್‌ವಾರಾ ಮತ್ತು ಸವಾಯ್‌ ಮಾಳವ ಪುರ. 


ಉಪಯೋಗಗಳು ; ಇದೊಂದು ಸತುವಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು. 


~ ಶ್ಶಿ 


ದ 
ಜ್ಯ 
bX 
ಭಃ 
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ಸಲ್ಫೆ ಾಡ್‌ಗಳು ೪ 


ವುರ್ಟ್‌ ಜೈ ಗುಂಪು: (78, ೫05. 
ಫ್ರೆಂಚ್‌ ರೆಸಾಯನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಡೋಲ್ಫ್‌ ವುರ್ಟ್‌ಜ್‌ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಿನ 
ಜ್ಞಾ ಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
ಹರಳುಗಳು : ಸಡ್ಭುಜಾಕಾರ ; ಚೂಪುಗೊಳ್ಳು ವ (tapering) ಸಡ್ಭುಜಾ 
ಕಾರದ ಪಿರನಿಡು ಗಳು, ಮೊಂಡಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ "ಮೊನೆಚಾಗಿದ್ದು, ತಳಮುಖ 
(basal face) C (0001) ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಿರಮಿಡ್‌ ಮುಖಗಳು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಗೀರುಗೀರಾಗಿ ತಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಕೆರೂಪಾಂತರ 
' ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ (10731108010) ಡೈಪಿರಮಿಡಲ್‌ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತೃಕೆಯೆ (ಯಸ) ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹೆರಳುಗಳು ಇರು 
ತ್ರವೆ. 
ಭೌತ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಭಂಗುರೆ, 
ಬಿರಿತ: ಸಮದಿಂದೆ (6160); ಚಿಪು ಿಕೊಸದವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆ ರೀತಿಯ ಬಿರುಕುಗಳು 
3 ಸೀಳು: ೩(೩೬೦%) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
೦(0001) ಮೇಲಿನ ಬಿರುಕು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದುದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 3.5 ರಿಂದ 4. 
ಸಾನೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ :. 3-98 
ದೈಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು: (optical properties) : Ce ಪ್ರಕಾಶ 
ಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ. ಕೆಂದುಗೂಡಿದ ಕಪ್ಪು ಎನರ್ಣ. 
ಒರೆ: ಕಂದು. 
ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದಿನೆ ಕಾಂತಿ. ಇ 
-ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸತು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಸಲ್ಫೈಃ ಡ್‌. 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಸಣ್ಣ, ಇ ಚೂಪ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಡ್ಭುಜಾ 
ಕ ತಿಯೆ ಸರನಿಡ್ಡು ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಂತ 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇನೊಂದು ಬಹಳ. ಅಸರೊಸವಾದ ಖನಿಜ. 
ಜೊಲೀವಿಯಾದ ಓರುರೋ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ಲಾಗುವಾಗಳಲ್ಲಿ 25 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ ತನಕದ 
ಗಾತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಸೊಗಸಾದ ಹರಳುಗಳು ಡೊಕೆತಿನೆ.  ಮಾಂಟಾನಾದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಹೆಕಳುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. | 


ಗೀನೋಕೈಟ್‌ (೦65) 
ಇನು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂನ ಸಲ್ಫೆ ಡು ಇದು ಹೆಕಳು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಇರುವ ರೀತಿ 


ಗಳಲ್ಲಿ ವುರ್ಸ್‌ ಜೈಟನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಕಳುಗಳು ಅಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು - 


೫೦ | ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಹಳ ಅಸರೊಸ. ಬೊಲೀವಿಯಾದ ಲಾಲ್ಲಾಗುವಾದ ತವರದ ನಾಳಗಳ ಡೊಗರು ` 


ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹೆಳ ಸಣ್ಣ ದಾದ, ಸೊಗಸಾದ ಹರಳುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೆಲವು ಹರಳು 
ಗಳು ನ್ಯೂಜೆಶ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ಯಾಟರ್‌ಸನ್‌ ಬಳಿಯೊ ಜೊರೆತಿನೆ. ಸ್ವಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ 
ರೆನ್‌ಫ್ರೂ ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ನಿಕ್ಕೋಲೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಪೈಕ್ಲೋಟೈಟ್‌ (೧) | 
ಈ ಖನಿಜದ ಕೆಲವು ಭಾರವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಯ್‌ಲೈಟ್‌ ಎನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ. 
| ಹಕಕುಗಳು; ' ಷಡ್ಳುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಅವು ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ೮(0001) ರ ಮೇಲೆ ಚಸ್ಪಟಿ 


ಯಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಈ ಖನಿಜವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆಗುಂದಿರುತ್ತದೆ. ' ಕೆಲವು ವೇಳೆ ' 


ಸಣ್ಣ ಸೈರೈಟ್‌ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪ ರುತ್ತದೆ... ಇದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದೇ 
ಚ್ಚು. | i ; 
ಚೆ 
ಭೌತ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಭಂಗುರೆ, 


ಸೀಳು: ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಕೆಲವು ` ವೇಳೆ ೦(0001)ರ ಮೇಲೆ 


ಬೇರ್ಪಶೆಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 
ಬಿರಿತ: ಅಸಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಘು ಚಿಪು ಫರೊಪದನರೆಗೆ, 
ಕಾಶಿಷ್ಯಿ: 3.5 ರಿಂದ 4.5, 
_ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4.4 ರಿಂದ 4.65. 
ಇದು ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 
ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಬಣ್ಣ : ಕಂಚುಹಳದಿಯಿಂದ ಕಂದುವರ್ಣದವರೆಗೆ ಕಳೆಗುಂದಿ ಮಂದೆ ಕಂದು 


ವರ್ಣಕ್ಕೆ, ಕೆಲವುನೇಳಿ ಮಂಕು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಕುಗುತ್ತದೆ. 
ಹರೆ: ಬೂದು ಕಪ್ಪು | 
ಕಾಂತಿ: . ಲೋಹೆಕಾಂತಿ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ; ಇದೊಂದು ಕಬಿ ಣದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ . 
ಡ್‌... ಸಾಧಾರಣ 
ವಾದ ಪೈಕ್ಟೊ "ಟೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಯ್‌ಲೈಟ್‌ 
ಮಾದರಿಯು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ (theoretical composition) ಹತ್ತಿರ 


ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣನಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ 1 
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ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದಂಗಳು ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ 'ಕಬ್ಬಿ ಣದ. ಸಲ್ಫೇಟನ ೫೬. 
ಪದರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ವೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಂಚು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಪ್ಪಟೆ 
ಹೆಕಳುಗಳು.  ತಳಬೇರ್ಪಡೆ (0೩5೩1 parting) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಣಗಳು 
' ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ 
ಇದು ಕರಗಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರೇಜೆಡ್‌ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ ಅನಿಲವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಇದು 
ಕರಗಿ ಕಪ್ಪು, ಲೋಹ ಹೂಬಕ ಹನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷಕ 
ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಂಪು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕೆ ಕೈಡ್‌ನೆ ಗೋಳಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗು 
ತೆ. ಇದನ್ನು ಇತರ ಸೆ ಸೈ ಟಿಸ್‌ಗಳಿಂಡ ಇದರ ಕಡಮೆ ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಬಣ್ಣ, ಸಾಪೇಕ್ಷ 
ಸಾಂದ್ರತೆ ಮ ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದರ ಮುಖ್ಯ ನಿಕ್ಷೇನವು ಕೆನಡಾದ ಸಡ್‌ಬರಿ 
ಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಖನಿಜವು ನಿಕಲ್‌ಉಳ್ಳ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ ಸೆಂಟ್‌ಲ್ಯಾಂಶೈಟ್‌ ಜೊತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ, Ey ಶೇಖರಗಳು ಪ್ರಂಪಸಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿಕಲ್‌ ಆಕರಗಳು. 
ಸೈಕ್ಲೋಟೈಟ್‌ ಇರುವ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಮೊರಾಕೋ; ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ*, ಹೆವನ್‌ ಪೈರ್‌, ಡಾಕ್ಸೆಲಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೇ. 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ಇದೊಂದು ನಿಕಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು. BR 


ನಿಕ್ಕೋಲೈಟ್‌ (i AS) 
ಹರಳುಗಳು : ಸಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ 1೫1. ಮೇಲ 
ಅಗಲನಟ್ಟಿ ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿರೆಮಿಡ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಸ ಮತ್ತು. ಆಕಾರ ರಹಿತ ( amorphous ). 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೌತಲಕ್ಷಣಗಳು: ಭಂಗುರೆ. SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 


ಜಿರಿತ: ಅಸಮ, JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 

i 
émawagi Math, Varan | 

ಕಾಫಿ | ೨ ಖಿ ಖರ್‌ ್ಜ ACS. No. ಇನ್ನಿ ಇತರ sesee i 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: 1 78, 
ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಸ 
ಬಣ್ಣ: ತೆಳು ತಾಮ್ರಗೆಂಪು, ಬೂದುವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ... ~ 
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೨ ನಿನರಣಾತ್ಮಳೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಒರೆ: ಕಂದುಗಪ್ಪು. 
ಕಾಂತಿ: ಲೋಹ ಕಾಂತಿ. | 
ರಾಸಾಯೆಸಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಇದು ನಿಕಲ್‌ ಆ ಕ್ಸೈನೈಡ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ 


೨ 


ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಗಂಧಕಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆ" ಹೊಂದಿ ತೆಳುಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ "ಅನ್ನ ಬರ್ತೆ ಟ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ವಿಶಿಷ್ಟ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ . ನಸುಗೆಂಪು ಲೋಹೆ 
ಛಾಯೆ. ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕರಗಿ ಆಕಿ ರೈನಿಕ್‌' ಯುಕ್ತವಾದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ 
ವಾಸನೆಯ ಹೆಬೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. . ನೆಂತರ ಕಂಚುಬಣ್ಣ ದ ಗೋಳಕ 
ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅನ್ನುದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗಿ, ದ್ರಾವಣವನ್ನು 
ಹಸಿರುವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ' ಮಿಕ ನಿಕ್ಕಲ್‌ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಿ ್ಸೆಕೈಡ್‌ಗಳು, 
ಶೈಕ್ಟೊ (ಟೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ಫೋ ಸೈಕೈಟ್‌ಗಳು, ಸಲ್ಫೆ ಕಡ್‌ ಅದುರು ವ ಗಳು 
ಜಲೋಪ್ಸ ನಾಳಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸರೂಪ 
ವಾದದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಂಟೀರಿಯೋವಿನ ನೋಬಾಲ್‌ 
ಗೋವಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಸಡ್‌ಬರಿ ಜಿಲ್ಲೆ? ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು.ವೇಳೆ 6 ಆಂಗುಲ 
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅಗಲವಾದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ' 
ಮಿಲ್ಲೆ ರೈಟ್‌ (Nis) 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞ ಡಬ್ಲೂ ಗೀ ಎಚ್‌, ಮಿಲ್ಲರ್‌ (1801- 1880) ರವರ 
ಜಾ ್ಲಾ ನಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಖನಿಜ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ; 

ಹರಳುಗಳು: ಷೆಡು ಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, .ತೀರ ತೆಳು 
ವಾದ ತಂಶುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ೮_ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನೀಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ರ್ಹಾಂಬೋಜೀಶ್ರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಕೇಂದ್ರ 
ಪ್ರಸರಿತೆ 'ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತಲೆಗೂದಲಿನಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದು 
ಕೊಂಡಿರುವುದುಂಟು, ' ಜೊತೆಗೆ ರಾಂಬೋಹೀಡ ಡ್ರನ್‌ ಒಂದು ವಷಯ ಮಟ್ಟ 
ಕ್ಷೇತ್ರ (gliding pane) ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೃತಕ ಅವಳಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗು 


ದುಂಟು, ಕ್ಷ.ಕಿರಣ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಕೋತವು NiS ನ ಮೂರು ಅಣುಗಳನ್ನು 


ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, (೩೦71 (ಮತ್ತು ಸ್ತ) 378) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 


ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿರುಕು ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಂಗುರೆ ಕೋಮ ಸ ಸದೃಶ ಹೆರಳು -: 


ಗಳು (capillary arystals) ಸ್ಥಿ ಸ್ಥಿಕಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ (elastic). - 
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ಸಲ್ಫೆ 3ಡ್‌'ಗಳು ೫ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ: 3 ರಿಂದ 3.5 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: 5.3 ರಿಂದ 5.65 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಕಾಂತಿ 

ಬಣ್ಣ: ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಳದಿ, ಕಂಚು ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ; 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬೂದು, ಮಂಕು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, 

ಒರೆ: ಹೆಸಿರುಗಪ್ಪು. 

ರಾಸಾಖುನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ನಿಕಲ್‌ ಸಲ್ಫೆ ಫ್‌ ಗಂಧಕ 35:3» 
. ನಿಕಲ್‌ 64.7. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ನಾರುಸದೃಶ (fibrous) ಹೆರಳುಗಳು, ಲ 
ಲೋಹಕಾಂತಿ, ಹಳದಿವರ್ಣ. ಬೇಗ ಕರಗಿ, ಕಪ್ಪನೆಯ ಲೋಹಚುಂಬಕ ಗೋಳಕ 
ವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. , 

ಡೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಇರುವ ರೀತಿ; ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಜರೋಷ್ಟ 
ಖನಿಜ, ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ ನಿಕಲ್‌ ಖನಿಜಗಳೊಡಕನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ 
'ಚೂಗಸಾದೆ ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜಿಯೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವು 
ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌, ಐಯೋವಾ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸೋರಿಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಿಸಿ 
ಸಿಪ್ಪಿ ನದಿಯ ಕಣಿನೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸೊಗಸಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ವೆಸ್ಟ್‌ ಫಾಲ್‌ ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ 
ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆಂಟೀರಿಯೋದ ಕೆಲವು 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬ 


ಸೆಂಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡೈಟ್‌ (Fe, NiyoSg: | 
ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ-ನಿಕಲ್‌ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, . ಇದು ಕಣರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿ (8೩7೭1೩೯ 
' massive) ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೈಕ್ಟೋಟೈಟಿನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ 
ಅದಕ್ಕಿರುವ ಕಾಂತಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಂಟೀರಿಯೋದ ನಿಕಲ್‌ ಆದುರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೈಕೋಟೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. , ಅಲಾಸ್ಕಾ, ಬ್ರೆಟಿಸ್‌, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, 
ಯೇಲ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎಮೊರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮುಂತಾಡೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಕೋನವೆಲೈಹ್‌ ಗುಂಪು 
" ಕೋನೆಲೈಓ (೮8) ದ 
ಇಟರಿಯ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎನ್‌. ಕೋವೆಲ್ಲಿ (1710-1829) ಯ ಜ್ಞಾಪ 
ಕಾರ್ಥೆವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕ 
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Ww ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜರಾಸ್ತ್ರ 


ಹರಳುಗಳು : ಷಡ್ಬುಜಾಕೃತಿ ; ಅನರೂಸ, ತೆಳುವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯ ಪದರ 
ಗಳು, ಲ-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇದು 
ಪೈಕ್ಲೋಟೈಸ`್‌ನಂತೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ : 
ಇದು ಆನೇಕನೇಕೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿಗುತ್ತದೆ. ` ಸ 
ಸೀಳು: ತಳಭಾಗದ . ಸೀಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ತೆಳುನದರಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದು ಬಳುಕುವಂತಿರುತ್ತದೆ. 
ಶಾಠಿಜ್ಯ: 1.5 ರಿಂದ ೩.0 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: 46 
ಕಾಂತಿ: ಲಘು ಲೋಹಕಾಂತಿಯಿಂದ ಗೋಂದುಕಾಂತಿಯನರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, 
ಬಣ್ಣ: ಇಂಡಿಗೋನೀಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮಂದವಾದ ವರ್ಣ. ಕೆಲವುವೇಳೆ 
ನೇರಳೆ ವರ್ಣದ ಮಾಸಲು (purple tarnish), ಅನೇಕವೇಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಗಸಾದ ನೇರಳೆ ವರ್ಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ 
ಒರೆ: ಸೀಸೆಬೂದಿನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವಕೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. . ಡು 
ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು : . ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ತೆಳು ತಗಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ' " 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಃ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಸಲ್ಫೆ ಕಡ್‌ ೮5. ಗಂಧಕ-33.6, 
ತಾಮ್ರ 66.4. ಸಿ 
ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಹೆಚೆಗಳು ಹೊರೆಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಹುರಿದು, 
ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಒಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕಾಶಸೀಲಿಬಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯ್ಯ . 
ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಜಾ 
ಜೊರೆಯುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು : ತಾಮ್ರದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಲ್ಫೋ 
ಸೈಕೈಟ್‌, ಚಾಲ್ಯೋ ಸೈಟ್‌, ಜೋಕ್ನ್ನೈಟ್‌, ನನಾಕ್ಸೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹುಪಾಮು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲವು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರೂಪದ್ದು 
ಜ್‌ origin ).... ಅನೇಕವೇಳೆ ಚೌಲ್ಫೋಸೈಟ್‌ನೊಡನೆ ಇದು ಪರಸ್ಪರ 
ಇಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಬಾಸ್ಟಿ ಉತ್ಸನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉದಾ: ವೆಸೂನಿಯಸ್‌ ಮತ್ತು ವಲ್ಯಾನೋ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, 
ಕೋನೆಲೈಟ್‌ ಈ ಪ್ರಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಕಿಯುತ್ತದೆ. ಯುಗೋಸ್ಗಾ ವಿಯ್ಕಾ 
ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನಿ; ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, ಚಿಲ್ಲಿ, ಬೊಲೀನಿಯ್ಕಾ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ, ಪೆರು 
ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ, ಕೊಲೋಕೇಡ್ಕೋ ವೈಯೋನಿಂಗ್ಮ್‌, ಉಟಾ 
ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾ. ಸ 
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ಸಿನಬಾರ್‌ (೫55) 

` ಹರಳುಗಳು : ಷತ್ಟು ಬಾಕ, ರಾಗ ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ನಿಂದ, 
ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯೆವಕಿಗೆ, ೭-ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತ ತ್ರಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತದೆ. 3 ಅಂಗುಲ ಗಾತೆ ತ್ರಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ RE ಅಸರೊಸ, ಇದು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಕ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಮುಖಗಳು ಹರಿತವಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಆದಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಸಲು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ೦(0001)ರೆ ಮೇಲೆ ಅವಳಿ 
ಗೊಂಡಿರತ್ತ ವೆ. ಕ 

ಭೌತಲಕ್ಸ್ಮಣಗಳು: ಬಭೆಂಗುರೆ ; ಸ್ವಲ್ಪನುಟ್ಟಿಗೆ ಛೇದ್ಯ. 

ಬಿರಿತ: ಚಿಪು ಿರೊಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಸಮ ಬಿರುಕುಗಳವರೆಗೆ. 

ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೀಳು, 1೫(3030) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2 ರಿಂದ 2.5 

ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 8:1 

ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ; ತೀಕ್ಷ್ಣಗೆಂಪು, 
ಕಂದುಗೆಂಪಿನ ಕಡಿಗೆ ನಾಲಿರುತ್ತದೆ. | 

ಒರೆ: ಹೊಳೆಯುವ ಕೆಂಪು. 

" ವಜ್ರಕಾಂತಿಯಿಂದ, ಲಘು ಲೋಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಂತಿಯವರೆಗೆ. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಪಾದರೆಸದ ಸಲ್ಫೆ ಫ್ರಿಡ್‌. 
ವಿಶಿಷ್ಟ್ಯಲಕ್ಸಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಂಪುಬನ್ಟಾ ಮೆದುತ್ತ; 

ಸೀಳು; ರಾಶಿಕೊನದಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ. 

'ದೊರೆಯುನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ತೇಖರಣೆಸಳು,ಕ್ಲೊಸ 
ಅಗಿ ಪರ್ವತಗಳು, ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಬಳಿ; ಫೈಕ್ಕಿಟ್‌ ; 
ಸೆ ಸೈಟ್‌, ಮಾಕ್ತಸೆ ಸೈಟ್ಸ್‌, ಮೆಟಿಸಿನಬಾರ್‌, ಒಸಾಲ್ಕ್‌ ಕ್ಲ ಫರ್ಟ್‌; ಚಾಲೆ ರೈಡೊನಿ 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ 45 ಬಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಗೆ of ಬ್‌ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದು 4 ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೊಕೆ 
“ಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಕಾಹಿಲೆ, ಹೆಮ್‌ಬೋ (ಲ್ಫ್‌ ಪರಗಣ, ನೆವಾಡ್ಕಾ 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಯೂಗೋಸ್ಲಾನಿಯಾದೆ, ಜಿಲ್‌ಗ್ರೇಡ್‌, ಚೈನಾದ ಕ್ವೇಜೋ 
ಸ ಹುನಾನ್‌' ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗಳು. 


ರಿಯಲ್‌ ಗಾರ್‌ (As) RE 
ಹರಳುಗಳು: ಮಾನೋಕ್ಷೆ ಕ್‌ ಸೈನ್ಯ ಯಲ್ಲಿ ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಜಮ್ಮು 


1 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGang ) 
ಲ ಕ J ಗ 


ಆಡ್‌ 


೫೬ ಡಚ್‌ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಗಳು, ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಕೊನೆಗಳನ್ನು ಪಡಿ 
ದಿರುತ್ತವೆ ; ಬಹುವೇಳೆ, `ಹೊಸದಾಗಿರುವಾಗ ಚಪ್ಸಟಿನುಖಗಳನ್ನು ಸಡೆದಿರುತ್ತ ನೆ: 
ಆದರೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದನಂತರೆ ಮಂಕಾಗಿಬಿಡುತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಮೇರೆ ಕಿತ್ತಳಿ 
ವರ್ಣದ ಪುಡಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಣರಾಶಿರೊಸದಲ್ಲೂ ಇರು 
ತ್ರನೆ. ಅಸರೂಸನಾಗಿ, ೩(100)ರ ಮೇಲೆ ಅವಳಿ ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 


ಭೌತಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು ; ಬಹು ಭಂಗುರ; ಛೇದ್ಯ. 

ಬಿರುಕು ಚಿಪು ಬಿಕೊಷದ್ದು. 

ಸೀಳು; ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಳು, ॥(010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 1-5 ರಿಂದ 2.0 

ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.56 

ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಸೆಣಗಳು : ಪಾರದರ್ಶಕ. 

ವರ್ಣ: ಮಂದಗೆಂಪು, ಕಿತ್ತಲೆ ಕೆಂಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ: ಕಿತ್ತಲೆ ಕೆಂಪು. ನ 

ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಕ್ಲೆನಿಕ್‌ ಮಾನೋಸಲ್ಫೈಡ್‌, ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿ” 


ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹಳದಿಯ ಆರ್ಬಿಮೆಂಟ್‌ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆನೊಲೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿನರ್ತಿತವಾಗು 
ತ್ತದೆ ಆದ್ದೆರಿಂದೆ ಈ ಖನಿಜದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕತ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರ 
ಬೇಕು. ರ 


ವಿಶಿಷ್ಟಲಕ್ಸ್ಮಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕೆಗಳು : ; ; | 
ವಿಶಿಸ್ಟಲಕ್ಷ ಶ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಬಣ್ಣ ; ಮೃದುತ್ವ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ 


ಹೆರಳುಗಳು, . ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾಸನೆಯನ್ನೂ” ಮತ್ತು ಬ್ಲ ಲಿನ 
ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ; ಪ್ರಡಿಯನ್ನು 
ತ್ಯ; ಬ 


ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣ ತೆಯೆ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿ 
ಮೊನಿ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿನ್ನಾದ ಸಪರ 
ಗಳೂ ನೆನಾಡಾದ ಹೆಂಬೋಲ್ಟ್‌ ಪರಗಣದ ಗೆಜೆಲ್‌ ಗಣಿಯಿಂದ ಸೆರಬರಾಜಾಗುತ.ವೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ 3-8 ಗಾತ್ರದ ಹರಳುಗಳು ಮಂದ ಕಪು ಹೇಡಿ ಮಣಿ ನ ಆಧಾರದೆ 
ಮೇಲೆ ಚುಮುಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.  ಇದಲ್ಲಡಿ" ಮನ್‌ಹಟನ್‌. ನೈ ಸರಗಣದಲ್ಲಿ 
ಬಲವಾದ ರಾಶಿಕೊಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಉಟ್ಟಾ ರುಮೇನಿಯಾ, 
ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸಿಂಡ್‌ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ 
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ರಾ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಗಾರ್‌ ಕುಮಾನ್‌ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ನೆ ಶುಂಕಲ್ಪ ಹಿಮಗಿರಿ 
(81೩016) ಯೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಆರ್ಬಿಮೆಂಟ್‌ (ಕರೈ ) 

ಹರಳುಗಳು: ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌. ಗಾತ್ರ ಕ್ಥಿ* ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು 
ಅಪರೂಪ, ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲದ, ಬೆಣೆಯಾಕಾರದೆ, ಬಾಗಿದ ಮುಖಗಳುಳ್ಳ, 
ಮಂದಕಾಂತಿಯ ಹೆರಳುಗಳು ಇರುವುದು ಸಾಮಾಕ್ಯ.. 

ಭೌತಲಕ್ಲೆ ಣಗಳು : ಛೇದ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಸೀಳು ಮಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಅರಗಿನಂತೆ 
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮ ಸಕೇತವು (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರನಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 

Ra ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭ್ರ ಕವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಮೇಲ್ಮೆ ಕ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೪ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅರೆಆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 1.5 ರಿಂದ 2.0 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 349 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ :  ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ. 

ಬಣ್ಣ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆಳದಿ-ಕಿತ್ತಲೆ, ಒತ್ತುಗೂಡಿದೆ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹರಳು 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ (cleavage surfaces) ಕಿತ್ತರೆ-ಹಳದಿ. 

ಒರೆ: -ತೆಳುಹಳದಿ. 

ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯ ವರೆಗೆ. 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ ಟ್ರಿ ಸಲಿ ರ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ರಿಯಲ್‌ಗಾರ್‌ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಬಿಮೆಂಟ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ನಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಅಭ್ರಕದಂತಹ ಸೀಳು ; ಮುತ್ತಿನ 
ಕಾಂತಿ; ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ, ಕರಗಿ, ಬಾಪ್ಟೀಕರಿಸಿ,. ಇದ್ದಿ ಲಿನ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ 
ಹಳದಿ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಜೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಡೇಶಗಳು: ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ನಾಳ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆ ಶೇಖರಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಯಲ್‌ಗಾರ್‌ ಜೊತೆ 
ವತಿ ವಾದ ಕಿತ್ತಲೆವರ್ಣದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದೆ. : ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ 


ಗಳೆಂದಕ್ಕ ಉಟ, , ನೆನಾಡಾ, ಮನ್‌ಹಟನ್‌, ಸೆರು, ಟಾಜೋವ್ಕಾ ಹಂಗೇರಿ, - 


ಯುಗೋಸ್ಲಾ ನಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಬಿಮೆಂಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗನೆಂದಕಿ ಕುಮಾಂವ್‌ ಪರ್ವತಗಳ 
ಶುಂಕಲ್ಪ ಹಿಮಗಿರಿ, 
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೫೮ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


4 ಸ್ವಿಚ್ಚಿಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಸ್ವಿಟ್ಬೈಟ್‌ (55 $) 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೃಂಟಮೊನಿ ಟ್ರಿ ತಸಲೆ ಡ್‌ Sh: 5, ಆಂಟಿ 
ಮೊನಿ 71.7%. 
`` ಹರಳುರಚನೆ: ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್ಕ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯರೂನ, ಉದ್ದು ದ್ದ ವಾದ 


'ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು, ಉದ್ದುದ್ದ ಗೀರುಳ್ಳವು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ 


ಹರಳುಗಳ ರಾಶಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ರಂಭಾಕಾರದೆ ( columnar ) ಇಲ್ಲವೇ ಗರಿ 
ಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಣರೂಸದಲ್ಲೂ ಇರುವುದುಂಟು, 

ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಬ್ರಾಕಿಸಿನಕಾಯ್ಜ್‌ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಸೀಸಬೂದು. 

ಒರೆ: ಸೀಸಬೂದು. 

ಕಾಂತಿ: . ಲೋಹೆಕಾಂತಿ. ಮಾಸಲಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣವಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಿತ: ತೆರುಚಿಪ್ಪುರೂಪ. | 

ಛೇದ್ಯ; ಭಂಗುರ, ಆದರೆ 'ತೆಳುಪದರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ. ನಮನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
(flexible). ; 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 2.0 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4:5 ರಿಂದ 4.6. 

ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : ತೆರೆದೆ. ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಂಟನೊನೈಟ್‌ 
(ಸಿಬ್ಬೈಟ್‌) ಆಂಟನೊನಿಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಹಬೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸು 
ತ್ತಜೆ. ಮೊದಲು ಹೊರಡುವ ಹೆಬೆಗಳು ಬಿಳಿಯ ಅಶೀಫ್ರಬಾಸ್ಟಿ ಉತ್ಸತನಿಯಾಗಿ 
ಫನೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಗಂಥಕಯುಕ್ತ ಹಬೆಯನ್ನು ಅದರ ವಾಸನೆಯಾದ ಗುರುತಿಸ 
ಬಹುದು ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಪದರವನ್ನು ಉತ್ಸತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ 
ಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 3 

ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ 
ಆಕರವೆಂದಕೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌-ಸ್ಪಿಬ್ಬೈಟ್‌ ' ನಾಳಗಳು. " ಇದು ಮಿಕ್ವ' ಅಂಟಿಮೊನಿ 4 
ಖನಿಜಗಳೊಡನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಇದು ಸೀಸದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ಗಳು, ` 


4 
ತ್‌ 
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ಸಲ್ಫೆ )ಡ್‌ಗಳು ೫೯ 


ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌, ಡಾಲೋಮೈಟ್‌, ಸ್ಯಾಲ್ಗೆ ಟ್‌ ನ ಮತ್ತು ಬೆರಿಟಿಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಾಳೆಗಲ್ಲು 
ಗಳಾಗಿ ( ) ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ವೆಸ್ಟ್‌ ಫಾಲಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫಿ ಮುಂತಾದ 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಇಡು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಲ್ಲು 
ಗಳೊಡನೆ (sandstone) ಇರುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಬಿ ಬ್ಬೆ ಸೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಫ ಪ್ರದೇಶದ 
ಲಾಹೊಲ್‌, ಸು ಸಣ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌ ನು ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ. 

ಉಪಯೋಗಗಳು: ಸ್ಟಿಬ್ಸ್ಯೈಟ್‌ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅಂಟಿನೊನಿಯ 
ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ, 


ಪೈಕೈಟ್‌ ಗುಂಪು 

ಪೈಕೈೈಟ್‌ (೯5; ) ನ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ೫೦5, . ಕಬ್ಬಿಣ, 46.6% 

ಹರಳುವೃನಸ್ಥೆ : ಘೆನಾಕೃ ತಿ; 'ತೈಕ್ಯಟ್‌ ಮಾದರಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ, 
ಫೆಕ ಮತ್ತು ಪೈಂಟೋ ಹೀಡ್ರನ್‌ ; ಫೆನದೆ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಗೀರುಗೀರಾ 
ಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂಡು ಮುಖದ ಗೀರುಗಳು ಪಕ್ಚದ ಮುಖದ ಗೀರುಗಳಿಗೆ ಲಂಬ 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದು ರಾಶಿರೊನದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ರಚನೆಯ 
ಉಂಡೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುವುದುಂಟು, ಅದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
(fossils) ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಟನ್ನು ಸ ಸಾ ನಪಲ್ಲಟಗೊಳಿಸಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಬಣ್ಣ: ಕಂಚು ಹಳ ತೆಳುಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಳದಿ. 

ಒರೆ: ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಪ್ಪು 5 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹಕಾಂತಿ, ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಬಿರಿತ: ಚಿಪ್ಪುರೊಸದ್ದು, ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಭಂಗುಕ : ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಡುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 6 ರಿಂದ 6.5 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4.8 ರಿಂದ 5.1 

ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕದ ಉತ್ಸತನಿ | 
ಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಒಂದು ರ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು (magnetic residue) 
ಹಿಂದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ; ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, _ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಳದಿ ಬಣ ವನ್ನೂ ಅಪಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಷೆ ಹಸಿರು ಬಣ ವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತ 


ಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಕ್ಟೊನೇಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿ ಲಿನ, ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ತ 
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ಸ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ದಾಗ ಲೋಹೆ ಚುಂಬಕ ಉಳಿಕೆಯುಂಬಾಗುತ್ತೆದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ 
ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಸೈಕೈಟ್‌ ಪ್ರಸಂಚದ ಅನೇಕ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ದೊರೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜ. ಅದು ಆಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ 
ಖನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುವೇಳೆ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಅನೇಕ ಅದುರು_ನಾಳಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಘೆಟಕವಸ್ತು (cಂstituent meterial) 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಸೈಯಿನ್‌ ಕೈಯೋಟಿಂಟೋ, ಭಾಸ್ಕೇನಿಯಾದ ಮೌಂಟ್‌ಲೈಯಲ್‌, ಹಾರ್ಜ್‌ 
ನಲ್ಲಿಯ ರ್ಯಾಮೆಲ್ಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪೈಕೈಟ್‌ ಶೇಖರ 
ಗಳಿವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ತಟ್‌, ಬೆರಿಟಸ್‌, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕ್ಲಿ (ವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಹಿಲ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದರೆ ಆನೇಕ ಸಂಗ್ರಹ 
ಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ' ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿನ್ನವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೈಕೈಟ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 17 ರಿಂದ 18 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು 
ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಜಪಾನ್‌, ' 
ಲ್‌ ರಷ್ಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್‌, ಇಟಲಿ, ಸ್ಸೆಯಿನ್‌, ನಾಕ್ರೇ, ನಿನ್ಗೆ ೦ಡ್‌ ಮತ್ತು 
ಸೀಡನ್‌. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೈಕೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಜೇಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ಅನ್ನೊ (ರ್‌, 


| ಕರ್ಣಾಟಕದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕಲ್ಲಿ ದ್ಹಲಿನ ಗಣಿಗಳು, 


ಬ್ರ್ಯಾವಾಯ್ಡ್‌ (Ni, Fe)S a 


ಇದು ನಿಕಲ್‌- ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೆ ಫಿತ್‌.. ಇದೊಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಉಕ್ಕು ಬೂದು 
ವರ್ಣದ ಖನಿಜ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪೈಕೈಟ್‌ ಹೆರಳುಗಳಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆ 
ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೊಂದು ಅಸರೊಸವಾದ ಖನಿಜ, Ke 


ಹಾವೆರೈ ಬ್‌ ಓಟು ) 


ಇದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಸಲ್ಫೆ ಕಡ್‌, ಇದೂ ಒಂದು ಅನರೊಪನಾದ ಅದುರು. 
ಇದರ ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯ. ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತನೆ. 
ಸಿಸಿಲಿಯ ಡೆಸ್ಟಿಸೆಲ್ಲೊ ಮತ್ತು ರಾಡ್ದುಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಕೋಬಾಲ್ಟೈಟ್‌ ಗುಂಪು , 
ಕೋಬಾಲ್ಬೈರ (೦೦ ಸೀ) 
ಹರಳುಗಳು; ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.` ಆದರೆ ಹರಳುಗಳು 
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ಸಲ್ಫೆ 4ಡ್‌ಗ ಳು ) ೬೧ 


ಅನರೂಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪೈರಿಟೋಹೀಶ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಟಹೀತ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿಯೂ ಇಹತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸೈಕೈಟ್‌ನಂತೆ 
ಗೀರುಗೀರಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಕಣರಾಶಿರೂಪ 
ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಇದು ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ, ಬಹುವೇಳೆ ರಾಶಿರೂಪ 
ವಸ್ತುವಿನ ಹೊರೆಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ (0೭೩೦೪೫0) ಇರುತ್ತದೆ, ಮುಖಗಳು ನಯ 
ವಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ' ೈಕೈಟ್‌ನಷ್ಟು ಹರಿತವಾಗಿರುವುದು 
ಅಸರೂಸ. 

ಭೌತಲಕ್ಷಣಗಳು : ಭಂಗುರ, 

ಬಿರಿತ: ಅಸಮ. 

ಸೀಳು: . ಒಳ್ಳೆಯ ಫಘೆನಾಕೃತಿಯ ಸೀಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5.5 

ಸಾಪೇಕ್ಲೆಸಾಂದ್ರತೆ: 6.33 

ದೈಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅಪಾರದರ್ಶಕ ; ತವರ ಬಿಳುಪುವರ್ಣ. 

ಒರೆ: 1 ಬೂದು ಕಪ್ಪು. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಕಾಂತಿ. 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಸಲ್ಫಾಕ್ಸೆನೈಡ್‌, (೮0 ಸ 5). 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ತವರದ ಬಿಳುಪು ಛಾಯೆ; ಪೈಕೈಟ್‌ 
ನಂತಹ ಹರಳು ರಚನೆ; ಕರಗಿದಾಗ ಹೊರಡುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ 
ಹೆಬೆಗಳು ; ಕರಗಿದ ಗೋಳಕಗಳು ( 81000185 ) ಲೋಹೆಚುಂಬಕವಾಗಿರುತ್ತನೆ ; 
ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃರ್ಷಕಜ್ಜಾಲೆಗೆ ಮಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಖನಿಜವು ಬಸಿಯಾದ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲಕ್ಳೆ ನಸುಗೆಂಪು 
ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು : ರೊಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ( metamor 
phic rocks) ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣದ ಶೇಖರಗಳೆಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಜರೋಷ್ಟ ' 
ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್‌ ಸಲ್ಫೆ ಕತ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ ಲ 
ವಾಡ ಆಕ್ಚ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ಮತ್ತು ಘನ ಹೆರಳುಗಳು ಆಂಟೇರಿಯೋದ . ಕೋಬಾಲ್‌ 
ಬಳಿಯ ಕೊಲಂಬಸ್‌ ಗಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗು 
ತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹರಳುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 
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೬೨ ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಲೋಲ್ಲಿಂಗೈರ್ಟ ಗುಂಪು 

ಲೋಲ್ಲಿಂಗೈಟ್‌ 

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕ್ಯಾರಿಂಥಿಯಾ ಬಳಿಯೆ ಲೋಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಿನ 

' ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಬಗೆಗಳು: ಗಂಧಕ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ್ಯಂಟಿಮೊನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ವಂಥವು, ಏ 4 

ಹರಳುಗಳು : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ 3ಟಕ್‌; €-ಅಕ್ಷದ 
ಮೇಲೆ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ (610718೩066). ಪ್ರಿಸನ್ಮಿನ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ವಾಗಿ ಗೀರುಗೀರು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ( 8(1೩(66 ). ತುದಿಗಳು ಮೊಂಡು, ಬೆಣೆಯಾ 
ಕಾರದವು, 1(011)ರ ಮೇಲೆ ಹೆರಳುಗಳು ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತನೆ. ಬಹುವೇಳೆ ಸಣ್ಣ” 
ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಹೆರಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲೂ ಇದು ಇರುವುದುಂಟು. - 


ಭಾತಲಕ್ಸಣಗಳು : ಭಂಗುರ, 
ಬಿರಿತ; : ಅಸನ್ಮ 
ಸೀಳು: b(010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದು 3 ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರು 


: ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5 ರಿಂದ 5.5 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 7.40 
ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 
ಬಣ್ಣ : ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಬೂದುವರ್ಣದ ವರೆಗೆ, 
ಒರೆ: , ಬೂದು ಕಪ್ಪು, 
| ಕಾಂತಿ: ಲೋಹ ಸದೃಶ, 
| ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಬ್ಬಿಣದ ಡೈಲರ್ಸೆನ್ಸೈಡ್‌, ಇದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಗಂಧಕ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಅಥವಾ ಆಂಟನೊನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ವಿಶಿಸ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಇದು ಆಕ್ಸೆನೋಪೈಕೈಟ್‌ನಂತೆಯೇ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಪ್ಪಗಿರುವ ಬದಲು ತೆಳುವಾಗಿ 
ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲಿರುನಾಗ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುಪುದು 
. ಕಷ್ಟ. ಇದು ಕರಗಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳು ಕೈವಾಸನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಲೋಹಚುಂಬಕ 
ಗೋಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗಿ, ಆ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ 
ಹಳದಿ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
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ಕನ ಮಾನಾ SE 


ಸಲ್ಛೆೈಡ್‌ಗಳು ಸ ೬೩ 


ಇರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು 
ಉಷ್ಣ ತೆಯ ಜರೋತ್ಣ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಕಾ ್ಯಲ್ಸೈಟ್‌ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ಗ್ರ್ಯಾಕೈಟ ಟ್‌ಯುಕ್ತ, ಸೆಗ್ಮಬೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಶ್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹಾಲುಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ (marble) ಒಳ್ಳೆಯ 
ಯೂಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆರಳುಗಳು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು 
ದಕ್ಷಿಣ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇಡೊಂದು ಅಸರೂಪವಾದ ಖನಿಜ. 


ಮಾರ್ಯಸೈಟ್‌ (FeS ) 
ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ಪೈಕ್ಕಿಟ್‌ನ ತದ್ರೂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ (identical) 
ಹರಳುರಚನೆ: ಆರ್ಟೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಾರವೆಂದರೆ ಅಗಲಪಟ್ಟಿ 
ಯಾಕಾರದ ಹೆರಳುಗಳು. ಅವು "ಬಹುವೇಳೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅವಳಿಗಳಾಗಿರುತ್ತ 3 


ಮತ್ತು ಹೆಸಿ ಷಡ್ಭು ಜಾಕಾರದ ರೂಪಗಳನ್ನು | ಂಟುಮಾಡುತ್ತನೆ. ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು 


ಮಿಕೃ ಜಲಜತಿರೆಗಳ. (sedimentary rocks ) ಶೇಖರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜೊಕೆಯುತ್ತ ವೆ. 
ಜೊತೆಗೆ, ಇವು ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ರೊಸದಲ್ಲಿಯೂ (radiating habit), ಹೊರಗಡೆ 
ಗಂಟಿನ ( nodular ) ರೂಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಯೊ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಂಚುವರ್ಣ. ಪೈಕೈಟ್‌ಗಿಂತ ತೆಳುವರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ- 
' ಒರೆ: ಬೂದು 


ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಕಾಂತಿ 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ 


ಕಾಶಿಣ್ಯಕೆ: 6 ರಿಂದ 6.5 

ಸಾಪೇಕ್ಟಸಾಂದ್ರತೆ : 4.9 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಪೈಕೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಸೈಕೈಟ್‌ಗಿಂತ ತೆಳುವರ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ನಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತ, ಜಿ, 

ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಪೈಕೈಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣತೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸುಣ್ಣದಂತಹ ಗನ್ನು 


~ 


'ಸೇರಿತೆಗಳಲ್ಲಿ (sedimentary inclusions) ಅಥವಾ ಗೆಠೇನಾ, ಚ್ಚ ಂಡ್‌ ಮುಂತಾದ 


ವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಪೈಕೈಟ್‌ನ ಉಸಯೋಗಗಳೆಂತೆಯೇ ಇದರದೊ. ಹಿಂಜಿ 


ಇನ್ನು, ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪಾಲಿಸ್‌ಮಾಡಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ಸುತಿ ದು 
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೬೪ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಆಕ್ಸೆನೋ ಪೈರೈಟ್‌ ಗುಂಪು 

ಆಕ್ಸೆನೋ ಸೈಕೈಟ್‌ ( FeAsS ) 

ಆರ್ಸೆಶಿಕ್‌ 46%. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (crystal system): ಆಕ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯರೊಪ 
ವೆಂದರೆ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮತಲವಾದ ಗೀರುಗೀರುಗಳುಳ್ಳ ಮುಖಗಳಿಂದ 
ಕೊಠೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿಗೊಂಡ ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 
ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸನ್ಮಿನ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ತವರದ ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಬಿಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು ; ಉಕ್ಕು ಬೂದು ವರ್ಣದ 
ಕಡಿಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾಸಿ, ತೆಳು ತಾಮ್ರ ವರ್ಣವನ್ನು ನ 
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ: ಮಂದವಾದೆ ಬೂದುಗಪ್ಪು. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಸದೃಶ. 

ಬಿರಿತ: ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರ:  ಉಳ್ಳಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಕಿಡಿಗಳು ಹೊರಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ 
ವಾಸನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5.5: ರಿಂದ 6.0 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂತ್ರತೆ: 5.9 ರಿಂದ 6.2 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಜಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಕ್ಸೆ 
ನಿಕ್‌ ಯುಕ್ತ ಹೆಜೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡನಿ, ಲೋಹಚುಂಬಕವಾದ ಒಂದು ಗೋಳಕ 
ನನ್ನು ಉತ್ಸತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ. ಕೊಳಿನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು 
ಮೊದಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಆಕ್ಸೆಸಿಕ್‌ ಸಲ್ಫೆ ಲರ್‌ ಉತ್ಸತನಿಯನ್ನ್ಯೂ ನಂತರ ಆಕ್ಸೆ 
ನಿಕ್‌ನ ಕಪ್ಪು ಉತ್ಸತನಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ; ತೆರೆದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ" 
,ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಹಬೆಗಳನ್ನೂ, ಬಿಳಿಯ ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೆ ಕಡ್‌ ಉತ್ಪತನಿಯೆನ್ನೂ 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲದೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕವು 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇರುವಿಕೆ: ತವರೈತಾಮ್ರ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌, ನಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಸೆ 
ಮತ್ತು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಜೀವನ್‌, ಟಾನಿ ಸ್ಟಾರ್‌ 
ಬೊಟಲ್ಲಾಕ್‌, ಡೋಲ್‌ ಕೋಶ್ಕ್‌ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಲೆಡ್‌ಎಲ್‌, ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ ಪರಗಣ, 
ಆಂಟೀರಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆನೋ ಪೈಶೈನ್‌ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿಇರುತ್ತದೆ. 
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ಸಲ್ಫೈೈಡ್‌ಗಳು ~ ೬೫ 
ಉಸಯೋಗಗಳು : ಇದು ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ನ ಒಂದು ಅದುರು. 


ಮಾಲಿಬ್ದಿ ನೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್‌ (M೦5) 
ಹರಳು ರಚನೆ : ಷಡ್ಭುಚ ಜಾಕಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಸ.ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ 
ರುತ್ತ ಡೆ; ಜೊತೆಗೆ ರಾ ಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಎರೆರೂನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : ಸರಿಪೂರ್ಣವಾದೆ ತಳಸೀಳು. ತೆಳುಸನರಗಳು ಬಳುಕುತ್ತವೆ. `ಆದರೆ 
ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾ ತಿಸ್ಲಾ ್ಸಿಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
: ಸೀಸ ಬೂದು. 
ಕೆ: ಹೆಸಿರು ಸೀಸ ಬೂದು; ಹೆಸಿರು ಹಾಯ ಗ್ರ್ಯಾಫ್ಯೈಟ್‌ನಿಂದ 
ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಹುದು. 
ಕಾಂತಿ ಃ ರೋಹ ಕಾಂತಿ. 
ಪಾರದರ್ಶಕ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ವೃಢತೆ : ಛೇದ್ಯ ; ; ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ರೂಪಧಾರಿಜಿ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1ರಿಂದ 1.5. ದರ ಉಗುರಿನಿಂದ ಕೆರೆಯಬಹುದು, 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರತೆ : 4. 7ರಿಂದೆ 4.8. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜಾ ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಳದಿ-ಹೆಸಿರುವರ್ಣವುಂಬಾಗುತ್ತೆದೆ. 
(೨) ತೆಕಿದ ಕೊಳನೆಯನ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಹಬೆಗಳನ್ನೂ 
ಮಾಲಿಬಿ ನಂ ಆಕೆ ್ಸ್ಟೈಡ್‌ನ ಹಳದಿ ಉತ ಶ್ರತನಿಯನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತ ಬೆ. 
ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ೦ಟು 


7; 


ಮಾಡಿ, ಇದ್ದಿ ರಿನ ಮೇಲ ಮಾಲಿಬ್ದಿ ನಂ ಆಕ್ಸೆ ಡ್‌ನ ಒಂದು ಪದರವನ್ನು ಜರಿ 
ತ್ರದೆ.ಈ ಪದರವು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದು,ತಣ್ಣ ಗಿರುವಾಗ ಬೆಳ್ಳ ಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾಸ್ಥ ಳ (೩58ಬ))ದೆ ಬಳಿ ತಾಮ್ರ ್ರು-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಸ 
ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತಾಕಿಸಿದಾಗ ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು. ತಾಳುತ್ತ ಜೆ. 

ಇರುವಿಕೆ : ಮಾಲಿಬ್ಬಿನೈ ಟ್‌ ತೀಖಕೆಗಳು. ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಮೂಲವನ್ನು 
ಹೊಂದಿಕುತ್ತನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಗ್ರಾ ಕಿಸ್ರುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು. 'ಫಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಗಳ್ಲಿ ಹ 
ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರುತ್ತ ಜಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಹಾರ, ಆಂಥ್ರಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್‌ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತ ಡೆ. \ 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಇದು ಮಾಲಿಬ್ಬಿ ನಂನ ಮುಖ್ಯ ಅದುರು 


CC-0. Jangamwadi Math Collection.“Digitized bye Ganga ೫ 


೬೬ ವಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸಲ್ಫೋಲನಣಗಳು 

ಲನಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಾಲು 
.  ಅಸರೂಪವಾದವು ಮತ್ತು ಕೀರ ಸಣ್ಣ. ನಿಕೃಷ್ಟವಾ ದ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತವೆ ಆರೆಲೋಹಗಳಾದ ಲ್ಯಂಟಮೊಫಿ, ಆಕೆ ನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಮತ್‌ಗಳು ಧನ ವಿದ್ಯು 
ದಂತಿ ಕಣಗಳಾಗಿ (Anions) ಗಂಥಕನೊಡನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇರಿ ಸಲ್ಫೋಲವಣ 
ಗಳನ್ನು ಉತ್ಸತ್ತಿಮಾಡುತ್ತ ವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಶೇಖರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಖನಿಜ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇ "ಡೆಯವು. ಅಂತೆಯೇ, ಜರೋಷ್ಣ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಇವು ದೊರೆಯುವುದು 
ಕಡಮೆ, ಇವು ಮೇಲ್ಭಾ ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸ ಇ ಜಾಸ್ತಿ. 


ಹಾಲಿಸಿಸೈಟ್‌ ( (Ag, Cu); 6 Sb 5; ) 
ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಸುಮಾರು 70%ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ' 


ಹರಳು ರಚನೆ : ಮಾನೋಳೆ ಶ್ಸ್ಟೈಫಿಕ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ, ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯೆ ತತ 


ಶ್ರಿಸ್ಮಾ ಕ್ರಿಜಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ; ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಾಸಿರೂನದಳಿರುಹ ಷಿ” 

ಬಣ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು. 

ಒರೆ ; ಕಪ್ಪು. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಕಾಂತಿ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 2ರಿಂದ 3.0, ` ನ 

ಸಾಸೇಕ್ಬಸಾಂದ್ರತೆ : 6ರಿಂದ 6.2 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ತೆರೆದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ 
ಹಜಿಗಳನ್ನೂ ಲ್ಕ ಂಟಮೊನಿ ಮತ್ತು ಅಕಿ ರೈನಿಕ್‌ ಸ ಥೈಡುಗಳ ಉತ ತೃತನಿಯನ್ನೂ 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. (೨ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಕ್ಕೆಲನಿವಾ ಇರಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಫ 
ವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರ ದೆ ಉಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಮಣಿಗಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ವೆ. 

ನೈನಿಧ್ಯತೆ : ಪಿಯೆಕೆ ರೈಟ್‌ ಎಂಬುದು ಆಕಿ ೈಫಿಕ್‌ ಉಳ  ಸಾಲಿಬೆಸೈಟ್‌ನ ಒಂದು 
ಖನಿಜ. 

ಇರುವಿಕೆ : ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಪ್ರಮುಖ ಅದುರುಗಳೊಡನೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆ ಕ್ಲಿಕೋವಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಡುರುಗಳೆಲ್ಲೂ, ನೆನಾಡಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ 
ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಜ್‌ ಡೋ, ಫ್ರಿ ನಿಮ್‌ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನಿ ಹಾರ್ಸ್‌, ಚಿಲಿ 
ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಡೊಸಿಯುತ್ತ ದೆ 
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ಸಲ್ಫೆ ಡ್‌ಗಳು ೬೭ 


ಸ್ವೀಫನ್ಸೈಟ್‌ (ಕ್ಯೂ S54) 

ಇದೊಂದು ಭಂಗುರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅದುರು. 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅ್ಯಂಟಿಮೊನಿಗಳ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಅಂಶ 68.5% ಇ 

ಹರಳುನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವೆಂದಕಿ, ಹರಳುಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚನ್ಸುಟೆಯಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಿಸಂಗಳ ಕೊಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹು 
ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು. 


ಒರೆ : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು. 
ಬಿರಿತ: ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರ, 


ಕಾಕಿ : 2ರಿಂದ ೩.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 6.26. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಶಾಖದಿಂದ 

ಸಿಡಿದು ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಫ್ಥವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ೃಂಟಮೊನಿ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ನ 
ಲಘು ಉತ್ಸತನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ, 
(3) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರಗಿ, ಮಂದವರ್ಣದ 


'ಕೋಹದ ಗೋಳಕವುಂಟಾಗಿ, ಅಧಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಂಟಿಮೊನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ 


ಒಂದು ಪದರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಗೋಳಕವನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ 


'ಕಾರ್ಜೋನೇಟ್‌ನೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


(೩) ಸ್ಟೀಫನೈಟ್‌ ದುರ್ಬಲ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ (68019 ೫880 ೩೦) 
ವಿಭಜಿತಗೊಂಡು ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಅ್ಯಂಟಮೊನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡು 
ತ್ರಜಿ. ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ತಾಮ್ರದ ಸಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆ ಅದರೆ 
ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ 
ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋಕೈಡ್‌ನ ಬಿಳಿಯ ತಳವಸ್ತು (precipitate) 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ; | 
ಇರುವಿಕೆ : ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಿಕೃಪ್ರಮುಖ ಅದುರುಗಳೊಡನೆ ಇದು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 


ತ್ರಜೆ. ಇದು ಜೊಕೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಹಾರ್ಸ್‌; ನೆವಾಡ್ಮಾ 


ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ ಪ್ರಿಬ್ರಾ ನಮ್‌ ಕಾರನ್‌ ವಾಲ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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' ಕೆಂಪು ಚೆಳ್ಳಿ ಗುಂಪು 
ಸೈರಾರ್‌ಗೆಕೈಟ್‌ (ಸಕ5b5,) 

ಇದು ಮಂದೆ ಕೆಂಪುವರ್ಣದ ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಅದುರು, 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಹ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಿಂಟಿಮೊನಿಗಳ ಸಲ್ಫೆ ಡ್‌. 
ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಅಂಶೆ 59.9%. 

| ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ನಡು ಜಾಕಾರೆ, ಟೂಕ್ಮಲಿನ್‌ ರೀತಿಯದು, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಹರಕುಗಳ್ಳುಪಡ್ಯ ಜಾಕಾರದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು; ರ್ಲಾ ಸ್ಲೌಂಬೋಹೀಡ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತ, ವೈ, ಅಥವಾ ನಿವಿನ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾ ಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವು 


ವೇಳೆ ಹರಳುಗಳು ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿಕುತ್ತದೆ. 2 


ಸೀಳು: ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಹಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಸೀಳು. 
: ಶಸ್ಪಿಥಿಂದೆ ಗ! ಕೆಂಪು. 

ಹಿರೆ : ಸ (cochineal) ಕೆಂಪು. 
ಕಾಂತಿ : ಲೋಹೆಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಸದೈಶ. | 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೊಪದ್ದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2ರಿಂದ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೈಸಾಂದ್ರಕೆ : 5.7ರಿಂದ 5.9. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ತೆರೆದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕ 


ಯುಕ್ತ 'ಹೆಬೆಗಳು ಹೊರಟು ೮ ಿಂಟಿನೊನಿ ಅಕೆ ್ಸ್ಟೈಡ್‌ ಬಿಳಿಯ ಉತ್ಪತನಿಯುಂಬಾಗು 
ತ್ತೆ. | 


(೨) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ, 
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಲ್ಳೆ ಡನ ಗೋಳಕವು ಉತ್ತ ತೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತನ, ಮತ್ತು ಆಧಾರದಮೇಲೆ 
ಬೆಳ್ಳಿಯ ನದಪ್ರಂಟಾಗುತ, ದೆ. ಈ ಗೋಳಕವನ್ನು ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟು »ಸೋಡಿಯಂ 
ಇಳಿ ಫನೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿ ಗಳೂ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಹವು 
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಪೈರಾರ್‌ಗೆಕ್ಕಿಟ್‌ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅನ್ನು ನಿದಿಂದೆ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ೃಂಟಮೊನಿ ಆಕ್ಷೆ ಶ್ಸೈಹ್‌ಗಳ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಜಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 


ಪ್ರೌಸ್ಟೆ NA (ಕ As S,) 
ಇದೊಂದು ಹಗುರವಾದ ಕೆಂಪಾದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಅದುರು. 4 
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ಸಲ್ಫೈೈಡ್‌ಗಳು ಶಿ ಕ ೩೬೯ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಸಿಕ್‌ಗಳ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಅಂಶವ65.4% . ಈ ಗ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ, ಟೂಕ್ಮಲಿನ್‌ ರೀತಿ. ` 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಾರ : ಚೂಪಾದ ಹರಳುಗಳು; ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಣರೂಪ ಮತ್ತು ' 
ರಾಶಿಕೊಸಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಕಿರಿಮಂಜಿ ಕೆಂಪು. 

ಹರೆ: ಕೆರಿಮಂಜಿ ಕೆಂಪು. 

ಕಾಂತಿ: ವಜ್ರಸದೃಶ. 

ಪಾರದರ್ಶಕ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಬಿರಿತ ; ಚಿಪ್ಪುರೊಪದ್ದು ಅಥವಾ ಅಸಮ. K 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2ರಿಂದ 2,5. 

ಸಾನೇಶ್ಚಸಾಂದ್ರತೆ : 5.55ರಿಂದೆ 5.64. KL 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ತೆರೆದೆ. ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ 
ಹೆಜೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡನಿಆಕ್ಸಿನಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಬಿಳಿಯ ಉತ್ಸತನಿಯನ್ನುಕೊಡುತ್ತದೆ. 
(೨) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ 2 

(೩) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಇದು ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇರುವಿಕೆ : ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಹಾರ್ಸ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಲೊನಿ ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಫೋಟೋಸಿ ನೆವಾಡಾ, ಆಂಟೀರಿಯೋದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಮುಂತಾದೆ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


pa 


ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈಟ್‌ ಶ್ರೇಣಿ 
(೧) ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈಟ್‌ (Cu, Fe); 250,5:8- 
(೨) ಟನಾಂಟೈಟ್‌- (Cu, ೫ಐ; ೫ ಚ್‌ 


ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈಟ್‌ 
ಬೂದು ತಾಮ್ರ. ; 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅ್ಯಂಟಮೊನಿಗಳ ಸಲ್ಫೆ ಫ್‌ 
ತಾಮ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಾದರಸ ಸ 
ಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತನೆ.. ೃಂಟಮೊನಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌, ಡೆ ಸ 
ಮ k 1 ಕ 
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ಇ ರ Ve ಟ್ರ, 


೧೫.5 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


AX 


ಅಸರೊನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೆ ರ್‌ ನಲ್ಲಿ 


ತಾಮಗಸ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು 30%ರಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಯಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಕಜತ ` 


ಯುಕ್ತ (argentiferous) ಬೂದುತಾಮ್ರನೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ... ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಸ್ಪೀನನೈಟ್ಟನಂತಿರುತ್ತದೆ. 
ಹರಳುನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಘನಾಕೃತ್ತಿ ಟಔಟ್ರಹೀಡ್ರೈಟ್‌ನ ಮಾದರಿ. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಾರ: ಟೆಟ್ರಹೀಡ್ರರ್‌ ಹೆರಳುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ" ' 


'ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒತ್ತು ರಚ 
ನೆಯ, ಕಣರೂಪದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಹರಳು ರಚನೆಯನ್ನು ಸಜಿದಿರುವುದಂಟು. 


ಬಣ್ಣ ; ಉಕ್ಕು ಬೂದುವರ್ಣಕ್ಕೂ, ಕಬ್ಬಿಣಕಫ್ಪಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ 

ಒರೆ : ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣ ದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ. 

ಕಾಂತಿ ; ವ ) 

ಅಪಾರದರ್ಶಕ : ಆದರೆ ತೆಳುವಾದ ಚಿಕ್ಕೆಗಳು ` ಲಘುಸ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 
ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚೆರ್ರಿ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ವನು ಸ ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 


ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪೆರೊನ ಅಥವಾ ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರವೆಂಜೇ ಅನ್ನಬಹುದು. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ 3ರಿಂದ 4.5. ' 
ಸಾಖೇಕ್ಷಸಾಂತ್ರತೆ : 4.5ರಿಂದ 5.1. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಈ ಖನಿಜವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಡಾ ಕೈಗಳು ಡವ ತನ್ನ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತ ಡೆ. 


(3) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನಸು ವು ಕರಗಿ ್ಯಂಟಿಮೊನಿ 
ಸಲ್ಫೈಡ್‌ನ ಉತ್ಪತನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತ, ಜಿ K 


(೨) ತೆರೆದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಟ್ರ ಹೀಡೆ ದ್ರಿಟ್‌ ಕರೆಗಿ ಗಂಧಕಯುಕ್ತ ಹಬೆಗಳನ್ನು 


ಹೊರಗೆಡನಿ, ಕೊಳವೆಯೊಳಗೆ ಬಿಳಿಯ ಉತ ಶೃತನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದಕ 


ವನ್ನುಳ್ಳ ಖನಿಜಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪಾದರಸದ ಗೋಳಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 


(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು 
ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 'ಕೃಂಟಿಮೊನಿ ಲಕಿ ಲ್‌, ಆಕ್ಲೆಸಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಅಥವಾ ಸತುವಿನ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಬಿಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ "ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 


(೪) ಬ್ಲೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಕೊ ಸಾ ನೇಟ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಟಿಟ್ರಹಃತ್ರೈಟ್‌ ತಾಮ್ರದ ೆ್ಳಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
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ಕ್ರಿ 
ಸ 


(೫) ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅನ್ಲೆದಿಂದ ವಿಭಜಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರ 
ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು: ತಾಮ್ರದ ಇತರ ಅದುರುಗಳೊಡನೆ, 
ಸೈಡಿಕ್ಕಿಟ್‌, ಗೆಲೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಡಾಹೋ, 
ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಹಾರ್ಸ್‌; ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಜೆಕೋಸ್ಸೋವಾ 
ಕಿಯಾ, ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಲೀವಿಯಾ,. ಮಾಂಟಾನಾ, ಮತ್ತು ಕೊಲೋರ್ಯಾಡೋಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದು.ದೊಕೆಯುತ್ತದೆ. 
ಟಿನಾಂಟ್ಕಿಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನಿಕ್‌ಗಳ ಸಲ್ಫೆ ರ್‌ 
(Cu ೫701೩ AsiSis- ಬಹುವೇಳೆ ಲ್ಯಾಂಟಿಮೊನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟಿಟ್ರ 
ಹೀತ್ರೈಟ್‌ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. i 
`` ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಫೆನಾಕೃತಿ, ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈಟ್‌ ರೀತಿಯದು. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಾಶಿ 
ಕೊನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು ಸೀಸೆ-ಬೂದು ವರ್ಣದಿಂದೆ ಕಬ್ಬಿಣಕಪ್ಪು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3ರಿಂದ 4.0. 
. ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ : 4.37 ರಿಂದೆ 4.49. 
ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮಿಕ್ಕ ತಾಮ್ರದ ಅದುರುಗಳ ಜೊತೆ 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಸ್ಥಾಕ್ಸೊನಿ, ಕೊಲೋರೇಜೋ, ಮೊಂಟಾನಾ ಮುಂತಾದಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಕ - 
ಎನಾಕ್ಸೈಟ ಗುಂಪು ` 
ಎನಾಕ್ಲೈಟ್‌( ೮, As) 
ಇದಕೊಡಕೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ೃಂಟಿಮೊನಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
- ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೋರ್ಹಾ ಂಬಿಕ್‌. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಾರ : ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲೂ, ಕಣರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರು 


ತ್ರಜಿ ; ಸಣ್ಣ ಹೆಕೆಳುಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವು ಅನೇಕವೇಳೆ ಅವಳಿ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತನೆ. 


ಸೀಳು : ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಸೀಳು. 
ಬಣ್ಣ : ಬೂದು ಕನ್ಪಿನಿಂದ ಸಜ ತ ಕನ್ಪಿನವರೆಗೆ. 
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೭೨ ಶ್ರ ನಿಸರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕಾಂತಿ : ಲೋಹಸದೃಶ. 
_ ಕಾತಿಣ್ಯ 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರತೆ : 4.44. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 


ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ ಆಕೆ ಶ್ಸೈಡುಗಳ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ky $೦ಟಮೊನಿ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಸತುನಿನ 
ಆಕೆ ಫೈಡುಗಳ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬು ದೆ. 


(೨) ತೆರೆದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಗಂಧಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆನಿಕ್‌ ಹೆಬೆ ' 
ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಸಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೆ ಕ ಡ್‌ನ. ಬಿಳಿಯೆ ಉತ. ತ್ರ ತನಿಯನ್ನು ಉಂಟು: 
ಮಾಡುತ್ತ ಡೆ. 


(೩) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಅದು ತಾಮ್ರದ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ಇರುವಿಕೆ : ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದೆ ಅದುರು. ಅರೆ ರಿಂಟೈನಾ, ಚಿಲಿ, ಪೆರು, 
ಸು. ಬುಟ್ಟಿ 'ಮುಂತಾಣೆಹಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


| ಜೋಕ್ಕೊಸೈಹ್‌ ಗುಂಪು 
. ಜೋರ್ಕೊನೈಟ್‌ (೫0 Cu 5b 5,) 
ಹರಳುವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ "ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 


ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ : ಮ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರು 


ತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಗ್‌ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು (೦08 ಸು) ಹೋಲುವ ರಚನೆಯನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತ ವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಉಕ್ಕುಬೂದು ಅಥವಾ ಸೀಸಬೂದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಪ್ಪು. 
ಒರೆ : ಬಣ್ಣದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಂತಿ: ಲೋಹ ಸದೃಶ... ಹ 
ಸಾರದರ್ಶಕ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 
ಬರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮ. 
' ಭಂಗುರೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯಕೆ : 2.5ರಿಂದೆ 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 5.7ರಿಂದೆ 5.9. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ 
"ಮೊದಲು ಆೃಂಟಮೊನಿ. ಆಕ್ಸೆ ಫಡ್‌ಕ ಬಿಳಿಯೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಂತರ ಸೀಸದ ' 
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ಸಸ್ಸಿಹ್‌ಗಳು ೭ 


ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಹಳದಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು 
ಇದ್ದಿಲಿನೆ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರ 
ಲೋಹದ ಕೆಂಪು ಹೆಕ್ಕೆಗಳು ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.. 

ಇರುವಿಕೆ : ತಾಮ್ರದ ಮಿಕ್ಕ ಅದುರುಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕಾರನ್‌ 
ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್‌ ಎಂಡೆಲಿಯನ್‌' ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿತ್ತು. ರುಮೇನಿಯಾ, ಹಾರ್ಸ್‌. 
ಚಿಲ್ಕ, ಬೊಲೀವಿಯಾ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ. ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತ ಡು 


ಬೂಲಾಂಗೆಕೈಟ್‌ (೫5೭೪, ,) 


ಸೀಸ-ಅ್ಯಂಟಮೊನಿ ಸಲ್ಫೈಡ್‌, ಇದೊಂದು ಬೂದು ವರ್ಣದ ಖನಿಜ. ಮುಖ್ಯ 
ವಾಗಿ ನಾರು 6೫ನೆಯ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ರಾಶಿಕೊಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಕರ್ಷಕವಾದೆ ರೀತಿ 


ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಶೇಖರಗಳಿವೆ : 


ನ ನೈಟ್‌ (Pb, Fe Sb S;,) ಸ 
ಸ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣ, ೃಂಟಮೊನಿ ಸ ಸಲೆ ಸೈಡ್‌. ಇದೂ ಜು ಬೂದುವರ್ಣದ ಖನಿಜ 
ಹ ನಾರುರೂಪದ ರಾಶಿಗಳಲಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ತೆಳುವಾದ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ 
(೩೮೦೫) ಹರಳುಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳೆಂದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿ ಶಿಕೋ, ಮಂದಿರ ಇತ್ಯಾದಿ. 


೫ ಆಕ್ಸೆ ಡುಗಳು 


ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ವರ್ಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ಕೋಹೆಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ಆಮ್ಲ ಜನಕಡೊಡನೆ ಸೇರಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ 
ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲೋಹಿ ಆಕ್ಸೆ ಕ್ರಡುಗಳಾದ ಕ್ರೋಮೈಟ್‌ 
(Fe Cra ೦); ಕೊಲಂಬೈಟ್‌ [ (Fe, Mo) Nbg Og ] ಮುಂತಾದವೂ ಸೇರಿರು 
ಇಡ ಕರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ 

ಆಕ್ಸೈಡುಗಳನ್ನು A: ೫ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾ 
ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು 


` ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು 

ಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ : 
ಕುಪ್ರೈಟ್‌; Cu 0. 

AX. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ : 
ಪೆರಿಕ್ಲೇಸ್‌ ಗುಂಪು : ಪೆರಿಕ್ಸೇಸ್‌, 1/80. 

ಜಿಂಕೈಟ್‌ ಗುಂಪು : ಜಿಂಕೈಟ್ಸ್‌, ZnO. 

ಹಿ೫್ಮ೫ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ : 
ಸ್ಪೈನೆಲ್‌ ಗುಂಪು, Mg Al, ಲ್ಮ. | 
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್‌, Feg ೦. _ - 
ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನೈಟ್‌, (Zn, Mn, Fe) (Fe, Mon) ೦. 
ಕ್ರೋಮೈಟ್‌, (Msg, Fe) Crp ೦್ಮ. 
ಹಾಸ್‌ಮನ್ನ್ಟೈಟ್‌, Mn Mn 0,: 
ಕ್ರೈಸೋಬೆರಿಲ್‌, Be A120: 

Ag ಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ 
ಹೇಮಟ್ಟೈಟ್‌ ಗುಂಪು. 
ಕೋರೆಂಡಂ,A]೦, 
ಹೇಮಟೈಿಟ್‌, Feg ಲ್ಕ 
ಇಲ್ಮೆನೈಟ್‌, FeTi 0, 
ಬ್ರಾನೈಟ್‌, (Mo, Si), ©, 

ಸೈಕೋ ಕ್ಲೋರ್‌ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್‌ ಶ್ರೀಜಿ. 
Na Ca Nb 0, F—(Na, ಉ 78, ೦, (0, ೦೫, ೫ 

ನೈ ಹ 
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ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು ೭೫ 


ಸಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ : 
ಕೊಟ್ಟಿಲ್‌ ಗುಂಪು, 
ಕೂಟೈಲ್‌, 71 ೦. 
ಕ್ಯಾಸಿಟಿಕ್ಕಟ್‌, > Sn0g ಸ 
ಪೈಕೋಲ್ಯುಸೈಟ್‌, Mn © 
ಪ್ಗಾ A ಶಿಟ್‌, ೫ Pb 0, 
ನೀಸ್‌ Ti ಲ್ವ. 
ತೊಲಂಚೈಟ್‌-ಟ್ರಾಂಟಕೈಟ್‌, (೯6, Mn) (Nb, Ta) ಲ|. 
ಯುರೇಸಿನೈ ಟ್‌ ಗುಂಪು. 
ಯುರೇನಿಸೈಟ್‌, ೪. 
ಥೋರಿಯನೈಟ್‌, Th 0. 
ಶ್ಯುಪ್ರೆ ಹ್‌ (€ಟ ೦) 5 
ಇದೊಂದು ತಾಮ್ರದ ಕೆಂಪು ಆಕ್ಷೆ ಡ್‌್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌, (ಲ 0). ತಾಮ್ರದ ಅಂತ 
88.8%. 
ಹರೆಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಘನಾಕಾರ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಹೆರಳುಗಳು ಆಕ ಕೃಹೀಡ್ರ ನ್‌ ಮತ್ತುರ್ತಾ ್ಲಾಂಬೋ 


ಹೀಡ್ರನ್‌ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. -ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾಸಿಕೂಸದಲ್ಲಿ ಅಥನಾ ಮಣ್ಣ ಸ್ಥ ನಂತೆ 
'ಇದ್ದು, ಅನರೂಪಕ್ಕೆ ಕೋಮಸದ್ಭಶವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 


ಸೀಳು : ಅಷ್ಟೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಟಹೀತ್ರನ್ನಿನ ಮುಖಗಳಿಗೆ 
ಸೆಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪಿನ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳು ; ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿರಿಮಂಜಿ ಕೆಂಪು. 
ಒಕೆ : ಕಂದು ಕೆಂಪು, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಂತಿ: ವಜ್ರಸದೃಶೆ ಅಥವಾ ಲಘು ಲೋಹದಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನೆ ಕಾಂತಿಯೆವರಿಗೆ 
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ 
ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಶದಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡನೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೊಪ ಅಸಮ. 
ಸ ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. . ಸ 


ಕಾಕಿಣ್ಯ : 3,5ರಿಂದ 4.0. 
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ಲ್‌ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 5.8ರಿಂದ 6.15. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋ ಪೈನ್‌ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ, ಜ್ವಾರೆಯು 
ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ಡೆ. 

(೨). ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸರಗಿ ತಾಮ್ರ ಲೋಹದ ಗೋಳಕ 
ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ 

(೩) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡಕೆ ಅದು ತಾಮ್ರದ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 
"ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೪): ಅನ್ಲು ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಗುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು: (೧) ಮಾಣಿಕ್ಯ ತಾಮ್ರ (ruby copper), ಹರಳೀಕರಿಸಿದ 
ಕ್ಯುಪ್ರೆ ಫರ್‌: 

(3) ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಂಪಿನ ಮಣಿ ಸ ನಂತಹೆ ಖನಿಜ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕೆ ಶ್ಸೈಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಹೆಂಚು ಅದುರು (016. 5) ನಿಂಬ 
ಹೆಸರಿನಿಂದೆ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ, 
| ಚಾಲ್ಟೋ ಬ್ರಿ ಚೈಟ್‌ ; ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ್ಕ ನೇರವಾದ್ಕ ಎರಡರ 

ಕೊಂಡಿರುವ, "ಸುಂದರವಾದ ಕಿರಿಮಂಜಿ ಬಣ್ಣ ದೆ ನಾರುರೂಪದೆ ಹರಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಎ ಇರುನಿಕೆ ॥ ಕಾರೆನ್‌ನಾಲ್‌, ಫ್ರಾ ನ್ಸ್‌ ಸ ಚಿಸ್ಸಿ » ಸೈಯಿನ್‌ನ ಲಿನಾಕ್ಕಿ ಲ್ಯಾರಿ 

. ಜೋನಾದ ಬಿಸ್ಟಿ, ಚಿಲಿ, ಪೆರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬುರ್ರಾ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದು ಜೊರೆಯುತ್ತ ಡೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ಪ್ರಜೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: ಆಂಧ್ರ 
ಪ್ರದೇಶದ ಖಮ್ಮಾಂ, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ; ಬಿಹಾರದ ಮೊಸಬಾನಿ 
ನ ಸುರ್ವ, ಜೋಟಾನಾಗಪುರ, ಹೆಜಾರಿ ಬಾಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಥಾಲ್‌ ಪರಗಣ , 
“ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ಜಿಳ್ಲೆ,. ಬಾರಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆ . 
ಮತ್ತು ನೋಡ: ಜಿಲ್ಲೆ ; ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮ ಇರು ಮತ್ತು `ಕ್ರೈಲಾನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ; 
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಲಪುರೆ ಜಲ್ಲೆ ; ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಾ ಅ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಮಂದೂರು; ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ ತ್ರದುರ್ಗ, ಮದ್ದೂ ರು ಹಾಸನ ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; ; ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಹಾ ಜಿಟ್ಟ ಗಳು, ಮೊಥೋಕ ಮತ್ತು 
, ಘಾಟ್‌ಷೆರ್‌ ; ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಚಾರ್‌, ಅಜ್ಮೀರ್‌ ಮತ್ತು ಖೇತ್ರಿ ; ಬಿಕನೀರೌ 

ಭರತಪುರ, ಬನ್‌ಸ್ಟಾರ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫರ್‌ 
ವಾಲ್‌ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ; ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ; 
ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಕೆರಿವು ಪ್ರದೇಶಗಳು. 4 
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ಆಕ್ಸೈೈಡುಗಳು ಹ sé 


ಸೆರಿಕ್ಸೆ ನ್‌ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ (ಹಿಯ (Native ಗ) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ ಗ್ಹೀಹಿಯಂ ಆಕ್ಸೆ ಕಡಾ Meo. 
ಹರಳು ರಚನೆ : : ಫೆನಾಕಾರ. 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೊರೆಯುನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಪೆರಿಕ್ಸೇಸ್‌ ಮಂದ ಹಸಿರು 
ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಆಕ್ಟಹೀತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ 
ರಾಶಿಗಳಾಗಿಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲೋಮೈಟ್‌ ಇದ್ದು, ಅಧರ 
ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ ೇಹಿಯಂ ಕಾರೊ ನೇಟು ಶಾಖದಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು .ಪೆರಿಕ್ಸೆ ಸ್‌ ಮತ್ತು 
ಇಂಗಾಲದ ಡೈರ ಕಡ್‌, ಉತ್ಸ ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವು. . ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜ್ಯ 
ತಿಲೆಯೇ ಪೆರಿಕ್ಸೇಸ್‌ ಹಾಲುಗಳ್ಲು, "ಫಂಕ್ಲೇಸ್‌ “ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರಿನ ಕ್ರಿ 
ಯಿಂದ _ ಬ್ರೂಸೈಟ್‌ (M೭0. ೫೦) ಆಗಿ ಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಚ 
, ಬ್ರಾಸೈಟ್‌ ಹಾಲುಗಲ್ಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜಿಂಕೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಜಿಂಕೈಟ್‌ » 780. ಇದು ಸತುವಿನ ಕೆಂಪು ಆಕ್ಸೆ ಕಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾರ್ಟಲೈಟ್‌ 
ಎಂದು ಹೆಸರು. ಟಿ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಇದು ಸತುವಿನ ಆಕ್ಸೆ ಲೌಡ್‌ ZnO; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಕಶ್ಮಲನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ 
ಬರುತ ದೆ. ನಿಕೆಂದಕೆ, ಶುದ್ಧ ವಾದ ಸತುವಿನ” ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಬಿಳುಪಾಗಿರುತ್ತ ಜ್ನ 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು 12ರ ತನಕ ಇರುತ್ತ ವೆ, 
ಕೆಲಪ್ರ ವೇಳೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಕೂಡ ಇರುವುದುಂಟು. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರ, ” ಅಕೆಸೊಪಾಂತರಿಸಿದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ: 
ಹೆರಳುಗಳು ಅಸರೂಸ ; ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಲೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಣ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಸರಿತವಾಗಿರುವ ಕಣಗಳಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ' 
ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಕಾರ, ತಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ, 
ಬಣ್ಣ : ಆಳಗೆಂಪು, ಆದರೆ ತೆಳುಸದರಗಳನ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಆಳ 
ಹಳದಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಒರೆ : ಹೆಳದಿ_ಕಿತ್ತಳೆ. : ಸ 
ಕಾಂತಿ: ಲಘು ವಜ್ರ ಸದೃಶ (Sub-adamantine) 
ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಜೇದ್ಯ. 
ಬಿರಿತ 1 ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೂಪ. 


" CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGahgotri N ಮಾ ಗ್‌ 


¥ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಕಾಸ್ತ್ರ 


ಭಂಗುರೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4ರಿಂದ 4.5 

ಸಾಪೇಕ್ಲಸಾಂದ್ರತೆ : 5.4ರಿಂದೆ 5.7. 

- ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕಪ್ಪಾಗು 
ತ್ತದೆ, 'ಆದಕೆ ಆರಿಸಿದಾಗ ದ ತನ್ನ. ಹಿಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಕೈ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಅಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೆಗಳಿಲ್ಲಜಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಇದೊಂದನ್ನೇ ಬ್ಲೋ ಸೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು 
ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೪) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸತುವಿನ 
ಆಕ್ಸೆ 8ರ್‌ನ ಬಿಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ 
ನೈಟ್ರೀಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಾಯಿ 
ಸಿದಾಗ ಅದು ಹೆಸಿರು ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಕೆಂಪು 
ನೇರಿಳೆ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಫಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯ 
ಬಹುದು. 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಫ್ರ್ಯಾ 08 ಕ್ಲಿನೈಟ್‌, ವಿಲ್ಲಿಮೈಟ್‌, ಮತ್ತು 
ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ಫೈಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಮ ಫಕ್ಲಿಸ್‌ ಅದುರು: ಶೇಖರಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. * 


ಸ್ಪೈನೆಲ್‌ ಗುಂಪು 
ಸ್ಸೈನೆಲ್‌ : 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ ಗು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್‌, 
Mg Al, ೦%. 
ಹರೆಳುವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಘನಾಕಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ: ಹರಳುಗಳು ಸಾಧಾರಣ 
ವಾಗಿ ಆಕೃಹೀಡ್ರನ್ನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಸರೂಪವಾಗಿ ರ್ಹಾಂಜೋ ಜೋಡೆಕಹೀಡ್ರ 
ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಹುವೇಳೆ ಆಕ ಕೈಹೀಡ್ರ ಡ್ರನ್‌ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅವಳಿ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು, ೫ ವೇಳೆ ಹಸುರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ: 
ಕಾಂತಿ; ಗಾಜು ಸದೃಶ. 
ಮಂದನರ್ಣದ ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
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ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೆರೂನದ್ದು A 

ಕಾಕಿಣ್ಯ : 8.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.5ರಿಂದ 4.1. 

ಪೈಕ್‌ಲಕ್ಷಣಗಳು : ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಹೆಸರು (ಫ್ಲಿಯೊನಾಸ್ಟೆ), ಕೆಂಪು 
ಅಥವಾ ಕಂದು (ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಟ್‌). ಭಂಗ ಸೂಚಿಕೆ (767೩೦016 index) ಬಹು 
ಜಾಸ್ತಿ; ಶುದ್ಧ ಸ್ಟೈನೆಲ್‌ನದು. 1.718, ಸ್ಲಿ ಯೊನಾಸ್ವೆಯೆದು 1.77 ಮತ್ತು 
 ಪಿಕೊಟಿಟ್‌ನದು 2.05. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಇದು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೨) ಕಪ್ಪಗಿಕುವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಗೆಟೈಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

(೩) ಕೆಂಪಗಿರುವಾಗ ಗಾಕ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೪) ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಜಿರ್ವಾನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದ 
ಕಿಂತ ಕಠಿಣ. 

-. ಬಗೆಗಳು : ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸ್ಪೈನೆಲ್‌ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ "ಷಿಯಾಸ್ಟೆ ಫನೆಲ್‌ ಎಂಬುದು 

ಸ ಸ್ಫಚ್ಛವಾದ ಕೆಂಪು ಬಗೆಯ ಎ ಸ್ಟೆ ನೆಲ್‌ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಬಲಾಸ್‌-ಮಾಣಿಕ್ಕ, 
ಕೂಬಿಸೆಲ್‌, ಇನೆಲ್ಲಾ ಆಳಗೆಂಪು. ಸ ಮತ್ತು ಹೆಳದಿಯ ಖನಿಜ 
ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವಕ್ಕೆ ಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಣಿಗಳಾಗಿ ಉನಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಇರುವಿಕೆ: ಪಿಕೊಟ್ಟೆಟ್‌ ರೀತಿಯ ಖನಿಜವು ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ (0೩510) 
ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡನೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ (ಟltra-basic) ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ 
ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಿಯೋನಾಸ್ವೆ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ 
ರೊಪಾಂತರಿಸಿದೆ (contact ತ) ಷೇಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದಕೆ ಕಡಮೆ 
ಸಿಲಿಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾರನ್‌ ಫೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ (zesional) ಮತ್ತು 
ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಾಂತರ ಮೂಲಗಳುಳ್ಳ ಹರಳು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪನೆಲ್‌, 
ಅಂದರೆ ಮಾಗ್ನೀಷಿಯೂ ಸ್ಸ ನಲ್‌, ಹರಳು ರೂಪದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ; ಜೊತೆಗೆ, ಅದು ಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳು “ಅವನತಿ ಖರ 
ಉಂಟಾಗುವ ಮ ಸಂಗ್ರ ಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುವಂತಹ ಸ್ಸೈ ನೆಲ್‌ನ ಬಗೆಗಳು ರೋನ್‌, "ಬರ್ಮಾ,  ಫಾಯ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 
ಮತ್ತು ಆಫ್ಯಾನಿಸ್ಕಾ ನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತ ವೆ. 


ಮ್ಯಾಗ್ಗಿಟ್ಟಿಟ್‌ 
ಇದು ಕಾಂತತ್ವ ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರು, 
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. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಷೆ ಸ್ಟಡ್‌ `೫6 $0, ; ಕಬ್ಬಿಣ, 
72.4% ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀ 
ಹಷಿಯಂ ಅಥವಾ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಕ್ರ ಮರುತ್ತ ದೆ, 

ಹರಳು ರೂಪ : ಫೆನಾಕಾರ. ಸ  ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ | ; ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ಅಂತೆಯೇ ಆಶ್ಟಹೀಡ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ಡೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರ ನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳೂ ಇರು 

` ತ್ತವೆ 'ಇದಲ್ಲಡೆ ಕಣರೂಪ ಮತ್ತು ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ಕ್ಷೀಣ, ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರಲ್‌. 

ಬಣ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಳ ಕಪ್ಪು. 

ಒರೆ: ಕಪ್ಪು. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆ ಸದೃಶ ಅಥವಾ ಲಘುಲೋಹೆ ಹೆಸದ್ಳುಶ., 

ಅಪಾರದರ್ಶಕ : ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ವ ೈಕ್ಷರೂಪಿ ರಚನೆಗಳು (dendrites) 
ಅಭ್ರ ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆದು ಲವು ವೇಳೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಿಂಕ :ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೊಪ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5ರಿಂದೆ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 5.18 

ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತೆಳು "ಪದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ್ಲಿ ಚಚ್ಚ್‌ ಕಾರನನ್ನೊ! € ಜ್‌ 
(amorphous) ಕಣಗಳ ರೂಸನನ್ನೋ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಳಸಾಗುವ ಬೆಳಕಿಕಿಂದಾಗಿ - 
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಳಪುಗೆ ಗೋಟರಿಸುತ್ತ ಡೆ. | 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಸೈೆಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗುವುದು ಬಹು 
ಕಷ್ಟ. | 


(೨) ಉತ್ಕೃರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಯಾಕ್‌ ನೊಡನೆ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ 
ಹೆಳದಿ ಮಣಿಯನ್ನೂ ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ವರ್ಣರಹಿತ ಮಣಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಣಿಗೆ 
ತುಂಬ ವಸು ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದ ಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಕೆಂಪಗೂ, ತಣ್ಣ ಗಿರುವಾಗ 
Pe ಇರುತ್ತ ಡೆ. 


(೩) ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿಯು ಶೀಷೆ ಹೆಸುರುಬಣ್ಣಿ 
ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


(೪) ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಟೈಿಟ್‌ ಹೈಜ್ರೋಕ್ಲೊರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


(೫) ಕ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು” ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಥೃವಶ್ವ ನನ್ನೂ (polarity) ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತ ಜೆ. 
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. ಇರುನಿಕ್ಕೆಜೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು; ಮ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟೈಟ್‌ ಬಹುಪಾಲು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಮೂಲ 
ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಗಾಧಥಸಂಗ್ರಹೆಗಳು ಲೋಹೆಚುಂಬಕ ಬೇರ್ಪಡೆಯ 
(magnetic separation) ಪ್ರತಿಫಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾ 
,ಹೆರಣೆಯೆಂದರೆ, ಯೊರಲ್ಸ್‌, ಉತ್ತರ ಸ್ಟೀಡನ್‌' ಕಿರುಣ, ಗೆಲ್ಲಿನಾರ ಮುಂತಾದ ಕಣೆ 
. ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜ. ಮ್ಯಾಗ ಟೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ ಪ್ರಜೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 
ಕ ಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, ಸ್ಟಾಂಡಿನೇವಿಯಾ, ಪತಿ ಶ್ರಿಮದೇಶಗಳು (ಉದಾ : 
ಐರನ್‌ ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್‌, ಉಟ.) ಮತ್ತು ಯೊರಲ್ಸ್‌ . ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಗೆಟೈಟ್‌ । ದೊರೆ 
ಯುವ ಜಾಗಗಳು ಇವು :. ಹಿಮಾಚಲಪ್ಪ ಜೀಕೆ; ಕೋಜಿಕೋಡ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ; -ಕೊಯ 
ಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಕೈೈತಿರುನೆಲ್‌ವೇಲಿ, ಸೇಲಂ, ರಾಮನಾಥ ಪು, ದಕ್ಷಾ ಮತ್ತು 
ಉತ್ತರ ಆರ್ಕಾಟ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಮದ್ದೂರು ; ಒರಿಸ್ಸಾ ಡೆ ಮಯೂರಭಂಜ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಲಸೊರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 12೬ ಫ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿ” ರ ಜೋನ್‌ಪುಕದನಕೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹೇಂದ್ರಫರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಮತ್ತು ಕಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ; ರಾಜಾಸ್ಟಾ ನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟಾರ್‌, ಬುಂಡ್ಕಿ ಜಯಪುರ ಮತ್ತು 
ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ತ 


ಉಪಯೋಗಗಳು ; ಮ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟೈಟ್‌ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಸಯುಕ್ತ ವಾದ ಕಬ್ಬಿ y 
ವಸ ಅದುರು. 


ಫ್ರಾ ಕಿತ! ಬ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಬಿ ನಿಣ, ಸತು 
ಮತ್ತು ಮಾ ಂಗನಿಸ್‌ಗಳೆ ಆಕೆ ಡು (Fe, Zn, Mn,) (Fe, Mon), ky ಸ 


ಹರಳು ರೊಪ : ಫೆನಾಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ ; ಆಕ್ಷ ಕೃಹೀಡ್ರ, ಬಹುವೇಳೆ ` 
ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಅಂಚುಗಳು ( rounded edges )ಃ ಜೊತೆಗೆ ಸಯ ಕಣಗಳ ` 
ರೂಪದಲ್ಲೂ, ರಾಶಿ ರೊಸದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತ ಡೆ. $ 


ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು, 
ಚೂರ್ಣವರ್ಣ :'ಕಪ್ಪು. 
ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಸದ್ದೆಶ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 
ಭಂಗುರ, . \ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.5. 


\ ` p> 
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ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂಪ್ರತೆ : 5ರಿಂದೆ 5.2 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ನ ಮಣಿಯು ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯೆಲ್ಲಿ ವೈಢೂರ್ಯ 
(amethyst) ವರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆಡಲಿರುವ ಮ್ಯಾಂಗ 
ನಿಸ್‌ ಅಂಶ. 

೨) ಅನಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ' ಅಡು ಶೀಷೆ 
ಹಸುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತದೆ. 

(೩) ಸೂಯ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ನ ಮಣಿಯು ನೀಲಿ ಹೆಸುರು ವರ್ಷವನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. - 

(೪) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಸೈಟ್ರಿ (ಟ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, 
ಸತುನಿನಿಂದಾಗಿ 'ಹಸುರು ಮುದ್ದೆ ಯಾಗುತ್ತ ಟ್ಟ 


ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಫ್ರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ಲಿನೈ ನೆಟ್‌ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ದಿಯ 
ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ಫಕ್ಲಿಸ ಸ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಲೆ ಮೈಟ್‌, ಜಿಂಕೈಟ್‌ ಬ ಕ್ಯಾ ಲೈಟ್‌ಗಳ 
ಜೊತೆ ಜೊರಯುತ್ತೆ ಥೆ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅದುರಿನಲ್ಲಿ ಫಾ ್ರ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸಿ ನೈಟ್‌ 50%ರಷ್ಟು 
, ಇರುತ್ತದೆ. - 


[4 


ಸ್ರೋಮ್ಕಟ್‌ ಗು ಶ್ರ 
" ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಜೋಜನೆ; ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ಆಕ್ಸೈಡ್‌; 
7೫00: 204° | 
ಮ ಫೆನಾಕಾರ. ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರೆ, ಆಕೃಹೀತ್ರ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ 
"ವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಕಣ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಕಪ್ಪು. 
ಒರೆ : ಕಂದು. 
ಕಾಂತಿ : ಲಛಘುಲೋಹೆ ಸದೃಶ, ಬಹುನೇಕೆ ಕ್ಷೀಣ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಚಪ್ಪಟಿ. 
ಭಂಗುರ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5. : 
ಸಾಫೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರೆತೆ: 4.5 ರಿಂದ 4.8. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
(೨) ಅಸಕರ್ಷಕ "ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಿಗುರಿನ (Splinter ) ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ 


ರ್‌ 
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ಗುಂಡಗಾಗಿ, ಈ ಸಿಗುರುಗಳು ಆರಿದಾಗ ಕಾಂತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ 

(3) ಸೋಡಿಯೆಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಜೊತೆ: ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಕ್ರೋಮೈಟ್‌ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್‌ ಆಕ್ಷೆ ಕ್ಲೈಡಾಗಿ ಅಸಕರ್ಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ ಒಣ ಮಣಿಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಶೀಷೆ 
ಹಸುರು ವರ್ಣವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇರುವ ರೀತ್ಯಿ ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು ; ಕ್ರೊ ್ರೀಮೈಟ್‌ ಅತಿ ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದೆ 
ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ, ಸೆರಿಜೊಟ್ಟಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಪೆಂ 
ಟನ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಖನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶವಿರುವ 'ಗ್ಯಾಬ್ರೋ 
"ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ಈ 
ಕಣಗಳ ಸಂಘಟತ ರೂಪದಲ್ಲೂ | ದೆ.ಇದು ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ನಾರ್ವೆ, 
ಕೊಡೀಷಿಯಾ, ಸ್ಥಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ. ತ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಗಭೂಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಭಾಗಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ 
ದಲ್ಲಿ ; ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಡಕ್‌' ಕಣಿವೆಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಜಿಲ್‌ ಎಂಬೆಡೆ ; ಮದ್ರಾಸಿ 
ನಲ್ಲಿ ಸೇಲಂ ಬಳಿಯ “ಸುಣ್ಣದ ಗುಡ್ಡ ಗಳು ; ಮಹರಾಸ್ತ ಸೈ ಪಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಮತ್ತು 
ಭಂಡಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತಜಿ ಇಡ ನಡುವೆ, 
ಮತ್ತು ಹಾಸನದ ಕೆಲವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳು; ಒರಿಸಾ ದಲ್ಲಿ ಕಿಯೊಂಜಿಹಾರ್‌, ಕಟಕ್‌. : 
. ಮತ್ತು ಭೆಂಕನಾಲ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು. | 


ಹಾಸ ನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಆಕ್ಷೆ ೈಡ್ಸ್‌, Mn ೦. ಮ್ಯಾಂಗ 
ನಿಸ್‌ನ ಅಂಶ, 72% - 
ಹರಳುರೂಪ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ ರೂಪಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ. ಅವಳಿ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲೂ, ಕಣರೊಸದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಕಪ್ಪು. 

ಒರೆ : ಚಿಸ್ಫನಟ್‌ ಕಂದು. 

ಕಾಂತಿ: ಲಘುಲೋಹ ಸ ಸದೃಶ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. - 
ಬಿರಿತ: ಅಸಮ, 
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ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.86. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ" ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಶ್ಮಲ 
ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಕೈತ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ. ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಅನಿಲವನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಮ ಜನಕವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಖನಿಜ. ಆಮ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಿಗೆ 
ಸೇರಿದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ರೈಸೋಜಿರಿಲ ಜ್ರ 
ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ರ್ವೈಟ್‌ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೆರಿಲಿಯಮ್‌ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್‌ ಅಥವಾ 
ಬೆಂರಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆಕ್ಸೈಡ್‌, 86 A; ಲೃ. 
ಹರಳು ರೂಪ : ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ವಾಂಬಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ ; ಸ್ರಿಸ್ಮಾ ಬಕ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ಮಿನ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 
ಸೀಳು : ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಿಸಮ್ಮಿಗೆ (110) ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಹಸುರಿನ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳು. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ. ನ 
ಪಾರದರ್ಶಕಕೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಬರಿತ : ಚಿಪ್ಪುರೊನ ಮತ್ತು ಅಸಮ." 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 8.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.6 ರಿಂದ 3.8. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಇದನ್ನು ಇದರೆ. ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದ್ದಿ 
ರಿಕ ಮೇಲೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌. ನೈಟ್ರೀಟ್‌ಕೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀಲಿಯ ಮುಗ್ದೆ 
ಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತ ಬ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಕೆ 
ಬಗೆಗಳು : ಅರೆಗ್ಸ್ಯಾಂಡ್ರೈಟ್‌ ಎಂಬುದು. ಹೆಸುರು ಖನಿಜ. ಇದು ಕೃತಕ 
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಣಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ, 


ಧೊಕೆಯುನ ಜಾಗಗಳು ; ಕ್ರೈಸೋಜೆರಿಲ್‌ ಮೆಕ್ಕಲು ತೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
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ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು ೮೫ 


(alluvial 6600815) ಡೊಕಿಯುತ್ತಣಜಿ. ಯೊರಲ್ಸ್‌, ಸಿರೋನ್ಸ್‌.. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌. 
ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜೊರೆಯುತ್ತ ಜೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳೆಂದರೆ ರಾಜಾಸ್ಥಾ ನೆದ ಕಿಷನ್‌ಫೆರ್‌, ಕೊಯಮತ್ತೂ ರು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಹಲವು 
ಸ ಸ್ಥಳಗಳು. 


ಕೇನ ಟಟ ಗುಂಪು 

ಕೋರಂಡಂ 
\ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕೆ ಕಡ್‌ ALO, 

ಹರಳು ರೂಪ : ಹೆಕಾ ಫ್ಸಿಗೊನಲ್‌- ಸ್ರಿ ಪ ಗೊನಲ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ನ್‌ ರೀತಿಯದು. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಪಿಸಾಯಿಯಾಕಾರದ . ಅಥವಾ 
ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಕಾರದ ಹರಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ ಮೆಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಷೇನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ 
ಹೆರಳುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಸನದು, ಗುಂಡಗಾಗಿರುತ್ತೆನೆ, ಕೋರಂಡಂ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲೂ, 
ಕಣರೂಪದೆಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಳದ ಪಿನಕಾಯ್ಡ್‌ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ 
`ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳು ( sepafatin planes ) ಸಾಮಾನ್ಯ. 

: ಬೂಡೈ, ಹೆಸುರು, ಮತ್ತು ಮಂಕು ನೆಂಪು, ಇನೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸ ಬಣ್ಣ ಗಳು. ಶೆಲವುವೇಳೆ ಇದು. ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿಯೊ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಪದ್ಮರಾಗ (ಕೆಂಪು). (Rಚuby)ಮತ್ತು ನೀಲಮಣಿ (sapphire) ಪೌರ್ವಾತ್ಮ  ವೈಢೊರೈ 
(oriental aniethyst), ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪಚ್ಚಿ (oriental, ೫1] ಮತ್ತು 
ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪುಷ್ಯರಾಗ (ಂriental Phe ) ಕೋರಂಡನೆ ವಿವಿಧೆ ರೊಪಗಳು, " 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸೆದ್ಫಶ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಹೆರಳಿನ ಮುಖಗಳು ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತ ಹೆ 

ಬಿರಿತ : 'ಚಿಪ್ಪುರೂಸ ತವ ಅಸಮ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 9.0. ವಜ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಕೆ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ವಸ್ತು 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.9 ರಿಂದ 4.1. 

ವೈಕ್‌ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಳೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮನಾದ ' 
ಹರಳುಗಳ ಕೊಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಎ ಕೊಯ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (sections) ತಳಜೀರ್ಸಜಿ 
ಯನು (08581 parting) ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಬಣ್ಣ ವಿಶ ಲ್ಲಿ ಕಲೆಕಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಂಗ ಸೂಚಿಕೆಯು ಜಾಸ್ತಿ (ಇ 
1.768, € ಎ1.759). ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಪಾಟ್ಸಿಟ್‌ 
ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, 
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೮೬ ಕ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಾ 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಆಮ್ಲ ಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಗರುತ್ತ ವೆ. ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕೋರಂಡಂ 
ಅನ್ನು ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಕೈಟ್ರೀಟ್‌ಕೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೊಗ 
ಗ] ನೀರಿ ಬಣ್ಣ ನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಲ 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಕೋರಂಡಂ ಮೆಣಿಗಳು : ವೈಢೂರೈ 3» ನೀಲಮಣಿ, ಸೆ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ 
ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪುಷ್ಯ ರಾಗ, 

(೨) ಕೆ ಫೋರೆಂಡಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳ ದರ್ಜೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲುಗಳು 
ಇರುತ್ತವೆ. 

(೩) ಎಮೆರಿ : ಇದೊಂದು ಬೂದು ಕಪ್ಪು ಜಾತಿಯೆ ಕೋರೆಂಡಂ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಹೇಮಟ್ಯಿಟ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ 
ಮಾಡಿ, ವಂದರಿಯಾಡಿ, ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಠಿಣವಾದ, ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಪ ಪಾಲಿಷ್‌ 
ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 


ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು :- ಕೋರೆಂಡಂ ಅನೇಕ ವಿಧೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸೇಲ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: 


ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕ ಇರುವ ಹಾರನ್‌ ಫೆಲ್ಸ್‌ಗಳು. ಅದು .ಸೆರಿಜೊಟ್ಟಿಟ್ಟಗಳ ಜೊತೆ ನಾಳ 


ಗಳರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವಾಗಿ (5687688666 71861181) ಇರುತ್ತದೆ. 

ಉದಾ : ಪೂರ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ಅಸಲೇಹಿಯನ್‌ ಪಟ್ಟ. ಅದು 
ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಮೂಲವಸ್ತು : ಉಪಾ : ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸೈಿಯತ್ಛೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಾರ್ಫೊಸೈಟ್‌ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಾಂತರೆದಿಂದೆಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಬರ್ಮಾ. 

ಕೋರಂಡಂ, ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿ: ತ್ತು. 
ಆದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು "ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡೀಹಿಯ್ಕಾ. ಬಂಡಿ 1! 
'ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್‌ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತ ಜಿ. ಕೋರಂಡಂ 
ಮಣಿಗಳು ಹರಳು 'ಸುಣ 9 ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಹೆಕಳುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುಂಡನೆಯ 
" ಬೆಣಚುಗಳಾಗಿ (pebbles) ಮೆಕ್ಕಲು ಸಂಗ್ರಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ 
ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಬರ್ಮಾ, ಸಿಲೋನ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಫೈಯಾಂ; 
ಎಮೆರಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖನೇಶಗಳಿಂದರೆ, ಗ ಗ್ರೀಸ್‌, ಟರ್ಕಿ, ಮತ್ತು 
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋರಂಡಂ RE ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ : ಆಂಧ್ರಪ್ರ ದೇಶದ 
ಹಿಂದೂಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನಂತಪುರ, 'ಕಲ್ಯಾಣದುರ್ಗ, ಸ ಮತ್ತು 
ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ; ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸೋನಾಸಹಾಕ್ಕ ಗಾರೋ ಮತ್ತು 


4 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


x 1) yd ಕ್ಷೆ 


4 
ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು - TD 


ಖಾಸಿಜೆಟ್ಟ ಗಳ ನಡುವಣಪ್ರಜೀಶ ; ಬಿಹಾರದ ಸಿಂಗಭೂಮ ಮತ್ತು ಕೀವ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ 
ಪೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಯಾರಿ ಮತ್ತು ಮೊಕೇನಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು, ಸಿಧಿ ಜಿಲ್ಲೆ; ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ 
ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ, ನೆಲ್ಲೂರು, ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂ ರು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ - 
ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾನಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ ಹ 


ಉಪಯೋಗಗಳು ; ವಜ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಕೆ ಕೋರಂಡಂ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ 
, ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ವಸ್ತು (NR ನಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. ಎಮೆರಿ 
ಯನ್ನೂ ಉಜ್ಜು ನ ವಸ್ತು ವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ (refractory)ನಾಗಿ : 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋರಂಡಂನ ಬಣ್ಣದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಗಳಾಗಿ ಉಪ 


ಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. 


ಹೇಮಟೈ ಟ್‌ (ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲರ್‌' ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅದುರು) 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೆ ಕಡಾ Fe,0, ಗ 
“ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ 70% ; ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳಿನ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಇರುವುದುಂಟು. | 
. ಹರೆಳುರೂಪ: ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರೈಗೊನಲ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ : ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರನ್‌, .ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟಯ “ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಜೊತೆಗೆ, ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ 
ಅಥವಾ ಎಲೆರೂಸದ ಮೊತ್ತಗಳಾಗಿ (೩881688065) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ. ಇದು 
ಮೂತ್ರಸಿಂಡಾಕಾರ, ಕಣರೂಸ ಮತ್ತು ಆಕಾರೆ ರಹಿತವಾಗಿ (Amorphous). ಕೂಡ - 
ಇರುತ್ತದೆ. ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ನಾರು ಸದ್ಯ ಶ (801008) ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : : ಶ್ರೀಣವಾಗಿದ್ದು ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ತಳ ನಿನರಾಯ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಉಕ್ಕು ಬೂದು ಬಣ್ಣ ದಿಂದ ತಿ ್ಬಿಣಕಪ್ಪಿನವರೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಳು 
ವಾಗಿರುವಾಗ, ಬೆಳಕನ್ನು ರವಾನಿಸಿ, ರಕ್ತ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತ ಜೆ; ಮಣಿ ಸೈನ ರೊಸಗಳು 
ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಒಕೆ : ಚೆರಿ ರ್ರಿಕೆಂಪು, ` 


ಕಾಂತಿ: ಹೆರಳೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗ ಲೋಹೆಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಜಾಜ್ವಲ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ 
ನಾರು ರೊಪಗಳು ಕೀತ್ಮಿಸದೃಕೆ (silky ) ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಕಾರರಹಿತ ಬಗೆಗಳು 
ಮಂಕಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ ; ತೀರ ತೆಳುವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟರೆ, ಿ, ಮಿಕೃಸ್ಥಿ ) ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ. 
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:. ಜಿರಿತ: ಲಘು ಚಿಪ್ಪೆರೂಪ ಅಥವಾ ಅಸಮ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 4.9 ರಿಂದ 5.3., 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಜ್ಲೋಪೈಫ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟೈಟ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ; ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಕಾಂತತ್ತ ವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತ ೩. 
ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ ದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲರ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ; ಇದು ರ್ಹಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ವನ್ನು, ಪ್ರಕಾಶನಾದ ಲೋಹ ಹೆಕಾಂತಿಯನ್ನೊ 
ಸಡಿದಿರುತ್ತ ಜಿ. 

ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ ಹೇಮಟೈಟ್‌ : `ಎಲೆಕೊಪದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರಕಯಕ ರೂಪ 
ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ಡೆ. 

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅದುರು : ಇದು ಮೂತ ತ್ರನಿಂಡಾಕಾರನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಲೋಹ 
ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತವಾದ, ಹೊರೆವ ರಿ 
ಸುವ (Diergnt) ಸೆ ಸ್ವಂಭರಕನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೆಡಲ್‌ 


ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮೃ ತ್ಲಿಕ ಕಾಸ್ಟ್ರಕೂಪಿಯಾದ (earthy) ಹೇಮಟಿ ನೈಟ್‌ ಒಂದು: 
ಜಾತಿ. ಇದು ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತ "6, ಇದನ್ನು ಕ್ರೇಯಾನುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ “ಸರಸು 
ತ್ತಾಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಜನ್ನು ಪಾಲಿಷ್‌ ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಇದು ಕೆಂಪು 
ಬಣ್ಣ ವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಡೆ. 


ಮಾಕ್ಟೈಟ್‌ 


ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ 'ಆಕ ಕೃಹೀಡ್ರ ಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒರೆಯು 
ಕೆಂಪು ಕಂದು ' ., 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು ; ಜೇಮಟ್ಟಿಟ್‌ ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳ 
« ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ (displacing) ಇರುತ್ತಜಿ. ಉದಾ : ಭಕ 
 ಲಾಂಕಾಷ್ಯೈರಿನ ER ಸ್ಸನ್‌. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಮಟ್ಟೈಟ್‌ ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ 
ಮೈಮೇಲೆ ಅಕ್ರ ಮನಾದ “`ರಾಶಿಕೊಸಗಳಲ್ಲಿ (irregular masses) ಇರುತ್ತ ಡೆ. 
ಬ ಶ್‌ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಡೀನ್‌ನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಬರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಬಿಲ್ಬಾವೋ; 
ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಉಟಾ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ. ವೆ. ಪ್ರಸಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ 


ತೆ ಸಂಗ್ರ ಹಗಳು ಲೇಕ್‌ ಸುಪೀರಿಯರ್‌ ಡಿಸ್ಚಿ_ಕ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ, ಮೆಸಾಬಿ 


ಡು 
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ಅಕ್ಕೈಡುಗಳು ೮೯ 


ಮಾಕ್ಟೆಟ್‌, ಮೆನಾಮಿಸ್ಸ್ಟೀ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಜಲಜ ಮೂಲವುಳ್ಳ 
(sedimentary origin) ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಿಲಿಕೇಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳ ಬದಲಾ 
ವಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರಿನ 
ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಅಲಬಾಮಾ, ಮತ್ತು ನೆಕೆಯೆ ಪೂರ್ವದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಅದುರಿನ ಶೇಖರಣೆಗಳು. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳು ಜಲಜ ಅದುರಗಳು ರೂಪಾಂತರ 
ಹೊಂದಿದಮೇಲೆ ಉಂಟಾದುವಂಥ ವು. ಎಲ್ಟಾದ ಹ ಅದುರು ಬಹುಶಃ 
ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾಂತರ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ನಡೆ ಅಸಲೇಷಿಯೆನ್‌ 
ಪಟ್ಟಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಮಟ್ಯಿಟ್‌ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಳಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳು 
೯ (೧೮೫1602 deposits). ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗ್ರ 1 ಕ್ಯೂಬ 
ದಲ್ಲಿನೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಮುಟ್ಟಿಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಕಡನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಚಿತ್ತೂರು, ನೆಲ್ಲೂರು, 
ಕರೀಂನಗರ, ವಾರಂಗಲ್‌; ಖಮ್ಮಮೇಟ್‌ ಮತ್ತು ಅಡಿಲಾಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; 
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಖಾಸಿಬೆಟ್ಟಗಳುು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಭೂಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೋನಾಯ್‌ 
ಮತ್ತು ಕಿಯೊಂಜ್ಞಾರ್‌್‌ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರ ಜೀಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಹಾರ್‌ ಖಾಸ್‌ 
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಚೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಡಾ 
ಬುಡನ್‌ಗಿರಿ “ಜಟ್ಟ, ಸಂಡೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ; ಒರಿಸ್ಸಾದೆ ಬಾರಬಿಲ್‌_ಕೊಯಿರಾ 
ಕಣಿವೆ; ಸಂಜಾಬನಲ್ಲಿ ಭಾಷೇರಿಯಿಂದ ಜೋನ್‌ಪೆರ; “`ರಾಜಾಸ್ಥಾ ನದ" ಆಲ್ವಾರ್‌, 
ಬುಂಡಿ, ಜಯಪುರೆ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಫೊರಸ 
ಹಾರ್‌, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಜಲ್ಬಾಯ್‌ ಗುರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು 


ಇಲ್ಮೆನೈಓ೯ (ಮೆನಾಕ್ಯನೈಟ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಕಬ್ಬಿಣ ಬಟ್ಯಾನಿಯೆಂ ಆಕ್ಸೈಡ್‌. ೫6710೦, 
ಇದರೆ ವಿನಿಧ ಮಾದರಿಗಳು ವಿವಿಧೆ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಟಟ್ಯಾನಿಯಂ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ಪರಿಮಾಣ (1೩/0) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣಇಕ್ಕೆಸೈಟ್‌ಫೊಳಗೆ "ಮ್ಯಾಗ್ನ ಟೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಹೇಮಟೈಟ್‌ 1೪ ಒಳ ಬಿಳವಣಿಗ 
೯ intergrowth ) ಯುಂಟಾಗುವುದು; ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ! (ಷಿಯಾ 
“ಸಹ ಇರುತ್ತ. ದೆ. 

ಹರಳುರೂಸ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರೈಗೊನಲ್‌. ್ವ 

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಲ. ತೆಳು ತಟ್ಟಿ ಗಳಾಗಿ, ತ ಇರುತ್ತದೆ, 
ಮತ್ತು ರಾಶಿಕೊಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು. 
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ಒಕೆ : ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಂದು ಕಪ್ಪು. 
ಕಾಂತಿ: ಲಘುಲೋಹೆ ಸದೃಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಸಾರದರ್ಶಕ, 
ಬಂತ: ಚಿಪ್ಪುರೊಪ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂಪ್ರತೆ : 45 ರಿಂದ 5.0. ಲ 
ತೆಳುಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಪ್ಪಾಗಿಯೂ, ಅಪಾರೆದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ; 
ಆದರೆ: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೂರು 
ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಮೆನೈಟ್‌ ಕರಗುವು 
ದಿಲ್ಲ. (೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 
(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌" ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಿಸಿದಾಗ್ಯ ಒಂದು ತವರದ ಸಣ್ಣ ಕಣ ' 
: ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೇರಿಳೆ ವರ್ಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
ಬಗೆಗಳು : (೧) ಮೆನಾಕ್ಯಾನ್ಸೈಟ್‌ : ಇದು ಇಲ್ಮೆನೈಟ್‌ನ ಒಂದು ಬಗೆ, ಇದು 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆನಾಕ್ಟನ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮರಳು ರೊಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
(೨) ಇಸೇರೀನ್‌ : ಇದೊಂದು ಇಲ್ಮಿನ್ಸೈಟ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ. ಇದು ವಿರಳ 
ವಿರಳವಾದ ಕಣಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ಮರಳಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಕಹೀಡ್ಕಲ್‌- ಹೆರಳುಗಳಂತೆ 
: ಇರುತ್ತದೆ. ತ 
೩) ಕಿಬ್ಬೆಲೊಫೇನ್‌ : ಇದು ಹೆಚ್ಚು, ಟಿಬಾ 
ಜು | '` ಶಿ ಡೈಟ್ಯಾನಿಯಂ | ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಮೈಟ್‌ನ 
. ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರಕುವ, ಜಾಗಗಳು ; ಇಲ್ಮೆನ್ಸೈಟ್‌ ಅತಿ ಕಡಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದೆ 
. ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ (accessory constituent) ಇರು _ 
ತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ಯಾಬ್ರೊ ಮತ್ತು ನಾಕ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಣಿ. ಬೇಕಿ ಶಿಕೆಗಳೊ 
' ಡನೆ ಸೇರಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾಯುಕ್ತ ಬೇರ್ಪಡೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸು 
ತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾರ್ವೆಯ `ಟಾಬರ್ನ್‌ ಮತ್ತು ಎಕರ್‌ ಸುಂಡ್ಸ್‌  ಕ್ಲಿಜಿಕ್‌ 
ಮತ್ತು ಆಂಟೀರಿಯೋ, ಅೃಡಿರ್ಯಾಂಡಾಕ್ಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, ಮುಂತಾಜಿಜಿ 
ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಇದು ದೊರೆಯುವ ಇತರ ಜಾಗಗೆಳೆಂದಕ ` ಭಾರತದ ತಿರುವಾಂ 
ಕೂರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸೆನೆಗಾಲ್‌, ಫ್ಲೋರಿಡಾ, ಬಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 


[| 
ತ್‌ 


he 
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ಅಕ್ಸೈಡುಗಳು ೯೧ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಮೆನೈಟ್‌ ಜೊರೆಯುವ.ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ : ಬಿಹಾರದ 
ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ; ಗುಜರಾತಿನ ಸೂರತ್‌' ಮತ್ತು ಜಾಂನಗರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು; 
ಕೇರಳದ ಕ್ವಿಲಾನ್‌ ಮತ್ತು ಕಯಾನ್‌ಕುಳಂ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ 
ವಾಡ್ಕ ಭಾಟಿಯಾ, ಮಾಲಗುಂದ, ಪೊರ್ಣಫೆಡ್‌ ಗೊಂನ್‌ಖಾದಿ; ಒರಿಸ್ಸಾದ ಬಾಲ 
ಸೊರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸ 


ಬ್ರಾನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಂಗ್‌ನೀಸ್‌ ಆಕ್ಸೆ ಫ್‌ MnO 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 64.3% ಬ್ರಾನೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 100/0ರಷ್ಟು ಸಿಲಿಕವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಯು 31/೧. 18704 MnSiog ಆಗಿ 
ಕುತ್ತ ಸು 
ಹೆರಳುರೂಪ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. 
`.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ ಅಕ್ಚಹೀಡ್ರಲ್‌ ರೀತಿಯ ಹರಳುಗಳು ; ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ರಾಶಿ 
ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
. ಬಣ್ಣ: ಕಂದುಕಪ್ಪು. 
ಒರೆ ಃ ಕಂದು ಕಪ್ಪು. 
ಕಾಂತಿ: ಲಘುಲೋಹೆ ಸದೃಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


ಇ 


4 


"-ಏಿರಿತ: ಅಸಮ. 


ಭಂಗುರೆ. ; ತ ವ್‌ 


. ಕಾಠಿಣ್ಯ: 6 ರಿಂದ 6,5. 
'ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 4.75 ರಿಂದ 4.82 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 


೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲಜೊಡಕೆ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಜೆಲ್ಯಾಟಿನ್‌ನಂತಾಗು ' 


(೩) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 


ತ್ರ 6 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲವನ್ನು. ಕ 


ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬನಿಜನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
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೯೨ ಶೆ | ವಿವರೆಹಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಪೈ ಕೋಕ್ಸೊ (ರ್‌ 

ರಾಸಾಯಿನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬ್ರಾ್ಯಟಾಲಮ್‌- ನೈಯೋಬಯನ್ಮ್‌, ಸೋಡಿಯಂ 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಳ ಅಕೆ ಶ್ಸ್ಟೈಡು.(18, 0%, (Ta, Nb), ೦. (೦,7೫೫ ೫) 
ee ಕೆಲವು ಮಣ್ಣು ಗಳು ಸೋಡಿಯೆಂ ಅಥನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂಗಳ ಸ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. 


ಹರಳುರೂಪ : ಫೆನಾಕಾರೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ; ಆಕ್ಟ ಹೀಡ ಪ ರಾಶಿರೊಸ ಅಥವಾ ಕಣರೊಸ. 


ಸೀಳು : ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರ ಗೆ ಸ ನಾಂತರ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ 
`ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಂದಿಥಿಂದ ಕಪ್ಪು ye ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆಳುವರ್ಣ, 


ಇರುವ ಜಾಗಗಳು : ಕಡಮೆ: ಸಿಲಿಕಾಂಶದೆ ಅಗಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ . 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂತಹ ಶೇಖರಣೆಗಳಿನೆ. ಸ ತ 
ಸೈಲೋಮೆಲೇನ್‌ 


ರಾಸಾಯಿನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಮಾ ಿಂಗನೀಸ್‌ನ ಹೈತ್ರಿ ಡ್ರೇಟಿಡ್‌ ಆಕಿ ರೈಡ್‌. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು ಬದಲಾಗುವ, ಇಲ್ಲವೇ 
ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ, ವೆ. 


ರೂಪ ರ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಸೋಲಿ ರೊಪ, ಮೂತ ತ್ರನಿಂಡಾಕಾರೆ ಮತ್ತು. 
ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಷೆ ೪ ಗಳ ರೀತಿ, 


ಬಣ್ಣ : : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು, ಮಂದ ಇ ಬೂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಕುಗುನಂತಿಕುತ್ತ ದೆ, 
ಒರೆ : "ಕಂದಕ. ಹೊಳೆಯುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5 ರಿಂದ 6. 

ಸಾನೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: 3.7 ರಿಂದ 4.7. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು :-(೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯೆಸಿದಾಗ ಇವು 
ನೀರನ್ನು ಉತ್ಸತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. 


' ೨) ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಶಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಲನಣಗಳ ಜೊತೆ ಎಂದಿನ 
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ರೀತಿಯೆ ವೈಢೂರ್ಯ ವರ್ಣದೆ ಮಣಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್‌ 
ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊರಗೆಡವುತ್ತಜೆ. ಈ ದಾ ್ರಾಮಣಕ್ಕಿ ಬೇರಿಯೆಂ ಕ್ಲೊ ್ಲೀಶೈಿಡನ್ನು ಬೆಕೆ 
ಸಿದಾಗ ಅಕೇಕವೇಳೆ ಬೇರಿಯೆಂ ಸಲ್ಫೇಟಿನ ತಳವಸ್ಸು ಸ್ರಿವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, 

ಇರುವ ರೀತಿ : ದ್ವಿತೀಯ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಉಪಯೋಗ : ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು, 


ನಟ್ಟ ಗುಂಪು 
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಟಟ್ಯಾನಿಯಂ ಶೈಆಕ್ಸೆ 48 TiO; 
ಹರಳುರೂಪ : ಔಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌, ಅಕ್ಷ ಕ್ಸ ಪರಿಮಾಣ, 0.644. 
ನೈರೂಪ : ಹೆರೆಳುಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ ಟಿಟಾ ್ರಾಗೊನಲ್‌ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು, 
ಹಿಮ ಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಶೈಟಿಟ್ಟಾ ್ರಾಗೊನಲ್‌' ಹರಳು 
ಗಳು ಚೆಳಿವಿರುತ್ತ ವೆ. ಬಹುವೇಳೆ ' ಹರಳುಗಳು ಸೂಜಿಯಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಕ 
ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ ) ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಇವು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗಿರುವುದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೆಲವು ಸ ಸ ಹರಳುಗಳು 
(101) ಮೇಲೆ, ಎರಡನೆಯ ರೀತಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಸೀಳು: ಕ್ಸೀಣ್ಕ (110) ಮತ್ತು (100), ಶ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ : 
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪುಕಂದು, ಕೆಂಪು, ಹೆಳದಿ, ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ; ತೆಳುಪದರದಲ್ಲಿ ನರಿ 
ಗೆಂಪು (ೀoxyred ). 
ಒರೆ: ತೆಳು ಕಂದು. 
ಕಾಂತಿ: ಲೋಹೆಸದೃಶ, ವಜ್ರಸದ್ಭಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕಕೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ' ಲಘುಷಾರದರ್ಶಕ, 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ಕೊನ ಅಥವಾ ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರೆ, 3, 
: 6 ರಿಂದೆ 6,5. 
ನ ನ 4.2. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, 
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(೨) ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಲವಣದೆ ` ಮಣಿಯು, ಉತ್ಕೃರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ : 
ಬಿಸಿಯಾಗಿರುಪಾಗ ಹೆಳದಿಯಾಗಿಯೊ, ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿಯೂ, 
ಅಪಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಹಳದಿಯಾಗಿಯೂ, ಆರಿದಾಗ ನೇರಿಳೆ 
ವರ್ಣದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. & 

. ` ಇರುವ ರೀತಿ ಹೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ರೂಟೈಲ್‌ ಗ್ರಾ $ನ್ಸೆಟುಗಳು 
ಶೈಯೋಕೈಟುಗಳು ಮುಂತಾದ. ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತು 
ವಾಗಿಯೂ, ನೈಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಂಥಿಬೋಲ್‌ಗಳ ಸಂಘೆಟಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸ್ಲೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಲೈಟ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಸ್ಲೇಟ್‌ ಸೂಜಿ ' 
ಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ವಾಟ್‌ಣ್ಸ ಮತ್ತು ಫೆಲ್ವ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಾ 
ಕಾರದ್ದೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; : : ಸಾ 
| ಇದು ದೊರೆಯುವ ` ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ವಠ್ಚಿ (ನಿಯಾ, ಕೆನಡಾ ನಾಕ್ಟೈೆ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ. 


' ಉಪಯೋಗಗಳು : ಇದು ಟಿಟ್ಯಾನಿಯಂನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ. - 
| ಕ್ಯಾಸಿಜಿಕ್ರಿಟ್‌ (ತವರಗಲ್ಲು) 
ರಾಸಾಯೆನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತವರದ ಆಕ್ಸೆ ಪಡು; S10. ತವರೆ, 78.6% 
/ ಹರಳು ರೂಪ : ಟೆಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌, ಜಿರ್ಕಾನ್‌ ರೀತಿಯದು. ॥ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ" ಹರಳುಗಳು ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ಪ್ರಿ ಸಮ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ರಾ 
ಗೊನಲ್‌ ಬೈ ಿರಮಿಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಂಡಿ 
'ಯಾಕಾರದೆ (೬೧೮ 818066) ಅವಳಿಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 
ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲೂ, ನಾರುರೊಪದಲ್ಲೂ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಪ್ರಸರಿತಗೊಂಡೋ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮೆಕ್ಕಲು ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮೆದ ಕಣಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು, ಅಸರೊಪವಾಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ 
ವರ್ಣರಹಿತ. : ` ಸವ : : 
ಒರೆ: ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತೆಳು ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಂದು. , 
ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರಸದೃಶ. ಹೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂತಿ 
ಯಿರುತ್ತದೆ. ಹರಳುಗಳು ತೆಳುವರ್ಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ 
ಮಂದವಾಗಿರುವಾಗ ಅಪ್ಸಾರದರ್ಶಕನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೂನ'ಅಥವಾ ಅಸಮ, 
ಭಂಗುರ. 
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kx 


ಆಕ್ಸೆ)ಡುಗಳು - ೪೫ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 7.0. 
ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 6.8. ರಿಂದ 7.1, 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಇದೊಂದನ್ನೇ ಆರ ಕರೆಗು 
ವುದಿಲ್ಲ. 

(೨) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿಲು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳೊಡನೆ 
ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತವರ ಲೋಹದ ಗೋಳಕವು ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಇದಂಂದೆ ಬರುವ 
ಉತ್ತ. ತೃತನಿಯನ್ನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನೈಟ್ರಿ (ಟನಿಂದ `್ಜಿ ಮಾಡಿ FE ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಅದು ನೀಲಿ-ಹನುರು ಬಣ ವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ದೆ, 


ಬಗೆಗಳು : (೧) ಮರತವರೆ' (wood tin) ಇದರ ಕಚನೆ ಒತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಒಳ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರು ರೊಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಮತ್ತು ಏಕಕೇಂದ್ರಿ ಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು 
(concentric rings) ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತ ಕ ಅದು ಮೂತ್ರ ನಿಂಡಾಕಾರದ ರಾಶಿರೂಪ 


: ಗಳಲ್ಲಿಕುತ್ತದೆ. 


(೨) ಟೋಡ್ಸ್‌ ಐ ತವರ : ಇದು ಮರತವರದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆ « ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, 
ಆದಕೆ ಕಡಮೆ ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. 
, (೩) ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ ತವರೆ : ಇದು ಉರುಟಾದ (rolled) ಮತ್ತು ಸನೆದುಹೋದ 
೩ಟಿಕಿ ಕ್ರೈಟ್‌. ಈ ಅದುರು ಇರುವಂತಹೆ ತನರದ ನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೆಗಳು 
ಸನೆದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನದಿಯ ತಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೆಕ್ಕಲು ತೆಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಗಟ್ಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತವರದ ಬಹು 
ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಆಕರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಗ್ರಾ; ಟು ಯುಕ್ತ ಶಿಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಶಿಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತ ಥೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 


- ಕಾಕನ್‌ವಾಲ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಮುಂತಾ ದೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಕುವ ಶೇಖರಣೆ 
- ಗಳು. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಇತರ ಪ್ರಜೇಶೆಗಳೆಂದರೆ,ಮಲೇಷಿಯ್ಕಾ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, 


ಥಾಯ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕೇನಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿಟಿಕ್ರಿ ಕಚ್‌ ಸಲಾನ್‌ 
ಫುರ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಜಾರಿ ಬಾಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. - : 


ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಳಳ ರ್‌ Mn 04, ಮ್ಯಾಂಗ 


ಸ್‌, 630/0: 
ಹರಳು ರೂಪ : ಆಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಹೆರೆಳುಗಳೂ ಇರುವುದುಂಟು. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿಕೊಪದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಸಿಂಡಾ ಶ್ತ ಸ 
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Ch ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


`ಕಾರನಾಗಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಾರು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಹ ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತದೆ. ೫ 


A 


: ಕಬ್ಬಿಣ ಬೂದು ಅಥನಾ ಮಂದ ಉಕ್ಕು ಬೂದು 

ಒರೆ : ನ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಗಪ್ಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಲಘುಲೋಹ ಹೆ ಸದೃಶ. 

ಕಾಂತಿ: ಲೋಹಕಾಂತಿ, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 

ಭಂಗುರ. ಜೆ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2. 0 ರಿಂದ 2.5. ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರ್ರತೆ : 4.8. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿಯೊಡನೆ ; (ಅ' ) ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಪ್ರೆ 
ಯಲ್ಲಿ ವೈಢೊರೈವರ್ಣವನ್ನೂ, (ಆ) `ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ಞಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಹೀನತ್ವ ನನ್ನೂ 
ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೨) ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಲವಣಮಣಿಯೊಡನೆ ಉತ್ಕೃರ್ನಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು 
ನೇರಿಳೆ ವರ್ಣನನೂ ಸ್ಲಾಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಮಣಿಯೊಡನೆ ಅಪಾರದಶಕವಾದ 
ನೀಲಿ ಹಸುರು ರ್ಣವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಆಮ ನಿಜನಕವನ್ನು ಹೊರೆ 
ಗೆಡವುತ್ತದೆ. 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಅನಿಲವನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿಸದ್ದಿ ನ್ರಿಕೀಯ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ತೀಖರೆಣಿಗಳ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಉಪಯೋಗ : "ಇದೊಂದು ವಿಪುಲನಾದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಅದುರು. 

.  ಹಾರತದಲ್ಲಿ ಪೈಕೋಲ್ಯಾಸೈಟ್‌ ಜೊಕೆಯುವ ಪ್ರಜೀಶಗಳು ಹೀಗಿನೆ. ಆಂಧ್ರೆ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡೂರು, ಗರಿನಿಡಿ, ಗರ್ಭಂ, ಸೆರಾಪಿ, ದೇವಾಡಾ, ಸದಾನಂದಪುರ ; 
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗುವ ಮತ್ತು ಲಿಮ್ಬುಗಳೆ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶ ; ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚ 
ಮಹಲ್‌ 'ಮತ್ತು ಬರೋಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಳು ; ಮಧ್ಯಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಫಾಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಚಿಂದ್ವಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಬಿಲಾಸ ಸ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಜಬ, ನಿಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಪುರ, ಭಂಡಾರ ಮತ್ತು ಕತ್ತ ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು. ಜಲ್ಲೆ ಥೆ ಗಳ್ಳು ; "ಒರಿಸ್ಸಾ ದಲ್ಲಿ ಕಿಯೊಂಜ್‌ " 

ಕ ಹಾರ್‌. ಬೋಸಾಯ್‌ಸಟ್ಟ,ಕೊೋರಾಪುಟ್‌- ಳು ಪಟ್ಟಿ ಮು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆ 
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ಆಕ್ಸೈಡುಗಳು ೯೩೭ 


ಸುಂದರ್‌ಫರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ; ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬನ್ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಗಳು, 


ವ್ಯಾಡ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ; ಆದರೆ 
ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈರೋಮೇನನ್ನು ಹೊ ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ : ಫಿರಾಕಾರೆ, ಮೃತ್ರಿ ಕೆಯಂತೆ ; ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರ, ವೃಕ್ಷ 
ರೂಪ ಮೇಲ್ಪದರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕೊಪನನ್ನು ಪಡೆದು ; ಅಥವಾ 
" ವೃಶ್ಷಕೂಪಿ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ; ಅನೇಕ ಸಲ ಸೆಡಿಲವಾಗ್ಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತ ದೆ 

ಬಣ್ಣ : ಮಂಕುಕಪ್ಪು, ನೀಲಿ, ಸೀಸಬೂದು, ಸಂ. 

ಕಾಂತಿ : ಮಂಕು. ' 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. | 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆದು. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂಪ್ರತೆ : 3 ರಿಂದ 4.28 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
ವ್ಯಕ್ತ ಫಡಿಸುವಂತಹೆ ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆ ವ್ಯ ಕ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(3) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಮಣ್ಣು ೩... ಅಥವಾ ಆಸ್ಟೊಲಾನ್‌;ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ 
ವ್ಯಾಡ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40%ರಷ್ಟು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಆಕ್ಸೆ ಕಡ್‌ ಇದ್ದು, ಇದು 
ನೀಲಿಯೆ ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ದೆ. 

(೨) ಲ್ಯಾಂಪಶೈಟ್‌ ; ಇದು ವ್ಯಾಡ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆ. ಇದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
18%ರಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಆಕೆ ಶ್ಸ್ಟಡ್‌ನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಇರುನ ರೀತಿ: ವ್ಯಾಡ್‌ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಖನಿಜಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿಯಿರುವ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
- ತ್ತದೆ, | 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ಫೈಕೋಲ್ಯುಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಲೋಮಿಲೇನ್‌ಗಳನ್ಟು ಜಿಲೆ 

ಬಾಳುವಂತಹೆ ಖಧಿಜವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಕೊ (ರಿನ್‌ ಅನಿಲದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 
ಮತ್ತು ಅಂಬರ್‌ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ 


ಶಾಟ್‌ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದೊಂದು ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೈಡು, ೫೦೦. 
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ಇರ ನೇ ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


- ಹೆಕಳುರೂಪ : ಟೆಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ 

ಇರುತ್ತದೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತಿರೊಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5 ರಿಂದ 5.5, i 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 8.5. 

: . ಕಾಂತಿ: ಲಘುಲೋಹೆ ಸವೃಶ. 

ವರ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಣಕಪ್ಪು, 

ಒರೆ: ಜೆಸ್ಟ್‌ನಟ್‌ ಕಂದು, 

ದೊರೆಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಂಡ್‌ನೆ ಲೆಡ್‌ಹಿಲ್ಸ್‌, ಲಾನಾರ್ಕ್‌, ಮತ್ತು 
ಡಮ್‌ಪ್ರೀಸ್‌ನ ವ್ಯಾನ್‌ಲಾಕ್‌ ಹೆಡ್‌, ಜೊತೆಗೆ ಇಡಾಹೋದಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ಲಾನ್‌, 
` ಗಿಲ್‌ಮೂರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ. 


pe 


ಅೃನಟೇಸ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಟ್ಯಾನಿಯಂ ಶೈಆಕ್ಸೆ 48 710೦, 
ಹರಳುರೂಸ : ಟೆಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌, ಅಕ್ಷಸರಿಮಾಣ, 2.514. 


ಸಾನಾನ್ಯ ರಚನೆ : ಎರಡು: ರೊಸಡೆ ಹರಳುಗಳ್ಳು ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 
ಟಿಟಾ ್ರಾಗೊನಲ್‌. ಬೈ ನಿರಮಿಡ್ನುಗಳು (ಆಕ್ವಹೀಡೆ ಡ್ರೈನ್‌) ಪ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯ 
ಹೆರಳುಗಳು. ಇನೆಲ್ಲಾ ತಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು : ಪರಿಪೊರ್ಣವಾದ ಸ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಕಾರದ್ದು. 
: ಕಂದು, ಇಂಡಿಗೋ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು. \ 

ಒರೆ: ನ 
ಕಾಂತಿ: ವಜ್ರಸದೃಶ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ 'ಅಪಾರದರ್ಶಕದವರಿಗೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.82 ರಿಂದ 3. 95. ನ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಕೂಟೈಲ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಕ್ನೇ' ಇದಕ್ಕೂ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆಕಾರ, ನೀಲಿಬಣ್ಣ, ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 


ಇರುನ ರೀತಿ: `ಓಟ್ಯಾನಿಯೆಂ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಕ್ಟ ಖನಿಜಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ, ಜೊಕೆಗೆ, ಇದು ಜಲೋಸ್ಹ ಮೂಲವುಳ್ಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ 


ಯಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಆಕ್ಸೆ ಎಡುಗಳು ಕ ೯೯ 


ಬ್ರೂಳ್ಳೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಟ್ಯಾನಿಯಂ ಶೈಆಕ್ಸೆ ಫರ್‌ TiO, 
ಹರಳು ರಚನೆ : ಆರ್ಲೊ ೀರ್ಲಾ ೦ಬಿಕ್‌, 
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ : ತೆಳುಹರಳುಗಳು, ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಪಿನ 


ಕಾಯ್ಡ್‌ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವಂತಹುದು. 


ಬಣ್ಣ : ರೋಮಕಂದ್ಕು ಕೆಂಪು, ಕಬ್ಬಿಣಕಪ್ಪು. 


ಒರೆ $ ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಭಂಗುರೆ, 


ಕಾಂತಿ : ಲೋಹೆಸದ್ಯಶ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.0. 
. ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 4.0. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ರೂಟೈಲ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೂ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 


ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ; ಬ್ರೂಕೈಟ್‌ ಟಟ್ಯಾನಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಖನಿಜಗಳ ಬದಲಾ 
ವಣೆಯಿಂದಾಗುವ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ. ಉದಾಹೆರಣೆಗೆ, ಟ್ರಿಮ್‌ಹಾಕ್‌, ಉತ್ತರ ವೇಲ್ಸ್‌ 
ಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೆಡುತ್ತಿರುವ ಡಾರೆಕ್ಟಿಟ್‌ ಮತ್ತಿತರ ತಿರೆಗಳು. ಇದು ಸ್ಪರ್ತರೂಪಾಂತರೆ 


` ಮೂಲವಸ್ತು ವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವುದುಂಟು, ಉದಾ; ಆರ್‌ಕಾನ್ಸಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಆಲ್ಸ್ಸ್ಸ್‌ 


ಗಳಲ್ಲಿಯ ನಿಕ್ಷೇನಗಳು. 


ಕೊಲಂಬೈಟ್‌-ಟ್ಯಾಂಟಲ್ಫಿಟ್‌, ಟ್ಯಾಂಟಲೈಟ್‌-ನೈಂಯೋಟಚೈಿಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಭ್ಯಾಂಟಾಲಮ್‌-ನೈಯೋಬಿಯಮ್‌, ಕಬ್ಬಿಣ 
ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ಗಳ ಆಕೆ ಡು, (Fe, Mo) (Ta, Nb), Oe. ಟ್ಯಾಂಟಾ 
ಅಮ್‌ `ನೈ ಯೋಬಿಯಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಖನಿಜವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಟಲೈಟ್‌ 
ಎಂತಲೂ, “ಸ್ಯಯೋಬಿಯಂ ಟ್ಯಾಂಟಾಲಂಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಲಂ 
ಬೈಟ್‌ ಎಂತಲೂ'ಕಕೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಹರಳು ರೂಪ : ಸ್ಯ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 

ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಅಗಲಸಟ್ಟಯ ಹರಳುಗಳು. ಇವು 
ಅನೇಕ ಕ ಸ್ರಿ ಸಮ್ಮುಗಳಿಂದೆ, ಮೂರು ಪಿನಕಾಯ್ದು ಗಳಿಂದ, “ಮುತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ 
ಹೆಚು, ಬೆ ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಗಳಿಂದ ` ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತ KE ತೀರ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವಳಿ 
ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೆಂದರೆ "ಗುಮ್ಮಟದ ಒಂದು ಮುಖ (021) ; ಇದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರಾಶಿ 


`ಕೊನದಲ್ಲಿಯೂ. ಇರುತ್ತದೆ. 
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\ 


೧0೨ ಶೆ .ವಿವರೆಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸೀಳು : ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪಿನಕಾಯ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕಿ ನಿನಕಾಯ್ಡ್‌ ಗಳಿಗೆ ಸಮಾ 
ನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ. 

ಕಾಂತಿ : ಲಘುಲೋಹ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಲಘುಗೋಂದು ಕಾಂತಿಯವರೆಗೆ, 

ಬಂತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೂಪದಿಂದ ಅಸಮ ಬಿರುಕಿನವರೆಗೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.0. ` 

ಸಾಪೇಸ್ಷಸಾಂ್ರತೆ : 5.3 ರಿಂದ 7.3. 7೩೦; ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಇದರೆ 
' ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ; 
_. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ,ಇದರೆ ಹಚ್ಚು ಸ ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೆರಳುಗಳ ಆಕಾರ 
ಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನೂ 
ಒಳ್ಳೆ ಯೆಸೀಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವಾಲ್‌ಫ್ರ್ಯಾನ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬ. 

ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರಕುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಕೆಲವು ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್‌ಯುಕ್ತ ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟ್‌ 
ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತು. ಉದಾ : ಬ್ಲಾ ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಹಿಲ್ಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣವ ಕೋಟ, ಪಶ್ಚಿ ಮ. 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಮಾದರಿಗಳು. ಈ ಖನಿಜವನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಜೇಶಗಳೆಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೊಡೀಷಿಯಾ, 
ನೈಜೀರಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಲ್‌. 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಟ್ಯಾಂಟಾಲಮ್‌ ಮತ್ತು ನೈಯೋಬಿಯಂ ಲೋಹೆಗಳ 
ಆಕರ. 


| ಯುರೇಸಿನೈಟ ಗುಂಪು 
ಯುರೇನಿನೈಟ್‌ (ಪಿಚ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌') 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಯುರೇನಿಯಂ ಶೈಆಕ್ಸೆ ಕಡ್‌ ಬಲ. ಅದಕೆ ಇದು 
ಕ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಜೆ. 


ಹರಳುರೂಪ : ಫೆನಾಕಾರ. 


ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ : ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಂತೆ, 
ಅಥವಾ ಕಣಗಳ ರೊಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನ 


ಬಣ್ಣ : ವೆಲ್ಟೆಟ್‌ ಕಪ್ಪು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಬೂದು. 


ಒರೆ $ ಕಪ್ಪು, ಅನೇಕವೇಳೆ ಕಂದು ಅಥವಾ ಹೆಸುರು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ತ ಜೆ, 3 ಲ £ 


ಎಮಿ 
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ಅಕ್ಸೈಡುಗಳು ೧೦೧ 


ಕಾಂತಿ: ಲಘುಲೋಹೆ ಸದೃಶ್ಯ ಜಿಡ್ಡು ಜಿಡ್ಡು (greasy); ಸಿಚ್‌ನಂತೆ, ಮತ್ತು 
ಮೆಂಕು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರೆದರ್ಶಕ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 6.4 ರಿಂದ 9. 7.. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಸದೊಂಧನೆ ಕ ಜ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಕ ಇಡು 
ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(3) ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅಪ 
ಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೆ ಫಿಡಿನ ಪದರವೊಂದು 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹೆ ವಾಸ 
ನೆಯೂ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಉತ್ಕು 
ರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣದ ಯುರೇನಿಯಂ ಮಣಿಯನ್ನು ನೀಹುತ್ತದೆ. 

(೪) ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸ್ರ ಕ್‌ ಅಮ್ಮ ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ 
ಗುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಫಿಚ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ, ಗ್ರಾನೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮಟ್ಟೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ಸು ವಾಗಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣದ 
ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ತವರ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಖನಿಜಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಇರುತ್ತ ಡಿ. ಇದು 
ಜೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಥಾ ಕ್ಸೊನಿ ಕಾರನ 
ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಕೇನಿನೈಟ್‌ ಬಿಹಾರದ ಗಯ್ಯಾ ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್‌ 
ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಫಿಚ್‌ಜ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತಿತರೆ ಜಲಯುಕ್ತ ಖನಿಜಗಳು ಕೇಡಿಯಂನೆ 


ಪ್ರಧಾನ ಆಕರಗಳು. 
ಭೋರಿಯೆನೈಟ್‌ (1808) 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಥೋರಿಯೆಂ ಮತ್ತು ಯುಕೇನಿಯಂಗಳ ಆಕ್ಸೈಡು, - 


ಹರಳು ರಚನೆ : ಫೆನಾಕಾರೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆ : ಘನರೂಸ. 
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Wa: 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ. 


LNA 


೧೦೨ 
5 ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು. | 
ಒರೆ: ಕಪ್ಪು. | | ಎ ಬ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 6.5. ಈ -ಿ ಕ 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂ ಪ್ರೇ 9. ದ್ರ ॥ ಕ ; 


ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು |. ಸಿರೋನಿನ ಮಣಿಗಳಿರುನಂತಹೆ ಮೆಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಷೇಸ 
ಗಳು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜಿರ್ಫಾನ್‌, ಆಕ್ಮೈಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 


ಡಾ ಹ p 


೬ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡುಗಳು 

ಬ್ರೂಸೈಟ್‌ ಸನ | 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್‌, Mg(OH) 

ಹರಳುರೂಪ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರೈಗೊನೆಲ್‌; ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ಫೈಟ್‌ ರೀತಿಯದು. 

ಸಾನಾನ್ಯರೂಪ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯ ಹೆರಳುಗಳು; ಸಾಮಾ 
ವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, ಎಲೆರೊಸ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಾರುರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತೆಳು 
ಪದರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಅವು ಬಳಕುವಂತಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾ ಪಕವಾಗಿ 

ರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾರುಗಳನ್ನು ಜೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾ ಫಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು. » ತಳ ಸಿನಕಾಯ್ಡ್‌ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರು 
ತ್ರಜಿ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ನೀಲಿ, ಬೂದು ಮತ್ತು ಹೆಸುರು. 

ಕಾಂತಿ : ಸೀಳುಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಾಂತಿ, ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ` 
ಅರಗಿನಂತಹೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನಂತಹ ಕಾಂತಿ ; ನಾರುರೂಸದೆ- ಖನಿಜಗಳು ರೇಷ್ಮೆ 
ಯಂತಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಲಘುಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.39. 

-ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ನೀರನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಯೊ ಭಂಗುರವಾಗಿಯೊ ಆಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಬ್ಲೊ (ಸೈಸ್‌ ಮುಂದೆ. ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ 
ನಿಗಿನಿಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ (180876650620. 

(೩) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ನಸುಗೆಂಪು ಮುದ್ದೆ ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ` ಕೆ 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು 
ಟಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಜಿಸ್ಸಮ್‌ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ, 

. (೫) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಡ್ರವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು 

` ಹ್ಯೊಲ್ಯಾಂಶೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್‌ಜೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
`` ರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬ್ರೂಸೈಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ಮಸ | ನ ಸ 


೧೦೪ ೨ ತ ನಿವರೆಣುತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಅಶುದ್ಧ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಾದೆ ಸೆಂಕಟಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾಜೈಟ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 
ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ, ಟೈರಾಲ್‌, ಸ್ಪೈ ಳೆ ಸೆದೆರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅಸ್ಸಿನ್ಸ್‌ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು. ಅದು ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ ಖನಿಜವು ಹಾದಿರುನ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶಕಗಳಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳೆಂದರೆ ಉನ್ಸ್‌ಟ್‌, ಷೆಟ್ಲಾ 3೦ಡ್‌. 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣಶಾಖ ನಿರೋಧಕಗಳ 
ಉತ್ಸಾದನೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಲೆಸಿಡೋಕ್ರೋಸೈಟ್‌ (೯e ೦೦೫8) 
ಇದು ಗೊಯಕ್ಸೈರ್ಟನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ, ಇದು ಅಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ರೊಪ 
ದಲ್ಲಿಯೂ, ಹೆಕ್ಕೆ ಹೆಕ್ಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಇರುತ್ತದೆ. ರ 
ಸೀಳು : (010), ಪರಿಪೊರ್ಣ ; (001), ಒಳ್ಳೆಯದು ; (100), ಸಾಧಾರಣ . 
ರೀತಿ. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4.09. 
(ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ವೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯ್ಕಾ ಗೀಸ್ಸೆನ್‌, ಕೋಕಿಂಬೋ, ಚಿಲಿ; 
ಸೆನ್ಸಿಕ್ರೇನಿಯಾ. ಕ 
ಬಜೋಮೈೈಟ್‌ ೩1 ೦(೦೫) 
ಇದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಆರ್ಕೋರ್ಸಾ ೦ಬಿಕ್‌., ಪಟ್ಟಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


. -ಹಿಳ್ಳೆಯ ತಳಸೀಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಏರೀಗ್‌ ಮತ್ತು ವಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯ 


ಬಾಕ್ಸೆ ಳಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ | 


ತ್‌ 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.0. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾವ್ಯ: ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು 'ಕಾಯಿ 
ಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಕ 
ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀಲಿಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಬೋಮೈಟ್‌ ಅಪರೂಪದ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಖನಿಜವಾದ' ಲೆನಿಡೋಕೊ ಸೈಟ್‌: 
ನಂತೆಯೇ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತ 
ಜಾಕ್ಸ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂ ಹೈಡ್ರಾಕೆ ಡುಗಳ ಡ್ಬೆಯ 
೪ಡಶಿಕ್ಸ್ರಡುಗಳು, ಡ್ಯ 
ಸ್ಟೋರ್‌, ಬೋಮೈಟ್‌, ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಬೆ 4ಬ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ, ಜೊತೆಗೆ 
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ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡುಗಳು ೧೦೫ 


ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌, ರಂಜಕದ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯೆಂಗಳನ್ನು 


ಕ್ಸು ಮಲಗಳಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೀಸೋ 
ಲಿಟಿಕ್‌ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಡೆ 


-” ಬಣ್ಣ: ಕೊಳಕು ಬಿಳಿ, ಬೂದು, ಕಂದು, ಹೆಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪುಕಂದು. 


ಸರೀಕ್ಸೆಗಳು : ರೊಪಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ ; ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ಯನ್ನು. ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಡೆ; ಮಕಕ ಲವಣಮಣಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕ ಹೆಂದರವನ್ನು 

ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇರುವ ರೀತ್ಕಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಉಳ್ಳ ಶಿಲೆಗಳು, 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳು ಉಷ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದೆ 
(weathering) ಮತ್ತು ಕೆಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದರಿಂದೆ 'ಬಾಕೆ ಫಟ್‌ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗು 
ತ್ತಜಿ. ಮೊದಲಿದ್ದ ತಿರೆಯ ಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿಕೆ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು 1೫18 
deposits) ರಚಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇದು ತನ್ನ ಮೊಲಸಾ ತನದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 
ಬೇಕಿಲ್ಲೋ ಶೇಖರೆಗೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಇದು ಫ್ರಾ ್ರಾನ್ಸ್‌, ಜಮೈಕಾ, ಸುರಿನಾಂ, ಸೋವಿ 
ಯೆಟ್‌ ನೆಷ್ಯಾ, ರ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, ಯುಗೋಸ್ಲಾನಿಯ್ಯಾ ಗಿನಿ, 
ಹೆಂಗೇರಿ, ಗ್ರೀಸ್‌, ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತ ಡೆ. ಪ್ರ ಪಂಚದ 
ಬಾಕ್ಸೈಟ್‌ನೆ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸಾದನೆ 5 ಕೋಟ ಏನ್ನುಗಳಷ್ಟು. 
ಳೈೊರತವಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ : ಆಂದ್ರ. 
ಪ್ರದೇಶ ; ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಖೇರ, ಬ್ರೋಚ್‌ ಮತ್ತು ಸೂರೆಶ್‌ 
ಜಿಲೆ ಶ್ಲ ಗಳ್ಳು ಭಾವನೆಗರ, ಜುನ್‌ಫಡ್‌ ಪೋರಬಂದರ್‌ ಮತ್ತು ಕಚ್‌, ಕಸಡ್‌ವಾಂಜ್‌ 


ತಾಲೂಕು ; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರೆ ; ಬಿಹಾರದ ಚಂದ್ವಾ - “ಮೊಹರ್‌ದಾಗಾ . 


ಗುಸ್ಸಾರಸ್ತೈಯ ಪಶ್ಚಿ ಶ್ರಿಮಕ್ಕಿರುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಮಧ್ಯಪ್ರ ದೇಶದ ಜಬ್ಬಲ್‌ಪುರ್‌, 
ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ್‌, ಸ ಸೆಕ ಜಾ ಷಾಡಾಲ್‌, ಜಾಸ್‌ಪ್ರೆರ, ಬಾಲಫಾಟ್‌, ಹ ್ಲೌ, 
_ ಸಿಯೋಸಿ, ಕಾಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಲಾಹಂಡಿ ; ಮದ್ರಾಸಿನ ಸೆನರಾಯ್‌ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನೀಲ 
ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ; ಮಹೆ ಹರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಧೌನಗರಿ, ಅಂಜೋಲಿಫಾಟ್‌, ಗರ್‌ಗೊಟ್ಟ, ವಾಕಿ, 
ಕಂಗೆನಾಡಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೆ ್ಲೀರಿ ; ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೋಕನೂರ್‌ - ನಾವಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಲೆ 
ಬೆಟ್ಟಿ, ಜಿ ೈಲಾಪುರ, ಮೊಗಲ್‌ಫರ್‌ ಪ್ರ ಪ್ರಸ ಭೂಮಿ, ಕಾಸರವಾಡ ಗಿರಿಶ್ರೀಣಿ ; "ಓರಿಸ್ಸಾದ 
ಬು ಮತ್ತು ಸಂಬಲ್‌ಪುರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು. 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಬಾಕ್ಸ ಟರ್‌ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ 


ತಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಶನಿ ಇದನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ವಸ್ತುಕಳಾಗಿಯೂ 
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೧೦೬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(abrasives), ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಾರೆ... ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಬಾಕೆ ಟನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ನ್ದ ನಿಕೋಧಕವಾಗಿಯೂ, 
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಪ್ಪ ನಿರೋಧಕ ಇಟ್ಟ ಗೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ, ಒಲೆ” ಮತ್ತು ಪರಿನರ್ತಕಗಳ' 

(converter) ಒಳಹೊದಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಮ್ಯಾಂಗನೈಟ್‌ 
ಇದೊಂದು ಜಲಯುಕ್ತ ಮ್ಕಾ orl ಆಕೆ ಕಡು. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : MnO(0) ; ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 62.5%. 
ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಣೈನಿಕ್‌, ಹುಸಿ ಆಕ್ಟೋರ್ಹಾ ಂಬಿಕ್‌. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ ಕಂತೆಗಳಾಗಿ 
- ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಗೀರುಗೀರಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಕಬ್ಬಿಣ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮಂದೆ ಉಕ್ಕು ಬೂದು 
ಒರೆ : ಕೆಂಪು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಿನ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ. 
ಕಾಂತಿ : ಲಘು ಲೋಹೆ ಸದೃಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸೆ ಸಮ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : : 4.0. i 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.2 ರಿಂದೆ 4.4. 


1 


ಸರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ನೀರನ್ನು 


ನೀಡುತ್ತದೆ. (೨) ಇದು ಕಶ್ಮಲ ನಿನಾರಕಗಳಿಂಡನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾಗಲ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಡೆ. 


ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕು ಪ್ರಡೇಶಗಳುವ'; ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮೃ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
- ಆಕ್ಸೆ ಕ್ರಡುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
- ಗೋಫೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಡೈಯೆಸ್ಫೋರ್‌ (ಔಸ10,). 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು : ಜಲಜನಕ ಅಲ್ಯೂಮಿಸಿಯಂ ಆಕ್ಸ್ಟ್ಮಡು. 


ಹರಳುರೂಪ : ಆಕ್ಮೊ ರ್ಬಾಂಬಿಕ್‌ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಔಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು ; ಎಲೆರೊನ 
ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಕೆರೂಪ. 
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ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡುಗಳು ` ೧೦೭ 


ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣ (610)ರ ಮೇಲೆ; (110)ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಫರಿಪೂರ್ಣ 
-ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ : ಚಿಪ್ಪು ರೊಪ; ಬಹೆಳ ಭಂಗುರೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.5 ರಿಂದ 7.0.. 

ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂಪ್ರತೆ : 3.3 ರಿಂದ 3.5. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿ, ಬೂದುಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ, ವರ್ಣರಹಿತ, ಅನರೂಪವಾಗಿ ಹಸುರು 
ಕಂದು, ಲೈಲ್ಯಾಕ್‌ವರ್ಣ ಅಥವಾ ನಸುಗೆಂಪು. ಸ 

ಕಾಂತಿ : ಹೊಳೆಯುವ ಗಾಜು ಕಾಂತಿ, ಮುತ್ತಿನಂತಹುದು (ಸೀಳು ಮಟ್ಟ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ). | 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಡೈಯಸ್ಸೋರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜೋಬೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವೆರಡೂ ಬಹುರೂಸಿ ವಸ್ತುಗಳು (೩11೧100165). 
ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಳು, ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಇವು ಇದರ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು. : ಇದು ಬೋಮೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಗಿಬ್ಬೆ ನ್‌ 
ಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ಫೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ 
ವಾಗಿ ಹಂಗೇರಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಎಮೆರಿ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಹೆರಳುರೂಪದೆ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಂಡಂ ಜೊತೆ ಇರು 
ತ್ರಜಿ. ಕೆಲವು ಅಲ್ಕಲಿ ಪೆಗ್ಮಳೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಜಲೋಷ್ಣೆ ಖನಿಜ 
ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಖನಿಜಗಳು ಜಲೋಷ್ಣ ಬದಲಾ 


ವಣೆ ರೂನನಾಗಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಇದು ಮಿಕ್ಫ ಬಾಕ್ಸೈಟ್‌ ನಿಕ್ಷೇನಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವು 
- ದುಂಟು, - * 


ಗೋಥೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಜಲಯುಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌; ೯,೦. 1.0 
ಕಬ್ಬಿಣ, 62.9%. ಕ ತಃ 

ಹರಳುರೂಪ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌.. ಕ 

ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ : ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು. ಇವು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಗೀರುಗೀರಾಗಿದ್ದು, 
ಬಹು ವೇಳೆ ಚೆಪ್ಪಜಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿರೂಪನನ್ನು ಪಡೆದಿರು 
ತ್ತವೆ, ಜೊತಿಗೆ ರಾತಿಕೊಪದಲ್ಲೂ, ಸ್ಟಾ ಕರಿಕೆ ಪಿಗಳಂತೆಯೂ, ನಾರು ರೂಪ 
ದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಳು, ಬ್ರಾಕಿ ಪಿನಕಾಯ್ಕ್‌ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 


+ 
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೧೮ ೆ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಕಪ್ಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹೆಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ; ಅನೇಕ ವೇಳಿ 
ರಕ್ತ ಕೆಂಪು. 

ಒರೆ : ಕಂದು ಹೆಳದಿ ಅಥವಾ ಗೋಪಿ ಬಣ್ಣ. 

ಕಾಂತಿ : ನೆಜ್ರಸೆದೃಶ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5 ರಿಂದ 5.5. ' 

ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 4 ರಿಂದೆ 4.4. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡು 
ತ್ತದೆ. ಸ 
(3) ಕಶ್ಮಲ ನಿನಾರಕಗಳೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಸಡಿಸು 

(೩) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಾಂತತ್ವ ಉಳಿಕೆ (magnetic residue) ಯುಂಟಾ, 
ಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆನ್ಲುದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೫) ಇದರ ಹರಳು ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಲಿಮೊನೈಟ್‌ನಿಂದ 
ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 3 £ 

“ ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು; ಇದು ಲಿಮೊನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಹೇಮಟೈಟ್‌ 

ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. - ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಕಾರನ್‌ನಾಲ್‌ನ 
ಲೋಸ್ಟ್‌ ವಿಥಿಯಲ್‌, ಮತ್ತು ಬೋಟಿಲ್ಯಾಕ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನಿಯ ಆಲ್ವನ್‌ ಬರ್ಗ್‌, ` 
ರಷ್ಯಾದ ಲೇಕ್‌ ಒನೇಗ, ಮಿಚಿಗನ್ನಿನ ಜ್ಯಾಕ್‌ಸನ್‌ ಐರನ್‌ಮೈನ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಗೋಕೈಟ್‌ ಲಿಮೊಸೈೈಟ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತು, ' 


ಅಿಮೊನೈಟ್‌ (ಕಂದು ಹೇಮಟಿಟ್‌) 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಜಲಯುಕ್ತ ಫೆರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡು 
ಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗೋಫ್ಸೈಟ್‌ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡ, ಜೇಡಿಮಣ ನ್ನೋ 
ಇತರೆ ಕಕ್ಕಲಗಳನ್ನೊ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ "ಖನಿಜ, ಅನೊನೈಟ್‌ ಖನಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ತಿಲೆಯೆನ್ನ ಬೇಕು, " 


ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪ : ಇದು ಸ್ಟಾಲಕ್ಟೈಟ್‌ ಆಕಾರೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಹೇಮಟ್ಟಿಟ್‌ನಂತಹೆ 
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ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೆ)ಡುಗಳು. ೧೦೯, 


ನಾರುಯುಕ್ತ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಕಾದ 
ಮಣ್ಣು ರೂನದಲ್ಲೂ, ಗುಡ್ಡೆ (0080860025) ಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಜ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5.5 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ ; 3.6 ರಿಂದ 4.0. 

ಬಣ್ಣ : ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಹೆಳದಿ, ಮಣ್ಣುರೊಸದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಕಾದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದಿನ ವಿವಿಢ ಛಾಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಒರೆ : ಹೆಳದಿ ಕಂದು. ತ 

ಕಾಂತಿ : ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಲೋಹ ಕಾಂತಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರೇಶ್ಮೆ 
ಕಾಂತಿ; ಮಣ್ಣಿ ನಂತಹ, ಮಂಕು ಇವೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಗೋಕ್ಸೈಟ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೂ 
ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಇದರ ಒರೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳು ಸಹಾ 
ಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. 


ಗಿಬ್ಬಿ ಕಬ್‌ AK{OH), 
ಹರಳು ರಚನೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 


ಇರುನ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು (001)ರ ಮೇಲೆ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿಯೂ, 
ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ಗೋಳಾಕಾರದ ಗುಡ್ಡೆ ಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಜೊತೆಗೆ, ಇದು 
ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ನಯವಾದೆ ಮೇಲ್ಮೈ: ಮೇಲೆ ಸವರ ಪದರನಾಗಿ 


ಕುಳಿತೂ ಇರುತ್ತದೆ ; ಒತ್ತುಗೂಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದುಂಟು. 


ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ (130)ನನ್ನು ಅವಳಿ ಅಕ್ಷವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ 
(001)ವನ್ನು ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ' ತೆ 

ಸೀಳು ಮುತ್ತು ದೃಢತೆ: (001)ರ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೀಳು ; ದೃಢವಾಗಿಕು 
ತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ರಚನೆ ; ಗಿಬ್ಬೈಟ್‌ ಪದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಂಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸೈಟಿನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3.5 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 2.4. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿ, ಬೂದು; ಹಸುರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ, 
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೧೧ರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕಾಂತಿ : ಸೀಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, ಮಿಕೈೈಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜು ಸದೃಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತೀಕ್ಷ್ಮ ವಾದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸಕೆಯಿರುತ್ತ ತ್ರಜೆ; ಹರಳು 
ರೂಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ಡೈಯಸ್ಸೋರ್‌ಗಿಂತ ಮೆಡುವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣ 
ಗಳಿಂದ "ಕಿಚಿಸಲ್ಪ್ಟ ರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ನ ಜೋಮೈಟ್‌ನಿಂದ. ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 


. ಇರುವ ರೀತಿ : ಬಾಕ್ಸೆ ಕಟ್‌ ನಿಕ್ಷೇನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ 
ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ವಸ್ತುವಾಗಿ. ರ 


A 
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ಹ್ಯಾ ಲೈಡುಗಳು 


ಹ್ಯಾಲೈಡುಗಳು ಹಾ ಸಲೋಜಿನ್‌ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಫ್ಲೊ (ರಿನ್‌ ಕ್ಲೋರಿನ್‌, 
ಬ್ರೋಮೀನ್‌, ಮತ್ತು ಏಡೋಡೀನ್‌ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪ ತ್ತಿ ಯಾಗಿ 
ರುವ ಖನಿಜಗಳು. ಇನ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರೋಜಿನ್‌ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧನುದ್ಯುವಂಶಿ ಕಣ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಿಲೈಟುಗಳೊ ಕ್ಷೆ ಕ್ಸ ತಯೊಲ್ಳೈಟುಗಳೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಲೈಡು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಕಳು ಜಲ (a of crystallisation) ವಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು 
ಆಕಿಹ ಿಹ್ಯಾರೈಡುಗಳೊೋ, ಹೆ ಹೈಡ್ರಾ ಕ್ಸಿ ಹ್ಯಾಲೈ ಡುಗಳೋ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೆ “ಜೊತೆಗೆ 
ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು, ಫಾಸ್ಫ್ರೇಟುಗಳು" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲೂ 
ಸ್ವಲ್ಲ ಲ್ಸ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರೋಜಿನ್‌ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಖ್ಯವಾಗಿ ನೊ ರಿನ್‌, 
ಕ ಫ್ಲೋರಿನ್‌ ಇರುತ್ತ ವೆ. 
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಹ್ಯಾಲೈಡ್‌ ಖನಿಜಗಳು ಇನು:: 
ಹ್ಲಾಲೆಟ್‌__1೫೩೮1. 
ಸಿಲ್ಚೆ 4N— KCI. 
. ಪ್ಲೂಕ್ಳಿಟ್‌ C೩. 
ಕ್ರೈಯೋಲೈಟ್‌ ಸ Al Fe 
ಕಾರ್ನಲೈಟ್‌. KM C13.6H,0. 


'ಹ್ಯಾಲ್ಕಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಹ್ಯಾಲ್ಸೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಶಿಲಾಲವಣ (rocksalt)ದ ಹರಳು ರ್‌ 


` ತೀರ ಮೊಟ್ಟಿ ಮೊದಲಿಗೆ "ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಕ್ರನಿಯೋಜನೆ (x-ray 618880007) 


ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚೇಹಿಸಲಾಯಿತು. : ಈ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜಗಳೆಂದರೆ, 
ಹ್ಯಾಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಲೆ ಟ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅವ 
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹ್ಯಾಟ್‌ ರಚನೆಯನ್ನು ಜೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಟೆ ಹ್ಯಾಲ್ಫೆಟ್‌ (NaCl) 


ರೂಪ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘೆನಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ; ಬಹು ವೇಳೆ ಹಳ್ಳಗಳಿರುವ, 
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಟ್ಟಿ ಲು ಮುಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ; ಹಾಸರ್‌ ಆಕಾರದ ಹರಳುಗಳೂ 
ಇರುತ್ತ ವೆ; ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಪದನ್ಲಿರಕುತ್ತದೆ ; ಒರಟು ಕಣರೂಪದಿಂದ ಒತ್ತು ರೊಪದ 


ವರೆಗೆ ವಿನಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಅಸಕೊಸವಾಗಿ ಸ್ಥಂಭಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್‌ 


ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳಿ, ಬೂದು, ಹಳದಿ ಕಪ್ಪು ಆಪರೊಪವಾಗಿ ನೀಲಿ 
ಅಥ್ಗವಾ ನೇರಿಳೆ. 
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ಒರೆ : ಬಿಳಿ. 
` ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಕಾಂತಿ, ; 
ಫಾರಡರ್ಕಕಕೆ ; ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ಉಪ್ಪುರುಚಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹ್ಯಾಲೈಓನ್ನು ಅದರ ಉಪ್ಪುರುಚಿಯಿಂದ, ಕಡಮೆ 
ಕಾಠಿಣ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಘನ ಸೀಳಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹದು, ಅದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಫ್ಲಾಕೆ 
ಸೆಂಬಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ... ಜ್ಯ 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯವಾದ ಖನಿಜ. 
ಇದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಆವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೆನೀ 
ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ, ಸೇಲ್‌, ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಹಾಲೋ 
ಮೈಟ್‌, ಜಿಪ್ಸಮ್‌, ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್‌” ಹೈಡ್ರೆ ಫರ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪದೆರಗಳು ಇರು 
 ತ್ರವೆ.. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಲವಣ ಪಾತ್ರ (881೬ 066) ಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ 
ಚಿಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಣರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರೆ ಮತ್ತು ಸರೋ 
_ ವರಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕರಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಅಗ್ನಿಸರ್ನತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶೀಘ್ರ 
ಬಾಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುವುದುಂಟು. ( 
ನೂರಾರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮಂದವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು. ನೈರುತ್ಯ ಆಂಟೀರಿಯೋ 
ಮತ್ತು ಮಿಚಿಗನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, `ಸಾಸ್ಫಟ್ಟ ವನ್‌ನ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಸ್ಫೋಷಿಯಾ, 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್‌' ಮತ್ತು ಜಾ ಫಸ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. 
ಪ್ರನಂಚದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪು ಸರಬರಾಜು ಜೀಶಗಳೆಂದಕ್ಕಿ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಸೋವಿಯಟ್‌ ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆ ೦ಡ್‌, ಚೈನಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ 
ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌. 
ಸಿಲೆ ಟ್‌ (KCI) ಇ 
ಹರಳುರೂಪ : ಘನಾಕಾರ, ಹೆಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟಹೀತ್ರಲ್‌. ಇದು, ಶಿಲಾಲವಣದ 
ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ : ಘನಾಕಾರವು ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರ ತ್ರನ್‌ನಿಂದ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ; 
ಜೊತೆಗೆ ಹರಳುರೂನ, ರಾಶಿರೂಪ ಅಥವಾ ಕಣರೊಸಗಳಲ್ಲಿ: ಇರುವುದುಂಟು. 


ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಘನಾಕಾರದ ಸೀಳು. 
ಬಣ್ಣ ; ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು, 
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ಹ್ಯಾಲೈಡುಗಳು -: ೧೧೩ 


ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸದ್ಭಶ. 

ರುಚಿ : ಉಪ್ರ, ಶಿಲಾಲನಣಕ್ಸಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಗರು, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 

ಸಾಪೇಳಿ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.0. 

ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ; ಲೈಲ್ಯಾಕ್‌ವರ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ; ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಲವಣ ಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಡೊರಕುನ ರೀತಿ, ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಸ್ಟ್ಯಾಸ್‌ಫರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಲವಣ ಶೇಖರಣೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಲವಣ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಕ ೈಟ್‌ಗಳೊಡಗೂಡು, ಲವಣ ಉಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 


ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೆಸೂವಿಯಸ್‌ನ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ದ್ವಾರಗಳ ಬಳಿಯೂ ಸಿಲ್ಚೈಟ್‌ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಫ್ಲೂಕೈಟ್‌ (ಫ್ಲೊರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ!( ಯಂ ಫ್ಲಾರೈಡ್‌, ೦೩೫. 

ಹರಳು ನೃಸ್ಥೆ : ಫೆನಾಕಾರ, ಕ 

ಸಾನಾನ್ಯ ಆಕಾರ ; ಘನಾಕಾರೆದ ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ 
ಆಕ್ಟಹೀತ್ರ ಅಥವಾ ಟಿಟ್ರಹೆಕ್ಸಹೀಡ್ರ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಒತ್ತಾಗಿಯೂ, ಒರಟು ಅಥವಾ 
ಸ್ಪೌಕ್ಷ್ಮಕಣರೊಸದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರನ್‌ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳಿ, ಹಸುರು, `ನೇರಿಳೆ, ವೈಢೂರ್ಯ ವರ್ಣ, ಹೆಳದಿ 
ಅಥವಾ ನೀಲಿ. ಎತ 
ಚೂರ್ಣನರ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಕಾಂತಿ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶೆಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 
ನಿರತ : ಚಿಪ್ಪುರೊಸದಿಂದ ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರೆ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.0 ರಿಂದ 3.25. 
ದೃಕ್‌ಲಕ್ಷಣಗಳು ೩ ತೆಳುಪದರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
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ae ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಇದರ ಭಂಗಸೂಚಿಕೆ (1.434)ಯು ಕೆನಡಾ ಬಾಲ್ಸರ್ಮನದಕ್ಕಿಂತ ಕಡನೆ, ಅಡ್ಡ 
ಸಾಗಿದ ನಿಕಾಲ್‌'ಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ವಿಕರೊಪಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಲ್ಸಿಯಂನ ಕೆಂಪು ಜಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೀಡುತ್ತನೆ ; 

ಇದನ್ನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅನ್ಲುದ 
ಹೆಬೆಯೆ ಜಿಡು ಗುಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನು (8reasy bubbles) ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಯ 
ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಗಾಜಿನ ಕಡ್ಡಿ ಯೆಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ್ಯ ಈ ಗುಳ್ಳೆ 
ಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸಿಲಿಕದ ಪಟವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತ್ರಿಮಾಡು 
ತ್ತವೆ; ; ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬೈಲ ಟ್‌ ಜೊತಿಗೆ 
ಕಾಯಿಸಿದಾಗ "ಶೃತ್ರೂ [a ರಿಕ್‌ ಆಮ ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ ವು ಗಾಜಿನ 
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್‌ಫ್ಲೂ ಕೈಡ್‌: 'ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀರಿನ 
ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾದ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಉಂಗುರ 
ವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 


ಬಗೆಗಳು : ಬ್ಲೂ ಜಾನ್‌ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಫ್ಲಾರ್‌ಸ್ಪಾರನ್ನು ಹೊದಾನಿ 
ಗಳನ್ನು (೪೩5೮5) ಮಾಡಲು ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ರೆ, ಇದು ಡರ್ಬಿಸೈಂನಲ್ಲಿ ದೊಕೆ 

ಯುವ ಖನಿಜ. ' 

- ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಫ್ಲೂರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ 'ಜಲೋಷ್ಣ ನಾಳ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಗೆಲೀನಾ, ಬ್ಲೆಂಡ್‌, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಬಚಿರಿಟಿಸ್‌' ಮುಂತಾದವುಗಳ "ಜೊತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತವರದ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ, ಕೆಲವು ಗ್ರ್ಯಾನೈಟುಗಳ ಅಪ್ರಧಾನ ಮೂಲ 
ಪದಾರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದುಂಟು. ಇದು ಕೆಲವು ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಕವಸ್ತು 

ನಾಗಿ (cementing material) ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ ; ಸ್ವಾಟ್ಲಿಂಡನ ಎಲ್ಲಿನ್‌ 
ಟ್ರಿ ಬ್ರಯಾನ್‌, ಫ್ಲೂರ್‌ಸ್ಪಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜೇಶಗಳೇದಕ್ಕೆ ಕೊಮೆಕಿ ಕ್ಕೊ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಸೈೆಯಿನ್ಸ್‌ ಬಿ ಬ್ರಿಟನ್‌, ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌. 
ಪ್ರಸಂಚದ ಒಟ್ಟು ಸೂ ರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಗಳು. 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫೂ ರ್‌ಸ್ಪಾಂ್‌ ಜೊರೆಯುವ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಹೀಗಿವೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, 
ರಾಜಾಸ್ಸಾ ನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌. 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಅತ್ಯಂತ ನಯವಾದ ದರ್ಜೆಯ ಫೂ ರ್‌ಸ್ಪಾರನ್ನು' ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಮೇಲೆ ಎನಾಮೆಲ್‌ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಗಾಜುಗಳನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, 
ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲಾರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪ ಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. "ದರ್ಜೆಯ ಖನಿಜ 
ವನ್ನು ಉಕ್ಕಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲಥಿವಾರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಕಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 


ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಫ್ಲೂರ್‌ಸ್ಪಾರನ್ನು ಮಸೂರಗಳ (lenses) ತಯಾ 
ರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕ 


ತ್‌ ಇ 
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ಹ್ಯಾಳೈಡುಗಳು 66೫ 


ಕ್ರೈಯೋಲೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂಗಳ 
ಫ್ಲಾರೈಡ್‌, Na AIF: 

ಹರಳುರೂಪ : ಮಾನೋಕೆ ಕ್ಲಿಕ್‌, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ : ಹೆರಳುಗಳು ಅಪರೂಪ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೮ ರಾತಿಕೊಸ 
ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಸೀಳಲು ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ, ಮತ್ತು ತೆಳುಹಲಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು (1ane- 
111 structure) ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ತಳ ಪಿಫೆಕಾಯ್ಡ್‌ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಸಮ್ಮು 
ಮತ್ತು ಆಕ್ಕೊ (ಡೋಮ್‌'ಗಳಿಗೆ ನಮಾನತ ಂತರವಾಗಿ ಸೀಳು ಅಷ್ಟೇನೊ ಚಿನ್ನಾಗಿರು 
ವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಮಂಜುಬಿಳುಪು, ಕೆಂಪು, ಕಂದು, ಇಟ್ಟ ಗೆಕೆಂಪು, ಕಡೆಗೆ 
ಕಪ್ಪು ಕೂಡ, 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜಿನ ರೀತಿಯದು. - 

ಸಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘುಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘುಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರತೆ : 2.97. 

ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡವೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ 
ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಭಂಗಸೂಚಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. 

(೨) ಇಡೊಂದನ್ನೇ ಬ್ಲೋ ಸೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ 
ಕೈಟ್ರೀ (ಟ್‌ನಿಂದೆ ಇಡಿ ಮಾಡಿ, ಸನ ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 
ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ನೀಲಿಯ ಮುದ್ದೆ ಯನ್ನು ಉತ್ಸ ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಇದನ್ನು ಸಲ್ಫೂ ರಿಕ್‌ ಅನ್ನು ದೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲಾರಿಕ್‌' 
ಆಮ್ಲದ ಜಿಡ್ಡು ಗುಳ್ಳ ಗಳು ಹೊರ ಹೊರಡುತ್ತ ವೆ. ಇದು ಫ್ಲಾರೈಡ್‌ ಇರುವುದನ್ನು 


ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಕೆ 
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ಬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖುನಿಜತುಸ್ತ 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು: ಕ್ರೈಯೊಲೈಟ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಪೆಗ್ಮಟ್ಕಿಟ್‌ ನಾಳದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಇನಿಗ್‌ 
ಭುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಗೆಲೀನಾ, ಬ್ಲೆಂಡ್‌, ಸೈಡೆಕ್ಸಿಟ್‌, ಫ್ಲೂರ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಯೋಲೈಟ್‌ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ 150 ಅಡಿ 
ಗಳನ್ಟು ಆಳಡವಕೆಗೂ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ಕ್ರೈಯೋಲೈಟನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿಸಿಯೆಂನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲವಣಗಳನ್ನು ತೆಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ 
ಪೋರ್ಸ್‌ ಲೈನ್‌ ಗಾಜನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇದರ ಬದಲು 
ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೈಯೋಲೈಟ್‌ ಉಸಯೋಗಿಸುಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 

ರಾಸಾಖುನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಲೀಷಿಯಂಗಳೆ 
ಜಲಯುಕ್ತ ಕ್ಞೊ ರೈಡು, KMgCls 6 83 0; ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾ 
ಸಿಯಂಗಳ ಕ್ಲೋಕೈಡುಗಳು ಇರುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ. 


ಹರಳು ರೂಪ : ಆಕ್ಲೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 
ಇ. 


ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ : ಹರಳುಗಳು ಅಸರೂಪ, ಇದು ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲೂ, ಕಣರೂನ 
ದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ... ' ಹ 


ಸೀಳು : ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಳು ಇಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ. ತತ 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಸುಗೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಇರುವುದು, ತೆ 

ಕಾಂತಿ ; ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ ಕಾಂತಿ, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದೆರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ತ 

ರುಚಿ : ಕಹಿ. 

ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; ಸುಮಾರು 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರತೆ : 1.60. 


ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಬಿಡು 
ತನಿ. | 


(೨) ಇದರಿಂದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೈಲ್ಯಾಕ್‌ ಜ್ವಾರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಜ್ರ 
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(೩) ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌-ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಲವಣಮಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ನೀಲಿ ಜ್ರಾಲೆಯುಬಾಗುತ್ತದೆ. 


(೪) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು 
ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯಂಥಿಂದಾಗಿ ನಸು 
ಗೆಂಪು ಮುದ್ದೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಸ್ಟ್ಯಾಸ್‌ಫರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲನಣ ಫಿಕ್ಷೇನಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಲವಣ ಸರೋವರವು ಒಣಗುನ್ರದರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಫೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲವಣಗಳ ಆಕರ. 
ಅಟಾಕಮೈರ್ಟ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರದ ಲನಣಮೂಲ (18510) ಕ್ಲೋರೈಡ್‌, 
Cu (೦೫) ೮, ತಾಮ್ರದ ಅಂಶ 59.4%. 

ಹರಳು ರೂಪ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌. ಹರಳುಗಳೇನೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. 
ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಳು ಹೆಲಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಬು ಹೊಳೆಯುವ ಮಂದ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕರಿಹೆಸುರು, 

ಒರೆ : ಸೇಬು ಹಸುರು 

ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರಸದ್ಭಶದಿಂದ ಗಾಜುಸದ್ಭಶ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಲಘುಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3ರಿಂದ 3.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರತೆ : 3.76. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ, 
ಬೂಡು ಬಣ್ಣದ ಉತ್ಸತನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

(3) ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ತಾನ್ರುಲೋಹೆನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ 
ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಆಕಾಶನೀಲಿಬಣ್ಣಿ ಫ್ಸೈ ತಿರುಗಿಸಿ, ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಮತ್ತು 
ಬೂದುಬಿಳುವಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತೇಖರಣೆಯು ಅಸಕರ್ನ್ಷಕ 


ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟೀಕರಿಸಿ, ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಪುನಃ ಆಕಾಶನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
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ನ್ಗ ನಿನರಣಾತ್ಮಶ್‌ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ದೊರಕುವ ಪ್ರಜೀಕಗಳು : ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಸ್ಪೆಯಿನ್‌ 
ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. 


ಸೆರಾರ್ಟಿ ಕೈಜ” 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌, AgCl, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶೆ 
75.3% 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಫೆನರೂಪ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ : ಘನ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾತಿಕೊನದಂತೆ, ಅರಗಿನಂತೆ, 
ಮತ್ತು ಸದೆರರೊಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, 

ಬಣ್ಣ : ಬೂದುವರ್ಣದ ತೆಳುಛಾಯೆಗಳು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹೆಸುರು ಮತ್ತು 
ನೀಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ವರ್ಣರಹಿತ. ಇದನ್ನು ಗಾಳ್ಳಿ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ 
ಕಂದು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 


ಒರೆ ೩ ಚತ ಬಣ್ಣ. 
: ಗೋಂದು ಸದೃಶ್ಯ ವಜ್ರಸದ್ಭಶಕ್ಕಿ ತಿರುಗುತ್ತ ದೆ. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಮ ಲಘುಪ್ರಕ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ 
ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


ರಿತ: ತಕ್ಕನುಟ್ಟ ಗೆ ಚಿಪ್ಪೆ ರೊಪ. ಛೇಡ್ಯ. ಅರಗಿನಂತೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2-ರಿಂದ 3, 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 5.8. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
(3) ಸೈಶ್ರಿಕ್‌ ಅನ್ಸುದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ... 
(೩) ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ; 


(೪) ಇದ್ದಿಲಿನ ೩ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಿ ಶೈಿಲೋಹೆದೆ ಗೋಳಕವನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. 
(೫) (ಮೈಕ್ರೋಕಾಸ್ಮಿಕ್‌ ಲನಣ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬೆಕೆ 
ಸಿರುನಂತಹ) ಇಟ್ಟು, ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸ] ಆಕಾಶ' 


ನೀಲಿ ವರ್ಣವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಇರುವುದು ವ್ಯಕ್ತ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಹ್ಯಾಲೈಡುಗಳು ೧೧೯ 


(೬) ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಖನಿಜವನ್ನು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ತಗಡು ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ಮುಲಾಮನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಳಗಳ ಮೇಲ್ಭಾ 
ಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹ್ಯಾ ಲೈ ಡುಗಳಾದ ಬೊ ್ರೀಮಿಶೈಟ್‌, 
ಐಯೊಡಿಕೈಟ್‌, ಮತ್ತು ಎಂಬೊಳ್ಳೈಟ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತ ಸ ಸೆರಾಡ್ಚಿಕ್ಳೈ ಟ್‌ ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
ಸಣ ಆದರೆ ತುಂಬ ಪುಷ್ಟಿ ಕರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಭಿಮಾ ದೆ. 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನಿಯ ಪ್ರಿ ಬರ್‌ "೨ ಹಾರ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿಯ 
ಲ್ಯಂಡ್ರಿಯಾಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌; ಬ್ರೋಕನ್‌ ಹಿಲ್‌, ಚಿಲಿಯ wired ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಕ್‌ 
ಲೋಡ್‌, ನೆನಾಡಾದ ಟೊನೋಪಾ ಮುಂತಾದವು. 


ಕ ಛಿ 
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ಹ: 
ಸಃ 


೮ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು 


ಕಾರ್ಜೊೋನೇಟುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಿಂಗಡಿಸಬಹುದು : 

ಅ. ಜಲರಹಿತ ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳು 

ಆ. ಆಮ್ಲ, ಲನಣಮೂಲ ಮತ್ತು ಜಲಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು. 

ಜಲರಹಿತ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ 
ಬಹುದು : 

(೧) ಕ್ಯಾಕ್ಸೈಟ್‌ ಗುಂಪು. (೨) ಅೃರಗೊಸೈಟ್‌ ಗುಂಪು. 

ಇವೆರೆಡೂ ಸದೃಶ ಸಂಯೋಜನಾ (is0morphous)ಗುಂಪುಗಳು. 

ಕ್ಯಾಲ್ಸೈ`್‌ ಗುಂಪಿನ ಲೋಹೆ ' ಮೂಲವಸ್ತುಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, 
೯ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ಸತು ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ ಬ 

(೨) ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕುವ ಲೋಹ" ವಸ್ತುಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, 
ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೀಸ. 


(೧) ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಗುಂಪು; ಈ ಗುಂಪಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳು ಈ 
ರೀತಿ ಇನೆ: 
` 0) ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ -. €೩೦೦,. 
(ii) ಹಾರೊಮ್ಮೈಟ್‌ - . ೧೩೦೦, 14೬೦೦], 
(iii) ಅ್ಯಾಂಕೆಕೈಟ್‌ -- ೧೩೮೦೫. (Mg,Fe)CO, . 
(iv) ಮ್ಯಾಗೈಸೈಟ್‌  ್ಬC೦,. 
(೪) ಸೈಜೆಕೈಟ್‌ ೨೧0೦ 8° 
(vi) ಕೋಶೋಕ್ರೋಸೈಟ್‌ -- MnC೦,. 
(೪11) ಸ್ಮಿತ್‌ ಸೊನೈಟ್‌ —— ZnC0,. 
(1111) ಸ್ಲೇಕೋಕೊಬಾಲ್ಟೈಟ್‌ - ೧0೦೦೬. 
(೨) ್ಯರಗೊನೈೈಟ್‌ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇನೆ : 
(1) ಆೃರಗೊನೈಟ್‌ — ೮೩೦೦. 
(11) ಬ್ರೋಮ್ಸೈಟ್‌ (೩, 820೦[. 
(111) ವಿಜಿಕೈಟ್‌ -- ಔ೩C೦,. 
(1೪) ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯನೈಟ್‌  $1€೦,. 
(1) ಸೆರುಸ್ಸೈಟ್‌  Pbಂ,. 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧೨೧ 


ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಹ್‌ (ಕ್ಯಾಲ್ಫ್‌ಸ್ಪಾರ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇಲಿಯೊ ಸ್ಟಾರ್‌) 

ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಹರಳುಗಳ ಜೋಡಣೆ, ರಚನೆ ಬಹಳ ವೈನಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ 
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ೮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿಯೂ [0001]ರ ಮೇಲೆ ಅಗಲ 
ಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೂ, [0173} [0೩೫1] [60೯1] ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಹಾಂಜೋ ಹೀಡ್ರಲ್‌ 
ರೂಫದಲ್ಲಿಯೊ, [೩ 131]ನಲ್ಲಿ ಸೈಲಿನೋ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 
ಇದು ರಾತಿರೊಸಡಲ್ಲೂ ಒರಟು ಕಣಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣರೂಪದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಫರ್‌ ಸ್ಟಾ ರಕ್ಕೆ ತ್ರಟುಗಳಂತೆ, ಗಂಟುಗಂಭಾಗಿ (nodular); 
ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆ ರೂಸದಲ್ಲೂ ಇರುವುದುಂಟು. 

ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ ; (1) ಅನಳಿನುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ € [001]. ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೆರಳು 
ಗಳು ಒಂದೇ ಲಂಬಾಕ್ಷ ವನ್ನು; ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, 

(11) ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ € [633೩] ತುಂಬ ಸಾಧಾರಣ. ಲಂಜಾಕ್ಷಗಳು 

127°291' ಮತ್ತು 52°303'ಗಳಷ್ಟು ವಾಲಿರುತ್ತವೆ. 

(iii) ಅನಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (1071) ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಲಂಜಾಕ್ಷ 
ಗಳು 90746" ಮತ್ತು 8914'ಗಳಷ್ಟು ವಾಲಿರುತ್ತವೆ.' 

(1೪) ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 8 (0೩೫1) ಕೀರ ಅಪರೊಸ. ಅಕ್ಷಗಳು 531461 
ಮತ್ತು 126°14'ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ' ಕ್ಯಾಲ್ಸೈ`್‌ ನಾರುರೊಸದಲ್ಲೂ (ಒರಟು ಮತ್ತು ನಯ), ತೆಳು 
ಹಲಗೆ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೂ, ಒತ್ತುರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣಿ ನ ರೂಸದವಕೆಗೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು: 7 (1071) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿಯದು, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. ಇದು ಬಿರುಕು ಮುಖದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮಣ್ಣಿ ನ ತರಹದ ಜಾತಿಗಳು ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 2.710 (ಶುದ್ಧವಾದ ಹೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ) ಆದಕೆ ಅಶುದ್ಧ 
ಕೊಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗನು 
ಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶೆ, ಲಘುಗಾಜುಸದೃಶ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ವರ್ಣರಹಿತ, ಜೊಕಿಗೆ ಬೂದು, ಕೆಂಪು, ಹಸುರು, 
ನೀಲಿ, ನೇರಿಳೆ, ಹಳದಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವಿಧೆ ತೆಳುಛಾಯೆಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಅಶುದ್ಧ 
ವಾಗಿರುವಾಗ ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು: ಕ 
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೧8 ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಒರೆ : ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಕಾಯಿ 
'ಸಿದಾಗ ನಿಗಿನಿಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯೆಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, ೦೩೦೦, , ೦೦, 
44.0%, ಸುಣ್ಣ (0೩೦), 56.0%. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, 
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ಸತು ಮತ್ತು ಸೀಸಗಳು ಸುಣ್ಣ ಕೈ ಬದಲು ಇರಬಹುದು. 
ಬಗೆಗಳು : ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ 4ಬ್‌ಕೆ ಬಗೆಗಳು ವಿವಿಧ. ಅವುಗಳ ಹೊರ ರೊಪಗಳು ಬೇಕಿ 
ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ, ಹೆರಳೀಕರಣ (crystallisa- 
1108) ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಕಶ್ಮಲಗಳು ಇರುವುದು 
ಸಂಯೋಜನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಕಬ್‌ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣಿ 
ನಂತಹ ರಾಶಿರೂಪದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
' ಕ್ಯಾಲ್ಕೈಟಿನ ಬಗೆಗಳು 
(೧) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ ೨೧. 
ಇದು ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೀಳುಸಾಧ್ಯವಾದ ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
"ಡಾಗ್‌ಟೂತ್‌ಸ್ಟಾರ್‌' ಎಂಬ ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ಕೇಲಿನೋ 
ಹೀಡ್ರಲ್‌ ರೂಪದ್ದು. "ನೇಲ್‌ಹೆಡ್‌ಸ್ಟಾರ್‌' ಎಂಬುದು ಸಮನ್ಮಿಶ್ಚ ಬಗೆಯ 
(composite) ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಫರ್‌ ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಪಾರದರ್ಶಕ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಸಮ್ಮು 
ಗಳ ಧೃನೀಕರಣಕ್ಕೆ (polarisation) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 
ಸ್ಪಾರ್‌ ಅಥವಾ ದ್ವಿವಕ್ರೀಭನನ (60016 6740107) ಸ್ಟಾರ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರು, 
ಹರಳೀಕೃತ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಸ್ವಚ್ಛ ವರ್ಣರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಳದಿ, ನಸುಗೆಂಪು, ನೇರಿಳೆ 
ಗೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುವರ್ಣಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣವು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಶ್ಮಲಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಂದ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳೆಂದರೆ, ಪೈಕೈಟ್‌, ಮೂಲಧಾತುರೊಪಿ ತಾಮ್ರ. 
ಮ್ಯಾಲಸೈಟ್‌, ಮರಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವು ಕೆಲವುನೇಳೆ ಸಮಸಂಗತವಾಗಿ 
(symmetrical) ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತವೆ. | 
ಫಾಂಟಿನೋಬ್ಸೋ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಫಾಂಟಿನೋಟ್ಲೋ ಮತ್ತು 
ನೇಮೂರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 63%ರಷ್ಟು ಮರಳು ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಲಿಕಾಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಹರಳುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟ, ವೈಯೋಮಿಂಗ್‌, ಕ್ಯಾರಿ 
ಫೋರ್ನಿಯಾ ಮುಂತಾಣಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತವೆ, | 
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| 


ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧೨ನಿ 


(೨) ನಾರುಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ತೆಳು ಹಲಗೆಗಳ ಜಾತಿಗಳು 

ಸ್ಯಾಟಿನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೂಕ್ಷ್ಮಎಳೆಗಳಿಂದ , ಕೂಡಿದ್ದು, ರೇಶ್ಮೆಕಾಂತಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾರುಯುಕ್ತ ಜಿನ್ಸಮ್‌ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದುದು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲ ಗಳೊಡನೆ ನೊಕೆಯುವಂತಹುದು (ಗೇr- 1 
೪65068). 

ಲೂಚ್ಲಿ ನೈಟ್‌ ಎಂಬುದು ನಾರುಯುಕ್ತ ಜಾತಿ. 

ಆಕ್ಚೆಂಟೈನ್‌ ಎಂಬುದು ಮುತ್ತಿನಂತಹ, : ತೆಳುಪದರಗಳುಳ್ಳ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ಫೈಟ್‌. 
ಇದರ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು, ಬೂದು ಅಥವಾ ಹಳದಿ. 

ಅ್ಯಫ್ರೆ ಫ್‌ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದ ಜಾತಿ. ಇದು ಎಲೆರಚನೆಯ, 
ಬಿಳಿಯ, ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕ್ಯಾ್ಸೈಟ್‌, ಮೆದುವಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ ದಂತಿ 
ದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ 
ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಲು ನೆಯವಾಗಿ.ಜಿಡ್ಡು ಜಿಡ್ಲಾ 


. ದ್ದು ; ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿಚಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(೩) ಕಣರೊಪದ, ರಾಶಿರೊಪದೆ, ನಿಗೂಢ ಹೆರಳು ರೂಪದ (crypto crysta- 
11176) ಜಾತಿಗಳು ; ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು, ಹಾಲುಗಲ್ಲು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ (chalk) : 
 ತೆಣರೂಪದ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು: ಇದು ಬಿರಿತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ತುಂಡಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ಟರೆ ರೂಪದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು (saccharoidal limestone) 
ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೆ ರಚನೆ ಒರಟು ಕಣಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳವರೆಗೆ 
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಗಳೂ ವಿವಿಧ್ಯಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಹಸುರು; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಅವು ಮಬ್ಬುಮಬ್ಬಾಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಷ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಗನಾಡ ತೋರಿಕೆಯನ್ನು 
(appearance) ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಲಿಷ್‌ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಲುಗಲ್ಲುಗಳೆನ್ನುತ್ತಾಕೆ. ಈ ಹಾಲುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಜಾತಿ 
ಗಳಿವೆ. 
ಲಿಥೋಗ್ರ್ಯಾಫಿಕ್‌ ಕಲ್ಲು ಎಂಬುದು ಸನು ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 
ಒತ್ತಾದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು. ಇದೊಂದು ಅಶುದ್ಧ ವಾದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಇದರ ಬಣ್ಣ ಖಾಕಿ 
ಅಥವಾ ಮಾಸಲು. ಇದೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಇದು 
ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನೊಳಗಿಟ್ಟಾಗ ಇದು ಘನರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. 
ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳಗೆ, ಬೂದು ಬಿಳುಪಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡುವಸ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ಜೀವಾಣುಗಳ ಚಿಪ್ಪು ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಸ್‌ ಎಂಬುದು 
ದುವಾದ ಮಣ್ಣಿ ನಂತಹೆ ಶೇಖರಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಚೂರುಗಳು - 


ಇರುವುದುಂಟು. 
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ಊರೈಟ್‌ ಎಂಬುದು ಕಣರೊಪಡ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು. ಅದರೆ ಕಣಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 
ಸ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಹೋಲುನಂತಿರುತ್ತ ವೆ. ನೀಸೋಲೈ ಟ್‌ ಎಂಬುದು 

ಭಾಣಿಗಾತ್ರದ ಹರಳುಗಳುದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕುವ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು. 

ಸುಣ್ಣಯುಕ್ತ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಂದೆ, ನದಿಗಳಿಂದ ಅಥನಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರೆನಾದ ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲುಗಳು : 

(ಅ) ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟುಗಳು : ಇನು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರಿನ ಮೇಲಿ 
ನಿಂದೆ ನೇತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಉರುಳೆಗಳು (cylinders) ಅಥವಾ ಶಂಕುಗಳು. 
ಇವು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕಡವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹರಳು ರಚನೆ 
ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒರಟು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ರಚನೆಯವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣವು 
ಬಿಳಿಯಿಂದ, ವರ್ಣರಹಿತ, ಹೆಳದಿಬೂದು, ಮತ್ತು ಕಂದುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

(ಅ) ಸ್ಟ್ಯಾಲಗ್ಮೈಟುಗಳು : ಇವು ಗುಹೆಗಳ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ 
ರುವ ಶೇಖರಣೆಗಳು, ಇವು ಶಂಕುನಿನಾಕಾರೆದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

(ಇ) ಕ್ಯಾಲ್ಕಾಸಿಂಟಿರ್‌ ಟ್ರ್ಯಾನರ್ಟೈನ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಕ್‌ಟೂಫ : ಇವೂ ಸ್ಟಾ ಲ್ಕೆ ಭಜ 
ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

(ಈ) ಅಗ್ಯಾರಿಕ್‌ ಖನಿಜ : ಇದು ತುಂಬ ಮೃದುವಾದ, ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತು. 

(ಉ) ರಾಕ್‌-ಮೀಲ್‌ : ಇದು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ, ಹೆಗುರೆವಾದ, ಹತ್ತಿಯಂತಹೆ 
ವಸ್ತು. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟನ ನಿನಿಧ ಬಗೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 

(೧) ಡಾಲೋಮೈಟಳ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ; ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಜೊನೇಟ್‌ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

(3) ಬೇರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ : ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. 

() ಸ್ಟ್ರಾಂಸಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌: ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌(5:60,) 
ಇರುತ್ತ 


(೪) ಕೆರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸ ಟ್‌ ; ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ (೫6004) 
ಇರುತ್ತದೆ. 


(೫) ಮ್ಯಾಂಗನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ : ಇದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಕಾರ್ಜೊನೇಟಿನ್ನು 
(Mn ೮೦) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


(೬) ಜಿಂಕೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ : ಇದು ಸತುನಿನ ಕಾರ್ಜೊನೇಟನ್ನು (28004) 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
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(೭) ಸ್ಲಂಬೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಟ್‌ : ಇದು ಸೀಸದ ಕಾರ್ಟೊನೇಟನ್ನು (Pb CO,) 

ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

(೮) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈ ಟ್‌ : (೮ಂ 0೦). ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌' ಮುಂಜಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾಲೆಯನ್ನು 
ಕೆಂಪು ಹೆಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾನಸ್ತು (೩55೩7) 
ಆಲ್ಯರೈನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ 
ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ನಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರ್ವಾ ಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಸೀಳು; ಮೃದುತ್ವ; 
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕೆರೆಯಬಹುದು ; ತಣ್ಣ ಗಿರುವ ಅಳ್ಳಕನಾದ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದು 
ನೊಕಿಯುತ್ತದೆ ; ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ್ಯರಗೊನೈಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಕ ರ್ಲಾಂಬೋ 
ಹೀಡ್ರಲ್‌' ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಕಠಿಣ 
ಕಡಮೆ ಭಾರವಾಡುದು ; ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಗಳ ಧಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗು 
ತ್ರಜಿ. ಬೆಕ್ಳಿಟ್‌ನ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳನ್ನು ಇದು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ 
ಕಡಮೆ ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೌಃ 

ಇದು ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಕಠಿಣವಾದುದು. ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸಮ್‌ಗಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾದುದು. ಸ 

“ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇಜೊಂದು 

ಅತ್ಯಂತ ವಪುಲನಾಗಿ ಪಸರಿಸಿರುವ ಖನಿಜ ಇದು ಅಗ್ವಿಶಿಲೆಗಳ ದ್ವಿತೀಯ 
ಮೂಲವುಳ್ಳ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತು. ಇದು ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಜಲಗಳು 
(carbonated waters) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ 'ತೊಡಗುವ ಕ್ರಿಯೆ 
ಯಿಂದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎ 

ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ; ಹೆಚ್ಚು ನಿಪುಲವಾಗಿ ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಿ 
ಸಿರುವ ಖನಿಜ. ಅದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಿಕ್ವ ಖನಿಜಗಳ ಕಣಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿ 
ರುವ ಬಂಧಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣನ್ರ `ಬಹೆಳ 
ಡೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ ಸ 

ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ 3ಬ್‌ನ ಸೊಗಸಾದ ಹೆರಳುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯಷಾದ ಪ್ರಜೀಶ 
ಗಳು ಹೀಗಿವೆ: 

ಹಾರ್ಜ್‌ ಪರ್ನತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅ್ಯಂಡ್ರಿಯಾಸ್‌ ಬರ್ಗ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿಯ 
ಬ್ರ ಬರ್ಡ್‌, ಸ್ಟ್ರೀಬರ್ಗ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗಣಿಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕ್ಯಾರಿಂಥಿಯಾ, ಜೆಕೋ 
ಸ್ಫೋನಾಕಿಯ್ಯಾ ಜೊಹೀಮಿಯ್ಯಾ, ಸ್ಟಿಟ್ಟಿಕ್ಸೆಂಡ್‌, ಉತ್ತರ ಇಟಲಿ, ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌, 
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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌,” ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ 
ಡಕೋಟಾ, ಮೊಂಟಾನಾ, ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ೃರಿಜೋನಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಉಸಯೋಗಗಳು : ಗಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ; ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಅಲಂಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ; ಲೋಹೋತ್ಪಾದಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ' 
ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕವಾಗಿ; ಐಸ್‌ಲೆಂಡ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳನ್ನು ಪೋಲರೈಜ” ಮಾಡಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ; ಸೀಮೆಸುಣ್ಣವು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ, ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಡಾಲೋಮೈೆಟ್‌ : ಟ್ರೈರ್ದಾ ಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. ಅಕ್ಷ ೮ 0.8322. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ರ್ಯಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌, [0001] ಅಥವಾ [1071]ರ ಮೇಲೆ 
ಅವಳಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಒರಟು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳಿಂದ 
 ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲುಗಲ್ಲನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : 7 (1071) ಪರಿಪೂರ್ಣ. 
`ಬಿರುಕು : ಲಘು ಚಿಪ್ಪೆರೂನ. 

ಭಂಗುರವಾದುದು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5ರಿಂದ 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.8ರಿಂದೆ 2.9. 


ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸೆದೃಶೆ. . ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯ ಕಣೆಗೆ ವಾಲಿ 
ರುತ್ತದೆ. | 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸುರುಳ್ಳ ಬಿಳುಪು, ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಲಾಬಿಕೆಂಪು; 
ಹಸರು, ಕಂದು, ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸಾಧಾರಣ ಹಾರೊಮೈರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು 
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯಂಗಳ ಕಾರ್ಜೊನೇಟು, Ca Mg (004). ಅಥವಾ Ca CO. Mg 
Cos ; Cog =47.9, Ca0 =30.4, 2180 =21.7 ಅಥವಾ CaCO, = 
54.35 ಮತ್ತು Mg COs = 45.65 


ಇದು ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರ್ಸೈಟ್‌ನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲುದಲ್ಲಿ 
ಡೆ ಸಳ ಅಂ "mn 
ಇದರ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ಲುಕೈೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು, 
ನೊರೆಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಗೆ ೈ ಕರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಇದು ತಣ ನೆಯ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾ ಸೈಟಿನ 
ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಕೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕೃತಕ ಡಾಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತ ಉ ಇದು 
ತೆಳು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹುವೇಳೆ ಹೆರಳು 
ರೂಪರೇಷೆ ಸೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಸಂಸುತ್ತದೆ. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರಡೇಶಗಳು ; ಜೆಕೋಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫಿ, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸೆಂಡ್‌, 
ಇಟಲಿ, ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, 
ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಗಳು, 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಾಲೋಮೈಟ್‌ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ : 

ಬಿಹಾರದ ಸಿಂಗಭೂಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ಷಹಬಾದ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ; ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರಜೀಶದ 
ಸಿಮ್ಲಾ ಜೆಟ್ಟಿ, ಮೆಗಾಲ್‌, ಗುಮ ಮತ್ತು ಡೊರಾಂಗ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ 
ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ತಿರುನೆಲ್‌ನೇಲಿ, ತೂತುಕೊಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದ್ರತೀರ ; ಒರಿಸ್ಸಾ 
ದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್‌ಘರ್‌, ಕೋರಾಪುಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಲ್‌ಪುರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು, ಗಂಗಾಪುರದ 
ಪ್ರದೇಶ, ಬಿರ್ಮಿತ್ರಾ ಪುರ; ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಲ್‌ಜಿಟ್ಟ, ಸೋಲಾನ್‌ಬರಾಗ್‌'ಬೆಟ್ಟಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರ, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು. ಸ 

ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಡಾಲೊಮೀ (1750-1801) ಎಂಬಾತನ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ; ಕೆಲವು 
ಸಿಮೆಂಟುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ಗೆ ೇಹಿಯಾದ "ತಯಾರಿಕೆ : : ಮಾ ಗ್ಲೀಷಿಯಾವನ್ನು 
ರೋಹೋತ್ಸಾದಕ ಒರೆಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಮ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕ ಕವಚ್ಚಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 
ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ, 


ಆ್ಯಂಕ ಕೈಟ್‌ C೩ ೦೦, , (Ms; Fe, Me) C೦, 

ಕಾ ಂಬೊಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತ ಜಿ: ಇದಲ್ಲದೆ 1. ರಾಶಿ 
ರೂಪ, ಮತ್ತು ಕಣರೊಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

; ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಕೆಂಪು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತ : 2.95 ರಿಂದ 3.1. 

ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಎರ್ಟ್‌ ಬರ್ಗ್‌, ಇಟಲಿ, 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌; ನೋನಸ್ಫೋಷಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರ್ವಾ ಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. ಹರಳುಗಳು ಅಸರೊಸ. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ರ್ಲಾಂಬೋಹೀತ್ರ ಲ್‌, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ 
ದಲ್ಲೂ, ಕಣರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುವುದುಂಟು. ಕಡಲನೆ ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯರೂಸದಿಂದ ಒತ್ತು 
ರೂಸದವಕಿಗೆ ವಿವಿಧ | ರಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ರೊಸದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : 7 (1077) ಪರಿಪೂರ್ಣ. 
ಬರತ : ಚಪ್ಪಟಿ ಚಿಪ್ಪೆರೊಸ 
ಭಂಗುರ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 3,5ರಿಂದ 4.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕಿ : 3.0 ರಿಂದ 3.12. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶ. ನಾರುಯುಕ್ತ ಬಗೆಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರೇಶ್ಮಿ ಕಾಂತಿ 
ಯೆನ್ಸು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳ್ಳಿ ಹಳದಿ, ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಿಳ್ಳಿ ಕಂದು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಅಸಾರದರ್ಶಕ. 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಗೊ ನೇಟ್‌, Mg CO, 
CO; ಎ. 52.4, MgO ಎ 47. 6. 

ಮ್ಯಾಗ್ನಿಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಜಿಕೈಟ್‌ಗಳ ನಡುನೆ ಆನೇಕ ಸಂಯುಕ್ತ, ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. 

ಇದು ಬ್ಲೋಪೈನ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಳ್ಸೈೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಡಾಲೋಮೈಟ್‌ಗಳನ್ನು 
ಹೋಲುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಅನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಪುಡಿಕೂಸಡಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜು ೫5 ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 
ಕರಗುತ್ತ ಥೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಗ್ರೀಸಿನ ಯೂಬೋದ್ವ್ದಿ ದ್ವೀಪ, ಸ್ಟಿರಿಯ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ 
ಸೈಲೀಹಿಯಾದ ಫ್ರಾ ಕ್ರಿಂಕೆನ್‌ಸ್ಟಿ (ಚಾಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಸೇಲಂ, ನ್ಯೊ 
ಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾದ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು. ನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲೆಡೋ 
ನಿಯಾ ; ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿ ಯಾ, ನೆವಾಡಾ, ಕೆನಡಾ, ನೋ ವಸ್ಫೋಹಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
ಇಟಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಬೆ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಗೆಸೈಹ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ ; 

ಮದ್ರಾಸಿನ ಸೇಲಂ, 'ಜೆಚ್ಚಿ ಸಟ್ಟಿ, ಸಿರಂಗನೂರು, ಸಿರಸಲ್ಲಿ, ತಿರುಚಿರಾಸಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ; 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ; ಉತ್ತರ 
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ಕಾರ್ಚೊನೇಟುಗಳು i ಕ್ಕ ೧೨೯ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೋರೆಗಾರ್‌, ಗಾನಾಯ್ಕ್‌ ಫದ್ಯೋರಿ, ರಿಥಾಲ್ಕ್‌ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗಗಳು. 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಲೋಹೋತ್ಪಾದಕ ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ ಕವಚಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾ 
ಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸೈಟ್‌ ಇಟ್ಟ ಗೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಜೊತೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪ ಮ್‌ ಲವಣಗಳು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿ ಯ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳ 
ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. 


ಸೈಡೆಕೈಟ್‌ ' A 
ರಾಸಾಯೆನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, FeCO, 
ಕಬ್ಬಿಣ-48.3% ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯಂ 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಗ 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರ್ರಿಗೊನಲ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಫೈಟ್‌ ರೀತಿಯದು. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ರೊಪ: ರಾ ತ್ವಂಜೋಹೀಡ್ರ, ಮುಖಗಳು. ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಜೊತೆಗೆ 
ರಾಶಿರೊಸ, ಸೀಳುಸಾಧ್ಯವಾದರೂಪ ಮತ್ತು ಕಣರೂಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣ ರ್ಲಾ ್ಲೌಂಬೋಹೀಡ್ರ ಲ್‌. 
: ತೆಳುಹಳದಿ, ಅಥವಾ ಖಾಕಿ-ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಂದು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ 
ಕಂದು ತ 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 
ತಿ: ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ಗಾಜು ಸದೃಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರೆ. 
,ಕಾಶಿಜ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.7 ರಿಂದ 3.9. 
` ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಬ್ಲೋ ಪೈಸ್‌ ಮುಂಡೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಲೋಹೆ 
ಚುಂಬಕವಾಗುತ್ತದೆ ; ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಕಬಿ ಸಿಣದ ಪತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 


ಸ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ; ತಣ್ಣ ನೆಯ ಅಮ್ಲಗಳಿಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ “ $್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದಿ ನ 


ಆದಕ್ಕೆ, ಬಿಸಿ ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಚುರುಕಾಗಿ ನೊಕೆಯುತ್ತದೆ. 
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ಬಗೆಗಳು : ಕ್ಸ € ಐರನ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ : ಇದೊಂದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಕಾರ್ಜೊನೇಟು. ಇದು ಪದರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, : ಗಂಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಬಹುಪಾಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 
ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸೆನ್ಸಿಕ್ರೇನಿಯಾ, ಓಹಿಯೋ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಡು ವೇಳೆ. ಅಡು 
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ, ಒರಟು, ಲಘುಸ್ಥ ಂಭಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿಕುತ್ತ ಜಿ.ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಇದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಮುರಿದು 
ಬೀಳುತ್ತ ಜೆ. ಹಿಂದೆ ತ್ಸ ಐರನ್‌. ಸೊ ಸೀನ್‌ಗಳು ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 
 ಅದುರುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 

ಬ್ಯಾಕ್‌ ಬ್ಯಾ ೦ಡ್‌ ; ಇದು ಕಪ್ಪ ಗಿರುವ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತವಾದೆ 
ಕ್ಲೇ ಐರನ್‌ ಸ್ಟೊ ಫ್‌. 

mol ಐರನ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ : ಇದೂ ಕಬ್ಬಿ ಇದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು. ಇದು 
ಊಲಿಟಿಕ್‌ ಸುಣ ಕಲ್ಲಿನ ಸುಣ್ಣದ” ಕಾರ್ಟೊನೇಟನ್ನು ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಕಾರ್ಜೊನೇಟು 
ಆಕ್ಷ ಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ಜಿ. '" 


ಡೊರಕುನ ರೀತಿ, ಪ್ರಷೇಶಗಳು : ಕೆಲವು ಸೈಡೆಕ್ಕಿಟ್‌ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸರೋವರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಆಥವಾ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಳಸೇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೈಕೈರ್ಟ್‌ನ ವ್ರ ಗಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹೆಗಳು (sedimentary deposits) 
ಲಿಮೊನೈ ಭಾಗಿ, ಹೇಮಟ್ಟೈಟಾಗಿ ದ್‌ ಮಾ ಮ್ಯಾಗ್ಗೆ ಟೈಟಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದ 
ಬಹುದು ಲೇಕ್‌ಸುನೀರಿಯರ್‌ನೆ ಅಗಾಧವಾದ ಹೇಮಟೈಣಟ್‌ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳಿಗೆ ಈ - 
ಸೈಡೆಕ್ಕೈಟೀ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಜೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಸೌತ್‌ 
ವೇಲ್ಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಸಾ ಕರ್‌ ಪೈರ್‌, ಮಿಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಷ್‌ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪ ಪ್ರದೀಶಗಳು, ಪೂರ್ವ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸ ಸಂಸ್ಕಾ ಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಗ್ಲಿ ಷ್‌ ಮಡ್‌ 
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ನೂಡೀಮಿಯಾ ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ೇವಾಕಿಯಾ, ರುಮೇಸಿಯ್ಯಾ ಸ್ಯಾಕ್ಸೂಸಿ, 
ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ವೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯಾ, ಥೂರಿಂಗಿಯ್ಕಾ ಸಟ್ಟಿಕ್ಸೆಂಡ್‌' ಚ 
ಸ್ಟಾಕ್‌, ಬಾಡ್‌ಮಿನ್‌, *ಕ್ಯಾಮ್‌ಬೋರ್ಸ್‌ ಲ್ಯಾನ್‌ಲಿವರಿ, ಕೆಡ್‌ರತ್‌, ಗ್ರೀನ್‌ 
ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನ್ಯೂಸೌತ್‌ನೇಲ್ಸ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಹೊಂನಯಾ, ರಾ ಕ್ಸ್‌ ಬರಿ, ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌, 
ಪೆನ್ಸಿ್ರೀನಿಯಾ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ನಾಹಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಓಹಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಕೋಡೋಕ್ರೋಸೈಟ್‌ - 


ಹರಳು ರೂಪ : ರ್ವಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ಹರಳುಗಳು ಅಸರೊಪ. 
ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ” ; ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಶಿಕೂಪದಿಂದ ಕಣ-_ರಾಶಿರೂಪೆ (granular- 
71855110)ದ ವರೆಗೆ ; ಜೊತಿಗೆ ಗೋಳಕಾಕಾರ (8100018) ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚ 
ಲಿನಾಕಾರ ; ಸ್ವಂಭರಚನೆ ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟರೂಪ ; ಪದರಕೂಪ. 


CC-0. Jangarnwadi Mal; ಟ್ಟ ಕ by 1000 ) 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿಗಳು ೧೩4೧ 


ಸೀಳು: (1071) ರ ಮೇಲೆ ಸಂಸರ, 


ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 
ವೆ ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.45 ರಿಂದೆ 3.6 ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ ; ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಗುಲಾಬಿಕೆಂನಿನ ನಿನಿಧ ಛಾಯೆಗಳು ; ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಬೂದು, ಮಂದ 
ಕೆಂಪು, ಕಂದು, ಜಿಂಕೆನರ್ಣ, 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 
_. ಪಾರದರ್ಶಕಕೆ : ಲಘುಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ. 

ರಾಸ್ಲಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ. : ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಜೊನೇಟ್‌ 
MnCO,. ೦, 238.3, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪ್ರೋಟೋ ಆಕ್ಸೈಡ್‌-61 -3.ಕಜ್ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಣದ 
ಕಾರ್ಬೊಕೇರ್ಟ, ಪಡ ಂಗನೋ ಸೈಚಿಕೈಬ್‌ನಲ್ಲಿರುನಂತೆ 40% ವರೆಗೆ ಇರುವುದುಂಟು, 
ಕೋಡೋಕ್ರೋಸ್ಟೆ ಸೈಟ್‌ ತ ಸೈಡೆಕೈಿಟ್‌ನ ಅಣುಗಳು ಪರೆಸ್ಪರ ಭೆಕೆಯುವಂತೆ 


, ತೋರುತ್ತದೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಳೀಕರಿಸುತ್ತ 3. 


ಬ್ಲೋಷ್ಗೆ ಪೈಸ ಮ ಬೂದು, ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ 
ಚುರುಕಾಗಿ... ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಬೊರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ನ 
ಲನಣದೊಡನೆ, ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಢೊರ್ಯ ವರ್ಣದ ಮಣಿಯನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ ಅನಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಡಾದೊಡನೆ 
ಉತ್ಕೃರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾ ವಾ್‌ ಆದು ಒಂದು ನೀಲಿ ಹಸುರು. ಬಣ್ಣದ 
ಮ್ಯಾಂಗನೇಟಿನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ನೊಕೆ 
ಯೊಂದಿಗೆ ಕರಗುತ್ತದೆ... ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಕಂದು: ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತ ದೆ. 
ಭನ ಹೊಳೆಯುವ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು" ಜಾತಿಗಳು ತೆಳುವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. 


ಶಿಸ್ಟ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ರ್ಡಾ ತ್ಹಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌ 

ರೊಪ ಹ ಸೀಳು, ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ “ೂರೆಯುವ ಗುಣ. 
` ಡೊರೆಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು, ಇರುವ ರೀತಿ: ರೋಡೋಕೊ ್ರೀಸೈಟ್‌ ತನ್ನ ಮೂಲ" 
ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ "ರೀತಿಯಲಿ ಸೈಡೆರೈಟಿನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅದು ಗಷ್ಟು. ಮೂಲದ 


ಶೈಜಿಕಿಟ್‌ಗಳ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಷ್ಟುಪದರೆಗಳಿಂದ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಬ ಸರಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 


ದೊರಕಿದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲ ಖನಿಜನಾಗಿ 


i 
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64೨ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


: ಕುತ್ತದೆ,. ಇದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸೀಸ, ತಾಮ್ರದ ಅದುರುಗಳು ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಖನಿಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನ 

ಕೋಡೋಕ್ರೋಸೈೆಬ್‌ ಜೊಕೆಯುನ ಜಾಗಗಳೆಂದಕೆ, ರುಮೇನಿಯಾ, 
| ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಹೆಸೆನ್‌_ನಾಸಾ, ವೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯಾ, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಎಲ್ಸಾ ಕಣೆ 
ಕ್ವಿಕಟ್‌, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಮಿಚಿಗನ್‌, ಮೊಂಬಾನಾ, ಕೊರೊರ್ಯಾಡೋ; ನೆವಾಡಾ, 
ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಉಪಯೋಗ : ಇಡೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ನ ಅಪ್ರಮುಖನಾಪ ಅದುರು. 


ಸ್ಠಿತ್ಸೊನೈಟ್‌ ಸ 

ಹರಳುರೂಪ : ರ್ಹಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌, ಅಪರೊಸವಾಗಿ ಇದು ಹೆರಳೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 
1 (171) ಮುಖಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಬಾಗಿದ್ದು, ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರವಾಗಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಂತೆ, ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ 
ನಂತೆ, ಅಥವಾ ಹರಳುರೂಪದ ತೆಳುಪದರ ಸಂಗ್ರಹೆದಂತೆ (crystalline incrust- 
ation) ಇರುತ್ತದೆ; ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮುಟ್ಟಲಶಕ್ಕ 
ವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ (impalpable), ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಣ್ಣಿ ನ ರೀತಿ, ಪುಡಿ ಪುಡಿ 
ಯಾಗುವಂತೆ ಇರುವುದುಂಟು, 

ಇದು ಸೀಳುಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ೫ (107%) ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೀಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಿರಿತ :.ಅಸಮದಿಂದ ಅಪೂರ್ಣ ಚಿಪ್ಪುರೀತಿಯೆದು. 
ಬ ಭಂಗುರ. 


ಕಾಶಿಣ್ಯ « 5,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 4.3 ರಿಂದೆ4.45. 

ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜು ಸದೃಶ, ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು, 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು] ಅನೇಕನೇಳೆ ಬೂದು, ಹಸುರು, ಕಂದು ಬಿಳಿ, ಕೆಲವು ಸಲ 
ಹಸುರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕಂದು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಖಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಸತುವಿನ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌,71€೦ ೦೦್ಮಣ 
35.2, ಸತುವಿನ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌-64,8, ಬಹುವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳು, 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧ಕ್ಕಿತಿ 


ಅದಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಜೊನೇಟು 
ಗಳು, ಅಸರೂಪವಾಗಿ, ಕಾ, ಿಡ್ಮಿಯೆಂ: "ಮತ್ತು ಇರಿಡಿಯಂ ಇರುತ್ತವೆ. 

* ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಲಕ್ಸೈ 
ಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ರ ಕಿ. ಶುದ್ಧ ವಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಳದಿಯಾ 
ನಿದಿ ಆರ ಬೆಳ್ಳ ಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡು ಬ್ಲೊ ಪೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ನ ಸತುವಿನ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಬಾಲ್‌ ಲ್ಫ್‌ 
ದ್ರಾವಣದ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಆರಿಸಿ 
ಮ ಹೆಸುರುವರ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ, ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿ 
ಸಿದಾಗ, ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಪದರನನು ್ಲಿಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಡೆ. ಈ ಪದರವು 
ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಳದಿಯಾಗೂ, ಆರಿದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರವನ್ನು 
ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಒದೆ ಸ ನಾಡಿ, ನಂತರ ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ 
ದಾಗ ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣ ವುಂಬಾಗುತ್ತಃ ಜೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೊ ಜ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ನೊರೆ 
ಯೊಂದಿಗೆ ಕರಗುತ್ತ ಜೆ. 

ಇದನು ಸಿ ಕ್ಯಾಲನೀನ್ನನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇದು ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಿ 
ಯುನ ಲಕ್ಷಣವು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ರೀತಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ, ಪದರಗಳಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷ . 


ವಾಗಿ ಗೆಲೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಫಾಲೆಕೈಟ್‌ಗಳೊಡನೆ, ಜೊತೆಗೆ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಅದುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸುಣ್ಣಿ ಯುಕ್ತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದ್ದು, ಇದರೊಂದ್ಧಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಮೀನ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಲವು ಸಲ ಇದಕೊಡನೆ ಲಿನೊ 
ನೈಟ್‌ ಇರುತ್ತ ದೆ. | 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್‌ 
ರುಮೇಶಿಯಾ, ಆಸ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯಾ, ಕೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಬೆಲಿ ಯಂ, ಫ್ರಾ ನ್ಸ್‌, ಸಾರಿ ರ್ಲೀನಿಯಾ, 
` ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ನ್ಯೂಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌ » ಸೈಖತ್ಯ ಆಭ್ರಿಕ್ಕಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸೆನ್ಸಿತ್ಟೇನಿಯಾ, 
ವಿಸ್‌ಕಾನ್‌ಸೀನ್‌, ನಿಸ್ಸಾರ ಆರ್‌ ಕಾನ್ಸಾಸ್‌, ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿ ನೋ, ಉಟ್ಕಾ 
ಇತಾದಿ. 


ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಘೆ ಹೆಸರನ್ನು ಜೇಮ್ಸ್‌ ಸ್ಥಿತ್ಸನ್‌ (1754-1829) ಎಂಬಾತನ ` 


ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
ಉಪಯೋಗ : ಇದೊಂದು ಸತುವಿನ ಅದುರು. 


್ಯರಗೊನ್ಸೈ ಟ್‌ ಗುಂಪು 
ೃರೆಗೊನೈಟ್‌ 
ಹರಳುರೂಪ : ಆರ್ಸೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌.ಹೆರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರು 
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೧೩೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವೆ ಅವುಗಳ ವೈತಿನ್ಟ ತ್ರನೆಂದರೆ ಹರಿತನಾದ ಗುಮ್ಮಟಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಮಿಡ್ಡುಗಳು 

ಇರುವುದು. 

ಅನಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ, ೫ (110), ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಪುನರಾವ 
ರ್ಶನಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆರಿ ರ ಹುಸಿಸಟ್ಟುಜಾ ಇಕಾರೆ (peu 
ಗು ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡು? ಳಕಾಕಾರ್ಯ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರೆ, 
ಸ್ಸ ಜಾ [ನೇರ ಆಥವಾ ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸುವ (dಃverent)] “ಸ್ಟಾ ತಲಕ್ಟ ಹ 
ರೊಸ್ಕ ಮೇಲ್ಪದರ ರೂಪಗಳ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಸೀಳು : ) (0'0) ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ; ಜೊತೆಗೆ m (110). 


ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸೆದೈಶೆ ಗೋಂ?ನಂತಹ ಕಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ 
(ಬಿರುಕಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ). 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಬೂದು, ಹೆಳದಿ. ಹಸುರು ಮತ್ತು ನೇರಿಳೆ. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಕದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭ್ಛೇವೈದಿಂದ ಪಾರಡರ್ಶಕಡೆವರೆಗೆ. 
ರಾಸಾಯೆಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸುಣ್ಣದೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, ೮% ೦; ೮೦, = 


44.00, ಸುಣ್ಣ = 56.0. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ಪಲ್ಪ ಸ್ಪಾ ಫ)ಂಹಿಯಮ್‌, ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಸ್ಪಲ್ಪ ಸೀಸ್ಕೆ 'ಶಿನರೂಸವಾಗಿ ಸತು ಇರುತ್ತ ಪ 
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳನ್ಲ (normal temperature and 


pressure) ಅದು ಅಸ್ಥಿ ರವಾಗಿರುತ್ತ, ದೆ. ಅದು ಬೇಗ ಕ್ಯಾ ಲೆ ಸೈಟಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಬದೆಲಾವಣೆಯೆ ದರವೇನೋ ನಿಧಾನ. ಆ ರಗೊನೈೈ ರ್‌ ಹರಳುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈ`್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಥೆ ಜೋರು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : ಸಾಧಾರಣ ಆ ಸರಗೊನ್ಳೈ ಟ್‌ (ಅ) ಸರಳ ಆಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ಹೆಕಳುಗಳಾಗಿ ಹರಳೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು 
ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. 


(ಸ್ಸ ಸ ಕ ಂಭಾಕಾರದ ಆ್ಯರಗೊನೈಟ್‌ : ನಯವಾದ, ನಾರುರೂಪದ, ರೇಶ್ಮಿ 
ಕಾಂತಿ ವಿಜ: 


ಜ್‌ ಸ 00- 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri iy ಎ 
SE AS 3a Ne 


ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧೩೫ 


(ಇ) ರಾಶಿರೂಸದ ಕ್ಯರಗೊನ್ಳೈಟ್‌. 

ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾ ಫ್ಯಾಲಗ್ಮೈ ಟ್‌ ಆಕಾರದವು : ಈ ಬಗೆಯ ಮಾದರಿ 
ಗಳು ಅನೇಕ; ಕೊರಲ್ಲಾ ಜಾ ಸ್ಟ್ರೂಜೆಲ್‌ ಸ್ಟೀನ್‌, ಫ್ಲಾ ಸ್‌-ಫೆರಿ, ಪೀಸೋ 
ಲೈಟಕ್‌, ಟಾಕ್ನೋವಿಟ್‌ಜೈಟ್‌, ಜೀರಿಂಗ್ಳಟ್‌, ಸಿಕೊಲ್‌ಸೊನ್ಳೈಟ್‌, ಕಾನ್‌ಫೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಕಿಟಿಸೈಟ್‌. 

ಇದನ್ನು ಬೊ ಪೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬಿಳುಪಾಗಿ, ನಂತರ 
ಚೂರುಚೂರಾಗುತ್ತ ಜಿ. ಕೆಲವುನೇಳೆ ಸ್ಟಾ)ಂಹಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಸುಣ್ಣ ಕ್ವಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ 
ವಾದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತ. ದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ನ ಕ್ಯಾ ಲೆ ಶಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬಾಲ್ಟ್‌ ನೈೇಟ್ರಿಟ್‌- ದ್ರಾನಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕಾಯಿ. 
ಸಿದಾಗ ಲೈಲ್ಯಾಕ್‌ ಬಣ್ಣ ಕ್ಕ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಲ್ಸೈಟ್‌ ವರ್ಣರಹಿತವಾನಿರುತ್ತ ಜೆ, ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಫೆ 
ವಾಗಿ ಕುದಿಸಿದರೆ ಸೀರಿಯಾಗುತ. ಡೆ. 

ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ತಬೆನಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 
ಮತ್ತು ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಸೀಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಇವು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇದನ್ನು 'ಜಿಯೊಲೈಟ್‌ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದಕೆ ಇದು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ 'ಕೊಕೆಯುವ 
ಲಕ್ಷಣವು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಳ್ಳ ತೆಕವಾಗಿ ೮ ರೆಗೊಳ್ಳಬನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೆಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ದಾ ್ರಾವಣಗಳನ್ನು 
ರೂ ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿ, ಆವೀಕರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

“ಆ್ಯರಗೊನೈಟ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ಗಿಂತ ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಖನಿಜ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಪೈಟ್‌ 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗು 
ತ್ರ Hy ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ನಷ್ಟು ಸ್ಥಿ ರವಲ್ಲವಾದ್ದ. ರಿಂದ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 
ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳ ed ಕ್ಯಾ ಲ್ರೆ ಬಾಗಿ ಸೆಂರ್ತಿತವಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಅದು 'ಜೈವಿಕ 
ಫ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ (organic ರ ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಂದಾಗುವ. ಶೇಖರಣಾ ವಸ್ತು 
ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟರುವಂತಹ 'ಲವಣ ದ್ರಾ ವಣಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ತಳಿವಸ್ತು 


. (precipitate) ವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಇದು ದೊರಯುವ ಸಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, 
ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; ಸ್ಪೆಯಿನ್‌ದೇಶದ ಅೃರಗಾನ್‌, (ಖನಿ 
ಜದ ಹೆಸರು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ಬೊಲೀವಿಯಾ, ಟಿಕ್ಸಾಸ್‌, ಐಯೋವಾ, 
ಮಿಸ್ಸೌರಿ, ದಕ್ಷಿಣಡಕೋಟಾ, ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಅ್ಯರಿಜೋನಾ, ಕೊಲೊಳ್ಳಾಡೋ 
ಇತ್ಯಾದಿ. 3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 668/6011: 


೧೩೬ ಕ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವಿಜೆಕೈ ಟ್‌ 

ಹರಳುರೂಪ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. ಹರಳುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರುಕಳಿಸು 
ವಂತಹ ಅವಳಿಗಳು. ಅವು ಪಡು ಜಾಕಾರದ ನಿರಮಿಡ್ಡು ಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವಳಿ 
ಮಟ ಕ್ಷೇತ್ರ (110). ಇದಲ್ಲದೆ. ತ ರಾಶಿರೂಪ, ಸ್ಥ ೃಂಭಾಕಾರು ಅಥವಾ ಕಣರೂಪಸ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : b (010) ಸ್ಪಷ್ಟ ; ೫ (110) ಅಪೂರ್ಣ ; 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ 3,75. 
ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 4.27 ರಿಂದ 4.35. 


ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶೆ. ಮುರಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಂದುಸದೃಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರು 
ತ್ತದೆ, ॥ 


pe) 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಹೆಳದಿ, ಬೂದು. 
ಒರೆ: ಬಿಳುಪು 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘುಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೇರಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ೫೩ C೦,; C0,= 
22.3, ಬೆರೀಟಿ ೭ 77.7. 


8119 0 ನಲ್ಲಿ ಷಡ್ಭುಜಾ ತರಕ 982ನಲ್ಲಿ ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ರೂಪಕ್ಕೂ 
ಬದಲಾನುತ್ತದೆ. 

ಬೊ ಪೈ ಪ್‌ "ಮುಂದೆ ಸ ಕರಗಿ, ಜ್ಞಾ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಹಸು 
ರಿಗೆ ತಿರುಣಸುತ. ಡೆ. ಕರಗಿದ ನಂತರ ಆಲ್ಫಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಯನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಡೆ. 
ಬೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಡನೊಡನೆ ಸ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಿ ವಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಳ್ಳ ಕನಾದ ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಣೊ ರಿಕ್‌ . 
ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದಿ ಈ ದ್ರಾಮಾನ್ರ ತುಂಬ ಅಳ್ಳ ಕವಾಗಿರುವಾಗ ಸಲ್ಪ್ಯೂರಿಕ್‌ 
ಆಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ತಳವಸ್ತು ವನ್ನು ಉತ್ಪಾ ದಿಸುತ್ತಜೆ, ಈ ವಸ್ತುವು 
ಅನ್ನು ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಎಡಿಕ್ಕಿಟ್‌ ಇರುವುದೇ ಅನರೂಸ. ಇದು ಸಾ 
ನಾದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತ ತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ಜಪಾ ಸ 
ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ. ಖಾ ಸಂಯುತ್ತ 


ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲೀ 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು '೧ತ್ಲಿ೭ 
ಉಪಯೋಗ : ಬೇರಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಅಮುಖ್ಯ ಆಕರ. 


ಸ್ಟ್ರಾಂಸಿಯನೈಟ್‌ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾ ಂಬಿಕ್‌. ಹರಳುಗಳು "ಬಹುವೇಳೆ ಸೂಜಿಯಾ 
ಕಾರ ಅಥವಾ ಮೊನಜಾದ ಭರ್ಜಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

ಅವಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರ m (11) ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಹುಸಿ 
ಷಡು ಸಜಾಕಾರಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ... “ತಿಗ ಸ್ನ ತ ಂಭಾಕಾರ, ನಾರುರೂಸ ಮತ್ತು 
ಪಃ 

ಸೀಳು : 7೫ (110) ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ; ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ 
ಲ್ಲಿ. | 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 

ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದೆ 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.68 ರಿಂದ 3.714. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಯ ಶ. ಮುರಿದ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಂದು ಸದೃಶಕ್ಕೆ ತಿರು 
ಗಿರುತ್ತದೆ: 

ಬಣ್ಣ; ತೆಳು ಹಸುರು, 'ಸೇಬುಹ ಸುರು ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹಳದಿ 
ಮತ್ತು ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು. 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕಕೆ ; ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರ ಪ್ರಕಾಶಭೇಧ್ಯ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, ೩:೦ : Cಂ, 
29.9, ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯ 70.1. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. 

9290 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಡ್ಭುಜಾಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. 

ಬೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಚುರುಕಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತದೆ,ತೆಳು 
ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯಂ. ಕೆಂಪಿಗೆ ತಿರುಗಿ 
ಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸಕ್ಸಾನಸ್ತು ಉರಿದನಂತರ ಆಲೃಲಿಪ್ರ ಪ 38 ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ 
ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಮಾಡಿ ಬ್ಲೊ ಸೈಫ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲವೇ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಪದ ಮುಂಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ, ತೀಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ 3 ವನ್ನುಂಟುಮಾಡು 
ತ್ತದೆ. ನ ರು ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲೋರಿಕ್‌' ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಳೃಕ 
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FE 1 
ಳಿ 
ಜೆ ಯ ಲೆ! ಇ 


» ಫೆ ಖಿನಿಜಶಾಸ್ತ 
ಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವಾದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಲ ಗ ಆಮ್ಲ ದೊಡನೆ ಸತ್ಯರಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿಯ ಬೇರ್ಪಡೆ 
ತಳನಸ್ಸುವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದ. 

ಸ ಗ ಅಸಹ ವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವುಸಲ ಹೊರ 
ಹೊಮ್ಮಿದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುಸಲ ಇದು ಅನೇಕ ಲೋಹ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಸ್ಟೈಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಫರ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸ್ಪಾಂಸಿಯಸ್ಯೈಟ್‌ ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, 
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ವೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯಾ, ಸ್ವಾಟ್ಲಿಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥ್ರಾ ನಗಳು. 

ಉಸಯೋಗ : ಸ್ಟಾಂಷಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತುಗಳ ಅಮುಖ್ಯ ಅಕರ. 
ಸೆರುಸ್ಸೈಟ್‌ 

ಇದು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸೀಸದ ಅದುರು, 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀಸದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, ೫0 Cog; Coy = 
16.5, Pbo = 83.5. 

ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥಿ : ಆಕ್ಸೋರ್ಸಾಂಬಿಕ್‌ ಸರಳವಾದ ಹೆರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ 
ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಬ (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾ 
ಟಕ್‌, €- ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ; ಜೊತೆಗೆ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಕಾರ. 

ಅನಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು m (110) ಮತ್ತು (130) ತುಂಬ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ; ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಭೇದಕ ಅವಳಿಗಳು, ಅನೇಕವೇಳೆ ಮರುಕಳಿಸಿರುತ್ತವೆ. 

ಹರಳುಗಳು ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗಿ, ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ; ನಾರುರೂಪ 
ಅಸರೂಪ ; ಬಹುನೇಳೆ ಕಣರೂಪ, ರಾಶಿರೂಪ, ಮತ್ತು ಒತ್ತುಜೋಹಣೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ; 
ಮಣ್ಣಿನಂತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ; ಕೆಲವು ನೇಳೆ. ಸ್ಟಾ 3ರಕ್ಳೈಟು ಸದೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ೫ (110) ಮತ್ತು 1 (021) ಸ್ಪಷ್ಟ; - ತ 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪುರೊಪ 

ತುಂಬ ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ 3.5. 


ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 6.46 ರಿಂದ 6.574 


ಕಾಂತಿ :,ವಚ್ರಸದೈಶ, ಗಾಜುಸವೃತ್ಯ ಗೋಂಡುಸದೃಶ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸಡ್ಯಕೆ. 
ಕೆಲವು ನೇಳಿ ಲಫುಲೋಹಸದ್ಯಶ. 


ನ ಬ ಬಿಳುಪು, ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೀಲಿ ಛಾಯೆ ಅಥವಾ 


- 
0 
ಇನು 
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ಸ ಕೆ 


ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧೩೯ 


ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. | ತ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘುಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. . 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯು 
ತ್ತದೆ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕೆ ಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗು 
ತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ರು ನಂತರೆ ಆರಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ಹಳದಿ. 
ಬೊ ್ಲ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸೀಸಲೋಹೆನನ್ನಿ ಯುತ್ತ ದೆ. ಅಳ್ಳ ಕವಾದ ನೈಟ್ರ ಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಸಕ 


ಯೊಂದಿಗೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹೆಚ್ಚು ಸಾನೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ, ವಜ್ರ ಸವೃಶಕಾಂತಿ, ಬ್ಲೋ 
ಸೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಕಾದು ಸೀಸನನ್ನು ಫೀಡುವುದ್ಕು ಸೈ್ರಿಕ್‌ « ಅನ್ನು ದಲ್ಲಿ ನೊರೆಯು 
ವುದು. 
"ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸೆರುಸೆ ಸ್ಸೈಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೀಸದ ಖನಿಜ. ಅದು ಸೀಸದ ನಾಳಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಜಲಗಳು ಸೀಸದ ದ್ರಾವಣಗಳ ಜೊತೆ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳೆಗಾಗುವುವೆರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ 
ಸೆಲೀನಾ, ಲ್ಯಂಗ್ಲೆ ಸೈಟ್‌, ಮತ್ತಿ ತರೆ ಸೀಸದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಖನಿಜ 
ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ; 

ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ಖನಿಜ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಅತಿ ತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ 
ಜಾಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಜೋನಿ, ಜೆಕೋಸೆ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, . 
ಜರ್ಮನಿ, ಬಾಡೆನ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, ಸ್ವಾಟ್ಟಿ ೦ಡ್‌, ಟ್ಯೂನಿಸ್‌, 
ನೈಖತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ್ಕಾ ' ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಉಪಯೋಗ : ಇದೊಂದು ಸೀಸ ಸದೆ ಅದುರು. 


ಜಿರಿಟೋ ಕ್ಯಾಲ್ಪೈಟ್‌ 
ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೇರಿಯೆಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಳ ಕಾರ್ಜೊ 
ನೇಟು, 88004. Ca'Co, Cog—29.6, ಬೆರೀಟ ಎ = 51.5, ಸುಣ್ಣ. 18.9. 
'ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಮಾನೋಕಿ ಕ್ಸನಿಕ್‌ ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೊಪ.: 


ಸೀಳು: m (110) ಸರಿಪೊರ್ಣ ; € (001) ಅಷ್ಟೇನೊ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರು 


(ವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಲೆ ಟ್‌, ಡಾರೊಮ್ಮೈಟ್‌' ಮತ್ತು 


ಬೇಕೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಘಟಕಕೋಶದಲ್ಲಿ (unit cell) ಎರೆಡು ಅಣುಗಳಿರು 
ತ್ತನೆ, ಸ್ಸ 


ಹ 
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ಬಂ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಿರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೂಪದವರೆಗೆ. ಇರುತ್ತದೆ. 
ಭಂಗುರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.64 ರಿಂದ 3.66. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ, ಗೋಂದುಸದೃಕದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬರೆ : ಬಿಳುಪು. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಬೂದು, ಹಸುರು, ಅಥವಾ ಹಳದಿ. 

ಸಾದದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಬ್ಲೊ ಸೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹಳದಿಯುಕ್ತ 
ಹಸುರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು 
ಪರೀಕ್ಷಾವಸ್ತು ವು ತೆಳು ಹಸುರು ಬಣ ವನ್ನು "ತಾಳುತ್ತ ಜಿ, ಪರೀಕ್ಲಾವಸ್ತು ನವು ಉರಿದ 
ನಂತರ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ರ ದರ್ತಿಸುತ್ತ ದೆ. ಅಳ್ಳಕ ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ 
ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಕೆಯುತ್ತಾ “ಇಂಗುತ್ತ ಜೆ. ಅಳ್ಳಕದ್ರಾವಣವು ಕೆಲವು ತೊಟ್ಟು 


ಗಳನು ್ಟ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ವನ್ನು ಬೆಕೆಸಿದಾಗ, ತಗ BaSನೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ 
ತಳವಸ್ತು ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತ ಜಿ ಕ 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೆಂಬರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ. ಅ್ಯಲ್ಬನೌಮೂರ್‌ 
ಎಂಬೆಡೆ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ಕಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂಕ್ಳಿಟ್‌ ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಫಾಸೆ ಸ್ಥಿ ನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀಸದ ಕೊ ಜರೋಕಾರ್ಜೊನೇಟ್‌, (0೦0೩ 
೮೦೫ ಅಥವಾ PbCO,. ೫001. 

ಸೀಸದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ಎ. = 49.0, ಸೀಸದ ಕೊ ್ಲೀರೈಡು = 51.0. 


ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : : ಟಿಟಾ ್ರಾಗೊನಲ್‌. ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ ್ರಿಸ್ಕ್ಯಾಟಿಕ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರು 
ತ್ತವೆ. ಕೆಲವುನೇಳೆ' ಅಗಲನಟ ಸಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತ ವೆ. ಕ್ಷಕಿರಣ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 


ಇದರಲ್ಲಿ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸಂಗ್ಯತಿ (symmetry) ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 


ನ ಇ (110), ೩ (100) ಸ್ಪಷ್ಟ ; ಜೊತೆಗೆ ವ (001 ವೆನ್ನಲೇ 
ನ ) ೩ (100) ಸ್ಪಷ್ಟ € (601) ; ಛೇಡ್ಯನೆನ್ನ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.75 ರಿಂದ 3.0. 


ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 6.0 ರಿಂದೆ 6.3 
ಕಾಂತಿ ವಜ್ರಸದ್ಭಶ. 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ಳಂ 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು ಮತ್ತು ಹಳದಿ. 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೆಳದಿ ಗೋಳಕ 
ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಿದಾಗೆ ಬಿಳುಸಾಗಿಯೂ, ಹರಳು ರೊಸದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರು 
ತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೀಸ ಸರೋಹವನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತ ಡೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಸೀಸದ ಕೆ. 3ರ ್ಲೀಕೈಡ್‌ನೆ ಸದರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, 
ಆಳ್ಳಕ ಕ ನ್ಯ ಟ್ರಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಣವು ಬೆಳ್ಳ ಯೆ 
ಕೈಶ್ರೀಟ್‌ ಕೊಡಸೆ ಕ ಕ್ಣೊ ೀರಿಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತನಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಫಾಸೆ ನೈಟ್‌ ಒಂದು ಅಸರೂಪವಾದೆ 
ಖನಿಜ. ಇದು ಸವಸ ಷ್‌ ಸೆರುಸ್ಸೈ`್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ 
ಆ ಖನಿಜವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುನಂತಹೆ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತ ನ ಇದು 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಜೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, ಗಿಬ್ಬಾಸ್‌, ಡರ್ಬಿಸೈರ್‌, ಗ್ರೀಸ್‌, 
ನೈಜುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸೌತ್‌ನೇಲ್ಸ್‌. 
ಆಮ್ಲ, ಲನಣಮೂಲ ಮತ್ತು ಜಲಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳು 
ಮಾಲಷೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಲನಣಮೂಲ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, 
Cu Cog Cu(OH),, Co, =19.9, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 719, 
ನೀರು ಎ 8.2. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಲೈನಿಕ್‌. ಹೆರಳುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಅನ 
ರೂಪ. ಅವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ ; ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಂ 
ತಿರುತ್ತೆವೆ ; ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : ಅವಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು ; 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಧಾ ತೆಳು ಪದರದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ 
ಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಟುಗಳಂತಿದ್ದು, ರಚನೆಯ ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸು 
ವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುವೇಳೆ ಇದು ನಾಜೂಕಾದ ಒತ್ತೊತ್ತಾದ ನಾರುರಚನೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಸಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಔದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ನಂತೆ" ಇರುತ್ತ ಗ 

ಸೀಳು : ೦ (001) ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುದು ; b (010) ಅದರಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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\ 
0೪3 - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಬಿರಿತ : ಲಘುಚಿಪ್ಫು ರೂಪ; ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.0. 


` ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂಪ್ರತೆ: 39 ರಿಂದ 4.03. 
ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರಸದ್ಭಶದಿಂದೆ ಗಾಜುಸದೃಶದವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ 


ವೇಳೆ ನ ಮಣ್ಣಿ ನ ತರಹೆ. 


ಹೊಳೆಯುವ ಹಸುರು, 
ಒರೆ : ೬ ತೆಳುಹಸುರು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ, ಹ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾರೆ 


_ ಡರ್ಶೆಕಡವರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿ ದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ನೀರನ್ನು 


: ನೀಡುತ್ತದೆ. 


(೨ ಜೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣ ಕೈ ತಿರುಗಿ 
ಸುತ್ತದೆ. 
(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರಲೋಹೆವಾಗಿ ಅನಕರ್ಹಿತನಾಗು 


WL 
ಲು 


(೪) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡಕೆ ಕ್ಯುಪ್ರೈಟ್‌ನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 

(೫) ಅಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ನೊಕಿಯೊಡನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಮ್ಯಾಲಸೈಟನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು; 

ಇರುವ ರೀತಿ ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು ; ಮ್ಯಾಲಷೈಟ್‌ ತಾಮ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಅದುರು, ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳ' ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಪ್ರ ಪ ಸೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 
ಅದು ತಾಮ್ರದ ಮಿಕ್ಕ ಅದುಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಅಡುರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ 
ಯಿಂದೆ ಇದು ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. 
ತೀರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವು 
ವೆಂದರೆ, er ಪರ್ವತಗಳು, ರುಮೇಫನಿಯ್ಯಾ ರೀನಿಷ್‌ ಪ ಪ್ರಷ್ಯ, ಫ್ರಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌: ಕಾರನ್‌ 
`ವಾಲ್‌, ಬೆಲ್ಲಿ ್ಚ್ರಿಯೆನ್‌ ಕಾಂಗೋ, ಉತ್ತರೆ ಕೊಢೀಷಿಯಾ, ನೈಖುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಪ್ರಿಕ್ಸಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 


ಉಪಯೋಗ : ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಅದುರು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇವನ್ನು ಆಭರಣ ' 


ಕಲ್ಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ, 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು . 6೪4 
ಅ್ಯಜೂರೈ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲವಣಮೂಲ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, 2Cu -: 
Cos. Cu(OH)ಿ; Coa = 25.6, ೮೦ ಮಾ 69.2, ನೀರು ಮು5.2, 

ಹರಳು ವ್ಯನೆಸ್ಥೆ ; ಮಾನೋಕ್ಸೈಫಿಕ್‌. ಹರಳುಗಳು ಇರುವ ಶೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ವೈನಿಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು 
ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮಂಕಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನಂತೆ, ಇರುತ್ತದೆ; 

ಸೀಳು : p (021) ಪರಿಪೊರ್ಣ, ಆದರೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಲಟ್ಟ ರುತ್ತದೆ ; a (100) 
ಸರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತ 
ಬಿರಿತ : ಚೆಪ್ಪುರೂಸ ಹಕ್‌ ! 

ಭಂಗುರೆ. ತ 


ಅಷ 


೫ 


ಕ್ಥಾಣ್ಯ:3.5ರಿಂದೆ40 . ಎ 
ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 3.77 ರಿಂದ 3.89. 
ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸದೃಶ, ಹೆಚ್ಚುಕಡನೆ ವಜ್ರಸದೃಶ. 
, ಬಣ್ಣ : ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯ ಅನೇಕ ಛಾಯೆಗಳು. 
ಒರೆ : ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಿಂತ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ. ಲಘು 'ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ ಬದಲಾಗು. _ 
ತ್ತಿದೆ, ಕ | 
ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮ್ಯಾಲಸೈಟ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿ 
ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಸ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಇದರ ನೀಲಿ ವರ್ಣ ; ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ನೊಕೆಯು 
ವಿಕೆ; ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು 
-ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರಕುವ ಜಾಗಗಳು : ಇದು ಮ್ಯಾಲಷೈಟ್‌ಗಿಂತ ಅಸರೂಸವಾದ 
ಖನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅದುರು ನಿಕ್ಷೇನಗಳ ಉತ್ಕೃರ್ಷಿತ 
ಮೇಲ್ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಇದು ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಜಲಗಳು ತಾಮ್ರ ಸಂಯುಕ್ತ 
ವಸ್ತುಗಳೊಡನೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ದ್ರಾವಣಗಳು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳ 
ಗಾಗುವುದರಿಂದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ... ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮ್ಯಾಲಷೈಟ್‌ 
ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಮಿಕ್ಕ ತಾಮ್ರದ ಆದುರುಗಳು, . ದ್ವಿತೀಯ 
ಮೂಲದ ಇತರೆ ಖನಿಜಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೊಕೆಯುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್‌, ರುಮೇನಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, 


4 ಇ 
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೧೪೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
`ನೈಖುತ್ಯ ಆಸ್ರಿಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಸೌತ್‌ನೇಲ್ಸ್‌, ಕ್ವೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 
. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

“ಉಪಯೋಗ : ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಅದುರು. 


ಕೋಸಸ್ಯೆಟ್‌ 4 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Cu, Zu) Co. (Cu, Zn) (OH) 
ಹರಳುರಚನೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರಾಂಬಿಕ್‌' (?) 


ಬಣ್ಣ : ಹೊಳೆಯುನ. ಹಸುರಿನಿಂದ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಬಣ್ಣ. ಸಾರ್ಡಿ (ನಿಯಾದ 
ಸಲ್ಫಿಸ್‌ ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೆ ಕೋಸಾಸ್‌' ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಅರಿಚಾಲ್ಕೈಟ್‌ 

ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳ ಲನಣಮೂಲ ಕಾರ್ಬೊನ್ನೇಟು, 01) Cos 
3(Zn, Cu) (OH), ಮಾನೋ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌. ಒಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೀಳು, (100)? 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.64. ಇ 

ಕಾಂತಿ: ಮುತ್ತು ಸದೃಶ 

ಬಣ್ಣ : ತೆಳು ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯನರೆಗೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ ಡೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆರಿಚಾಲ್ಫೈಟ್‌ 'ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ 
ಖನಿಜ. .ಇದು ತ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸತು ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಉತ್ಕೃರ್ಷಕ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಹುವೇಳೆ ಸ್ಯಾಂ 'ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತ ಜಿ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ 


ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಸ್‌, ಕುಮೇನಿಯಾ, ಟಿಸ್ಕಫಿ, ಸಾರ್ಲೀನಿಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಹೈಡ್ರೋಜಿಂಕೈಟ್‌ 

ಇದೊಂದು ಅವಣಮೂಲ' ಸತುವಿನ ಕಾರ್ಜೊನೇಟ್‌, 2೫೦೦ Zn(OH)s 
ಇದು ತಾಮ್ರ ವಿಮುಕ್ತ ಆರಿಚಾಲೈ ಫ್‌ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಹರಳುವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. ಹೆರಳುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ತೆಳ್ಳ ಗಿರುವ 
ಗರಿಗಳಂತಿರುತ್ತ ವೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೀಳನು (100) ಅಥವಾ (001)ಗೆ ಸನಾ 
- ವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾರು 
ಯುಕ ಕವಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿ ಸ ನಂತಹೆ' ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಒತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದೆ 
ಹೈಡ್ರೊ (ಜಿಂಕೈಟ್‌ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ ಸ್ಫಾರೆ 
ಕೈಟ್‌ನ Ss ಉತ್ಪತ್ತಿ 1 ಜಿ: ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ಸ್ಮಿತ್ಸೊ 
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ನೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪರೊಸವಾದ ಖನಿಜ, ಇದು 
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಬ್ಲೇಬರ್ಕ್‌ ಗಿ ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ವೇಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತ ಜೆ. 


ಲೋಸ್‌ಯ್ಯೊಟ್‌ (Mn,Zn)CO,. 5(Mn,Zn)(OH), . 
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಸೀಷಿಯಾವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ನಾ! ಫ್ರನಿಕ್‌. ಹರಳುಗಳು ಶ-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರೆ 
ವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತ ವೆ. ಇದು ನನ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಆಟಿವೈಟ್‌ 

ಇದೊಂದು ಲವಣಮೂಲ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌. ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಶಿಶ್ಚಿ ತವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರ್ಷಾ ಸಂಬೋಹೀಡ್ರ ಲ್‌ ಹರಳುಗಳು 
ಪದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿರುತ್ತ ವೆ 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಪು, 
ಇದು ನೈಖುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಾನಿಯ ಬಳಿಯ ಟ್ಲೂಮೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೆಯು 


ತ್ತದೆ. 


ಹೈಜ್ರೋಸೆರುಸ್ಸೈಟ್‌ 
ಇದೊಂದು ಲವಣಮೂಲ ಸೀಸದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, 2PbCogPb (OH),. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸಟ್ಟುಜಾಕೃತಿ (ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌'?). ತೆಳುವಾದ, ವರ್ಣ 
ರಹಿತ ಷಟ್ಟುಜಾಕಾರದ ಹೆಲಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ: 6.8. 
ಇದು ಸ್ವೀಡನ್‌, ಗ್ರೀಸ್‌, ಸ್ಕಾಟ್‌ಲೆಂಡ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀಶಗಳಲ್ಲಿ 


ಡುಂಡಸೈಟ್‌ 
ಇದು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂಗಳ ಲವಣಮೂಲ ಕಾರ್ಜೊನೇಟು, 


(&1೦,) (CO4)a. 4H20. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಹೆರಳುಗಳ ಸಣ್ಣ ಗೋಳಾ 


ಕಾರದ ಹೆರಳುಗಳು, 
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ಾ. ಬಿಳುಪು. 
ಸ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾದ ಮೌಂಟ್‌ರೀಡ್‌, ಮತ್ತು 
ಡುಂಡಾಸ್‌, ವೇಲ್ಸ್‌ ; ಐಕ್ಸಿಂಡಿನ ಡರ್ಬಿಸೈರ್‌, 


ಡಾಸನೈಟ್‌ 


ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು 0 ಲವಣಮೂಲ ಕಾರ್ಜೊನೇಟು, 


NagAI(CO)a. 281೦೫. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಟೋರ್ಹಾ ಂಬಿಕ್‌, ಬಿಳಿಯೆ ಬಣ್ಣ ದೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ, 
ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ “ರಿಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು. ತೆಳು ಪದರಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣ; (110). 

'ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 2.40. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 

. ಬಹುಶಃ ಸೋಡಿಯೆಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂಗಳಿರುವ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ 

ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಇದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಇದು ದೊರೆಯುವ 'ಪ್ರಜೇಶಗಳಿಂದಕ್ಕೆ ಟಸ್ಕಫಿ, ಆಲ್ಜೀಂಯಾ, ಮಾಂಟ್ರೀಲ್‌, 


ಇತ್ಯಾದಿ. 2 
ಅಲುಮೋ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಯಾಲ್ಸೈ್‌ . 
ಇದು ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಗಳ ಜಲಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌. 


ಹರಳುವೈವಸ್ಥೆ ; ಮಾನೋಳ್ಣೈನಿಕ್‌.ಗೋಳಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ 
ಹರಳುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಜ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು: ಫರಿಪೂರ್ಣ, (100 )ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ; (ಕ್ಕ ಸಮಾಕತಸ 
ವಾಗಿ ಅಸರಿಪೂರ್ಣ. 


ಬಣ್ಣ 3 ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಬಿಳಿಯಿಂದ ತೆಳುನೀಲಿಯವಕಿಗ್ಗೆ ಅನಕೂಪವಾಗಿ ನೇರಿಳೆ, 
ಬೂದು ಅಥವಾ ಲಘು ಹಳದಿ. 

ಇದು ರಷ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು ಶ್ತದಿ 
ಗೇಲುಸೆ ಸಾಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಡಾ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ! ಯೆಂ ಮತ್ತು ಜಡ 2 ಜಲಯುಕ್ತ 


ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌, C೩C೦,. ೫೩೦೦. 5ಡ್ಮಂ CaCO, =33.8, Na C೦, = 
35.8, ನೀರು 30.4. 
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ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಲೈನಿಕ್‌, ಹೆರಳುಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ೩- ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ; ಜೊತೆಗೆ ಚಪ್ಪಟಿಗೊಂಡ ಬೆಣೆಯಾಕಾರ 
ದಲ್ಲಿಕುತ್ತದೆ. ಪ 

ಸೀಳು ; (110) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (001) ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, 

ಬಿರಿತ ; ಚಿಪ್ಪು ರೂಪ. 

ಬಹು ಭಂಗುರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದೆ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 1.93 ರಿಂದ 1.95. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶ, 

ಬಣ್ಣ ; ಬಿಳುಪು, ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರೆಹಿತವಾದ ಬೂದು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಶಾಖದಿಂದ 
ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅಪಾರೆದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ, 

(3) ಬ್ಲೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿಯ ಎನಾಮೆಲ್‌ 

ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ವಾಲೆಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. 

(೩) ಆನ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ನೊರೆಯುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಭಾಗಶಃ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೫) ಅರಿಶಿನ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ, 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ' ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವೆನಿಜೂಲಾದೆ ಮೆರೀಡಾ ಬಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 
ಸರೋವರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಹೆರಡಿಹೋಗಿರುವ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 
ನೆನಾಡಾ, ವೈಯೋಮಿಂಗ್‌ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೇಲ್ದುಸ್ತಾಕ್‌ 

ಭ್ರ ಣು ದೀ [ಲ ಸ್ಟಾ 

ಎಂಬ. ಫ್ಲೈಂಜಚ್‌ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು 
ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ಭ್ರೋನ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : NaCO0,.HNaC0,.2H,0, ಅಥವಾ 3೫೦, 

4C0,.5H,0; CO, ಎ38.9, ಸೋಡ ೬41.2, ನೀರೆ 19.9. 
ಹರಳುನೃನಸ್ಥೆ; ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌.ತಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ,(001)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
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ಅಥವಾ b-ಅಕ್ಷಕ್ಸೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಹುವೇಳೆ ನಾರು 
ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿ(columnar massive)ರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : (100) ನರಿಪೂರ್ಣ; (111): (001); ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೊಸ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2.5 ರಿಂದ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 2.11 ರಿಂದ 2.14. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶ. ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. . 

ಬಣ್ಣ: ಬೂದು ಅಥವಾ ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಬಿಳಿ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಆಲ್ಯಲಿ ರೀತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ; 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನೂ 
ಇಂಗಾಲದ ಶೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನೂ ಹೊರಗೆಡವುತ್ತದೆ. 

(೨) ಜ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ,ಜ್ವಾರೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಮಹಳದಿ ಬಣ್ಣ 
ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಆನ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

(೫) 'ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಸಾ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಟ್ರೋನ ಅನೇಕ ಲವಣಯುಕ್ತ ಸರೋ 
ವರಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರಿನ ಆವೀಕರಣದಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ರಿಕಾ ಈಜಿಪ್ಟ್‌, 
ಸಹೆರಾ ಮರುಭೂಮಿ, ನೆನಿಜೂಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
ಹೈಡ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ಗೆಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲವಣಮೂಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು, 
3M8C0,. 148(೦೫),. 3H40. - . 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈೈನಿಕ್‌._ 


ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ ; (100) ಮೇಲೆ ಅವಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಸಿ ಆರೋ ರಾಂಬಿಕ್‌ 
ಸಮಸಂಗತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, . ಖ್ಯ ಸ 


ಸೀಳು : ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಳಸೀಳು. 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧೪೯ 


ಬಣ್ಣ ; ಬಿಳಿ, 

ಕಾಂತಿ: ಮುತ್ತಿನೆಂತಹೆದು. 

ಪರಿಕ್ಸಾಲಸ್ಷಣಗಳು : ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. } 
ದೊಕಿಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗೆಳು : ಜ್ಞಾಟೌಸ್ಟ್‌, ಊರಲ್ಸ್‌, ನಾವೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌. 


ಷೈಕೋ ಅಕೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ; 1/0೦. SMg(OH),. 2Fe(OH),. 41, ೦; 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಷಟ್ಟು ಜಾಕಾರ, ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹರಳು ರಚನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಟ್ಟುಜಾಕಾರೆ 
ಮತ್ತು ರ್ಲಾ ್ಲೌಾಂಬೋಹೀಡ್ರ ಲ್‌. ತೆಳುವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟ ಹಾಕಾ ಹರಳುಗಳು 
(oo1yA ಸಮಾನಾಂತರನಾಗಿರುತ್ತ ನೆ.ಇದು ಕೆಲವು ನೀಳ: ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು; ಪರಿಪೊರ್ಣವಾದ ತಳಸೀಳು. 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಳದಿಯಿಂದ ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು. 

ಕಾಂತಿ: ಮುತ್ತು ಸದೃಶದಿಂದೆ ಜಿಡ್ಡು ಸದೈಶೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.07. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್‌, ನಾರ್ಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌. 
ಸ್ವಿಚೈರ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 1೮೦, 5148(೦್ಮ. 2Cr(OH),. 4H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಸಡ್ಭು ಜಾಕಾರ ; ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ ; ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಳಸೀಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1.7. 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 2.16. 

ಬಣ್ಣ : ಲೈಲ್ಯಾಕ್‌. 

ದು ಸರ್ನೆಂಟೈನ್‌ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದೆ ಉತ್ತ ಶ್ರತ್ತಿಯಾಗುವ ವಸ್ತು, ಜೊಕೆ 

ಸ್‌ ಳಗಳೆಂದಕೆ, ಡುಂಡಾಸ್‌ (ಬಾಸ್ಮೇನಿಯಾ), ಸಟಕ್‌. 
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4 ಸ್ಟ 
೧೫೦ ಫಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಜಾರಟೈಟ್‌ : ಪಜೆ, ಸ್ರನಿಕಲ್‌. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : NiC0,. 2Ni(OH) ,. 413,೦() 


ಇರುವ ರೀತಿ: ನಿರಾಕಾರ (ರ) ತೆಳುಸದರಗಳಾಗಿ ; ಜೊತೆಗೆ 
ಒತ್ತು ರಾಶಿರೂಪ. 


ಭೌತಲಕ್ಸಣಗಳು : 


ಕ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 
ಎ :2.6. 
: ಪಚ್ಚಿಹೆಸುರು. 
ಜಗ, ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂಡೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಪೆಯಿನ್‌ ಷೆಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ದ್ವೀಸಗಳ್ಳು ಟಾಸ್ಕೇ 
ನಿಯ್ಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನ್ಯೂಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌ » ರ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, FN ಲ್ಪೆ ನಿಯಾ. 
ಬಿಸ್ಕತೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲವಣಮೂಲ ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಮ: ಬಹುಶಃ 
Bi,0,.C0,.H,o. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ತೆಳುಪದರಗಳಾಗಿ, ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿ ನಂತೆ, ಪುಡಿರೊಸ 
ದಲ್ಲಿ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4,0. 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 7.0. 

ಭೌತಲಕ್ಸ್ಮಣಗಳು : ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರುಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಹಸುರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬೂದು. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು :. ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ್ಥಾಕ್ಸೊ ನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌: 
ಬಾಸ್ಮೇನಿಯಾ, ಬೊಲೀವಿಯಾ, ಮೆಕಿ ಕ್ಲಿಕೋ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಯುಶರೇನೋ ಥಾಲೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; 2C೩C೦ಂ,. U(Co, ) 10H, ೦. 


ಭೌತಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು : ಆರ್ಫ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌' ಹೆರಳುಗಳು, ಹಕ್ಕಿ ಯಾದ ಆಜ್‌ 
ಕಣರೊಪದ ಹರಳುಗಳ ಕೂಡಿಕೆಗಳು, 
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ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು ೧೫೧ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದೆ 3.0. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಬಣ್ಣ : ಹಸುರು, 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ. 
ವಾಗ್ಗೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಯುರೇನಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳ 
'ಜಲಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಟ್ರೈಕ್ಸ್ಪೈನಿಕ್‌ (1). ಹರಳು ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ಕೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಭೌತಲಕ್ಸ ಣಗಳು : ಮೃದು. 

ಬಣ್ಣ : ಪಚ್ಚಿಹೆಸುರಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಹೆಸುರು, 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು  ಬೊಹೀಮಿಯಾದ ಜೋಟಚಿಮ್‌ ಸ್ಟಾಲ್‌ನ 
ಈಲಿಯಾಸ್‌ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೇಫಿನೈಟ್‌ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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೯ ನೈಟಿ ಕ್ರೀಟುಗಳು 


ಬಹುಪಾಲು ನೈಟ್ರೀಟುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ, ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. 


ಸೋಡನೈಟಿರ್‌ (ಚಿಲಿ ಸಾಲ್ವ ಪೀಟರ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೋಡಿಯೆಂ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ » NaNlo,. 
ನೈಟ್ರೊಜೆನ್‌ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್‌ 63.5, ಸೋಡ 36 5. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ” ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ 
ಕೂಪ, ತೆಳುಪದರರೊಪ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರ (bed) ರೊಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು 27 (1071) ಪರಿಪೂರ್ಣ. 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೈ ರೂಸ್ಮ ಅಸರೂಸವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ತ ಬಹುದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ. : 1.5 ರಿಂದ 2.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.24 ರಿಂದ 2.29. 
ಕಾಂತಿ; ಗಾಜುಸದೃಶ, 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪುಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬೂದು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ 
ಹಳದಿ; 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕ, 
ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಣ್ಣ ಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉಬಾರು। ಇದ್ದಿಲಿನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೈಟಿರ್‌'ಗಿಂತ ಕಡಮೆ 
ಶಬ ನಿದೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹಳದಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತ, ಡೆ, ಆದ್ರ ೯ವಾಗು 


ತ್ರ ಡೆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಮ ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ತ್ತದೆ, 609೯ ನಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಮೂರು 
ಪಟ್ಟ ನಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಉತ್ತರ ಚಿಲಿಯ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರಜೆ 
(ಶಗಳ್ಳು ಬೊಲೀ 
ವಿಯಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳ್ಳು. ನೆವಾಡಾ, ಕ್ಲಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿ ಸು ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಉಪಯೋಗ : ನೈಟ್ರೀಟುಗಳ ಒಂದು ಆಕರೆ, ಚಿಲಿಯರಿ ಬಹು 
ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಸ 


ನೆಟೈೈರ್‌ (ಸಾಲ್ಟ್‌ ಪೀಟರ್‌) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೀಟ್‌, KNo, . 
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ನೈಟ್ರೀಟುಗಳು ೧೫ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೋರ್ಲಾ ೦ಬಿಕ್‌; ತೆಳುವಾದ ಬಿಳಿಸದೆರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇತ್ಮೆ 
ಯಂತಹ ಕುಚ್ಚುಗಳು. 

ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (010) ಮತ್ತು (10) ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂಪ್ರತೆ : 2.1. 

ಬಹೆಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿ ರ್ವಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿರು 
ಸಾಗಿ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 'ನರ್ಣರಹಿತವಾದುವು, 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಭೂಮಿಯೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದು ವಿಪುಲ 
ವಾಗಿ ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಇಟಲಿ, ಈಜಿಪ್‌ ಟ್‌ ಅರೇಬಿಯಾ, ಪರ್ಹಿಯ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ 
ಗಳ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ : ಣೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಸಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಜಿ. ಅದು ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಡನೈಟಂ್‌ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತ ಡೆ 
ಅದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಟುಕಿ, ಟಿನೆಸ್ಸಿ, ಮತ್ತು ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ದೆ. 


ನೈಟ್ರೋಕ್ಕಾ ಲೆ ಶಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ಫಿ ಯೆಂ ನೈ ಟ್ರೀಟ್‌,C೩(NO ಖು 
೫೫.೦; ಜಲನಿಮೋಚಕ ರೇಶ್ಮೆ ಕುಚ್ಚುಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತ ಸ ರಾಶಿಕೂಪಗಳಲ್ಲಿ 
ರುತ್ತದೆ. 


ಭೌತಲಕ್ಷ್ಮೆಣಗಳು : ಒಂದು ಪರಿಪೊರ್ಣವಾದ ಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಕೆಂಟುಕಿಯೆಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆ 
ಗಳು. ಆ 


ನೈಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ಗೆಸೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Mg (ಲ್ಯ). ೩. Ho. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ಲ್ಟೈಫಿಕ್‌ ; ನಾರು ಸದೃಶ, 
ಭೌತಲಕ್ಸ್ಮಣಗಳು : ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತಜಿ ವರ್ಣ 


ರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳು, 


ನೈಟ್ರೋ ಬೇ ಕೈಟ್‌ 
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಬೇರಿಯೆಂ ಸೈಟ್ರೀಟ್‌, ಔ೩(N೦,),. 
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೧೫೪ | ವಿವರೆಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಹರಳು ರಚನೆ: ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ - ಟಿಟ್ರಾರ್ಹಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌, 

ಭಾತಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು : ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯ; ವರ್ಣ 
ರಹಿತ, ' 

ದೊರೆಯುನ ಜಾಗ : ಚೆಲ್ಲಿ 


ಗೆರ್ಹಾರ್ಡ್‌ಬೈಹ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲವಣಮೂಲ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ನೈಟ್ರೀಟ್‌ »೮೬(%ಲ್ಮ. 
3Cu(OH),. 

ಹರಳು' ರಚನೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 


ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (100) ಅಸ್ಟೆ (ಣೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ , 
ವಾದುದಲ್ಲ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2.0. 

ಸಾಸೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.43. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಪಚ್ಚಿ ಹೆಸುರು. 


ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು: ೃರಿಜೋನಾದ ಜೆರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿಯ ತಾಮ್ರದ 
ಗಣಿಗಳು, 


ಬುಟ್ಟಿನ್‌ ಬಾಷೈಟ್‌ 
ತಾಮ್ರದ ಜಲಯುಕ್ತ ಕ್ಲೊ ಸ್ಲೀರೋಕೈಶ್ರಿ (ಟ್‌, 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌, ಟಕ್‌ ; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಪ್ಪಟಿ 
ಯಾದ ಸೂಜಿಗಳಂತಿರುತ್ತದೆ. ಬ ಮಣ 


ಬಣ್ಣ : ಆಕಾಶ ನೀಲಿ, 
ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ ು 3.33. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೆಲ್ಜಿಯನ್‌" ಕಾಂಗೋ, 


ಜೂಲಿಯನೈಟ್‌ 


ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನ ಜಲಯುಕ್ತ ಫೈಟ್ರೀಟ್‌. -ಸೂಕ್ಷ ಕ್ಸ್ಮನಾದ ನೀಲಿಯ ತಿ 
ರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾ ಯತ್ನ ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. ನ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ಬೆಲ್ಜಿಯನ್‌ ಕಾಂಗೋವಿನೆ ಕಟಾಂಗ. 
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| ಮ 
ಹ್ಮ ಜರ್‌ ಇ ಎತ್ಟತ್‌” ದ್‌ 


೧೦ ಬೋರೇಟುಗಳು 
ಶೆಕ್ಕ್ಟಿರ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Na,B,0,.4H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌. 
ಇರುನ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪಗಳು (001), (zo1 }, (100), (110) ; 
ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯ ರಾಶಿರೂಪಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸೀಳು : (100) ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; (೫05 )ಸರವಾಗಿಲ್ಲ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2.5. 
ಜಾನ il. 91. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 
ಕೆ ಬಿಳುಪು, 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೈಶದಿಂದ ಸ್ಯಾಟನ ಸದ್ಯ ಕದವರಿಗ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕ. 


ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಇದು ಬ್ಲೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ, ನಂತರೆ 
ಸ್ಚಚ್ಛ ವಾದ ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಗಾಜಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷ ಕ್ಲಣಗಳೆಂದರೆ, ಸಿಬಿರುರೂಪದೆ ಸೀಳುಚೂರುಗಳು (50111067 
cleavage sragmcents)b-#i ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರುವುದು, ಮತ್ತು ಕಡಮೆ 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ. 

ಇರುನ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಕೆಕ್ಟೈಟ್‌ ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತಿತರೆ 
ಜೋರೇಟುಗಳ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡರಾಶಿರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗ ಅದು ಜೇಡಿ 
ಷೇಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 
ಕೆರ್ನ್‌ ಪರಗಣದ ಕ್ರೇಮರ್‌. ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಗ್ರಹ, ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೆಕ್ಕ್ಟೈರ೯ 
ಹೆರಳುಗಳು ಮು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮುದವವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಂಯುಕ್ತ, ಸಂಸ್ಥಾ ನ 
ಗಳ ಬೋರಾನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಹುಭಾಗವು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. 
` ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : NaB,0, (OH),85.0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌. 
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೧೫೩ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಂತಿದ್ದು, c ಗೆ 
ಸಮಾನಾಂತರೆವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; (110) ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರು 
ತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು : (100), (110) ಸರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪುರೀತಿ, ನೆ 

ಭಂಗುರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದೆ2.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಟೈಸಾಂದ್ರತೆ : 1.71. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದೆ ಬಿಳುಪಿನವರೆಗೆ. 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕದವರೆಗೆ. ' 

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಕರೆಗುವಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ. 
ಹರಳು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಜೋರಾನಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. 

ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಆನೀಕರಿಸಬಲ್ಲ ಖನಿಜ, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹ್ಯಾಲೈಟ್‌, ಸನ್ಫೇಟುಗಳುು ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳು, ಇತರ 
ಬೋಕೇಟುಗಳು, ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ನಿಂತ ಇತರ ಮಣ್ಣುಗಳು ಮುಂತಾದವು 
ಸನ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಅಗಾಧ ನಿಶ್ಲೇಷಗಳೆಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ 
ಕ್ರೇಮರ್‌, ಸರ್ಸ್ಸ್‌ ಸರೋವರ, ಇತ್ಯಾದಿ, 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಲಡಕ್‌ಕ ಪುಗಾ 
ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳು. . 
ಕೋಲೆಮನ್ಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : C೩5; 0 (OH). HO. 

ಹರಳು ನೃನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಗಳು, (1೩0) (603) (೩00) (ಇ03») 


(೫೩3) (081) (081) (113) (711), (೩೩೩) ; ರಾಶಿರೊಸ್ಯ ಕಣರೂಸ, 
ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯದವರೆಗೆ. 


ಸೀಳು : (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (001) ಸ್ಪಷ್ಟ. 
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ಜೋಕೇಟುಗಳು 6೫8 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರತೆ : 2.42. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ್ಕ ಬಿಳುಪು, ಹೆಳದಿ ಅಥವಾ ಬೂದು. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ್ಯ ಅನೇಕವೇಳೆ ಹೊಳಪುಯುಕ್ತ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕೆಜೆಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, 
ನಂತರ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಹೆಸುರು 
(ಜೋರಾನ್‌) ವರ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ 
ದಾಗ “ನೀರನ್ನು. ಬಿಡುತ್ತದೆ, “ಅದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ, ಹರಳುರೂಪ್ಕ ಒಂದು 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾ ತ ಸೀಳು, ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ಳಚಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟುಕೆ ಕೊಳ್ಳುವುದು. 


ಇರುವ ರೀತ್ರಿ ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ಸಿಯಾದ ಅನೇಕ 
ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಜತಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಳೆಯ. ಜಾಗಗಳಿಂದರೆ. ಫ್ಯಾರಸ್ಕಾಯ್‌, ಪಶ್ಚಿ ಮ ಟರ್ಕಿ ಸೋವಿ 
ಯೆಟ್‌ ರಷ್ಯಾ. 


ಸಸ್ಸೆಕ್ಟೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 11೫ B0;. (ಇಲ್ಲಿ ೩ ಎಂದರೆ ಜಗ, 71 ಮತ್ತು 
Me); ಬೋರಾನ್‌ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 34.1, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌- 
41.5, ಮ್ಯಾಗ್ದೀಷಿಯಾಎ15.6, ನೀರು ಎ. 8.8. 

“ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಪ್ರಾಯಶಃ ಆರ್ಕೊ ್ಸೀರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ; ನಾರುಯುಕ್ತ ನಾಳಗಳಾಗಿ 

ಇರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ನಸುಗೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಛಾಯೆಯುಳ್ಳ ಬಿಳುಪು. 

ಕಾಂತಿ : ರೇಶ್ಮೆ ಸದೃಶದಿಂದ ಮುತ್ತುಸದ್ಭಶೆದವರೆಗೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕಕೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0, 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.12. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಂದವರ್ಣವನ್ನು ತಾಳಿ, ತಟಸ್ಥ 
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ಗ] ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ನೀರನ್ನು ಒದೆಗಿಸುತ್ತ ಜೆ, ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಂತರ 
ಅಳ್ಳ ಜ್‌ ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ನೆನೆಸಿದರೆ, ಅದು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ವನ್ನು 
ತಾಳುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೋಪೈಪಸ್‌ ಮುಂಡೆ, ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ನಾಳ 
ರೀತಿಯ ಮುದ್ದೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾ ಲೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹಳದಿಯುಕ್ತ 
ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಶ್ಮಲ ಇವಾಕಕಗಳೊಡನೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪರವಾದ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತನಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗು 
ತ್ತಜಿ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನ್ಯೂ ಜೆಶ್ಸಿಯ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ಫಕ್ನೇಸ್‌ ಬಳಿ, 
ಫ್ರಾ ಕೆ ನೈಟ್‌, ಜಿಂಕೈಟ್‌ ಸ ವಿಲ್ಲೆ ಮೈಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಡನೆ. 


ಲಡ್‌ನಿಗೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಪ್ರಾಯಶಃ 31/80. B, 0, Feo. FeO, 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ ; ಆರ್ಫ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನಾರುಯುಕ್ತ ರಾಶಿ 
ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ. : ಕಪ್ಪುಯುಕ್ತ ಹಸರ ಸಂಖ ಕಪ್ಪು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.0. ಸ ಸ 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 4.0. 
ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. 


ಡೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸಂಯುಕ್ತ: ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, ಉಟ್ಕಾ ಕೊರಿಯಾ, 


ಬೋರಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Me, CINE 0 ಭಗವ SMgo. MgCl, 
7B,0,: 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊರ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಐಸೋಮೀ 
ಟ್ರಕ್‌ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌. ಆದರೆ ಅದರೆ ಅಣು ರಚನೆ ಆಕ್ಲೊ ರ್ಚಾ ಂಬಿಕ್‌' ಮತ್ತು 
ಹುಸಿ ಐಸೋಮೀಟ್ರಿ ಕ್‌ 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಘನ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರ ಡ್ರಲ್‌, ಅಥವಾ ಈ ಕೃಹೀಡ್ರ ಲ್‌, ಅದಲ್ಲದೆ 
ಜಡೋಡೆಕಹೀತ್ರಲ್‌. ಹರಳುಗಳು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ. ಅಥವಾ ಇತರ 
ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮುಖಗಳು ೦ (1೩೩) ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ “ಮತ್ತು "'ಸಯನಾಗಿರತ್ತವೆ, 
೦ (೩11) ಮಂಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸನುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
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eC Sek 3 


ಜೋಕೇಟುಗಳು cue 


ಸೀಳು : ೦, ೦, ಸ್ವಲ್ಪಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ, ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರೆ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7.0, ಹೆರಳುಗಳದ್ದು. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂಪ್ರತೆ : 2.9. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶ, ವಜ್ರಸದೃಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹಳದಿ, ಹಸುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 
ಪಾರದರ್ಶಕಕೆ : ಲಫೆಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ; ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 
ದ್ವಿವಕ್ರೀಕರಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಸಡಿಸುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : ರಾಶಿರೊಪದ ಬಗೆಯು ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡು 
ತ್ರದೆ. ಬೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಎರೆಡು ಬಗೆಗಳೂ ಬಳಿಯ ಹರಳು ರೂಸದ ಮುತ್ತಾಗಿ 
ಕರಗುತ್ತವೆ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ ; ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 
ಅಧಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆಳವಾದ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾ ಯಿಸಿಡಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಆಳನಾದ 
ಆಕಾಶನೀಲಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆನ್ಲು ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಡೆ. 
ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನ್‌ ಹೈಡ್ರೈಟ್ಸ್‌, ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಅಥವಾ ಲವಣಗಳ 
ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಜೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳಿಂದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾನೋವರ್‌, 
ಹೋಹೆನ್‌ಫಲ್ಸ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಯೂಲೆಕ್ಸೆ ಜ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂಗಳ ಜಲಯುಕ್ತ 
ಬೋರೇಟು, ಬಹುಶಃ 7೫೩೮೩೫೦, 8ಡ್ಕ ೦; ಜೋರಾನ್‌ ಟ್ರಿ ಸಲೆಕ್ಟೈಡ್‌ವ 
43.0; ಸುಣ್ಣಿವ 7.7, ನೀರು೭35.5. 

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಇದು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೋ 
ಫೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗಿ, ಸ ಚ್ಛೆ ಗಾಜಿನ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾ ತಲೆಯನ್ನು ಆಳವಾದ 
ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲ ನೊಡಕ” ಒಡ್ಡಿನ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯ 
ಜ್ವಾಲೆಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಳ ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ; $ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವು 
ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗುತ್ತ ಜಿ. ದ್ರಾ ್ರಾನಣವು ಆಲ್ಫಲಿ ಪ್ರತಿ 
ಕಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
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"ಗು ; 
ಸಟೆ ೫ EON 
ಗ್ಗ ಸಿ ಘ್‌ [3 ೫ pS MT 


6೬6 ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ: 


ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಚೆಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು, 
ನೋವಸ್ಫೋಷಿಯ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಜರ್ಮನ್‌ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಿ. ಎಲ್‌. ಯೊಳೆಕ್ಸ್‌ ಎಂಬುವರೆ ಜ್ಞಾ ಪ 
ಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. 


೧೧ ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು 


ಮ್ಯಾಸ್‌ಕ್ಯಾಗ್ಗೈಟ್‌ < 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, ( NH} So: 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
` ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುಸದರದಂತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾ ಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಟಗಳ 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ. 
ಸೀಳು : (001) ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂಶ್ರಕೆ : 1.76. 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಹಳದಿ, ಹಸುರು. 
ಇರುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಎಟ್ಟ್ವಿ ವೆಸೂವಿಯಸ್‌ ಮುಂತಾದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಪೆರುವಿನ ಛಿಂಚ ಮತ್ತು ಗ್ವಾನಪೆ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ, 


ಥೀನಾಕ್ನೆ ಜ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Nಡ್ಠ 80. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು. ಪಿರಮಿಡಲ್‌್‌ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು 
ಗಳ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಅಗಲಪಟ್ಟಿ ಗಳಂತೆ ; ಜೊತೆಗೆ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ. 

ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.7. 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ ಃ 2.68. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಕಂದುಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, 

ನಿರ್ಣಾಯಕಲಕ್ಷಣಗಳು : 235°€ಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಏಕಾಕ್ಷರೊಪದ(uniaxial) 
ಮೆಬಾಥಿನಾಕ್ನೆ ಬಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಕಾಕಸಸ್‌ ಸರ್ವತಗಳ್ಳು 
ಸೈಯಿನ್‌; ಡಿಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 
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೧೬೨ ನಿನರಣಾತ್ಮಳ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (K Na}, SO, 

ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ; ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಸ, ತೆಳುಸದರ 
ಗಳಾಗಿ. 

ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳ ರೀತಿಯ ಸೀಳು, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0, 

i ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ-ಃ 2.7. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯ. 

ಬಣ್ಣ ; ಬಿಳುಪು, 

ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳ ಲಾನಾಗಳ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ವೆಸೂವಿಯಿಸ್‌ನ ಲಾವಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತೆಯೇ ವಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹನಾಯ್‌ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಗ್ಲಾಜಿಕೈಟ್ಟ್‌ ; 

ಗ 

ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ; Na250,, ೧೩5೦೬, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕಿಕ್‌... 
. ಇಗುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಅಗಲನಟ್ಟಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ €(001\ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ವಾಗಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು ; 0 (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, 

ಬಿರಿತ: ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ. 

ಭಂಗುರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2,5 ರಿಂದ 3.0, 

ಸಾಪೇಕ್ಟಸಾಂದ್ರತೆ : 2.7 ರಿಂದೆ 2.85. 

ಕಾಂತಿ ಗಾಜುಸದೃಶೆ, 

ಬಣ್ಣ : ತೆಳುಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬೂದು, ಕೆಲವುವೇಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು. 

& 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 
ಕುಚಿ : ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಪ್ಪು. 
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ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು ೧೬೩೭ 


ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬ್ಲೊ ್ಲೀಪ್ಸೆಪ್‌ಮುಂದೆ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಬಿಳು 
ಪಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಳಿಯ ಎನ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾ ತಲೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಳದಿಗೆ 
ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯಕ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಕರಗಿ? 
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮಣಿಯಂತಾಗುತ್ತ ದೆ. ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ಞಾ ಲೆಯೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವು 
ಇದ್ದಿ ರ್ವಿಲಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತ ಡೈ ಕರೆಗದಿರುವಂತಹ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಿಕ್‌ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು. ಟು 
ಮಾಡುತ್ತ ಜೆ. ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲೋರಿಕ್‌' ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ ದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ "ತನ್ನ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು. 

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ ಲ್ಬೀಟಿನ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು, ಬಿಡುತ್ತ ನೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವಾಗ ಅದು 
ಪೂರ್ತಿ ಕರಗುತ್ತ ಸ 

ಇದು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಇದು ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳ ಉಪ್ಪು ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಮೇಲ್‌ ಬವೇರಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 
ಪಂಜಾಬ್‌, “ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊರೆಯು 
ತ್ತಜಿ. 


ಬೀಕೈಟ್‌ (ಭಾರವಾದ ಸ್ಟಾರ್‌, ಬೀಕೈ ಟಿಸ್‌) 


ರಾಸಾಯೆಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, 8೩5೦, ; ಗಂಧೆಕದೆ ಟ್ರಿ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 34.3, ಬೇರಿಟಾ 65.7. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಆಕ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌, 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾ ಇಗಿ ಅಗಲಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ € (001) 
ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೊರವಿಸ್ತ ರಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದುಗೂಡಿರುತ್ತನೆ. ಇವಕ್ಕೆ b-ಅಕ್ಸ ಇಂದೇ ಇಸುತ್ತದೆ; ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಬಹುವೇಳೆ b- ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, 6 (108) ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನ 
ವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ 0-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ ಸಮಾನಾಂತರ, ೩೬ (1೩0) ಪ್ರಧಾನ, ಇದಲ್ಲದೆ ೩- 
ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ, 0(011) ಪ್ರಧಾನ; ಇದಲ್ಲದೆ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ನಾಕು 
ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಅಥವಾ ತೆಳುಹಲಗೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒರಟಾದ ತೆಳುಹಲಗೆ 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.ಈ ತೆಳುಪದರಗಳು ಒಳಸಂಕುಚಿಸುತ್ತವೆ (೦0816786)ಅೆಥೆವಾ 
ಬಾಗಿ ಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿಯ ಹಾಲುಗಲ್ಲಿನಂತೆ, ಮಣ್ಣು ಸದೃಶ 
ವಾಗಿ ಇರುವುದೂ "ಉಂಟು. ಬಣ್ಣಗಳು ಕೆಲವುೇಳೆ ಸ್ಟಾಲಗ್ಮೆ ಸಟಿನಕ್ಷಯಂತೆ ಪಟ್ಟಿ 
ಪಟ್ಟಿ ಯಾನಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಸೀಳು: 0.003) ಫರಿಪೊರ್ಣ ; m (4 3 )ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಅದಲ್ಲದೆ b (01೦) ಅಪರಿಪೊರ್ಣ: 
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೧೬೬ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3.5. 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 4.3 ರಿಂದ 4.6. 
ಕಾಂತಿ:ಗಾ ಾಜುಸದ್ಭಶ್ಯ ಗೋಂದುಸದ್ಳ ಶಕ್ಕೈ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ; ಕೆಲವುವೇಳೆ (001) 
ಮೇಲೆ ಮುತ್ಸುಸ ಸದೃಶ್ಯ 71 (440) ಮೇಲೆ" ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ; ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಳದಿ, ಸ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು, 
ಮಂದೆಕಂದು. 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ, ಅಸಾರದರ್ಶಕದನರೆಗೆ. ಕೆಲನುವೇಳ್ಳಿ, 
ಉಜ್ಜಿ ದಾಗ ಕೆಟ ಸವಾಸನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ 
ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಹಂಗೇರಿ ಡರ್ಬಿಷೈರ್‌, ಕ್ವಿ ಕ್ಷಿಬೆಕ್‌. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು ಎ 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಪ, ಅನಂತಪುರ, ಕರ್ನೂಲ್‌ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಾಮೇಟ್‌ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; ಬಿಹಾರದ ಸಿಂಗಭೂಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಪುಶೂಲಿಯಾಗಳ ನಡು 
ವಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಹಿಮಾಚಲಪ್ರ ದೇಶದ ಸಿರ್‌ಮೂರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜಪುರ್‌, 
ಖಜ್ಞಾರ್‌ ಮತ್ತು ತತ್ಸಾನ; ಮಧ್ಯಸ್ರ ದೇಶದ ಜಬ್ಬಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ "ಮತ್ತು ದೀವಾಸ್‌ 
ಜಲ್ಲೆ; ಮದ್ರಾಸಿನ ಉತ್ತ. ರ ಆರ್ಕಾಟ್‌ಜಿಲ್ಲೆ, ತಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂ ರು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಗಳು ರಾಜಾಸಾ ನದ ಆಲ್ವಾರ್‌ ಮತ್ತು 'ಭರತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು. 


ನಹುಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬ್ಲೋಫೈಫ್‌ ಮುಂಜಿ ಇದು ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಕರುಗುತ್ತದೆ, ಜಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿಯುಕ್ತನಾಡ ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಜಿ, 
ಕರಗಿದ ವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ನ? ಆಲ್ಫಲಿ ಶ್ರತಿಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು 
ತ್ರಜಿ, ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸ Fy 4ಡಿಗೆ ಅಸಕರ್ಸಿತವಾಗುತ್ತ ದೆ, 
ಸೋಡಡೊಂದಿಗೆ ಅದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಮುತ್ತ ತ್ರನ್ನೀಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು 


ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹೆಪ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಮುದ್ದೆಯನ್ನಿ ಬಾ ತ್ತಜಿ, ಈ 
ಮುದ್ದೆಯು ಹರಡಿ ದ್ದಿ © 
ನೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 5 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ; ಹಚ್ಚು ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ, ಸೀಳು, ಆ 
[) ದ್ರಾ ತೆ ಬ್ಲೋ 
ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾ ತೆಗ ಹಸುರು ಬಣ ವನ್ನು ನಗರ ಮ 
ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಬೇಕ್ಕಟ್‌, ಬೇರಿಯೆಂ ಲೋಹನನು 


ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಖನಿಜ. ಅದು ನಾಳಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
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ಸಳ್ಕೇಟುಗಳು ೧೬೫ 


ಪಾತ್ರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆಸೆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲ ರೂಸವಲ್ಲಿರುತ್ತಡೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಸ್ಮತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ 
ಸತು, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಿಕಲ್‌, ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅದುರುಗಳ 
ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕವೇಳೆ ಅದು ಸ್ವಿಬ್ಬೈಟ್‌, ಪ್ಲೂಕೈಟ್‌, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌, 
ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌, ಡಾಲೋಮೈಟ್‌, ಸೈಡೆಕ್ಸಿಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಅದು ಹೇಮಟ್ಟಿಟ್‌ ಶೇಖರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಾಳಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನೇಳೆ ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಕವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ಸಲ ಅಮಿಗ್ಗ ಲಾಯ್ಡ್‌ , ಪಾರ್ಫಿರಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪೊಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿ 
ಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗನ್‌ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುರೂಪದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಉಪಯೋಗ : ಬೇರಿಯೆಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೆ ಬು ಆಕರ ; ಸಕ್ಕರೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ 
ಉನಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಅರೆದು ವರ್ಣವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ (pigment) ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತೂಕಬರಿಸಲು ಉನೆಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಸೆಳೆಸ್ಟೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸ್ಟಾಂಸಿಯೆವರ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, 5॥5೦[ ; ಗಂಧಕದ 
ಟ್ರಿ ಕೆಕೆ ಕಡ್‌ 543.6, ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯ-56.4. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು 
ಬೇರಿಯೆಂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೊ ರಾ ೦ಬಿಕ್‌. ; 

ಇರುನ ರೀತಿ : ಇದರ ಹೆಸಳುಗಳು ಬೇರೈಹ್‌ನ ಹರಳುಗಳು ಇರುವ ರೀತಿಯನು 
ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರ, (001)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌, ೩-ಅಕ್ಷ ಅಥವಾ ಬ-ಅಕ್ಷಸ್ಸೆ ಸಮಾನಾಂತರ ; ಇನ್ನೂ ಅಪ 
ಕೊಪವಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಕಾರ ; ಜೊತೆಗೆ ನಾರುಖುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ; 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಗೋಳಾಕಾರ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಣರೂಪ. 

ಸೀಳು : ೦.001) ಸಂಪೂರ್ಣ ; m(110) ಸರಿಸುಮಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣ. b 
(010) ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3ರಿಂದ 3.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.95 ರಿಂದ 3.97. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮುತ್ತುಸದೃಶ. 


ಒಕೆ : ಬಿಳುಪು, ` 
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೧೬೬ ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನೀಲಿ, ಕೆಲನು ವೇಳೆ ಕೆಂಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘುಸ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಸೆಲೆಸ್ಟೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಿನೆ. 

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯು 
ತ್ತದೆ, ಕರಗಿ, ಬಿಳಿಯೆ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಹಿಯೆ 
ಳೇಪಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

(೨) ಕರಗಿದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಸಕರ್ಷಿತ ಜ್ವಾಲೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುವಂತಹ ಹೆಸ್ಯಾಹಿಕ್‌ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಗೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫೋಹಾಲ್‌ಗಳೊಡನೆ 
ಸತ್ಯರಿಸಿದಾಗ ಇದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೆಂಪು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೫) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ, ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಬೇಕೈಟ್‌ನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. 

(೬) ಅನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ವಿಶಿಪ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಆಕಾರ, ಸೀಳು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ, ಬ್ಲೋ 
ಪೈನ್‌ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ಕ್ಸ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳಂತೆ ಆಮ್ಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೆಯದಿರುವುದು. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, 
ಸ್ವಿಟ್ಲಿಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಟಲಿ, ಸಿಸಿಲಿ, ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್‌, ಗ್ಲೌಸೆಸ್ಟರ್‌, ಈಜಿಪ್ಟ್‌. 
ಅ್ಯಂಗ್ಲೆ ಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯ&ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀಸದ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, Pb SO, ;`ಗಂಧಕದ ಟ್ರಿ $ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌-26.4, ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌-73.6, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ "ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 

ತನುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ (001)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ಅಗಲಪಟ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು 
ಅಕ್ಷ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ೫. (110), 4 (102) ಮತ್ತು © (011) (ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ" 


Dd 
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು) ; ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಿರಮಿಡು ಗಳಾಗಿ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಸ 
ಸ್ಪ್ಯಾಲಕ್ಟ್ಮೈಟುಗಳಂತೆ ; ಗಂಟುರೂಸ 


ದಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಪದಿಂದ ಒತ್ತುರಚನೆಯವರೆಗೆ ; ಸ್ನ್ಯಾಲಕೆ 
ದಲ್ಲಿ (nodular). 


ಸೀತು ೩ 0 (001), m (110) ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆದರೆ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತದೆ. 
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AEE 4" 


ಸಳ್ಳೇಟುಗಳು ೧೬೭ 


ಬಿರಿತ ; ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಬಹಳ ಭಂಗುರೆ. 
ಣ್ಯ: 2.75 ರಿಂದ 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 6.3 ರಿಂದ 6.39. 
ಕಾಂತಿ : ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಜ್ರ ಸದೃಶ ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಗೋಂದುಸದ್ಳ ಶದಿಂದೆ ಗಾಜುಸದ್ಭ ಶೆ. 
ಣ್ಣ : ಬಿಳಿ, ದ ಬೂದು, ಹಸುರು ಮತ್ತು, ನೆಲವು ವೇಳೆ ನೀಲಿ, 
ಒರೆ « ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋ ಫೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 
(೨) ಮೇಣದೆಬತ್ತಿ, ಯ ಜ್ಯಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಗುತ್ತದೆ. 
(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಸ್ನ ೀಚ್ಚವಾದ ಮುತ್ತಿ 
ನಂತಹ ವಸ್ತು ವಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಇದು. ಅರಿದಮೇಶೆ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ಡೆ 
(೪) ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೊರೆಯುತ್ತಾ ಸೀಸಲೋಹವಾಗಿ ಅಪ 
ಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 


- (೫) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ, ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ, ಅಸಕರ್ಷಿತ ಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ 
ಸಿದಾಗ ಅದು ಸೀಸಲೋಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಡೆ. ಸೋಡವು ಇದಿ ನಿಂದ ಹೀರೆಲ್ಪಡು 
ತ್ತದೆ, > 

(೬) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದು ಕಷ್ಟ. 

ನಿಶಿಸ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು : ಹೆಚ್ಚು ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ ವಜ ಜ್ರಸದೃಶ ಕಾಂತಿ, ಸೀಳು 
ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಸೀಸ ವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ನೈಟಿ ಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ನೊರೆಯು 
ವುದು. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಅ್ಯಂಗ್ಲೆ ಸೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ 
ಖನಿಜ. ಇದು ಸೀಸದ ಸಲ್ಫೆ 3ಡ್‌ನೆ ಉತ್ಪರ್ಷಣದಿಂದ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಇದು 
ಸೀಸದ ನಾಳಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರುತ್ತದೆ. ಇದರೆ ಹರಳುಗಳು ಬಹು 
ವೇಳೆ ಗೆಲೀನಾದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ರುತ್ತೆವೆ. . ಅಧವಾ ಇದು ಮಣಿ ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಬದಲಾಗದ ಗೆಲೀನಾದ ಕಣಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ಪದರಗಳನ್ನು. ರಚಿ 
ಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಬಹೆಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಖನಿಜ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ಸ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ವೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯಾ, ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ 
ದ್ವೀಪ, ಸೈಯಿನ್‌, ವೇಲ್ಸ್‌, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ನೈರುತ್ಯ ಆಸ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಸೌತ್‌ನೇಲ್ಸ್‌, 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಉಹಯೋಗ : ಇದೊಂದು ಸೀಸದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದುರು. 


್ಯನ” ಹೈಡ್ರೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ' ಜಲರಹಿತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, Ca 5೦್ಮ. 

ಗಂಧಕದ ಟ್ರಿ ಫ ರೆಕ್ಸೈಡ್‌ 58.8, ಸುಣ್ಣ 41.2. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೊ (ರ್ಹಾಂಬಿ5್‌, 

ಅನಳಿಗಳು : (1) ಅವಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 4 (012), (i) r (101). 

ಕೆಲವುಸಲ ಅವಳಿಗಳು ತೆಳು ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ರಿಸ್ಮಾ ಕಲಿಕ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಸೀಳುಸಾಧ್ಯ, ನಾರುಯುಕ್ತ, ಹೆಲಗೆರಚನೆ, 
:ಕಣರೂಪ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅಸ್ಪ ಎಶ್ರ (impalpable). ' 


ಸೀಳು : ಮೂರು ಸಿನಕಾಯ್ಡ್‌ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನೀಳ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚೂರು 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ; 0 (001) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ॥ (010) ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ, 
೩ (100) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆ. ಐ 


ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಿಬಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಭಂಗುರೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3ರಿಂದ 3,5, 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ ; 2.899 ರಿಂದ 2.985. 


ಕಾಂತಿ : ೦ಮುತ್ತು ಸದೃಶ್ಯ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ; 
೩ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಿಡ್ಡುಸದೃಶ ; | ಗಾಜುಸದ್ಭಶ ; ರಾಶಿರೂಪದ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂತಿಯು ಗಾಜುಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು, ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂತಿಯ ಕಜಿಸಿ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಬೂದು, ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಫೆ ಇಯೆಯಿಂದ 
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ; ಅದಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು. 8 ಪ್ರತ ಸ 


- ಒರೆ: ಬೂದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಳುಪು. 


ಬಗೆಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಾರುಯುಕ್ತ, ಸೂಕ ಕಣಯುಕ. ಜಿಕಿರೊಪದ 
ಕಣಯುಕ್ತ, ಶಿಲಾಲವಣದ ಘನಗಳ ರೀತಿ ಇರುವ ನ ತ 


ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಸೈಪ್‌. ಮುಂದೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಂಪಿ 
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ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು 0೬೯ 


ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 
ಸಡಿಸುವಂತಹ ಪಚ್ಚೆ ರೀತಿಯ ಮಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ಚ 

(3) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸಲ್ಸ್ಪೈಡಾಗಿ 
ಅಪಕರ್ಷಿಸೆಲ್ಪಡುತ್ತಥೆ. 

(೩) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೋಳಕವಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬೇಕೈಟ್‌ನಂತೆ ಇದ್ದಿಲಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಭಜಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು 
ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡುವಂತಹೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

(೪) ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅವ್ಲು ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟಲಕ್ಸ್ಮಣಗಳು : (೧) ಮೂರು ನೀಳ ಚೌಕಾಕಾರದ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೀಳು. 

(೨) ಜಿನ್ಸಮ್‌ಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(೩) ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳಂತೆ ಅಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 

.... ೊರೆಯುನ ಪ್ರಠೇಶಗಳು : ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಗಳಲ್ಲೇ ಆ್ಯನ್‌ ಹೈಡ್ರೈಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಖನಿಜಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಜೊತೆ 
ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಜ ರಚನೆ (sedimentary forma- 
tion) ಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳೊಡನೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ 
ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಹ 


ಯುಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲೂ, ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳ ಬಾದಾಮಿಯಾಕಾರದ ಪೊಟಿರೆಗಳಲ್ಲೂ 


ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಆನ್‌ ಹೈಡ್ರೆ ರ್‌ ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆಂಡ್‌, 
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ಟಿರಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಮೇಲ್ಬವೇರಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಟಕ್ಷಿ ಂಡ್‌, ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ 
ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಬ್ಯಾಸನ್ಸೈಟ್‌ 

ರೂಸಾಯೆಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲಾ 80,. ಇದು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಬಿಳಿಯ 
ಹರಳುಗಳಂತಿದ್ದು, ಜಿಸ್ಸಮ್‌' ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿ 
ಕುವ ಸೂಜಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುವು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ತ್ತದೆ. 

ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 2.69 ರಿಂದ 2.76. 

ಇದು ಕೆಂಪುಕಾನಿನಲ್ಲಿ ಆೃನ್‌ ಹೈಡ್ರೈಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಸೂವಿ 
ಯೆಸ್‌ ಅಗ್ತಿಸರ್ನತದಿಂದ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಟ್ಟಟ್ಟ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ 
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೧೭೦ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಜಿಂಕೊಸೈಟ್‌ (7 5೦.) 

ಇದು ಸ್ಪೆಯಿನ್‌ನ ಆಲ್ಮಗ್ರೀರಾ ಎಂಬ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆರಳುಗಳ 
ರೂಸದಲ್ಲಿಯೊ (60)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಯೂ. ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. | 
ಹೈಡ್ರೋ ಸೈಯನ್ಸೈಟ್‌ (Cu 5೦.) 

ವೆಸೂವಿಯಸ್‌ನ -ಹೊಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ (1868) ತೆಳು ಹಸುರಿನಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ 
ಗಳವರೆಗಿನ ತೆಳುಪದರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. 
ಕ್ರೋಕಾಯ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಸೀಸದ ಕ್ರೋಮೇಟ್‌, ೫0೦೦೩ ; ಕ್ರೋಮಿಯಂ 
ಟ್ರ್ಯಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 31.1, ಸೀಸದ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ ೩68.9. 


ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಳ್ಲೈನಿಕ್‌. ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮ್ಯಾ 
ಟಿಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅನರಿಪೂರ್ಣವಾದ 
ಸ್ಥ ಂಭಾಕಾರ ಮತ್ತು ಕಣರೊಪ. 


ಸೀಳು : 7% (110) ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ, 0 (001) ಮತ್ತು, (100) ಅಷ್ಟೇನೂ 
ಸ್ಫಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಬಿರಿತ : ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮದವರೆಗೆ, 
ಛೇದ್ಯ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಟೆಸಾಂದ್ರತೆ : 5.9 ರಿಂದ 6.1. 
ಶಾಂತಿ : ವಜ್ರಸದ್ಭಶದಿಂದ ಗಾಜುಸದೃಶದವರೆಗೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಹೈಯೆಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪಿನ ಅನೇಕ ಛಾಯೆಗಳು. 
ಒರೆ : ಕಿತ್ತಲೆ ಹಳದಿ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿ 


ಹನ: ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಿ ಆರಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯು 
ಪಲ ಜೆ 


(೨) ಬ್ಲೊ (ಪೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಉರಿದು, ಸೀಸಲೋಹವಾಗಿ ಅಸ 
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ಸಳ್ಳೇಟುಗಳು ಕ pp 
ಕರ್ಷಿತವಾಗಿ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೆ ಡ್‌ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು, ಸೀಸದ 
ಮೇಲ್ಸದರವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ರೆಂಜಕದ ಲವಣದಜೊಡನೆ ಅದು ಎರಡು ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ (ಉತ್ಕರ್ಷಕ 
ಮತ್ತು ಅಸಕರ್ಷಕ) ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸುರಿನ ಗೋಳಕವನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಹೊರೆಯು ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ದ್ದಿ ್ರಿತೀಯೆ ಮೂಲದ ಖನಿಜ, 
ಕ್ರೋಮಿಕ್‌ ಆನ್ಲವುಳ್ಳ ಬಿಸಿ ದ್ರಾ ವಣಗಳು ಸೀಸದ ನಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ರಿಂದೆ ಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇರುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, 
ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು (ಕಷ್ಟಾ) )» ರುಮೇನಿಯಾ, ಭಾಸ್ಮೇನಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಫಿಲಿ 
ಫೈನ್‌ ದ್ವಿ ದೀಪಗಳು, ಆ, ್ಯರಿಜೋನ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಲೆಡ್‌ಹಿಲ್ಲೈಜ್‌ 

ರಾಸಾಯೆನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀ ಸದ ಸಲ್ಫೋಕಾರ್ಜೊನೇಟ್‌, 4PbO. SO. 
2C0g.H4O ಅಥವಾ PbSO,. 2PbCO. Pb (OH) ; ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 7.4 ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ 8.2, ಸೀಸದೆ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 82.7, 
ನೀರು ೭1.7. ಕ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕೆ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 


ಅನಳಿಗಳು : ಆವಳಿ ಮಟ್ಟಿಕ್ಷೇತ್ರ ೫: (110), ಆ ಕ್ಯರಗೊನೈಟ್‌ಸದ್ಭಶ. ಹರಳು 
ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ € (001)ಗೆ ಸ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ 


ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತವೆ. 
ಸೀಳು : ೦ (001) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ೩ (100) ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 
ಬರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ, ಕಾಣುವುದೇ ಅಪರೊಪ. 
ಛೇದ್ಯವೆಂದೇ ಅನ್ನಬಹುದು. 
ಣ್ಶ : 2.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಟಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.26 ರಿಂದೆ 6.44. 
ಕಾಂತಿ: € ಮುತ್ತುಸೆದೃಶ, ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳು ಗೋಂದುಸದೃಶ, ಸುಮಾರಾಗಿ 
ನಜ್ರಸದ್ಭಶ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ, ಹಸುರು ಅಥವಾ ಬೂದು: 
ಒಕೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಸ್ಪಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
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ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋ ಸೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮಿ 
ಸುತ್ತಾ (17025009) ಕರೆಗುತ್ತದೆ ನಂತರೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಆರಿಸಿದಾಗ ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಇದ್ದಿ ಲಿನೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪಕರ್ಷಿತನಾಗು 
ತ್ತದೆ. 

(೩) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯ”: 
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೪) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಸೀಸದ 
ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ಅದ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೫) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, 

ಇರುನ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಲೆಡ್‌ಹಿಲ್ಲೈಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ 
ಖನಿಜ. ಇದು ಸೀಸದ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಗೆಲೀನಾ ಅಥವಾ ಸೆರುಸ್ಸೈಟ್‌ಗಳ ಬದ 
ಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಡೀ 
ನಿಯಾ, ಸ್ಥಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಸಾಮರ್‌ಸೆಟ್‌, ಡರ್ಬಿಷೈರ್‌, ಟ್ಯೂಸಿಸ್‌, ಉಟಾ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
ಸಾಯೆನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 7495೦, . 1001. 3H40. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣರಾಶಿರೂಪ ಮತ್ತು 
ತೆಳು ಪದರರೂಪಗಳಲ್ಲಿಕುತ್ತದೆ 

ಸೀಳು : (110), (100)ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 

: ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 2.1. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಮಂದ ಮಾಂಸಗೆಂಪು. 

ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಇದು ಉಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ಇದು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಗ್ಯಾಲೀಸಿಯಾದ ಕಾಲುಜ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದವಾದ 


ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತದಜೆ.ಇದು ಜೊರೆಯುವ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, 
ಬ್ರನ್ಸ್‌ವಿಕ್‌' ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಸಳ್ಳೇಟುಗಳು ೧೩೩, 


ಕೊನೆಲ್ಲೈಟ್ಟ್‌ | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹುಶಃ ೦% $0,. 2೦೦, 19 Cu (೦ಚ್ಮ. 
H,0. 
ಹರಳುಗಳು : ತೆಳ್ಳಗೆ, ಷಡ್ಭು ಜಾಕಾರದ ಸ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 3.4. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 


ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಳುಪು, 


ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಕಾರೆನ್‌ವಾಲ್ಕ್‌ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ್ಕಾ 
ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಜ್ರೋಖನ್‌ಟೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರದ ಲವಣಮೂಲ ಸಲ್ಫೇಟು, ೦ 5೦್ಮ- - 
3Cu(OH),. ಅಥವಾ 401೦. 80,. 31,೦ ; ಗಂಧಕದ ಟ್ರಲಕ್ಸೆ ಫ್‌ 
17.7, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌' ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ. 70.3, ಸೀರು ಎ 12.0, 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 


ಇರುವ `ೀತಿ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಸೊಜಿಯಾಕಾರೆದ ಹೆರಳುಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 
ಮತ್ತು ತೆಳುಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾ 
ಕಾರದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ) (010) ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; m (ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.0 ರವರಿಗೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.9. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸೆದೃಶ್ಯ ಸೀಳುಮುಖ ರ (010)ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತ್ತುಸದೃಶ. 
ಬಣ್ಣ : ಪಚ್ಚೆ ಹಸುರು, ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸುರು, 

ಒರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುಹಸುರು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತ 
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ಕ 


೧೩೪ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವನ್ನು (ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ), ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಕಪ್ಪಾ 
ತ್ತದೆ, 
ಶೆ (೨) ಬ್ಲೋಸೈಫ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರಲೋಹನನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌, ಆಮ್ಲ ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೃಕ್ತಸಡಿ 
ಸುತ್ತದೆ. 

ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು; ಬ್ರೋಖನ್‌ಟೈಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ. ಇದು 

ತಾಮ್ರ ಶೇಖರಣೆಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಊರಲ್‌ 
ಪರ್ವತಗಳು, ರುಮೇನಿಯಾ, ಸಾರ್ಡೀನಿಯ್ಕಾ ಕಾರನ್‌'ವಾಲ್‌, ಐಸ್‌ಲೆಂಡ್‌, ಆಲ್ವಿ 
ರಿಯಾ ಕೈಜುತ್ಯಆಸ್ರಕಾ, ಉತ್ತರ ಚಿಲಿ, ಅೃಂಟೋಫ್ಯಾಗಸ್ಟಾ, ಬಾರಪಾಕ, ಅಕಂ 
ಕಾಗುವಾ ಮುಂತಾಜಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲಿ 
ಅ್ಯರಿಜೋನ, ಉಟಾ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ 


ಪ 


ಮಿರಾಬಿಲೈಟ್‌ (ಗ್ಲೌಬರ್‌ ಲವಣ) 

ರಾಸಾಯಓಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ » Nag 5೦. 
10H,0 ; ಗಂಧಕದ ಟ್ರ್ಯಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಹಾ24.8ಸೋಡ ಎ 19.3, ನೀರು = 55.9. 
... ಹಳಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌.ಇದರ ಇರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು 
ನೈರಾಕ್ಸೀನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕ 

ಬಿರತ: ೩ (100) ಪರಿಪೂರ್ಣ ; € (001), b (010), ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ, | | 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1.5 ರಿಂದ 2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಟಸಾಂದ್ರಕೆಃ 1.481. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶ. 

ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು. ನರ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಂಪು, ನಂತರೆ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಉಪ್ಪುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿಗಳು. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ನೀರನ್ನು 
ಹೊರಬಿಡುತ್ತದೆ. 
| (೨) ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹಳದಿಯ ಬಣ್ಣ ನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ರಾವೃ. 
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ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು ತ್ರ 6೭೫ 
ಗ) ತೆ ಶುಷ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳು 

ತಜಿ ಇ ಈ 

- ಡೊೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಹ್ಯಾಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಜಿಸ್ಸಮ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಆಸ್ತಿ ಯಾದೆ ಉಪ್ಪು ಸಂಗ ಗ್ರಹೆಗಳು,ಸ ಸಾಲ್ಸ್‌ ಬರ್‌, ಸ್ಟಿರಿಯ್ಕಾ ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ೇವಾಕಿಯಾ, 


ಉತ್ತರ ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ವೆಸ್ಟ್‌, ಂ ಮೋರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಉಟಾ ಮುಂತಾದೆಡೆ. 4 ದೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ, 


ಸೈಸೆರೈಹಿ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Mz 50. 1೦. 1 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈಸಿಕ್‌. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಾಶಿರೊಪ್ಯ 
ಕಣರೂಪಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ಅನೇಕ ಸೀಳುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. 
- ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ.: 2.57. 
ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹಳದಿ. 
ಡೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಜರ್ಮನಿಯ ಲವಣಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಥ ಪ್ರಮಾಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಸಿ, ಹ್ಯಾನೋವರ್‌, ಆಶ್ಚ್ರಿಯಾ, ಕಡ್‌ ಮತ್ತು 


- ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಜೋಮಾಲ್ಲೊಳ್ಳಟ್‌ 
' `` ಉಸಾಯಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : FeSO, .H,0. 

ಹರಳು ವ್ಗನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕಿಕ್‌. ಕೈಸೆಕ್ಸಿಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, 

ಬಣ್ಣ : ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು. 

ಸಾಪಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.08. ಇದು ಹಿರಮಿಡ್ಡುಗಳಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮಿಕ್ಕ ಕಬ್ಬಿಣದ. ಸಲ್ಫೇಟುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, 'ಶೋಮಾಲ್ದಾ ಕ್‌, ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ೇನಾಕಿಯ್ಕಾ 
ಹೆಂಗೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಬೀರಾ ಚ್ಟ: 


೧೬೬ ಸ ಪಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಸ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟು, ೦೩5೦್ಮ. 
2ಜ,೦ ; ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 46.6, ಸುಣ್ಣ ಎ. 32.5 ಮತ್ತು ನೀರು ಎ 
20 9. 

ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ವೈನಿಕ್‌. ಹೆರಳುಗಳು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಇದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರವೆಂದರೆ, ರ (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಪ್ಪ ಟಿಗೊಂಡಿರು 
` ವುದು ಇಲ್ಲದೇ 0-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಪಿ ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಅಥವಾ ಸೂಜಿಯಾ 
ಕಾರವಾಗಿರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ 1 (111) ಚಾಚುನಿಕೆಯಂದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಆಗಿರು 
ತ್ತದೆ. 

ಅನಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100) ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಹುವೇಳೆ 
ಸ್ವಾಲೋ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಬಾಲದಾತಿರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು : ) (010) ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಪಾಲಿಷ್‌ 
ಆದಂತಹ ಪತೆ ತ್ರೆಗಳನ್ನು (೧11) ನೀಡುತ್ತದೆ; ೩ (100): ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿಯ ಬಿರುಕನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತ ದೆ; n ಇ.) ನಾರುಯುಕ್ತ ಬಿರುಕನ್ನು t (303)ಗೆ ಸಮಾನಾ ಇಂತರೆ 
ವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತ. ಜಿ, ಸೀಳಿನ ಚೂರು ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ "ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1.5 ರಿಂದ 2.0, 
ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 2.314 ರಿಂದ 2.328, ಶುದ್ಧ ಹರಳುಗಳ ಸ್ಥಿ ತಿಯೆಲ್ಲಿ. 
' * ಕಾಂತಿ: 0 (010)ನ ಕಾಂತಿ ಮುತ್ತುಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಿಕ್ಕ ಮುಖಗಳು ಲಘುಗಾಜುಸದ್ಭಶ, ರಾಶಿರೂಪದ ಬಗೆಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಹೊಳೆ 
ಹ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮಂಕಾಗಿ, ಮಣ್ಣುಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಬಿಳುಪು. ಕೆಲವು'ವೇಳೆ ಬೂದು, ಮಾಂಸೆಗೆಂಪು, 
ಹ ಸೋಪಿಹೆಕದಿ, ನೀಲಿ; ಅಶುದ್ಧ ಬಗೆಗಳು ಜಜ(ಶವೇಕೆ ಕಪ್ಪು, ಕಂದು, 
ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಕಂದು. 


ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ನಿಧಗಳು : ಹರಳುರೂನ, ನಾರುಯುಕ್ತ ರಾಶಿರೊಪ, 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಹೊರೆ 
ಗೆಡವಿ, ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತ ಜೆ ಕರಗಿ, ಕಾರನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಹೆಳದಿಗೆ 
ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 
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(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಅಂತೆಯೇ 400 ರಿಂದ 500 ಪಟ್ಟು, ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು : ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳೂ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಕಳುರೊಪಡ 
ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೀಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ 4ಬ್‌ನಂತೆ ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೆ 
ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಯೊಲೈಟ್‌'ಗಳಂತೆ ಜಿಲಾಟಿನ್‌ ತರಹ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 
ಟಾಲ್ಫ್‌ಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾದುದು. ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡಿ. ಸ 4 

ಇರುವ ರೀತಿ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 
ಸಲ್ಫೇಟ್‌. ಅದು ಅನೇಕ ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳೊಡನೆ EF ಪದರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರು 
ತ್ರಜಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಡೊಡ್ಡ: ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮುದ್ರ "ನೀರಿನಿಂದ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲನಣ ಸಕೋವಸಿಗಳ ನೀರಿ 
ನಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ 
ಅದು 900ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ 
ವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಲ್ಯನ್‌ 
ಹೈಡ್ರೈಟ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 
ಯಿಂದ ಜೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವದುಂಟು, ಬಹುವೇಳೆ ಅದು 
ಹ್ಯಾಲೈಟ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಲವಣಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವುಸಲ ಅದು ಇಂತಹೆ 
ದ್ರಾವ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲಜೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ` ಜೊತೆಗೆ, ಅದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ 
ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ಪ್ಸತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದುಂಟು, ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳ ನೀರಿನಿಂದ 
ಒಂದೆಡೆ ಶೇಖರಗೊಂಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಇವೆ. ಅದು ಬಹುವೇಳೆ ಗಂಧಕದ 
ಫಿಕ್ಷೇನಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಎಷ್ಟು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿಜಿಯಿಂದರೆ, ಅದು ದೊರೆಯುವ 
ತೀರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು: ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 
ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಲಾರಿಯಮ್‌' ; ಜೆತೋಸ್ಸೋವಾಳೆಯಾದ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ 
ಸೆರ್ಮೆಕ್‌ಬಾನ್ಯ ; ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಸ್ವಿರಿಯದಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಸಿ, ಟಿರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲ್‌ ; 
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಏಲ್‌ಜೆನ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನಿ ಪ್ರಾ ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೆಲವು" ಭಾಗಗಳು ; 
ಥೊರಿಂಗಿಯಾ, ಮೇಲ್ಪ್ಬವೇರಿಯಾ ; ಸ್ಟಿಟ್ಲಿಕ್ಸೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಾಡ್‌ ಗಣಿ 
ಗಳು ; ಟಿಸ್ಫನಿಯಲ್ಲಿ ರಾ, ಕಾಸಿ (ನ ಇತ್ಯಾದಿ; ಪ್ಯಾರಿಸ್‌; ಸ್ಪೆಯಿನ್‌ನೆ 
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು | ಇಂಗ್ಲೈ ಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್‌ ನೌಫರ್ಡ್‌, ಚಿಸೈರ್‌, ಎಸ್ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ಚಾಟಿ, 
ಡರ್ಬಿಸೈರ್‌, ಮೆ ಕ್ಸಿಕೋ : ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ರಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಕೆಂಟಕಿ; 
ಓಹಿಯೋ, ಮಿಚಿಗನ್‌, ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾ ಉಟ್ಕಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, 
ಮೆಕಿ ಶಿಕೋ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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೭೪ ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ  ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ಸಮ್‌ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜ 
` ಕಾತ್‌, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮಿ ರ, ಮದ್ರಾಸು, ಪಂಜಾಬ್‌, 
ರಾಜಾಸ್ಲಾನ್‌ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. 
ಸುಟ್ಟಿ ಜಿನ್ಸ 'ಮ್‌ಅನ್ನು «ಫ್ರಾ ್ಯೂಸ್ಟೆ ರ್‌ ಅಫ್‌ ಪ್ಯಾರಿಸ ಸ್‌ ಎನ್ನು: ತ್ತಾರೆ, 
ಬ್ಗ: ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟರ್‌ ಆಫ ಆಫ್‌ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನ ತಯಾರಿಕೆ ; EE 
\adamantine plaster) ತಯಾರಿಕೆ ; ಗೊಬ್ಬ ರಕೈ ಬೇಕಾಗುವ ನೆಲಗಾಕೆಯೆ 
: ತಯಾರಿಕೆ ; ಅಲಂಕಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸರಿಯೆ ತಯಾರಿಕೆ. 


ಎಪ್ಸೊನ್ಮೈಟ್‌ (ಎಪ್ಪವ ಲವಣ) 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸ ಟ್‌, 
7185೦, . 7H20,; ಗಂಧಕದ ಟ್ರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 32.ನ, ಮ್ಯಾಗ್ದೀಷಿಯಾ- 16.3. 
ನೀರು 51.2. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ 
ನೀಸ್‌ ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ನೈಕ್ರಸಡಿಸುತ್ತದೆ. 

` ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫ್ರೋರ್ವಾ ಂಬಿಕ್‌, ಸ್ಪೀನಾಯಿಡಲ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಜೂ 
ಕಾದ ನಾರುಯುಕ್ತ ತೆಳುಪದರದಂತೆ, 

ಸೀಳು : (010) ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ; (011) ಸ್ಪಷ್ಟ * 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀ ಶಿ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0 ರಿಂದ 2,5, 

ಸಾಸೇಕ್ಟಸಾಂದ್ರತೆ : 1.751. ಸ 

ಕಾಂತಿ; 'ಗಾಜುಸದೃಶಔಿಂದ ಮಣ್ಣುಸದೃಶ. 2 - ನ 

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒರೆ: ಬಿಳುಪು, ಕ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರ ಪ್ರಕಾಶಜ್ಛೇದ್ಯ, 

ರುಚಿ: ಕಹಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು. 

ಹೊಕೆಯುನ ಪ್ರನೇಶಗಳು : ಖನಿಜ ಜಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ; ಶಕೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಜೂಕಾದ, ರೋಮರೂಪದ ಪ ಪ್ರಪುಷ್ಟಣ ( (efflorescence) ವಾಗಿರುತ್ತದೆ: 
ಇದು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಎಪ್ಪಮ್‌, ಬೊಹೀಮಿಯಾ, 
ಇಟಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸೆಮಿ ವೆಸೂನಿಯಸ್‌ಸಲ್ಲಿ 1850 ಮತ್ತು 1855 
ಶೆಲ್ಲಾದ ಹೊಮ್ಮಿಕೆಗಳು ; ಕೆಂಟಿಕಿ, ಟಿನೆಸ್ಸಿ, ಇಂಡಿಯಾನಾ, ಕೊರೆಕೇಜೋ,. ಕ್ಯಾಲಿ 
ಫೋರ್ನಿ ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ. Te 
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ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು ` : ೧೭೯ 


ಗೋಸ್ತಕೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 705೦. 7,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಇದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಅಥವಾ 
ಸೂಜಿರೂಪದಿಂದ. ಕೋಮಸ ದೃಶದನನೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹರಳುಗಳ. ರೂಪದಲ್ಲಿರು 
ತ್ರದೆ. 

ಸೀಳು: (010)ಗೆ ಸಮಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 

ಇಪ 2.0. 

: ಬಿಳುಪು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, 

ಹಾ ರೀತ, ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ೬: ಈ ಮ ಸ್ಫ್ಯಾಲೆಕೈಟ್‌ನ ವಿಭಜನೆ 
ಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಸತುವಿನ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಮೇಲೆ ಸಲೆ ಕ್ರೇಟೊಂದು 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಉತ್ಪ್ಸತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದು A ಮುಖ್ಯ 


ವಾವ' ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ೇವಾಕಿಯ್ಕಾ ಹಾರ್ಸ್‌ ಪ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ 


ಕ್ರೊ ಪೀನ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ "ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇತ್ಯಾದ 
ಅ್ಯಂಟ್ಲೆ ಕೈಟ್‌ | | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಪ್ರಾಯಶಃ ೮:5೦, . ,೮೬(೦ಡ್ಟು., 


ಹರಳು ರಚನೆ: ಆರ್ಫೋರ್ವಾಂಬಿಕ್‌, ತೆಳುಹಸುರಿನ ಮೆದುವಾದ ರಾತಿಗಳಲ್ಲಿರು 
"ತಡಿ. 
ಸೀಳು : (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ. 
ಕಾಶಿಷ್ಯು : 3.0. . 
' ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.9. 


ಸೆ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗೆಗಳು : ಲ್ಯರಿಜೋನಾದ ಅ್ಯಾಂಟ್ಲಿರ್‌ ಗಣಿ; ಚಿಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಕ್ಯಾಲೆಡೊನೈಟ್‌ ವ 


`ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸಗಳ ಲವಣಮೂಲ ಸಲ್ಫೇಟು, ಬಹುಶ, ಜು. ದ 
S0,. HzO. ಕೆಲವು ಸಲ ಆರ್ಮಿ ಇರುತ್ತದೆಂದು ನಂಬಿಕೆ." "ಇ. 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು. 
ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ; (100) ಸ್ಪಷ್ಟ. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. oie by eGangotri 


AN ESN 


6೪6 ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2,5 ರಿಂದೆ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತಿ : 6.4. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂದ ವಠ್ಡಿಗ್ರಿ ಹಸುರು ಅಥವಾ ನೀಲಿಹೆಸುರು. 

ಜೊಕೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ರುಮೇನಿಯಾದ ರೆಜ್‌ಬಾನ್ಯ, ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, 
ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡಿನ ಲಾನಾರ್ಕ್‌, ಲೆಡ್‌ಹಿಲ್ಸ್‌ ; ಕಂಬರಲೆಂಡ್‌, ನೈರುತ್ಯ ಆಪ್ರಿಕಾದ ಒಟಾವಿ 
ಬಳಿಯ ಟ್ಸುಮೆಬ್‌, ಚಿಲಿಯ ಅಟಕಾಮಾ ಮರುಭೂಮಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ 
ನೆಲವು ಭಾಗಗಳು. ನ 


ಅಿನಾಕೈಿಟ್‌ 


ಸೀಸ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳ ಲನಣಮೂಲ ಸಲ್ಫೇಟು, (೫, ೧50೦. 
Pb,Cu) (OH); . A 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಆಳನೀಲಿಯ ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು. 

ಸೀಳು : (100) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (001) ಸ್ಪಷ್ಟ. i 

ಕಾಠಿಣ್ಯ H 2.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 5.4, 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು ಸಾರ್ಡಿೀ 
ನಿಯಾ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಕಂಬರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ನೈರುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಟಾವಿ 
ಬಳಿ ಇರುವ ಟ್ಲುಮೆಬ್‌, ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ ವೇಲ್ಸ್‌, ಚಿಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
ಮೆಲ್ಯಾಂಜಿರೈಟ” (ಕಾಪರ್ಯಾಸ್‌) ತ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಜಲಯುಕ್ರ ಫೆರಸ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, ೫50. 7೫0 ; 
ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 28.8, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌-ಎ 25.9, ನೀರು 


= 45.3. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ವ ಗ 
ಬಿ ಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಂಗನೀಸ್‌ ಮತ್ತು 
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ ನ್ಯಾ ಷ್‌ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಶ್ಹೈೈನಿಕ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಮಸದ್ಭಶ್ಯನಾರು 
ಸದೃಶ್ಯ ಸ್ಟಾ ಿಲಕ್ಚೆ ಪಿಟೊಸದೃಶ; ಜೊತೆಗೆ ಉತಿರೂಪ, 


ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ ; 1. (110) ಅಷ್ಟೇನೂ ಸರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವು 


ಬಿರುಕು ಃ ಚಿಪ್ಪುರೀಕಿಯಡು, 


ದಿಲ್ಲ. 
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ಭಂಗುರೆ. 
ಕಾಠಿಷ್ಯ : 2.0. 


ಸಾನೇಕ್ಟೆಸಾಂದ್ರತೆ :. 1.89 ರಿಂದ 1.90. 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರೆಗುತ್ತದೆ. ಖಾರವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಹಸುರಿನ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳ್ಳು ಬಿಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಗೆ 
ಒಡ್ಡಿದ ನಂತರ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘುಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
ರುಚಿ : ಸಿಹಿಯ ರೀತಿ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಲೋಹೆ ರೀತಿಯ ರುಚಿ. 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಈ ಲನಣವು. ಸಾಮಾನವಾಗಿ ಶೈಕ್ಳಿಟ್‌ ಅಥವಾ 
ಮಾಕ್ಕಸೈಟ್‌ನ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ 
ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಹಾರ್ಸ್‌ ಸರ್ವತಗಳ್ಳು ಬವೇರಿಯ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌ ಕಾರನ್‌ 
ವಾಲ್ಕ್‌ ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಪಿಸನೈಟ್‌ | 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Fe,Cu) 80,4. 720 ; “uO =10 ರಿಂದ 
18%. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋನ್ಡೈನಿಕ". 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. 

ಸೀಳು: (001)ಗೆ. ಸಮಾನಾಂತರ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.15. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ $ 2 ರಿಂದೆ 3.0. 

ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ. 

ಜೊಕೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ತಾಮ್ರಯುಕ್ತ ಪೈಕ್ಸಿಟಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣದಿಂದ 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿಸ್ಪನಿಯ ಮಾಸ್ಸಮಾರಿಹೀಮದ ಬಳಿಯೆ 
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ಜ್‌ ನಿನರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಚಾಲ್ಫೋಸೈಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಕೈಟ್‌ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದು ದೊರೆ 
ಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕ್ಲೋನ್‌, ಸ್ಲೆಯಿನ್‌, ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನಗಳು 
ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಜಾಲ್ಯಾನ್‌ ಫೈಟ್‌ (ಬ್ಲೂ ನಿಟ್ರಿಯೋಲ್‌) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಸ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ೮% 5೦ 
ಕಚ್ಚಲಿ ; ಗಂಘಕಥ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 32.1, ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ. 31.8 
ನೀರು ೭ 36.1. ಸ್‌ 
ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌. ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಸ್ಸಟಿ 
ಗೊಂಡಿದ್ದು p (111)ಗೆ ಸೆಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ರಾತಿರೊಸ 
ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಲಕ್ಸೈಟುಗಳಂತೆ, 'ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ನಾರುರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. | 
ಸೀಳು: 7 (11) m (110) p (3 1) ಅಸರಿಪೂರ್ಣ, 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೆರೀತಿಯದು. - 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2,5, 
ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 2.12 ರಿಂದೆ 2.30. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶ. 
. ಬಣ್ಣ ॥ ಬರ್ಲಿನ್‌ ಫೀಲಿಯಿಂದ ಆಕಾಶನೀಲಿ, ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ;.- ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ. ; 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, ತ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, ಸ 
ರುಚಿ : ಲೋಹೆಸದೃಶ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ತರಿಸುವಂತಹುದು. 
ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ "ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಕದ ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಡದೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರ ಲೋಹೆ 
ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯ 
ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ 


ಚೆಲಿಯ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರಜೇಶ, ಅಟಕಾಮಾ, ಬೊಲೀವಿಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ಗಳು: ಇತ್ಯಾದಿ. ವ N 
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ಲಿಯೊನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Mg 5೦್ಮ, K:50,. 41.0. 

ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ್ಲೈಫಿಕ್‌, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; ಇ 3.0, 


ಸಾಪೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರಕೆ : 2 25. : | 1 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತ ಜಿ. ನರ್ಣರಹಿತವಾದುದು, 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರಡೇಶಗಳು: ಸಾಕೊ ನಿಯ ವೆಸ್ತ ್ವರ್‌ಗೀನ್‌ನ ಲವಣಸಂಗ್ರಹಗಳು ' 
ಲ್ಯಾನ್‌ ಹಾಲ್ಟ್‌ ನ ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡ್‌. ಸಲ್‌, 


ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ ್ಯಲಂ 
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : KA1(S0,);. 12H ೦. 
ಹಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರಲ್‌, 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರಶೆ ; 1.76. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ ; H 2 «0. 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಣರಹಿತವಾದುದು. 


ದೊರೆಯ. ನ ಪ್ರದೇಶಗಳ. : ವಲ್ಫನೋ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನಿಸರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ 
ಸಿದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿಪಾರಿ ದ್ವೀಪಗಳು, ವೆಸೂವಿಯಸ್‌, ಕೇಪ್‌ ಮಿಸೆನೋ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜರ್ಮನಿಯ ಆನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಅವೇರಾನ್‌, 
ಸ್ಸೆಯಿನ್‌, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌, ಚಿಲಿ, ಬೊಲೀನಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೈನ, 
ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ನೆನಾಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಟ್ಟಿರ್ಮಿಗೈಬ್‌ (ಅನೋನಿಯೆಂ ೃಲಂ) 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (NH,) 41 (5೦ಲ್ಮ),. 12120. 

ಹರಳಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌. 

ಇರುನೆ ರೀತಿ: ಆಕೃಹೀಡ್ರಲ್‌. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 


ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 1.64. ಜ್‌ 
ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಳು ಬ! 


ಪಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚ > ಸ ದಾ ಗೆ 
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ದೊರಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಪದರಗಳ ಜೊತೆ 


ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಜೊಹೀಮಿಯಾ, ನೇಸಲ್ಸ್‌ ಬಳಿ, ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಮುಂತಾಡಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಸೋಡ ್ಯಲಂ 


ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ $ Na A1{S0,4)3. 12Ha20. 
ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌. 
ಸೀಳು : ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ತ್ಕಾ: 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ 1.73. - 
ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಇದು ಸೋಡಿಯಂ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ 


ಆಮ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, 
ನೇಪಲ್ಸ್‌ ಬಳಿಯ ಪಾಜ್ಗೂ ಲ ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ, ಚಿಲ್ಕ, ಮತ್ತು ಉಟಾ. 


ಪಿಕರಿಂಗೈಟ್‌ (ಮ್ಯಾಗ್ಸೀಷಿಯಾ ಲಂ) 


ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 1195೦, Al2 (S0,)4.22H40. 

ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಉದ್ದವಾದ ನಾರುರೊಪದ ರಾಶಿವಸ್ತುಗಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1 0, 

ಸಾಪೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರಕೆ : 1.85. 

ಇದು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಹಳದಿಯಿಂದ ಕೆಂಪು, 

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕೈಟುಗಳುಳ್ಳ ಪಿಸ್ಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆನೆಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದೆ 


(weathering) ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ, 


ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರ್ರಾಸ್‌ಪಿಂಟಿಡಾಸ್‌” ಭಾರಪಾಕ, ಚಿಲಿ: 


ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಕಾನಗಳು, ನೋವಸ್ಯೋಹಿಯಾ, ಮುಂತಾದಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ' ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಹ್ಯಾಲೋಟ್ರಾಚೈಟ್‌ (ಕಬ್ಬಿಣದ ಆ್ಯಲಂ) | 


ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : Fe S0,. Al; (S0,)4. 22H0. 
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ಹರಳು ರಚನೆ: ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕಿತಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ $ ಹಳದಿಯ ರೇಶ್ಮೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರೆತೆ : 1.9. 

ಇದು ಕರೆಗಬಲ್ಲದು. 

ಮಿಕ್ಸ್‌ ಅ್ಯಲಂಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೂ ಉತ್ಪ್ಸತ್ತಿಯಾ 
ಗುತ್ತದೆ. 


ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬವೇರಿಯಾ, ನೇಸಲ್ಸ್‌ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಜಾಗ 
ಗಳು, ಷರ್ಹಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಐಸ್‌ಲೆಂಡ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಚೈಲಿನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯ£ಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Fe 5೦್ಮ . 76, (So4)s 22H30. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ನಾರುಯುಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. ಶ 

` ಸಾಸೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ : 1.87. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಹಳದಿ. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಬೊಹೀಮಿಯಾ. 
ೃಸ್‌ ಜಾನೈಟ್‌ : (ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ್ಯಲಂ.) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :  MnS0,. Al, (S0,)3. 2210. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ನಾರುಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಾರು ಸದೃಶ ರಾಶಿರೂಸಗಳಲ್ಲಿ ; ಇದ 
ಲ್ಲದೆ ತೆಳು ಪದರೆಗಳಾಗಿ. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಸೆಸಾಂದ್ರಕೆ ; 1.8. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 

ಜೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಪೊರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆಲಗೋನಕೊಲ್ಲಿ, ಟಿನೆಸ್ಸಿ, 


ಇತ್ಯಾದಿ, 
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ಡೈಟ್ರಜೈಟ ಕ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Zn, Fe, Mn) SO, .A1, (5043. 2210. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. ನಾರುಯುಕ್ತ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 
ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ರುಮೇನಿಯಾ. 

ಹಾರ್ಲೆಲೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Fe (5೦). 7.5H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ "ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌, ಪ್ರಿಸ್ಕಾ ಟಕ್‌. 
ಸೀಳು : 100), (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ, 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.306. 
ಬಣ್ಣ : ತೆಳುಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ನೇರಿಳೆ. 
ಕಾಂತಿ : ರೇಶ್ಮಸವೃಶ. 
ಹಂಗೇರಿಯ ಕೋಮಿಟ್ಯಾಟ್‌ ಜಿನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಜೋಮೋಲೋನಾಕ್‌ನ 

ಪೈಕೈಟ್‌ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೆಯ್ಛ್‌ ಮತ್ತು ಕೋಕಿಂಬೈಟ್‌ಗೆಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹೋಕಿಂಬೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: F (80). 9H,0. 
ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ; ಕಣರೂಸದ ರಾಶಿರೊಪ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0 ಮ: 
ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 2.1, 
ಇದು ಕರಗಬಲ್ಲುದು. | 
; ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ, ಕಂದು... 
ಜತ್‌ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಚಿಲಿಯ ಅಟಿಕಾಮ, ವೆಸೂವಿಯೆಸ್ಕ್‌ ಸ್ಪೈಯಿನ್‌ನ 
ನಲ್ಕನೋದ್ವೀಸ, ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳು, ್ಯರಿಜೋನ ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಅ್ರಲುನೋಜೆನ್‌ 
' ಕಾಸಾಯನಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸಿ](500)ಿ. 160೦. ನೀರಿನ ಅಂಶವು ಚರೆ 
ವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹವಾಸರಿಸ್ಸಿ ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಹರೆಳು ನೃನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಕ್ಸೈಸಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯ 
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ವಾಗಿ ನಾಜೂಕಾದ ನಾರುಯುಕ್ತ ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಳುಸದರರೂಪಗಳಲ್ಲಿರು 
ತ್ರೃದ್ಕೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1.5 ರಿಂದ 2,0. 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 1.65. 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹೆಳದಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಛಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಅಗ್ನಿಪರ್ನತಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದೆ ಮತ್ತು ಶೈಕೈಟ್‌ ನೆ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ, 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೊಕೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 
ವಾದೆನೆಂದಕಿ ಸೊ (ವಾಕಿಯಾದ ಕೋನಿಕ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌, ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ವೆಸೂವಿ 
ಯಸ್‌, ನೇಸಲ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಲಿ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಂ, ಕೊಲೊ 
ರ್ಯಾಡೋ, ನ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ೃರಿಜೋನಾ. 


ನೋಲ್ಪಾಯ್ಕಾ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಬಹುಶಃ 38, Fe)0.(A1Fe),:0, 6508. 


9೫.0. 

ಹರಳು ರಚನೆ  ಆಕ್ಟ್ಚಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ.40. 

ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ ; 2.8. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂಕು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಸುರಿಸಿಂದೆ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು. 

 ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನೇಪಲ್ಸ್‌ ಬಳಿ, ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು ಜೆಕೋ 
ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಚಿಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಷಿಯಾ. 
ಲ್ಯಾಂಗೈಟ್‌ | 
ಬ್ರೋಖಂಟೈಟ್‌ಗೆ ಸಮೀಪವಾದುದು. 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : CuSO §.3Cu(OH),.ಗ,0. 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. ಇದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರುಯುಕ್ತ, : 
ತೆಳುಹಲಗೆ ರೂಪದ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ತೆಳು ಪದರೆಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು: (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (010) ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3 0. 
ಸಾಸೇಕ್ಷಸಾಂದ್ರತೆ : 3.5, 
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ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ನೀಲಿಯಿಂದ ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ನೀಲಿ. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋನಾಕಿಯಾದ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, 
ಕಾರನ್‌ನಾಲ್‌. 


ಕೋಪಿಯೆನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲನಣಮೂಲ ಫೆರ್ರಿಕ್‌ ಸಲ್ಫೇಟು, ಬಹುಶಃ 
Fe«(OH),: (504)6. 18H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಥೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ವಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌ ಎಂದು ವಿನರಿಸೆಲ್ಪ 
ಟ್ವಜಿಯಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಬಂಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (0011081 characters) 
ಅದು ಆಕ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ಸಮಸಂಗತಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಹರಳುಸದ್ಭಶ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಣ 
ರೂಪದ ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆಳುಸದರ ರೂಪನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : 0 (001). 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5, 
ಸಾಸೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.103. 
ಕಾಂತಿ : ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, 
ಬಣ್ಣ : ಗಂಧಕಹಳದಿ, ಚಕ್ಕೋತಹಳದಿ, 
_ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸ ಕಾಶಭ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮು 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಫೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತ. 
(೨) ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫೂ ಕಿರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಲೋಹಚುಂಬಕವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇ 
(೪) ಸೋಡಡೊಡನೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು 


(೫) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
(೬) ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಭೆಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಚಿಲಿಯ ಅಟಕಾಮಾದ ಕೋಪಿಯಾಪೋ, ಕೋ 


ಕಿಂಜೋ, ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಎಲ್ಸಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ರ್ಹಾಂಜೋಕ್ಲೇಸ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಆಮ್ಲ ಫೆರಿಕ್‌ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, ಸ್ವಾ ಲೃ, 
4504, 9೫೦. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಟೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಮಾನೋಸ್ಲೈನಿಕ್‌, ಆದಕೆ 
- ಆಕ್ಟೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಶ್ರಿರನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್‌ ತಟ್ಟಿ 
ಗೆಳಂತಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ 2.0. 

ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬೂದು ಮತ್ತು ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಜೋಮೊಲ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
ಲಾಸೆನೈಟ್‌ ಡ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹು3॥ ೯,೦. 350,. 6,೦. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ ; ಮಾನೋಕ್ಸೈೈನಿಕ್‌ ; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೇಶ್ಮೆಯಂತಹೆ 
ಎಳೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 

ೃರಿಜೋನಾದ ಜೆರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೆ ಯುನೈಟಿಡ್‌ವರ್ಲ್‌ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಯ 
ಒಂದು. ಭಾಗವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು. 


ಕ್ಯಾಸ್ಪನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯಫಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೯,೦ .280,. 8,೦. 
ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಲೈನಿಕ್‌, ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಔಕ್‌. ' 
ಸೀಳು : (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (110) ಮತ್ತು (170) ಅಸರಿಪೂರ್ಣ. 
ಬಣ್ಣ : ಚಿಸ್ಟ್‌ನಟ್‌ಕಂದು. 
ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಚೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಉಜಾಹೈಟ್‌ 3 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 3760. 250, 7,0. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ 
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ಸ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ' ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಬಣ್ಣ : ಕಿತ್ತಲೆಹಳದಿ. 


ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಉಟ್ಯಾ, ಚಿಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಅಲ್ಯೂಮಿನೈಟ (ನೆಬ್ಸಟೆಕೈಟ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ:ಯೋಜನೆ : A1,೦: 5೦: 98೦, 

ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ (? 

ಇರುವ ರೀತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳುಪಾದ, ಮೂತ್ರನಿಂಡಾಕಾರದ ರಾಶಿರೊನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ; ಒತ್ತು ಒತ್ತಾಗಿ. ಸ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1 ರಿಂದ 2.0. 

ಸಾಸೇಶ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 1.66. 


ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ 
ಆಮ್ಲವು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾ 
ಗುತ್ತ ದ ಇದು ಸಿಗುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಸಸೆಕ್ಸ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; ಬೊಹೀ. 
ಮಿಯಾ, , 


RE 


ರಾಸಾಯೆಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಬಹುಶಃ 2 2MgO. 76,450,350, 15H,0 


ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಣೈನಿಕ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರ 
ಮತ್ತು ಸಿಗ ಗೊಂಚಲುರೂಸಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 25. . 


ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.1, 
ಕಷ್ಟ ದಿಂದ ಕರಗುತ್ತ ಡೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಆಳವಾದ ಹೈಯೆಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪು, ಗೋಪಿಹಳದಿ. 
ದೊಕೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಸ್ಟೀಡನ್‌, ಪರ್ಷಿಯ್ಸಾ ಚಿಲಿಯ ಅಟಕಾಮಾ, ಮತ್ತು 
ಕ್ಯಾಲಿಫೋದ್ನಿ! ಯಾ, 
ಅ್ಯಲ್ಯುನೈಟ್‌ (ಳ್ಯಲಂ ಕಲ್ಲು) 
ರಾಸಾಯಿನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲನಣಮೂಲ ಜಲಯುಕ್ತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 
ಮತ್ತು ಸೊಟ್ಯಾಹಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್‌, K,Ale (OH), (5೦್ಮ), ; ಗಂಧಕದ 
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ET EA 


ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು ೧೯೧ 


ಟ್ರಿ ಆಕೆ ಕೈೈಡ್‌-38 6» ಅಲ್ಯೂಮಿನ-37. 0; ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌-11.4 ನೀರುಎ13. 0. 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಡನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರ ಲ ಘನಗಳಂತಿರುವ ರ್ಹಾ ಂಬೋಹೀಡ್ರನ್ನು 
ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಶೂಸದೆ ನಾರುಯುಕ್ತ, ಕಣರೂಸದ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪ ಶೆ 
ನೇಯ್ಗೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ, 

ಸೀಳು: ೦ (0001) ಸ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ H (3034) ಸ್ಪ ಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, 

,ಚಿರಿತ : ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಚಿಪ್ಪುರೂಸ, ಅಸಮ. ; 

ಇದು ರಾಶಿರೂಪದ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಗುರು ಸದ್ಭಶವಾಗಿ (50111168) ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಮಣ್ಣು ಸದೃಶವಾಗಿ, ಭಂಗುರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.58 ರಿಂದ 2.752, 
ನ ಕಾಂತಿ ಗಾಜುಸದೃಶ, ತಳಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ (basal plane) ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತ್ತು 


ಸದೃಶ, 
ಬಣ್ಣ ; ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವುಸಲ ಬೂದು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು. 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕೆತಿ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ ಸೈಸ್‌: ಮುಂದೆ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಕರೆಗುವು 
ದಿಲ್ಲ 


(೨) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನೂ, 3 ವೇಳೆ 
ಅನೋನಿಯಂ ಸಲ್ಲೇಟಿನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. | 

(೩) ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೂ ರ್ಸ್‌ ಆಕ್ಷೆ ಶ್ಸ್ಟೈಡು 
ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಪ್ರಾ ವಣಥೊಂದಿಗೆ ರರು ಒಳ್ಳೆಯ ನೀಲಿ, ಬಣ್ಣ 
ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


(೫) ಸೋಡ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿಲುಗಳ ಜೊತೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ. ಒಂಡು ಪ್ರಾ 
ಟಕ್‌ ಮುಜ್ದಿಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ 


(೬) ಸಲ್ಫೂ ಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 


ಜೊರೆಯ.ನಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆ್ಯಲ್ಯುನೈಟ್‌ ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ 
ಗಳ ಶಿರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಿಪರ್ವತ ಶಿಕೆಗಳು ಸ ಸಲ್ಫ್ಯೂ ಕಿ 
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ಾಇತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾ 
೧೯೨ ವಿವರಣ ಟೆ ನಿ ಸ್ವ 


ರಿಕ್‌ ಅನ್ಲುದ ದ್ರಾನಣಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ಲೆ *ರ್ಧುನೈಟ್‌ ಉತ್ಸಕ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪ್ಸತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು 
ಒತ್ತಡಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಜಿಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ,ಇಓಲಿ,ಫ್ರಾ ನ್ಸ್‌.ಮೆಕ್ಸಿಕೋ 
ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಜಾರೋ ಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : K,Fe 6 (0), (80), ; ಗಂಧಕದ ಟ್ರ 
ಆಕ್ಸೈಡ್‌-31.9, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಸೈಡ್‌-47.9, ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ 47.9, ನೀರುವ 
10.8. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರ್ಯಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ; ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹರಳುಗಳ 
ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಕಣರೂನ ರಾಶಿರೊಪಗಳಲ್ಲಿ, 
ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆಳುಸದರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, 


ಸೀಳು : 0 (0001) ಸ್ಪನ್ಪ. 
ಬಿರುಕು : ಅಸಮ್ಮ 
ಭಂಗುರೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ ೩ 2.5 ರಿಂದೆ 3.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸಸಾಂದ್ರತೆ : 3.15 ರಿಂದ 3.26, 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶದಿಂದ ಲಘು ವಚ್ರಸದೃಶ ; 
` ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಂಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಗೋಪಿ ಹಳದಿ, ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂಡು, ಲವಂಗಕಂದು. 
ಒರೆ : ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, : ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಸೆಯಿನ್‌) 


ಗ್ರೀಸ್‌, ಜೊಹೀಮಿಯಾ, ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪ, ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಜೊಲೀನಿಯಾ ಮತ್ತು 
ಸ್ಪಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳು, 


ನೇಟ್ರೋಶಜಾಕ್ಸೈಓಟ್‌ 


"ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Na, Feg (OH),, (5೦್ಮ) 


ಹರಳು: ನೃನಸ್ಥೆ : ರ್ಯಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾ 
ಫಾರದೆ ಹರಳುಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸಲ್ಫೇಟುಗಳು ರೀತಿ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ: 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರೆಕೆ : 3.2. 
ಇದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಹೆಳದಿ ಕೂಡಿದ ಕಂದು. 


ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ನೆವಾಡಾ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಅರಿಜೋನ 
ಪಶ್ಚಿ ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಸ 


ಅನೋನಿಯೋ ಜಾಕ್ಸೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (NH): 76(೦೫), (50,) ಸಣ್ಣ ಗ 
ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಪ್ರಟಿಗೊಂಡ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಲಿಗ್ಗೆ ಟ್‌ ವಸ್ತು ಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಬ್ರ್ಮಿಗೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 
ಜೊಕೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಉಬಾ. 


ಪ್ಲಂಬೋ ಜಾಕ್ಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : PbFe (OH, (80,)ಿ- 

` ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಗಲ ಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ 

ಹೆರಳುಗಳು. 

ಸೀಳು : ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಸೀಳು. 

ಸಾಪೇಕ್ಸು ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.67. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂದೆ ಕಂದು. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಉಟ್ಕಾ, ನೆವಾಡಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಅಕ್ಲಿಂಟೋ ಜಾಕ್ಸ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಕ ಸಂಯೋಜನೆ : AgFe(0H)(50,),. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿರು 


: ಹೊಳೆಯುವಂತಹುದು. 


; ಹಳದಿ ಕೂಡಿದ ಕಂದು. 
ಹ ಜಾಗಗಳು : ಉಟಾ. 


' 
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ಎ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖಿನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಚಾಲ್ಕೋ ಆಲುಮೈೈಟ್‌. 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : CuO. 2A1,0, 5೦9 ,೦. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಬಹುಶಃ ಟ್ರ್ರಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆಣೆದ ನಾರುಸಹಿತ ಪದರಗಳಾಗಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, 
ಸೀಳು : ಅನೇಕ ಸೀಳುಗಳು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2,29. 
ಇಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
: ಟೊಕ್ತ್ಯಾಯ್ಸ್‌ ಹಸುರು ಬಣ್ಣ. 


ನಷ ಬಿಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಸೋಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಕಾರ್ಜೊನೇಟು 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಜೊಹಾನೈಟ್‌ 
ಕಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (Cu, Fe, Na) ೦. 1೦.50 3" 4ನ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರ್ರೈಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರದ ರಾತಿರೊಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 
ಪಟ್ಟ ಯಂತಹ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ. ಬಹುಸಂಯೋಜಕ 'ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವಿಸೆಯು 


(Polysynthetic twinning) ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.0. 


ಸಾಸೇಶ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.3 ಕೈಂತ ಜಾಸ್ತಿ. 
ಇದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಹಸುರು ಯುಕ್ತ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ಹಳದಿ, 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಜೆಕೋಸೊ ೧ ೇವಾಕಿಯಾ 
ದೆ ಬೊಹೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ 
ರುವ ಜೋಷಿಮ್‌ ಸ್ಟಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಕೊಲೊರಾಡೋ, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೧೨ ಕ್ರೋಮೇಟುಗಳು 


ಕ್ರಾಕಾಯ್ಡ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀಸದ ಕ್ರೋಮೇಟು, Pb ೦:೦[; ಕ್ರೋಮಿಯಂ 
ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 31.1, ಸೀಸದ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ - 68.9. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸರಿ 
ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಮತ್ತು ಕಣರೊಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : m (110) ಸ್ಪಷ್ಟ; ೦ (001), ೩ (100) ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, 
ಬಿರಿತ : ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪೆ ರೊಸದಿಂದ ಅಸಮ. 
ಛೇದ್ಯ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 5.9 ರಿಂದ 6.1. 
ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರ ಸದ್ಭಶೆದಿಂದೆ ಗಾಜು ಸದೃಶ್ನ 
ಬಣ್ಣ : ಹೊಳೆಯುವ ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪಿನ ವಿನಿಧ ಛಾಯೆಗಳು. 
ಒರೆ : ಕಿತ್ತಲೆ ಹಳದಿ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯು 
ತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಆರಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆಯುತ್ತ ಜಿ 
(೨) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಉರಿದು ಸೀಸ 
ಲೋಹಕ್ಕೆ. ಅಸಕರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕ್ಸೆ ಪಿಡ್‌ನ ಉಳಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೀಸದ ತೆಳುಸದೆರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ರಂಜಕದ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಎರಡು ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ (ಉತ್ಪರ್ಷಕ 
ಮತ್ತು ಅಸಕರ್ನಕ) ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸುರು ಮಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಇದೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ. ಸೀಸದ 
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6೯೬ .  ಫಿವೆರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಖನಿಜಗಳ ನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮಿಕ್‌ ಆನ್ಲುವುಳ್ಳ ದ್ರಾವಣಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ 
ಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೆಡೆ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳೆಂದರೆ, ಊರಲ್‌ ನರ್ವತಗಳು (ರಷ್ಯಾ): ರುಮೇನಿಯ್ಯಾ ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, 
'ಫಿಲಿಸೈನ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಆರಿಜೋನ. 


ಫೋನಿಕೋ. ಕಾಯಿಂರ್ಟ (ಫೋಸಿಸೈಟ್‌) 
ರಾಸಾಯನಿಕ. ಸಂಯೋಜನೆ :  ಲವಣಮೂಲ ಸೀಸದ ಕ್ರೋಮೇಟು, 
3Pb0.2Cr0,. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರೊ ಸರ್ವಾ ೦ಬಿಕ್‌' ಹರಳುಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ 


ತ್ತದೆ, 
ಸೀಳು : ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸೀಳಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 5.75. 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಕೆರುಮಂಜಿ ಕೆಂಸಿಗೂ ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಸಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳ ಬಳಿ. 
ವಾಕ್ಟೆಲಿನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರಾಯಶಃ 2(Pರ, Cu) ೦೯೦. (Pb, a. 
೫೦. ಸೀಸದ ಘಾಸ್ಫೋ ಕ್ರೋಮೇಟ್‌. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರ ತ್ರ ನಿಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 6.0. 

ಬಣ್ಣ : ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಂದು. 


ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಸಂಯುಕ. ಸಂಸಾ 
ನಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ವ 


ಬೆಲ್ಲೆ ಜ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಆಕ್ಸೆನಿಯಸ್‌ ಅಕಿ 


ಕ್ರೋಮೇಟು, . ಕಡ್‌ ಇರುವ ಸೀಸದ ' 
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ಕ್ರೋಮೇಟುಗಳು ೧೯ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸಡ್ಭುಜಾಕಾಕೆ; ನಾಜೂಕಾದ ಕುಚ್ಚುಗಳ ಗುಂಪು 
ಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2,5. 


ಷ್‌ 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 5.5. 
ಸ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಾ ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪ, ಹೆಳದಿಯಿಂದ' ಕಿತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, 
ದೊರೆಯುವ ಜಾಗ : ಬಾಸ್ಕೇನಿಯಾ. 


ಟ್ಯಾರ ಪಾಕೆಯೆ್ಸಿ (ಸ೦೬೦,.) 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹುಸಿ ಮ 
ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತ KY ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಚಿಲಿಯ ಟಾರಪಾಕ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒರಟಾದ ಸೋಡನೈಟರ್‌ನ ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
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ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾಳಿಬ್ಲೇಟು, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಯಂ 
ಸ? ಶಬ 
ಔಂಗ್ಸ್‌ಟೀಟು ; Ca (Mo,W) 0,. 


ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ, : ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ಪಿರವಿಡು 
ಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎರ 


ಸೀಳು: (111) 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 3.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.349 
ಕರಗುವಂತಹುದು. 


ದೊರಕುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಮಿಚಿಗನ್‌, ಇಡಾಹೋ, ಟಕ್ಸಾಸ್‌, 
ಉಟ್ಕಾ ನೆವಾಡಾ, ಕ್ಲಾ ಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಸ 


p) 
ಚಿಲ್ಲಗೈ [A 


ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 3Pb Wo, PbMO,. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 


: ಅಗಲ ಪೆಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ಟೆಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌ ಹರಳುಗಳು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3,5, 


ಸಾಪೇಕ್ಸ್‌ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 7.5. 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ ; ಹಳದಿಯಿಂದ ಕಂದ್ಲು. 
ಡೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ ; ಉತ್ತರ ಕ್ವೇನ್ಸ್‌ಲಾಂಡಿನ ಚಿಲ್ಲಾಗೋ, 
ವುಲ್ಫೆ ನೈರ್ಟ 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಸೀಸದ ಮಾಲಿಬ್ಬೇಟು, ೫1/೦೦; ಮಾಲಿಬ್ಬಿ ನಂ 


ಟ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 39.3, ಸೀಸದ ಆಕೆ. ಡ್‌ ಸಲ 
= 39. = 60.7. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸೀಸದ ಸಾ 
ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ ಸಾ 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟಟ್ರಾಗೊನಲ್‌- ಪಿರಮಿಡಲ್‌. ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ 
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ಮಾಲಿಬ್ನೇಟುಗಳು ೧೯೯ . 


ವಾಗಿ ಚಚ್ಚ್‌ಕಾಕಾರದೆ ಅಗಲ ಪಟ ಸೈ ಗಳಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ತೆಳ್ಳಗೆ ಅಪ 
ರೂಪವಾಗಿ ಆಸ್ಥೆ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಲಜಿ ಫಿ ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾ ಬಕ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಇದು "ಕಣರೂಪ ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲಿ, ಒರಟು ಅಥವಾ ನಯವಾಗಿ, ಅಥವಾ 
ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ನೆರುವುದುಂಟು. 


ಸೀಳು: 7 (1! 1) ತುಂಬ ನಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡಂ (001). 5 (113). ಸ್ನ 
ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ 


ಬಿರಿತ: ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಭಂಗುರವಾದುದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.75 ರಿಂದ 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 6.7 ರಿಂದ 70. 
ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ವಜ್ರ ಸಡೈ ಶ. 
ಬಣ್ಣ: ಮೇಣ ಹೆಳದಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಳದಿ, ಸಿಸ್ಟಿನ್‌ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರು, 


ಹಳದಿ ಬೂದ್ಕು ಬೂದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ವರ್ಣ 
ರಹಿತ, ಕಂದು; ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, 


ಒರೆ: ಬಿಳುಪು, ಕ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಸ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


.. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬ್ಲೋ ಪೈಸ್‌ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, 
ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ರಂಜಕದ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ಪರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳದಿಯುಕ್ತ 
ಹಸುರು ವಸ್ತು ಓೃವನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದ ಹಸು 
ರಾಗುತ್ತದೆ, 

(೩) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ, ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೀಸಲೋಹೆವನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆನ್ಲುಡೊಂದಿಗೆ ಆನೀಕರಿಸಿದಾಗ, ವಿಭಜಿತವಾಗಿ, 

(ಸದ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಬಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿಕೆ 
ಕ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸತುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಈ ಬಣ ವು ದ್ರವವನ್ನು ಅಳ್ಳ ಕೈ ಕಮಾಡಿದರೂ 
ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವುಲ್ಫೆನೈೈಹಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ. ಉತ್ಕರ್ಷಕ 
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೨೦೦ . ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಪ್ರಜೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀಸೆ ಮತ್ತು ಸತುಗಳ ನಿಶ್ಲೇಷಗಳ ಜೊಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಗುವ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಯುಗೋಸ್ಲಾ ನಿಯಾ, ಬೊಹೀಮಿಯಾಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ» 
ಫ್ರೆಂಚ್‌' ಕಾಂಗೋ, ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 
ಇತ್ಕಾದಿ, 

ಈ ಖನಿಜದ ಹೆಸರು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವುಲ್ಫೆನ್‌ (1728-1805) 
ಎಂಬಾತನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. - 

ಉಪಯೋಗ : ಮಾಲಿಬ್ಬಿ ನಂನ ಒಂದು ಅದುರು. 
ಫೆರಿಮಾಲಿಜ್ಜಿ ಜ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Fe,0,. 3Mo0,. 8H,0. 

ಈ ಖನಿಜವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುವೇಳೆ 
ಲಿನೊನೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 

ಸೀಳು: (001) ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1,5. 

ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.5. 

ಬಣ್ಣ : ಗಂಧಕ ಹಳದಿ. 


ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಲಿಬ್ಬಿನೈಟ್‌ನ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಸಣ್ಣ- 


ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕೋಚ್ಲಿ ನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಿಸ್ಮತ್‌ನೆ ಮಾಲಿಬ್ದೆ (ಟು, Bi,0,: 210ರ್ಕಿ. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ "ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಗಲ ಪಟ್ಟ್ರಿಯಾಕಾರದ 
ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : (100). 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

ಬಣ್ಣ : ಹಸುರು ಕೂಡಿದ ಹಳದಿ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿಯ ಸ್ಟೀ ಬರ್ಗ್‌. 
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೧೪ ಟಿಂಗ್ಸ್‌ ಜೀಟುಗಳು 


ವಾಲ್ಪ್ರ ಮೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸುಗಳ ಟಂಗ್ಸ್‌ಟೇಟು; 
(Fe,Mn) WO,. 

ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಪ್ರತಿಕ್‌. 

ಆನಳಿಗಳು : (೧)ಅವಳಿ ಅಕ್ಷ 0, ೩(100) ರೆ ಜೊತೆಗೆ. (೨) ಅನಳಿ ಮಟ್ಟ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ೫ (023). [ 

ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, 
೩ (100) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಬಕ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ವಾದ ಗೀರುಗಳಿರುತ್ತವೆ, 
ಬಹುವೇಳೆ ಗರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತೆಳುಹಲಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒರಟಾದ ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸುವ 
ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ಶ (010) ಬಹೆಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ಜೊತೆಗೆ ೩(100) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರೆ 
ವಾಗಿ ಬೇರ್ನಡೆ ಮತ್ತು ೬ (102) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ, 

ಬಿರಿತ: ಅಸಮ, 

ಭಂಗುರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 7ರಿಂದ 7.5. 

ಕಾಂತಿ: ಲಘುಲೋಹೆಕಾಂತಿ, 7” 

ಬಣ್ಣ : ಮಂದ ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಂದಿಸಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಪ್ಪು. 

ಒರೆ: ಕಪ್ಪು 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ; ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಲೋಹೆ ಚುಂಬಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಷೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರೆಗುತ್ತಡೆ ಮತ್ತು 
ಒಂದು ಗೋಳಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹರಳು ರೂಸದ ಹೊರಮೈ ಇದ್ದು, 
ಲೋಹ ಚುಂಬಕ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. 


(ತ) ಕಂಜಕಡ ಲವಣದ ಜೊತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೆಂಪಿಸಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳದಿ 
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ಗಾಜನ್ನುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಜು ಬಿಸಿಯೆಲ್ಲಿ ಹೆಳದಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ರ 
ಆರಿದಾಗ ತೆಳುವರ್ಣವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 


(೩) ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ಞಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದೆಗೆಂಪಾಗುತ್ತ ಜೆ, 


(೪) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ, ತವರದ ಜೊತೆ, ತೀರ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 
(saturated); ಮಣಿಯು ಆರಿದಾಗ ಹೆಸುರು ಬಣ ನವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ಡೆ. 


(೫) ಅಪಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದೇ. ಅದು ಕೆಂಪು ಸಹಿತ ಹಳ 
ದಿಗೆ ತಿರುಗ ತ್ತದೆ. 


(೬) ಸೋಡ ಮತ್ತು ನೈಓರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು 
ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು ಮ್ಯಾಂಗನೇಟಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


(೭) ಆಕ್ವರೆಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಟಿಂಗ್ಸ್‌ ಬಕ್‌ ಆಮ ನಿವು ಹಳದಿ 
ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಸಡುತ್ತ ಡೆ, 


(೮) ದಟ್ಟವಾದ (concentrated) ಸ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋ 
ನೊ ರಿಕ್‌ ಅನ್ನು ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಣರಹಿತ ದಾ ತ್ರಾ ವಣವನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತ ದೆ, ಈ ದಾ ಅ್ರಾವಣನನ್ನು ಸತು ಲೋಹದಿಂದ ಸತ್ಯರಿಸಿದರೆ, ಅದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾದ 
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಜಿ ಇದನ್ನು ಅಳ್ಳ ಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಣ್ಣವು 
ಕುಂದಿ ಮಾಯನಾಗುತ್ತ ಜೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮೋಲ, ಬ್ಲ ಮೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಸಿಟಿಕ್ರಿಟ್‌ 
ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಜಿ, ಆದು ಜೊಕೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ 
ಬಾಯ್‌'ಕಾಲಿಯಾ, ಜೊಹೀಮಿಯ್ಕಾ ರುಮೇನಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನ ಸ 
ಸ್ಸೆಯಿನ್‌, ಕಾರನ್‌ ವಾಲ್ಕ್‌ ಬರ್ಮ, ನ್ಯೂಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌ 3 ಬೊಲೀನಿಯಾ, 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ಫಾ ನಗಳ್ಳು ಜಪಾನ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ, 


ಉಪಯೋಗ : ಟಂಗ್‌ ಟಿನ್‌ನ ಒಂದು ಅದುರು, 


ಷೀಲೈಹ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ: ಕಾಲ ಪ್ಲಿಯೆಂ ಟಂಗ್‌ "ಟೀಟ್ಕ್‌ Caw; ಟಿಂಗ್ಸ್‌ 
ಟಿನ್‌ ಬ್ರೈಅಕ್ಸೈೈಡ್‌ = 80.6, ಸುಣ್ಣ ನಿ 4, 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾ ಅಾಗೊನಲ್‌ — ಪಿರಮಿಡಲ್‌, 


ಅನಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಭೇದಕ ಅವಳಿ 


ಟೆ ಇ 
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ಇರುವ ರೀತಿ; ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರಲ್‌, ಜೊತೆಗೆ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರ ; ಅದಲ್ಲದೆ 
ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ತಂಭರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ರಾಶಿರೂಪದ 


ಕಣರೂಸವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು: p (111) ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ; € (101) ತಡೆತಡೆದು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಬಿರಿತ: ಅಸಮ, 3 

ಭಂಗುರ್ನ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4, 5ರಿಂದ 5.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 5.9ರಿಂದ 6.1. 
` ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ್ಯ ವಜ್ರಸದ್ಭೃಶದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು,ತೆಳುಹಳದಿ, ಕಂದು, ಹಸುರು, ಕೆಂಪು. 

ಒರೆ: ಬಿಳುಪು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಳ, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಫೊಕ್ಸೆಪ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಅಕೆ ಪಾರ 
ದರ್ಶಕ ಗಾಜಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ. 


(೨). ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಗಾಜಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ ; ಇದು 
ನಂತರ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ, ಹರಳು ರೂಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜಿ 


(೩) ರಂಜಕದ ಲವಣದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಗಾಜನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡು 
ತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊರ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಳಜ್ಞಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಸುರಾಗಿಯೂ, ಆರಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀಲಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಭಜನೆ 
ಗೊಂಡು, ಅನೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳದಿಯ ಪುಡಿಯನು 
ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತನಕದ. ಜೊತೆಗೆ 
ಸತ್ಸ ರಿಸಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ್ಯ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ನಂತರ ಕಂದು 
ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಯೊನಿ, ಇಟಲಿ ಸ್ಪಿಟ್ಟಿ ಕ್ಲೆಂಡ್‌ 
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್ಕ್‌ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 
ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಉಪಯೋಗ; ಟೆಂಗಳ್ಳಿಟನ್ನಿನ ಒಂದು ಅದುಕು, 
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ಕ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸ್ಯುಪ್ರೋ ಟಿಂಗ್ಕ್‌ ಟೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಟಂಗ್ಸ್‌ ಟೇಟ್‌, Cu WO,. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ನಿಗೂಢೆ ಹರಳು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾರು ಸಹಿತ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5. 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಸುರು. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶ : ಚಿಲಿಯ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಬಳಿ. 
ಸ್ಟಾಲ್‌ಜೈಟ್‌ 

ಸೀಸದ ಟಂಗ್ಸ್‌ ಜೀಟ್‌, Pb W೦,. ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಕಾರೆದ ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ 
ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 7.87 ರಿಂದ 8.13. 

` ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಕಂದು ಅಥವಾ ಬೂದು. 


ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸಾರ್ಡೀನಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ 
ವೇಲ್ಸ್‌, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6೦58/6011 


೧೫ ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳು 


ಮಾ ನಜೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀರಿಯೆಂ ಲೋಹೆಗಳ ಫಾಸ್ಫೆ ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
(Ce, 1.೩, 21೦. 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈಸಿಕ್ಸ್‌, 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತ ನೆ; ಬಹುವೇಳೆ 
೩(100) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, "ಅಥವಾ b ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾ 
ನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವು ಪ್ರಿ ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾ ಟಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ; 
ಜೊತೆಗೆ ಒರಬಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಚೂರುಗಳನ್ನು. 
ಕೊಡುತ್ತವೆ; ಹೊರಳಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ಕಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು: c (001) ಕವ ವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ಜೊತೆಗೆ ೩ (100) ಸ್ಪಷ್ಟ; 
b (010) ಕಷ್ಟ ವಾದ ಸೀಳು; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ೦001) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ, m(110) 
ನಲ್ಲಿ ಜೇರ್ನಜೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ಸದ್ಭಶದಿಂದ ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5ರಿಂದ 5.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.9 ರಿಂದ 5.3, ಬಹುಪಾಲು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 52 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪಿನಿಂದೆ ಲವಂಗ ಕಂದು,ಕೆಂಪು ಅಥವಾಹೆಳದಿ ಕಂದು, 
ಪಾರಡರ್ಶಕಕೆ : - ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಜೇದ್ಯ,. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಸಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 
ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 


. (3) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದೊಡನೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು 
ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 


(೩) ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಳದಿಯ ಮಣಿಯೆನ್ಸ್ಯೂ 
ಆರಿದಾಗ ವರ್ಣರಹಿತ ಮಣಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 


(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
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೨೦೬ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಮಾನಜೈಟ್‌ ಗ್ರಾನೈಟುಗಳು, ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳು, 
ಆಸ್ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮಟ್ಛಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ರಷ್ಯಾ,ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ಟಿಟ್ಲಿಕ್ಸೆಂಡ್‌, ನಾರ್ವೆ, 
ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಉಪಯೋಗ : ಮಾನಜೈಟ್‌ ಥೋರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ. 
ಥೋರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್‌ ಮ್ಯಾಂಟಲುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಷಯೋಗಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. 


ಬರ್ಜೆ ಲೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (€೩,N2,) (Mg; Mn), (AsO), 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಮಾಣು ರಚನೆಯು ಗಾಕ್ನೆಟ್‌ನದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಡಿ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.03. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಳದಿ. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು: ಸ್ಟೀಡನ್‌ನ ವರ್ಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌. 

 ಕ್ಯಾರಿಐನೈಟ್‌ ; 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬರ್ದೆ ಲೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸೀಸವಿರುತ್ತದೆ. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೋರ್ಲಾ ೦ಬಿಕ್‌. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲಿ 
ರುತ್ತದೆ. | 4 


ಸೀಳು : (110), (010) 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 

, ಸಾಸೇಕ್ಸೆ, ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.25. 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
ಬಣ್ಣ : ಕಂದು, 
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ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳು ೨6೭ 


ಗ್ಲೀನೋಟೈರು್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಿಟ್ರಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟು, YP0,. 
ಅಥವಾ ೪೦. ?,0,; ರಂಜಕದ ಸೆಂಬಾಕ್ಸೆ ಲಡ್‌ = 38.6; ಯಿಟ್ರಿಯೆ = 61.4. 
ಯಿಟ್ರಯಮ್‌ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಎಶ್ಟಿಯಂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಕೆಲವ 


ವೇಳೆ ಸೀರಿಯಮ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಮತ್ತು ಥೋರಿಯಂ ಇರುವು 
ದುಂಟು, 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಜಿರ್ಯಾನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಜಿರ್ಯಾನಿನ ಜೊತೆ 
ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ೆ 


ಸೀಳು : mM (100) ಸರಿಪೊರ್ಣ. 
ಬಿಂತ : ಅಸಮ ಮತ್ತು ಸಿಬಿರು ಸಹಿತ. 
ಭಂಗುರೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದ 5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.45 ದಿಂದ 4.56. 

ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸದ್ಭಶದಿಂದ ಗಾಜು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಕೆಂಪು ಕೂಡಿದ ಕಂದು, ಕೋಮ ಕಂದು, 
ಮಾಂಸಗೆಂಪು, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ಮದ್ಯಹಳದಿ, ತೆಳು ಹಳದಿ. 

ಒರೆ : ತೆಳು ಕಂದು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಸಾರದರ್ಶಕ. 

ಪರೀಕ್ಷಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(3) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯು ನೀಲಿಯುಕ 
ಹೆಸುರಾಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ರಂಜಕದ ಲವಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾವ್ಯ, 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಇದರ ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌' ರೂಪವು ಜಿರ್ಫಾನನ್ನು ಹೋಲು 
ತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆ ಮತ್ತು ಸೀಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ 
ಟಕ್‌ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಪೆಗ್ಗಟ್ಛಿಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜ 
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ಹಾತ್ಮಕ ಖನಿಜ | 
ಸ್‌ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳುಳ್ಳ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ನಾರ್ವೆಯ ವಿವಿಧೆ ಭಾಗ 
ಗಳು, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸಿ ಂಡ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಕೈಯೊಡಿ, ಜೆನ್ಸೆಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನ 
ಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು. 

" ಊಉಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Li (Fe, Mn) 80. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
ಹರಳುಗಳು ಅಸರೂಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಟಾಗಿ, ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಾಶಿರೂನದಲ್ಲಿಯೂ, ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಹಡಿದು ಒತ್ತು ರಚನೆಯ 
ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : € (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, b (010) ಸುಮಾರು ಪರಿಪೊರ್ಣ, m (110) 
ತಡಿತಡೆದು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯವರೆಗೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5 ರಿಂದ 5.0, 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.42 ರಿಂದ 3.56. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಬೂದುವರ್ಣದಿಂದ ನೀಲಿ ' (ಟ್ರಿಫೈಲೈಲ್‌ ನಲ್ಲಿ) 


ಲಿಥಿಯೋಫಿಲೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ತೆಳು ನಸುಗೆಂಪಿನಿಂದ, ಹಳದಿಯವರೆಗೆ.ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಕಂದು 
ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ. ` 


ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ಬೂಡುಯೆಕ್ತ ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ; 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಮಂದ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 
ನೀರನ್ನು ತೃಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಜ್ಣೊ (ಪೈಪ್‌ 'ಮುಂದೆ. ಕರಗಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಲಿಥಿಯ 
ಕೆಂಸಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಗೀರು ಗೀರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಜ್ವಾಲೆಯ ಶಂಕುನಿನ 
ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆಳು ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ವುಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ, 


(೩) ಕಶ್ಮಲ ಫಿನಾರಕಗಳೊಡನೆ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ಗಳ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
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(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅನ್ನುಡಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. | 
ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಫೆಗ್ಮಟಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಮಬೈಟ್‌ ಯುಕ್ತ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪೋಡುಮೀನ್‌,. ಬೆರಿಲ್‌, ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌, ಗಾಕ್ನಿಟ್‌, ಅಭ್ರಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊ 
ಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಿ ಪಫ್ಟೈಲ್ಟಟ್‌ ಬವೇರಿಯಾದ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸಿಕ್ಸಿ ೦ಡ್‌, 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳು, ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಲಿಥಿಯೋ ಸಿಲೈಟ್‌ ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಪೋಲೆಂಡ್‌, “ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ 
ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


, ನೇಟ್ರೋ ಫೈಲ್ಳಿಟ್‌ ೧. ಸ್ಟೆ 
ಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Na MnPo,. ಇದರ ಆಕಾರ ಟ್ರಿ ಸಸೈಲೈಫ್‌ಗೆ 
ಹೆತ್ತಿರೆದ್ದು. - 

ಇರುವ ರೀತಿ: ರಾಶಿರೂಸ, ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯ. 

ಸಾಧಿಣ್ಯ 145 ರಿಂದ 5.0, 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ 23.4. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

ಬಣ್ಣ : ಆಳವಾದ ಮದ್ಯಹೆಳದೆ. | 

ಇದು ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌ನ ಬ್ರಾಂಚ್‌ನಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಗ್ರಾಫ್ಟೊನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯೆನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (Fe, Mn, C೩), PO, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌; ತೆಳು ಹಲಗೆಯಾಕಾರ. 

ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.0. : ಕು 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.7. 

ಇದು ದ್ರಾವ್ಯವಾದೆ ಖನಿಜ. : 

ಬಣ್ಣ : ಹಸನಾಗಿರುವಾಗ ನಸುಗೆಂಪು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಹೊಂದಿ 
ಕಪ್ಪಾನಿರುತ್ತದೆ. ನ 

ಜೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ನ್ಯೂಹ್ಯಾಂಪ್‌ಷೈರಿನ ಉತ್ತರ' ಗಾಕ್ವನ್‌ ಬಳಿಯ 
ಗ್ರ್ಯಾಪ್ಟನ್‌-' ಸ 
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ಗ ಜಾತು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಬೆರಿಲ್ಲೋನೈಟ್‌ | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೆರಿಲಿಯಂಗಳ ಫಾ. ಟು, | 


Na Be 80. ಹರಳುಗಳು ಸ ಸಣ್ಣ ಫ್ರಿಸ್ತಾ ಬಕ್‌ 
ಪ್ರಸ್ಮಾ ಆಕಾರದಿಂದ ಆಗಲ ಪಟ 
ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೊ ರಾ ಬಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥ ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ರ ಯಾಕಾಂತ 


ಳು: 
ಸೀಳು: (001 ಪರಿಪೂರ್ಣ, (100) ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು, (070): ಕ್ಷೀಣ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5,5 ರಿಂದೆ 6.0 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.8. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸೆದೈಶ್ಯ 0 (001) ಮುತ್ತು ಸದೃಶ 
ಬಣ್ಣ : ಬಣ್ಣರಹಿತದಿಂದ, ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ತೆಳು ಹಳದಿ, . 
ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು: ಸ್ಟೋನ್‌' ಹ್ಯಾಮ್‌ ಮತ್ತು: ನ್ಯೂರಿ. 


pS 


ಆಪಟೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಫ್ಲಾರ್‌ ಆಪಟ್ಟಿ ಗೆ CaF ಲ್ಕ 
Po 
ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರ್‌ ಆಸಟ್ಟಿ ಸ್ಟಿಬ್‌ಗೆ (0801) C೩, )Po,), ತ ಮುಕ್ಯ ಸ ಸ 


ಮತ್ತು ಫ್ಲೊ ರಿನ್‌ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೊ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಗಳು 
(intermediate compounds) ಇನೆ. 
ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರಿ ಳವಿರಮಿಡಲ್‌, 
ಹೆರಳುಗಳು ಉದ್ದ. *ಪ್ರಿಸ್ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಕಾರದಿಂದ ಹ ಫಿ 
ಸಿ ೦ ಸ) ಸ್ಕಾ ಟ್ರಿಕ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Re ಸ ಮೂತ್ರ 
ನಿಂಡಾಕಾರಗಳನಲ್ಲಿದ್ದು ನಾರುಯುಕ್ತ, ಅಥವಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ರಚನೆ 
ಯನ್ನು ಸಡೆದರುತ್ತ ಷೆ: ಇದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಚನೆಯು ಕಣ 
ರೂಪದಿಂದ ಒತ್ತು ಜೋಹಣೆಯನರೆಗೆ. ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು: (0001) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ; 71 (3070 )ಹೆಚ್ಚು ಅಸಂಪೂರ್ಣ 
: ಬಿರಿತ ; ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.0 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ 4.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : ಹರಳುಗಳಿಗೆ, 3.17 ರಿಂದ 3.23... 
a ಇಬ ಆ ್ಥ 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ್ಯ ಲಘ ಗೋಂದು ಸದ್ಭಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 
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ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 

ಬಣ್ಣ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಹಸುರು, ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು; ಬಹು. 
ವೇಳೆ ನೇರಿಳೆ ನೀಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಳುಪು, ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಹಳದಿ, ಬೂದು, 
ಕೆಂಪು, ಮಾಂಸಗೆಂಪು, ಮತ್ತು ಕಂದು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ: ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ವೈವಿಧ್ಯಗಳು: (1) ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಅಪಟ್ಛಿಟ್‌ : (ಅ) ಆಸ್ಪರಾಗಸ್‌ 
ಕಲ್ಲು. (ಆ) ಮೋರೋಕ್ಸೈಟ್‌ (ಇ) ಲಾಸುರ್‌ ಆನರ್‌ (ಈ) ಫ್ರಾ ಕೊಳ್ಳ 

(ii) ಮ್ಯಾಂಗನ್‌ ಆಸಟೈಟ್‌, 

(111) ಸ್ಟಾಂಸಿಯನಸಟ್ಟಿಟ್‌. 

(1೪) ನೋಲ್ವೆಕೈಟ್‌ 

(೪) ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಆಸಟೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ ಆಸಟ್ಟಿಟ್‌. 

(111) ನಾರುಯುಕ್ತ, ಸ್ಫಾಲಕೈೈ ಟು ಸದೃಶ್ಯ ಒಟ್ಟುಕೂಡಿಕೆ ರೀತಿಯ 
(concretionary) ಆಪಟೈಿಟ್‌ಗಳು ' (ಅ) ನಾಸೋಕ್ಟಿಟ (ಆ) ಯೂಪಿರ್‌ 
ಕ್ರಾಯಿಟ್‌ (ಇ) ಸ್ಟಾಫ ಸ 

(vi) ಮು ಮಣಿ ನಂತಹ ಅಪಟ್ಛೈಟ್ಮ್‌ ಆಸ್ಚಿ ಯೋ ಲೈಟ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮಂಡಿ ಫೋಕ್ಸೆಪ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದಾಗ, . 
ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ದಿಂದ ಕರಗುತ್ತ ಡೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾ ಲೆಯನ್ನು ಕಿ್ರಯುತ್ತ ಹಳದಿಗೆ 
ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಡೆ. 

(3) ಸಲ್ಫೂ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಇತ ತೆಳು 
ನೀಲಿಯುಕ ಹಸುರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲ (ರಿಕ್‌ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ./ 

(೪) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾ ಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟನ 'ಭೆಳುಪಾದ 
ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ತಳವಸ್ತುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಡೆ. 

(೫) ಆಳ್ಳ ಕವಾದ ನೈ ಟ್ರಕ್‌ ಅನ್ನು ದೆ ದ್ರಾವಣವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೈಟ್ರಿ (ಟನ್ನು 
ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಕೆವು ಸಲ ನ ಯ ಠೊ ಡ್‌್‌ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿ ತಳ ವಸ್ತುವನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತ ದೆ. 

ಆಪಟ್ಟಿಟಿನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 
ಡೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆಸಟ್ಛಟ್‌ ಬಹೆಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿರುವ ಖನಿಜ. 
ಆದರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರ ' 
ಹರಳು ರಚನೆಯ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣರೂಪದ್ಯ' ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ನೇಯ್ಸ್‌, 
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363 ೨ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸೆ ಯಕ ಟ್‌, ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲ ಂಡ್‌: ಕೇಯ್‌ ನ ಅಭ್ರಕ ಹಿಸ ಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ 
ಸರ್ಕಂಟೈನ್‌ಗಳ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದು ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ [ರ ಅನೇಕ ಲೋಹ ಯುಕ್ತ 
ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತವರದ ನಾಳಗಳು) ಇರುತ್ತ ಜಿ, ಸೂಪ್ತ ವಾದ ಸೂಕ್ಷ 
ದರ್ಶಕ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅದು ಪ್ರಸಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ ಶಿಲೋ 
`  ತ್ರಾದಕ ಖನಿಜವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರು 
, ಪುದುಂಟು. : ದನ್ನ ಹೆರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಯುಕ್ತ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
(ಉದಾ : ಗ್ರಾನೈಟುಗಳು), ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ : ಫೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಟೂರೆ ಲಿನ್‌, ಮಸ್ಟೋ 
; ವೈಟ್‌, ಬೆರಿಲ್‌, ಹ ಕೊಡನ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಚ್‌ ಸಾಧಾರಣವಾದ 


ಸದರಯುಕ್ತ (stratified) ಸುಣ 9 ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮರಳುಗಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸೇಲ್‌ ` 


ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತ ತ್ರದ 
ಅದು ದೊರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸ 
" ಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ನತಗಳು, ಬಜೊಹೀಮಿಯ್ಕಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಟಿ ಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನಿ, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಇಂಗ್ಲೆ ಗ್ಲಂಡ್‌, ಮೆಕ್ಸಿ ಕೋ, ಜಪಾನ್‌; 
a ತಿ ನಗಳು, ಪೂರ್ನ್ವಳಿನಡ್ನಾ ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಟೈೈಟ್‌ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಬಿಹಾರದ ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌, ಸಿಂಗಭೂಮ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ; ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ 
ತಿರುಚಿನಾಸಳ್ಳಿ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು; ಉತ್ತರ ಪ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ-ಮುಸ್ಸೂರಿ 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಆಸಟಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 


ಖನಿಜಗೊಬ್ಬರಗಳ ಆಕರಗಳಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. ಕೆಲವು ಸ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಸೊಗ 


ಸಾದ ಬಣ್ಣ ಗಳುಳ್ಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಆಭರಣ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ರ. 
ಸೈಕೋ ಮಾಕ್ಟೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೫001 Pb,(Po,) ಅಥವಾ ಟ್ಟ P,0,Pbcl, 
ರಂಜಕದ ಪೆಂಬಾಕ್ಸೈಡ್‌ 15.7, ಸೀಸದ ಪ್ರೋಟಾಕೆ ಕಡ್‌ 82.2, ಕೊ ರಿನ್‌ 
ವ 2.6 ಅಥವಾ ಸೀಸದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ « 89.7, ಸೀಸದ ಕೊ ್ಲೀಕೈಡ್‌ ಎ 10. 3. 

ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ': ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌- ಟ್ರಿ ವೈಪಿಕಮಿಡಲ್‌. 

ಹರಳುಗಳು ಪ್ರ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗುಂಡಗೈ ಸಿಪಾಯಿ 
ಗಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲಜಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌ : ಹರಳುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಸರಿ 
ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದು ರು ಚೂಪಾದ” `ಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಗೊಳ್ಳು 


ವಂತೆಯೂ ಇರುವುದುಂಟು. ಅನೇಕ ಪೇಳಿ ಅವು ಗೋಳಕಾಕಾರನಾಗಿಯೂ, ಬ 
ನಿಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ನಾರುಯುಕ್ತ ವಾಗಿಯ್ಕೂ ರೂಪಿಯೂ ಇರುತ್ತ ನ 


ಕೆ 
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ಫಾಸ್ಟೇಟುಗಳು ೨೧೩, 


ಸೀಳು : ಸೀಳು (3070) ೫ (1071) ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಲ್ಲಿ. 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ, ಅಸಮ: 
ಭಂಗುರ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 3,5 ರಿಂದ 4. 0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 6.5 ರಿಂದೆ 7.1, ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಣ್ಣವು ಬೆರೆತಿರು 
ವಾಗ 5.9 ರಿಂದ 6.5. 

ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸದೃಶ. | 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಸುರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಂದು, ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ; ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಮೇಣ ಹಳದಿ, ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಳದಿ; ಇದಲ್ಲದೆ ಬೂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳುಪು; 
ಹಾಲು ಬಿಳುಪು, 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವು ಸಲ ಹಳದಿ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

_ ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯದು : (ಅ) ಹೆರಳುಗಳು (ಆ) ಸೂಜಿಯಾ 
ಕಾರದ ಗುಂಪುಗಳು (ಇ) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಗಳು (ಈ) ನಾರು ಕೊಪದವು (ಉ) ಕಣ 
_ ರಾಶಿಕೊಪದವು (ಊ) ಮಣ್ಣಿ ಸ್ಥ ನಂತಿರುವುದು. 

(ದ) ಪಾಲಿಸ್ಸೋಕೈಟ್‌ (೩) ಕ್ರೋಮಿ ಫೆರಸ್‌: (೪) ಅಆಕ್ಸಿನಿ ಫೆರೆಸ್‌ 

(೫) ಸ್ಯೂಡೋ ಮಾಕ್ಳಸ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸನದ 
ಕೊ ಸ್ಲೀರೈಡ್‌ನ- -ಬಿಳಿಯ ಉತ: ತೃತನಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕ 

(೨) ಬ್ಲೋಸೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತ ಜೆ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು 


A 


*, ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 


(೩) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಗೋಳಕವಾಗಡೆ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
ಆದಕ್ಕೆ ಅಕುವಾಗ ಹರಳು ರೀತಿಯ ಪಾಲಿ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಕಾರವನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತ ಜೆ. 
ಆಗ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೀಸದ ಕೊ ್ಲೀಕೈಡ್‌್ಲ ಬಿಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ನರೀಕ್ಸಾ ವಸ್ತುನಿನ ಬಳಿ ಹಳದಿಯ ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೆ (ps ಪಡರವುಂಬಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. 

(೪) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೀಸ ಲೋಹವು 
ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಕರ್ಷಕ' 

ಜ್ಞಾ 'ೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾನಿ ಬ ಬೆಳ್ಳು ಳ್ಳಿ ಯ ವಾಸನೆಯುಂಬಾಗುತ್ತ ಜೆ. 


(೫) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. * 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೨೧೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು ; ಷಡ್ಬುಜಾಕಾರ; ಹೆಚ್ಚು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರ ತೆ; ಗೋಂದು 
ಸದೃಶ ಕಾಂತಿ ; ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಸೈಕೋ ಮಾಕ್ಸಿ ನ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ. 
“ಆದು ಬಹು ವೇಳೆ ಸೀಸ ಸದ ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ರುವುದು ಅಸರೂಪ. ಆಡು ಗೆಲೀನಾ ಮತ್ತು: ಸೆರುಸ್ಥೆ ನ್ಸೈಟ್‌ಗಳೆ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫಾರಿಕ್‌ 
ಆಮ್ಲವು ಪ್ರತಿಕಿ ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆ 
ಯುನ ಸಟ ನ ಸ್ಥಾ `ನಗಳೆಂದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ನ ಸರ್ವತಗಳು ; ಜೆಕೋ 
ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಪ್ರಿಬ್ಸ್‌ಮ್ಮ್‌, , ಇತ್ಯಾದಿ; ಸ್ಥಾ ಸಕ್ಸೊನಿ, ಬಾಡೆನ್‌, 
ಹೆಸಿನ್‌ -ನಾಸೋ, ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ರೆಯಿನ್‌ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌, 
ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಕಾಂಗೋ, ನ್ಯೂಸೌತ್‌ ವೇಲ್ಸ್‌, ಜ್‌ ಸ್ಥಾ ನೆಗಳು 
ಇತ್ಯಾಧಿ. ' 

ಉಪಯೋಗ : ಸೀಸದ ಅಪ್ರಮುಖ ಅದುರು. 


ತಾ 


ಮೇಮೆಟೈಟ್‌ (ನೆಮ್‌ಟಿಸೈಟ್‌) 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :(2001) Pb (5), ಅಥವಾ 3p As0,Pbcl, 
ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಪೆಂಬಾಕ್ಸೈಡ ಕ್ಸ್‌ 23.2,ಸೀಸದ ಪ್ರೋಟಾಕೆ ಕ್ಸೈಡ್‌ -274,9, ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಎ 
2.4 ಅಥವಾ ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೆನೇಟ್‌ ಎ. 90.7, ಸೀಸದ ಕೊ ್ಲೀರೈಡ್‌ =0.3. 
` ಹಂಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಕ ಫಾ ಗೊನಲ್‌_ಟ್ರ ಬ್ರನಿರಮಿಡಲ್‌. 


ಹರಳುಗಳು : ಸೈಕೋಮಾಕ್ಸ್ಟೀ ಟ್‌ ಇರುವಂತೆ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಗುಂಡಗಿರು 
ವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋಳಾಕಾಂದವಕ ಇರುತ್ತವೆ, 


ಸೀಳು: (1071) ಅಸರಿಪೂರ್ಣ. ` 
' ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರ '. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3,5. 
ಜ್ತ ಸಾಂದ್ರತೆ: 7.0 ರಿಂದ 7.25. 
3: ಗೋಂದು ಸ ಸದೃಶ. 


: ತೆಳು ಹಳದಿ, ಕಂರುನಣ್ಣದೆ ನಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ; ಕಿತ್ತಲೆ. ಹಳದಿ, 
1 ಭ್‌ ವರ್ಣ ರಹಿತ, ॥ 


| ಒರೆ : ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದ ಬಣ್ಣ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಜೇಡ್ಯ, 


x 
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ಫಾಸ್ಕೇಯುಗಳು ಕಿ ಜ್ತ ೨೧೫% 


ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ೨) ಕ್ಯಾಂಪಿಲೈಟ್‌, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಪೈರೋ 

ಸಾಕ್ಸ್ಯಿಟ್‌ನಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ) 

(೨) ಬ್ಲೋ ಸ್ಥೆ ಪಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುತ್ತ ದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಕಿ ರೈನಿಕ್‌ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತದೆ ನತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಸೀಸ ರ್‌ 'ಅನಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಿ ಡುತ್ತದೆ. BE 
ಅದು ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಸೀಸದ ಕ್ಣೊ ಕೆ ಸೈಡ್‌ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ೧ ನಂತರ 
ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ "ಟ್ರಿ 4 ಆಕ್ಟೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಸ ಆಕೆ ಕರುಗಳ ಪಡರೆಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಮಾಡುತ್ತ ಡೆ. 

(೪) ಸೈಟ್ರ ಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ. ಡೆ. 

ದೊರೆಯುವ _ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಮೇಮೆಟೈಟ್‌ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸರೂಸವಾದ ಖ್‌ 
ಅದು ಲಿಮೊನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳ ಜೊತೆ ಬಹು ವೇಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರು 
ತ್ತದೆ. ಅದು ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಭಾ ್ರ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೈಕಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರದ 
ರಾಶಿಕೂಪಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೊಗಸಾದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನ ದೊರೆಯುವ 
ಇತರ ಜಾಗಗಳೆಂದಕೆ, ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕೆ ನಿ, ಬಾಡೆನ್‌, ಫ್ರಾ ಕ್ಸ್‌. ಕಾರನ್‌ 
ವಾಲ್‌, ಕಂಬರ್‌ ಸ ನೈರುತ್ಯ ಆಪ್ರಿ ಕಾ, "ಹಿ ಕ್ಸಿಕೋ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆ 

ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಈ 
ಉಪಯೋಗ : ಸೀಸದ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ (JS ನ 


ನ್ಯಾಗ್ನೆಕ್ಳ ಕೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಗ್ಟೀಷಿಯಂನ ಫ್ಲುವೋ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌, 
(MgF)MgPo, ಅಥವಾ Mg,P,0,.MgF,; ರಂಜಕದ ಫೆಂಟಾಕ್ಸೆ ಫ್‌ 43.8, 
ಮ್ಯಾಗ್ನ "ಸಿಯಾ 49.3. ಫ್ಲೂರಿನ್‌ 11.8. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 
ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ ಗ್ರೀಹಿಯಂನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇರುತ್ತವೆ. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌; ಹರಳುಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಜೊಡ್ಡ 
`` ಹಾಗಿಯೂ ಒರಟಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ೩(100), (110) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ; (001) ತೃಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ ಮತ್ತು ಸಿಬಿರುಯುಕ್ತ. ] 
ಭಂಗುರೆ. ಸ | 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5 ರಿಂದ 5,5... 
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೨೧೬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸಾಸೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.07 ರಿಂದ 3.14. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ. 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 
: ಹಳದಿ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ; ಬಹುವೇಳೆ ಬೂದುಯುಕ್ತ, ಜೊತೆಗೆ . 
ಮಾಂಸ ಬ ಹಸುರು. ಚ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ; ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಫೋಕ್ಸೆಪ ಸ್ಸ್‌ ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಕರಗಿ 
ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಬೂದು ಮುಷ್ಟಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(೨) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜ್ಞಾ ಫಲೆಯನ್ನು ನೀಲಿಯುಕ್ತ 
ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 


(೩) ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, f 


(೪) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ, `ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗುವು " ' 


ದಿಲ್ಲ; ಕ್ಷೀಣವಾದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪ್ರ ಪ್ರ ತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಫ್ಲೂ ್ಲರಿನ್‌ನ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


(೫) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


- (ಹ) ಸಲ್ಲೂ ಸಂ ಅನ್ಲುದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದ ಹೊಗೆಯನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಸ್ನ ಳಗಳು : ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು, ನಾರ್ವೆಯ ವಿವಿಧೆ 
ಭಾಗಗಳು. 


ವ್‌ 


ಬ್ರಪ್ಲೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (RF) 770 ಅಥವಾ RP, ಲ್ಕ RF, 
ಇಲ್ಲಿ R ಎಂದರೆ ೯ ಮತ್ತು 1/0, ಅಲ್ಲದೆ M ಮತ್ತು ೧೩. Fe: Mn ಪರಿಮಾಣ 
, 141ರಿಂದೆ 2:1 ರವರೆಗೆ, 1:2, 1:7 ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕೆ ಫಾನಿಕ್‌.  ರಾತಿರೊಪದೆಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಹರಳುರೊಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು: ಸರಸ್ಪರ ಲಂಬನಾಗಿದ್ದು ಎ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮವಾಗಿದ್ದು, 
ಒಂದೆಡೆ ಇನ್ನೊ ಂಬೆಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಬಿರುಕು: ಸಣ ಚಪ್ಪರ 
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ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.44ರಿಂದ 3.8. 

ಕಾಂತಿ; ಗೋಂದು ಸದೃಶ್ಯ ವಜ್ರ ಸದೃಶಣಿಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ, ಕೂಡಿದ ಕಂದು, 

ಒರೆ: ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಬೂದುವರ್ಣದಿಂದ ಕಂದು, 

' , ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘುಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಲೋಹ ಚುಂಬಕ 
ಗೋಳಕವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಸಲ್ಲೂ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಜ್ವಾ ತ್ವರೆ ಕೀಲಿ 
ಯುಕ್ತ ಹಸುರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೈ ತಿರುಗುತ್ತ ಡೆ. 

(೩) ಬೋರಾಕ್‌ ೧ ನೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ಕೃ ರ್ಷಕ ಜ್ವಾ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾ 

ಗಾಜನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಅನಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ತೀಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ತಿ ಕ್ರಯಿಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 

(೫) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ ಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಯೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

(೯) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವು 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತ ಜೆ. 

(೭) ಹೈ ಜ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ ದೆ. 

ಸ ಸ್ಥ ಳಗಳು : ಟ್ರ ಪೆ ಸ್ಲಟ್‌ ಫೆರ್ಗಟ್ಕಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌, . 
ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು, ಅಭ್ರಕಗಳು, ಜರಾ ಆಪಟೈಟ್‌, ಫ್ಲಾ ಕೈಟ್‌ ಕೊಲಂಬೈನ್‌, 
ಮುಡಾವವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಲಳಗಳೆಂದಕ್ಕೆ 
ಜೆಕೋಸ್ಲೊ (ವಾಕಿಯಾದ ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಫಾ ್ರಾನ್ಸ್‌, ಬವೇರಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ, 
ಸೆಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ, 


ಇ 


ಗೋಯಿಜೈ ಬ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಒಂದು 
ಲವಣಮೂಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು, Sr Al, (OH, PO, 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, : ವರ್ಣರಹಿತ ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳು, 
ಸೀಳು : ಪರಿಪೊರ್ಣ ತೆಳಸೀಳು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5. 
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ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.16 ರಿಂದ 3.28. 


ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಹೆಕ್ಟಿಕೈಟ್‌, ಬರ್ಫಾಂಡ್ರೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ 
ಜೊತೆ ಸ್ಫೋನ್‌ ಹ್ಯಾಮ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಮತ್ತು 
ಸ್ವಿಟ್ಲಿಕ್ಗೆಂಡ ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಕೆಯುತ್ತಡಿ. 


ಗೋಕ್ಸೆಳ್ಸೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯೆಂಗಳ ಲವಣ 


ಮೂಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು, : ಸ್ವಲ್ಪ - ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯೆಂಗಳೂ 
ಇರುತ್ತವೆ. Ba A], (OH),P,0,(?). 


ಹರಳು.ನೃವಸ್ಥ : ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿಗುತ್ತ ಜಿ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.0. 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.1. 
ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು. ತ 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಬುವಾ ಗೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿಯ ವಜ್ರ ಮರಳು 
ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತ ವೆ. 
ಪ್ಲ ಂಜೊಂಗನೆಂ ಜ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೀಸ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳ ಲವಣ 


ಮೂಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು, p (OH), Pa0::ಇದು'ಗೋಂದಿನ ಹೆನಿಗಳನ್ನೋ, ಪದರ 
ಗ ಹೋಲುತ್ತ ಜಿ. 


ಣ್ಣ: ಹಳದಿ, ಕಂದು. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದ 5.0. 
: ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4 ರಿಂದ 5.0. 
ಡೊಕೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌. 


' ಫ್ಲೊಕೆನ್ಸೈಟ್‌ 


'ರಾಸಾಯೆನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಮ್‌ ಲೋಹೆ 


ಗಳ ಅನಣಮೂಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು, ಗೋಯ ಜೈಟ್‌ಗೆ ಬಹು ಹೋಲಿಕೆಯು ಷ್ಟ] 
3A1,0,.Ce,0,2P,0,.6H,0. 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌, ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌, 
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ಇರುವ ರೀತಿ: ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. 
ಳು : ತಳ ಸೀಳು. 
ಶಿಣ್ಯ ; 5.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಟೆ ಸಾಂಪ್ರತೆ : 3.58. 

ಬಣ್ಣ : ತೆಳು ಹಳದಿ. 

ಇದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 


9 ಸ | 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, 


ಕ್ರಾಂಡಲ್ಲೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೦೩೦.28 ಲ್ಮ. ಲ್ಯ. 5H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಬಹುಶಃ ಆಕ್ಟೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 
ಇರುನ ರೀತಿ : ಒತ್ತು ರೂಪದಿಂದ ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯ ತಾಶಿರೂಪದವರೆಗೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ 
ನಾರು ರಚನೆ. ಸೀಳು ನೀಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
` ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0. | 
( : ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಲಘು ಬೂದು. ' ತ 
ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಉಟ್ಕಾ ನಾಸ್ಸೋ. ಸ 


ಹಾಕೆ ಜ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಫಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಷಿಯಂಗಳ ಲವಣ | 
ಮೂಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟು, (Sr,.€8)0,.2A1,0,-P,0,,50,.5H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು 
ಗಳಂತೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೆರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5 ರಿಂದ 5.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.2, , 
: ಮಾಂಸಗೆಂಪು. x 
` ಡೊರೆಯುನ ಸ್ಥಾ ನಗಳು : ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಬಹಿಯದ ವಜ್ರ ಮರನು ಜೆ. 
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೨೨೦. 
ಜೆಜೆಕೈಟ್‌ ಸ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸುಣ್ಣ, ಸೋಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳ 
ಬಗ ಫಾಸ್ಫೇಟು, Na, Ca AIA1O) (F,OH),. (Po,),- 

ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈಶಿಕ್‌. 

ಸೀಳು : (100) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (001) ಯ್‌ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.94. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ್ತ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ಸ್ಯಾಕ್ಟೊಫಿ. 


ವಿನರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


~ 


೯ 


ಡ್ಯೂರಂಗೈರ್ಟ ಕ ನ R 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳ 

ಫ್ಲೂವೋ ಆಕ್ಸೆನೇಟ್‌, Na, AIF ಗಲ. ಕ 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು. 


ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಕ್ರಜಿಕ್‌. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 5.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.94 ರಿಂದ 4.07. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಕೆತ್ತಲೆ ಕೆಂಪು. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗ : ಮೆಕ್ಸಿಕೋನಿನ ಡ್ಯೂರಂಗೋ. 


ಲ್ಯಾಕ್ರಾಯಿಕ್ಸೈಟ್‌ '` ಜ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೋಡ, ಲೈ ಮ್‌, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಆಕೆ ಶ್ಸ್ಪಡ್‌ 
ಮತ್ತು; ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳ ಫ್ಲೂವೋ ಫಾಸ್ಸೆ ಕ. Na(Ca, Mn), AL(F,0H),. 
P,0,:2H,0, 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರೊ ಸರ್ವಾ ೦ಬಿಕ್‌. 


ಸೀಳು :' ಪಿರಮಿಡ್‌ ರೀತಿಯ ಸೀಳು, ' 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5. 
ಸಾಸೇಕ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.13. 
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& 


ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳು ಸ ೨೧ 


“ ಬಣ್ಣ : ತೆಳುಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹೆಸುರು. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನಿ. 


ಆಂಬಿ ನಿ ಗೊನೈಟ್‌ (ಹೆಜ್ರೊ ನೈಟ್‌) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂಗಳ ಫ್ಲೂವೋ 
ಫಾಸ್ಫೇಟು. Li Al (F,೦H) ೫೦. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರಿಭಿಯಂನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಬದಲು ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಜಾಸ್ತಿ ನೀರೂ WI 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಲೈನಿಕ್‌. ಹರಳುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ,ಒರಟಾಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತವೆ. ರೂಪಗಳು. Fe ವಾಗಿರುವುದು ಅಪರೂಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಳು 
- ಸಾಧ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಮತ್ತು ಒತ್ತು ರಾಶಿರೂಪಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹು 
ಸಂಯೋಜಕ ಅವಳಿ ತೆಳುಹೆಲಗೆಗಳು ಸ 'ಸಾಮಾನ್ಯ. 
ಸೀಳು: (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಕಾ ಂತಿಯೆನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
೩(100) ಅದರಷ್ಟು ಸಂಪ ) €(0೫1) ಕೆಲವುವೇಳೆ ಅದಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ; 
27(170)5ಪ್ಟ. ಸ 
ಬಿರಿತ; ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ತಪ್ಪನು 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.01 ರಿಂದ 3.09. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸೆದೈಶದಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ; ೦(001)ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದೃಶ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ತೆಳುಹಸುರು, ನೀಲಿ ಹಳದಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಂದು 
ಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು. 
ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. ಕ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶೆಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ' ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅಡು ಅಮ ವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಜನ್ನು ಶಹುಕ್ಕೊಳ 
ಸಡಿಸುತ್ತದೆ. 
(3) ಬೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆರಿದ ಮೇಲೆ 


ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ಬಿಳುಸನ್ನು, ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು 
- ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೆಸುರೂ ಸ್ವಲ್ಪ) 'ಇುತ್ತಸೆ. 
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೨೨೨ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(೩) ಸಲ್ಫ್ಯೂ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಿಂದೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ನೀರಿಯುಕ್ತ,. 
ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಸಟುಮಾಡುತ್ತ ಡೆ 

(೪) ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಲವಣಗಳ ಜೊತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ 
ವರ್ಣರಹಿತ ಗಾಜನ್ನುತ್ಪ ಶ್ಯ ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

(೫) ನುಣ್ಣ ಕಯ ಪುಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ. ಸುಲಭ 
ವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. - 

(೪ ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವಿಕೆ, ಬ್ಲೊ ಪೈ ಪ್‌ ಮುಂದೆ ಫೆಲ್ಡ್‌ 


; ಸ್ಪಾರ್‌, ಬಿಕ್ಕಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ನಟ್‌ ಕವತ ಕಪ್‌ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು! ಟು 


ಮಾಡುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಅಂಬಿ ನಿ ಗೊನೈಟ್‌ ಗ್ರಾ ನೈಟ್‌ ಪೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ _ 
ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಲಿಥಿಯಂ ಖನಿಜಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತ. ಜಿ. ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌. 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಹೆರು ಕನೆಕ್ಟಿ ಕಟ್‌, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ, 


ಪ್ರೀಮಾಂಟೈನ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Na, Liy y Al (OB, F) Po: 

ಹರಳು ಮ್ಹವಸ್ಥೆ : ಟ್ರಕ್ಸಿ ನಿಕ್‌. ಅಂಬ್ಲಿಗೋನೈಟ್‌ ಸದೃಶ ಕಿಚನೆಯನ್ನೇ 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 'ಹೆರಳುಗಳು. ಒರಬಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ರಗಳ ಮುಖಗಳು, ಒರಟೊರಟಾ 
ಗಿರುತ್ತವೆ. 


1 


ಸೀಳು : ಮೂರು ಸೀಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಳು  ರಾಶಿರೂನ 


ಗಳಲ್ಲಿಕುತ್ತವೆ. 'ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಯೋಜಕ ಗಹಿ 


"ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. 


- 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 5. 
`'ಸಾಪೇಕ್ಸ, ಸಾಂದ್ರತೆ : :3 04: 


ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಎನಾಮೆಲ್‌ ಆಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, ಲುವಿ ತೀತ್ಷೃವಾದ 


ಸೋಡಿಯಂ ಜ್ವಾ ಲೆಯ ಬಣ್ಣ ವುಂಟಾಗುತ್ತ ಜೆ. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃತದಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ್ಯ, 
ಬಣ್ಣ : ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಬಿಳುಪು. 
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ಕ 


~ 


ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟುಗಳು ಎ | ಕು ತಪತಿ 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : 'ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ದೊರೆಯುನ ಜಾಗ : ಕೊಲೊರಾಡೋ. 


ಲವಣಮೂಲ ಫಾಸೆ ಸ್ಫೇಟುಗಳು 
ಲಿಜಿಥೆನೈಟ್‌ ಹ | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ರ್ಮ೦,, Cu(oH), ಅಥವಾ 400. P,0,. 


ಚ್ಮ ೦; ರೆಂಜಕದೆ ಫೆಂಬಾಕೆ ಕ್ಸ್‌ = 26. $, ಕೃುಪ್ರಿಕ್‌ ಕ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ - ದಾ 66.4, 
ನೀರು ೭3.8. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೋ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌; ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಣ್ಣ 
ದಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಣೆಯು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; ಎಷ್ಟೋ ನೇಕ 
ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿರುತ್ತ ವೆ, ಇದಲ್ಲದೆ. ' ಗೋಳಶಾಕಾರವಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡ 
ಕವಗ ಒತ್ತಾ ಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು.: a(100), b(010) ಬಹಳ ಅಸ ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0., 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂಪ್ರತ : 3.6 ರಿಂದ 3.8. 
ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸದೃಶ... 
: ಹಿಪ್ಸೈಹೆಸುರು, ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಂದವರ್ಣ. 
ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರ ಕಾಶ ಜೇದ್ಯವವರೆಗೆ.. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡ್ತಿ 
. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 
(3) ಜ್ಣೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜೆ ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸು 
(ಜ್ರ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ತಾಮ್ರ ಲೋಹೆ 
ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ನ ವಾಸನೆಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 
3 (೪) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆಸೀಸ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ, ತಾಮ್ರ ಲೋಹೆ 
ವಾಗಿ ಅಸಕರ್ಷಿತವಾಗು ಸೀಸದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌" ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಪ 


hs 
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$೪: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯರಿ ಜಾಗ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಹೆರಳು ಕೂಪದ ಪಾಲಿಬೀಡ್ರಃ ಲ್‌ 
ಮಣಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗುತ್ತ ದಿ. 

(೫) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಕಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಷು ಪಡಿಸು 
ತ್ರಜೆ. | | 
(೬) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಜಾಗೆಗಳು : ಲಿಬೆಥೆನೈಟ್‌ ಅಪರೂಪವಾದ ಖನಿಜ. ಅದು ಕೆಲವು 
ತಾಮ್ರ ಸಂಗ್ರಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ 'ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, 
ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಜೊಕೋಸ್ಲೊ (ವಾಕಿಯಾ, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಹ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ಕನು 


ಬಾರ್‌ ಬುಟ್ಟಿ ಹ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಳೆ ಗಂ ಯೋಜ ಹು ನ 0, Zn (OH),. 


ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ಟ್ರಿ ಹ ನಿಕ್‌. ಹೆರಳುಗಳು ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 
ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಹುವೇಳೆ ಯಗಳ 'ಗುಂಪುಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. ಸರಿಪೂರ್ಣವಾದ 
ತಳಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಮ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.7. ಭಜ ಜೀ 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4.1. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. , 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ತೆಳು ಹಳದಿ, ಕಂದು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸುರು. 

ಡೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ವಾಯವ್ಯ ಕೊಡೀಷಿಯಾದ ಬ್ರೋಕನ್‌ ಹಿಲ್‌. 
ಟ್ಸುನ್ಬ್ಫುಟ್‌ (ಪ್ರೆಸ್ಸೈಟ) ' 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸಗಳ ಲವಣಮೂಲ ಫಾಸ್ಫೇಟು, 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : : ಆರ್ಫೊ ರ್ಹಾ ೦ಬಿಕ್‌, ಸಣ್ಣ ಅಗಲ ಪಟ್ಟ ಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ Ey 


ಸಾರಿಣ್ಯ : 3.5. 

ಸಾಪೇಶ್ತೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 6.1. F 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

ಬಣ್ಣ : ಪಚ್ಚಿ ಹೆಸುರು. 
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ಫಾಸ್ಟ್ರೇಟುಗಳು ೨ ೨೨೫ 
* . ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ : ನೈರುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಟಾನಿ ಬಳಿಯ ಟ್ಸುಮೆಜ್‌. 
ಡೈಜೈಡ್ರೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲ ಲ. 200 (OH). 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌. . ವ 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. ಮಂದ ಪಚ್ಚಿ ವರ್ಣದ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ 
ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಾರುಯುಕ್ತ ವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತ ಸೆ 

ಸೀಳು : (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ, ಅಸರಿಪೂರ್ಣ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5 ರಿಂದೆ 5.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 4 ರಿಂದ 4.4. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಊರೆಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ರೈನ್‌' ಲಾಂಡ್‌. 


ಸ್ಯೂಡೋ ಮಾಲಷೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Cu,P,0,, 3Cu (OH),. 

ಹರಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕಥಕ್‌ (?) 

ಇರುವ ರೀತಿ: ನಾರುಯುಕ್ತ ರೂಪದಿಂದ ರಾಶಿರೂಪದವರೆಗೆ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು 
ಕೆಯ್ಗೆರಚನೆ (16%019)ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಸೈಟಓನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.6, 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜರ್ಮನಿ, ರಷ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ, _ 
ಕಾರ್ಗಿಟೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲಲ. 3€ಬ(೦॥)್ಮ, ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸ್ಯೂಡೋ ಮಾಂ 'ರಾಸಾಯಣಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್ಕ್‌ 

"ಇರುವೆ ರೀತಿ: ಸೂ ಹೆಕಳುಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆರಳುರೂನದ ತೆಳು 
ಪದರೆಗಳಾಗಿ, 
15 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೨೨೬ ಗ್‌ '  ಪಿವರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದೆ 5.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.10. 
ಬಣ್ಣ : ನೀಲಿ. 
: ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಉತ್ತರ ರೊಡೀಹಿಯಾ, ಕಟಾಂಗ್ಯ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್‌ ' 
ಕಾಂಗೋ, | | 


ಡುಫ್ರೆಸೈಟ್‌ (ಕ್ರಾಕ್ಟಿಟ್‌) ' 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸಂಶಯಾಸ್ಸದವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ 
FePO,. Fe (OH), = 2Fe,0,.P 20: 3H,0; ರಂಜಕದ ಸೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 
27.5, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ = 62-0, ನೀರು == 10.5. 
ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈೈನಿಕ್‌ (?) 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಅಸರೂಪ, ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತವೆ, 'ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗಂಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ 
ನಾರುಯುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಷ್ಟ ಸ್ಟಾ 
ಸೀಳು : (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ ; (00) ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ 5 3.5 ರಿಂದ 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ :- 3.2 ರಿಂದ 3.4. 
ಕಾಂತಿ: ರೇಶ್ಮೆ ಸದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೀಣ. IR: 
| ಬಣ್ಣ : ಮಂಕಾದ ಹಸುರು, ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪುಯುಕ್ತ ಹಸುರು. 
ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ನಂತರ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 
ಒರೆ : ಸಿಸ್ಟಿನ್‌ ಹಸುರು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಲಘು. ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ವಿವಿಯ ನೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿ 
ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ- ಮುಚ್ಚಿ ದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಡಮೆ ನೀರು ಹೊರ 
, ಗೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೋಸೈನ್‌ ಮುಂಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ರೂಸಕ್ಕೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಡುಫ್ರೆ ಕೈಟ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಮೊನ್ಸೆಟ್‌ 
ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಕ್ಕುವ 
ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಥೂರಿಂಗಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನೀ, ಹೆಸೆನ್‌-ನಾಸೋ, ನೆಸ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯಾ,' 
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಬೆಲ್ಲಿ ಯಮ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್ಕ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು," ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳು 3 ೨೨೭ 


ಡೆಲ್‌ವಾಳೆ ಕಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲೀಕೃತ (hydrated) ಕಬ್ಬಿ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟೆ ೇಟ್ಕು 
ಬಹುಶಃ 2೯,೦. ; 9H,0 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರರಹಿತ 212.2) 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : ಸ 4 
ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 1.8 ರಿಂದ 2.0. ಸಾ 
ಬಣ್ಣ : ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂದುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ 
ಕೆಂಪು. 7 
 ಥೊಕೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಜಿಲ್ಜಿಯಂ, ಜೊಹೀಮಿಯಾ. 
ಲ್ಯಾಜೂಲೈಹ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : RA1,(OH), p,೦, ಅಥವಾ 2AIPo(Fe, Mg) 
(OH), 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕೆ ಕ್ಲಿಕ್‌. 
. ಇರುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವ್ನೆ 
ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಸ , ಕಣರೂಪಗಳಿಂದ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮಾ ರಕ್‌, ಅಸ್ಪಷ್ಟ. - 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ | 
ಭಂಗುರ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.1, 
ಕಾ ಗಾಜುಸದೃಶ. 


ಬಣ್ಣ : ಆಕಾಶ ನೀಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ೦ ಒಂದು 
ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದೃಸ್ಟಿ ಸಿದಾಗ. ಇನ್ನೊ ಂದು ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ತೆಳು ಹಸುರು 
ಯುಕ್ತ ನೀಲಿ.” 


ಒರೆ : ಬಿಳುಪು, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ ದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. | 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬಿಳು' 
ಪಾಗತೊಡಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡುತ್ತದೆ, ' ಕ 
(೨) ,ಫೋಕ್ಸಿಪ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ 


ಇ 
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ರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಗಣೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನೀಲಿಯುಕ್ತ 
ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 
(ಓ) ಜ್ಲೋಶೈಸ್‌ ಮುಂಡೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಹಿಡಿದಾಗ. 
ಖನಿಜವು ನೀಲಿ 1? ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 
(೪) ಪರೀಕ್ಷಾ ವಸು ನವನ್ನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ, 
ಜ್ವಾ ಲೆಯ ಹಸುರು ವರ್ಣವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಗುತ್ತ ಜೆ. 
(೫) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡಸನೆ ey ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾಜನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ದೆ 
(೬) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕರಗದಿರುವಂತಹ . 
ಮುಶ್ಚೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 
“ (೭) ಆಮ್ಲ ಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗಜಿ ತನ್ನ ನೀಲಿಯ ಬಣ ಣವನ್ನು ಪರಿ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. | ಜೆ. 
ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಲ್ಯಾಜೂಲೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ 
ಅಥವಾ ಪೆಗ್ಮಟೈಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
ಸ್ಟಿಟ್ಲಿಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಸ್ಟಿ ಸ್ವೀಡನ್‌, ಮಧ್ಯ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ed ನಗಳು. . 


ಬ್ಯಾವಿಸ್ಕಾ ಫೈಟ್‌ 5 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : CaP,0..2 Al (OH), 


3 ಲ 8" 
ಹರಳು. ವೃನಸ್ಥೆ ಆಕ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. | 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ 

ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ೩ 


ಸೀಳು : (100), ಪರಿಪೂರ್ಣ. 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 
ಜೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳ': ಟ್ಯಾನಿಸ್ಟಾಕ್‌ (ಡೇವನ್‌ಸೈರ್‌) 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, 
ತ್ಮ > ಚ| ಸದ 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟು, 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
ಇರು ರೀತಿ : ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಿಳಿಯ ಸೂಜಿಗಳ ರೂಸದನ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸೀಳು : ಒಂದು ಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುನ ಜಾಗ : ಬೆಲ್ಲಿ ಯೆನ್‌ ಕಾಂಗೋವಿನ ಕಟಾಂಗ, 


ಕಿಶ್ರೋಲ್ಕೈಜ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹುಶಃ C೩ APO), AOH),. ಒತ್ತು 
ಗೂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5. 5. 
_ ಸಾಸೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3. 08 
ಬಣ್ಣ : ತೆಳು ಹಳದಿ. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಬ್ಲೆ ಕಿಂಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವೆಸ್ಟಾನಾದಲ್ಲಿಯ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿ. 
ಸ್ಪ್ರವೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : NH,. MgP0,.6H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಆರ್ಫ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌' ಹೆಮಿಮಾರ್ಬಿಕ” ಹೆರಳುಗಳು. 
ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ ; (010) ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2.0. i 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: 1. 7. 
ಇದು ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 
: ಬಳುಪು ಅಥವಾ ಹೆಳದಿ, 
er ಅಮೋನಿಯಾದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ "ಷಿಯಾ ದ್ರಾವಣಗಳು 
ಫಾಸ್ಫೇ ಟೊಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕಾಲ್ಲೋಫ್ಯಾನೈಟ್‌ , 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ೮೩ ೦,. ॥;೦.ಇದೆರ ಸಂಯೋಜನೆ 
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೂ ನೀರಿನ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ 
ಪ್ರ ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ[ ಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು, ಫೂ ರೈಡು, ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು 
ಇರುತ್ತ ವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹರಳು ರೂಪನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಮ್ಮೆ ಟ್‌ ಅಥವಾ ಒಪಾಲ್‌ 
ನಂತೆ | ಪದರಗಳಲ್ಲಿಕುತ್ತ ಜೆ. 
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ಬಿರಿತ ೩ ಚಿಪ್ಪು 'ರೂಪದ್ದು ಹ 
ತಿಣ್ಯ : 2.0 ರಿಂದ 5.0 
ಸಾಸೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 2-6 ರಿಂದ 2.9. 
ಇದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತ ದೆ. 
ಗು ಅಥವಾ ಮಂಜು ಬಿಳುಪು. 


ಕಾಸ ಫ್ಯಾನ್ಯೈ ಭ್‌ ಸಾಗ ಹವಳ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಜೇಶಗಳೊಪರೆ, ವೆಸ್‌ ಕೃ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಸೋರೆಂಡ್‌. 


ಹೋಷೆಯ್ಯ್‌ pd 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 77 ೦[.೫,೦,. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸಮ್‌ ಆಕಾರದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ 


ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂತ್ರ ನಂಡಾಕಾರದ ರಾತಿರೊಸಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ಡೆ. 


ಸೀಳು: ಮೂರು ಸೀಳುಗಳಿರುತ್ತ ವೆ; (100) . ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತ ಜೈ 
b(010) ಜೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ಜಿಂ (001) ಅಸ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಣ್ಣ : ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, 2 


ಬೆಲಿ ಶಿಯಂನ ಮೊರೆಸ್‌ನೆಯಲ್ಲಿನ ಸತುವಿನ ಗಣಿಗಳು, ಆಲ ರಿನ್‌ ಬರ್‌, ರೈನ್‌ 
ಲಾಂಡ್‌, "ಕೊಡೀಷಿಯ್ಯಾ ಬಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮುಂತಾಣಿಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯು | 
ತ್ತದೆ. 
ಫಾಸ್ಫೋ ಫಿಲ್ಲೈಟ್‌ ಕ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತುವಿನ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌, ಇದು 
ಹೋಸೆಯ್ದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. (7೦ is: 4H,0 
ಹರಳು ರಚನೆ ; ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ರಿಕ್‌. 
ಸೀಳು : ತ್ತ (010). (0 ೩) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ., 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ವ : 3.1. 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಕೊಡೀಹಿಯಾದ ಬ್ರೋಕನ್‌ಹಿಲ್‌, ಅಲ್ಲದೆ 
ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ತ | | 
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ಡಿಕನೊ ನೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಳೆ ಸಂಯೋಜನೆ `: 3 ೫೮, H,O. ಇಲ್ಲಿ R= Mo, Fe, Na, 
ಅಲ್ಲದೆ Ca, K, Li, 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಳ್ಷೆ ನಿಕ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ, ಹುಸಿ ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಯಾಕಾಕದ ಅಭ್ರ ಕಯ ಕ್ತ ರೂಪದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : (೧೦1) ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.34. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಹಿಪ್ಪೆಹಸುರಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಸುರು, ಹುಲ್ಲು ಹಸುರು. 
ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌, ಪೋಲೆಂಡ್‌. 


ಫೇರ್‌ ಫೀಲ್ಡೈಟ್‌ | 

ರಾಸಾಯಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ಗಳ ಜಲ | 
ಯುಕ್ತ ಫಾಸ್ಫೇಟು, C2,MnP,0,. 29,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಿಕ್ಸೈಕಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರುಯುಕ್ತ 
ಹರಳುಗಳ ಅಥವಾ ಎಲೆಯಾಕಾರದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, (100) ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3:1. ಸತ್ತ 

"ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. | 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಸುರುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು ವರ್ಣದಿಂದ ತೆಳು ಒಣ 
ಹೆಲ್ಲು ಹಳದಿ (ligt straw yellow). 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಕನೆಕ್ಟಿ ಕಟ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಜ್‌ನಿಲ್‌, ಬವೇರಿಯಾ, 
ಓಕ್‌ಫೀಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್‌. 


ಮೆಸೆಲ್ಲೈಟ್‌ 
` ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Ca,Fe}, P,0,: 2.5 ಚಲ. 
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ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ : ಟ್ರ್ರಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಣ್ಣಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಯಾಕಾರದ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ. 

ಸೀಳು : ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. \ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0 ಬ 3.5. 


, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.0. 


ಬಣ್ಣ : -ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ಕಂದು, 
ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಸ್ಸೆ. 


ಕಾಲಿ ನ್ಟ ಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 2೦ (118.50 ೦. P,0,. 2.5H 20: 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರಿ ಟ್ರಳ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌. 
ಸೀಳು : ನಾಲ್ಕು ಸೀಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ 3.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2. 95. 
ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ' 
ಬಣ್ಣ : ಲಘು ಕಂದು. 

0ತಿ: ರೇಶ್ಮಿ ಸದೃಶ. 
ದೊರೆಯುವ ಜಾಗ : ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯ. 


ರೆಡ್ಡಿ ಂಗೈ ಟ್‌ 


; ತ ಸಂಯೋಜನೆ : Mn, P.O, . 3H,0. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು; ಕಣರೂಪ, 


` ಸೀಳು : (010) 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3. 102. 
ಇದು ಚ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬ: ತೆಳು ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, 
ಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಕಕೆಕ್ಟಿ ಕಟ್‌ನ ರೆಡ್ಡಿ ೦ಗ್‌ ಎಂಬ ಪಟ ಸಣ, ಬಕ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ 


ನತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್‌ 
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ವಿನಿಯೆ ನೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಫೆರಸ್‌ ಫಾಸ್ಫೇಟು, ೯P,೦,:81,೦; 
ರಂಜಕದ ಸೆಂಟಾಕ್ಸೆ ಫ್‌ = 28.3, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ = 43.0, 
ನೀರು ಎ 28.7. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ರಿಕ್‌: ಹೆರಳುಗಳು - ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಕಟಕ್‌ ; 
ಬಹುವೇಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತನೆ, ಇದಲ್ಲದೆ 
ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಚನೆಯು ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸು 
ವಂತಿದ್ದು, ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿ ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ತೆಳುಪದರ 
ರಚನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು: 0 (010) ಸರಿಪೂರ್ಣ ; ೩ (100) ತೃಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 
ಬಿರುಕು ನಾರುಯುಕ ಕ್ರವಾಗಿದ್ದು €-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜ| ಡೆ ಇದು ತೆಳುಪದರಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳುಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ 21.5 ರಿಂದ 2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.58 ರಿಂದ 2.68. 

ಕಾಂತಿ 0 (010) ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ಲೋಹೆ ರೀತಿಯೆ ಮುತ್ತು ಸದ್ಯ ಶ. 
ಬೇಕಿ ಮುಖಗಳ ಕಾಂತಿ ಗಾಜು ಸದೃಶ. ೬ 

ಬಣ್ಣ : ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ಣರಹಿತ, ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನೀಲಿ 
ಯಿಂದ ಹಸುರು ಬಣ್ಣಗಳ ತನಕ ಬಣ್ಣ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು; ಇಂಡಿಗೋ ನೀಲಿಯಿಂದ 
ಲಿವರ್‌ ಕಂದು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ, ಡೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಫಾಕದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ತ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ ಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ 
ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಟಸ್ಥ 
ನೀರನ್ನು (neutral water) ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತ. ಡಿ ಮತ್ತು ಪದಕ 
ಗಳಾಗಿ ಬಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ, 

(೨) ಇ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಕರಗುತ್ತ ಜೆ, ಜಾ ತಲೆಯನ್ನು ನೀಲಿ 
ಯುಕ್ತ ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಬೂದು ಮಿತ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೋಹ ಹುಂಬ 
ಗೋಳಕವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ 


(೩) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು 
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(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ೬ 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನಿವಿಯನೈಟ್‌ ಪೈ ಪೈಕ್ಲೊಟೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೈಕ್ಯಿಟ್‌ಗಳ 
ಜೊತೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ಡೆ. ಲ ಕಡೆ ಅದು ಕಿರು ಅಗಲದ 
ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಚನ್ನ ದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತ ಜಿ.ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಲಿಮೊನೈ ಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಸ ವೇಳೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಹೊತು ಹೋಗಿಕುನ ಮೂಳೆಗಳ 
ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ರುಮೇನಿಯ್ಯಾ ಬವೇರಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; 
 ಅವೇರಾನ್‌, ಕಾಕನ್‌ವಾಲ್‌, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬೊಲೀವಿಯಾ, 
ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಕ್ಯಾರಿಂಥಿಯಾ, ಗ್ವಾಟಿಮಾಲಾ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ, ಸ್ರೂಸ್‌ ಬರ್‌, ಮಿಡಲ್‌ಟಾನ್‌, ಕೊಲೋ 
ರ್ಯಾಡೋ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಸೆ ಸ್ರೈಂಗೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ $ ೫67೦. 2H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಅಪರೊಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋಧಾಕಾರರಲ್ಲಿ ೯ 
ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು: (001) ಸರಿಪೊರ್ಣ, (100) ಅಪಂಪೂರ್ಣ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 3 ರಿಂದ 4, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.87. 
ಇದು ಇರಾ 
: ತೆಳು ಹೆಳದಿ, 


ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಹೆಸೆನ್‌, ಬವೇರಿಯಾ, ಫ್ರಾ ನ್ಸ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌, ೩ ಮು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು. 


ಎಗ್ಗೊನೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ ಕ್ತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌, ಬಹುಶಃ 
AIPO,. 2್ಶ,೦. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರೊ ರ್ಹಾ ಂಬಿಕ್‌. 
ಸೀಳು ; (100ಕ್ಕೆ ಸ ಸಾತು 
ಮೊಟ್ಟ ನೊದಲು ಇದರ ಮಾದರಿಗಳು ಕೈತ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಆಲ್ಬನ್‌ಬರ್ಸ್‌ ಕ ಸತು 
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ವಿನ ಆದುರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 'ನಂತರ ರುಮೇನಿಯಾದ ಫೆಲ್ಸೋಬ್ಯಾನ್ಯದಲ್ಲಿಯ ` 
ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು 
ಬ್ಯಾರಂಡೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Al, Fe) P 0,:26,0- 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಲೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 
ಕ ೦ ಲು 
ಇರುವ ರೀತಿ: ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 45. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.6. 
ಬಣ್ಣ :  ಬೂಡುವರ್ಣದ ತೆಳು ಛಾಯೆಗಳು. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಗ್ವಾನ್ಯಾ ಮತ್ತು , 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
ವೇರಿಸ್ಸೈಹ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : AIPO,. 21,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಆಕ್ಚ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಳು ರೂಪದ 
ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆಳು.ಪದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರದ ಹೊರ ಮೈ: 
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.5. 
ಇದು ಅದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 
ಬಣ್ಣ ; ಹಸುರು, 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್‌ ವಾಗ್ಫ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಆರ್ಯನ್‌ ಸ್ಯಾಸ್‌, 
ಉಟ್ಕಾ ಸ್ಸೆಯಿನ್‌. 8 
ಫರ್‌ಫಕ್ಫೈಟ್‌ 
ಕಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 2(Fe,Mn)P0,,H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಣ್ಣ, ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ. 
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ತ್ರ 


ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (010) ಅಪರಿ ಪೊರ್ಣ. ಸ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದ್ಧ 64.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3 4. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ದ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಆಳಗೆಂಪು, ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೇರಿಳೆ. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಬನೇರಿಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು. 


- ಫಾಸ್ಟೋ ಸೈಡೆಕೈಿಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 4Fe 3೦. 75,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌. 

ಸೀಳು : (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (001) ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.76. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪು. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ವೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಲಿಯಾ, ಬವೇರಿಯಾ, ಸೂರ್ಡೀನಿಯಾ, 


ಸ್ಸೆನ್ಸಕ್ಕಿಟ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ; Zn (9೦್ಮ. 7/1 (OH),. ,H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ರಿಕ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ, ಹೆಣಿಕೆಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸ 
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತನೆ. ಅವಳಿ ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. 


ಸೀಳು : (100) ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ, :010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, (001) ಚಿನ್ನಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, 
ಜೊರೆಯುನ ಜಾಗ : ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, 
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ವೇವ್‌ ಹ | 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 4A1PO,. 2 Al (01),. 9H,೦ ; ರಂಜಕದ 
ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ 35.2, ಅಲ್ಯೂಮಿನ- 38.0, ನೀರು 26.8, ಕೆಲವು ಸಲ 
ಫ್ಲೊರಿನ್‌ 2% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 

ಇರುವ "ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಅಪರೂಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕೆ ಗೋಳಾಕಾರೆ 
ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದ ಹರಳು ರೂಪದ ಹೊರಮೈಯಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು :- p (101) ಮತ್ತು 1 (010), ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯದು. ಈ 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ` 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.25 ರಿಂದ 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.316 ರಿಂದ 2.337. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಮತ್ತು ಗೋಂದು ಸದೃಶದವರೆಗೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ, ಹಸುರು, ಬೂದು ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು. 

' ಬರೆ: ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಪ್ರಶಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡೆಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೀರು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ತೋರಬಹುದು. 
| (3) , ಫೋಕ್ಸೆಪ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಅದು ಉಬ್ಬಿ, ನಂತರೆ 

ಸಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಾದ, ಕರಗದೇ ಇರುವಂತಹೆ ಕಣಗಳಾಗಿ ಉಡುರಿ, ಜ್ವಾಲೆ 


ಯನ್ನು ತೆಳು ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ಕೈ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. . 

(೩) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ 


ಕರಗುತ್ತದೆ. , 5 
ಡೊಕಿಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವೇವೆಲ್ಲೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ 


ಖನಿಜ, ಇದು ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಶಿಲೆಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುವೇಳೆ ಅದುರು - 
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ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಿಮೊನೈ ಟ್‌ನ ಅದುರು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಫಾಸ್ಫೆಕೈಟ್‌ ಸಂಗ್ರ ಹೆಗಳಲ್ಲರುತ್ತ ಜಿ. ಇದು ಅನೇಕ. ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತ 
ದಾದೆರ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ, 

ಇದು ಸೊಕೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬೊಹೀನುಯಾ, ರುಮೇನಿಯಾ, ` 

. ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಬನೇರಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; ಡೇವನ್‌ ಪೈರ್‌, ಐಕ್ಷಿಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸಾ ನಗಳು. 
ಟೂರ್ಚ್ವಾಯ್ಸ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಗಳ ಜಲಯುಕ್ತ 
ಫಾಸ್ಫೇಟು CuO. 3A,,0,: 2P,0,:9H,0; ರಂಜಕದ ಫೆಂಟಾಕಿ' ಕ್ಲೌಡ್‌ 34.12, 
ಅಲ್ಯೂವಿಃನ ಎ = 36.84, ಕೃುಪ್ರಿಕ್‌. ಆಕ್ಸೈಡ್‌ - = 9.57, ನೀರು = 19.47. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

"ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸ ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿ ತ ಹರಳುರೂಪನಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಅಥವಾ ನಿಗೂಢೆ ಹರಳು 
ಕೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಯೂ ಇರುವುದುಂಟು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಚೈಟು ಸದೃಶವಾಗಿ, ” 
ತೆಳು ಫದರರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತೆಳು ಸಿಂಧುಗೆರೆಗಳಾಗಿ (56೩715) ಅಥವಾ ಪಸರಿತ 
ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ಸುತ್ತಿದ ರಾಶಿರೂಪಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ." 


ಸೀಳು : ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಾಶಿರೂಪದ 
ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಇರುವುದಲ್ಲ. 


ಬಂತ: ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪುರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ: ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.6 ರಿಂದ 2.83.. 
ಕಾಂತಿ: ಸುಮಾರಾಗಿ ಮೇಣ ಸದೃಶ್ಯ ಶ್ಸೀಣ. 


ಬಣ್ಣ : ಆಕಾಶ ನೀಲಿ, ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹೆಸುರಿಥಿಂದ , ಸೇಬು ಹಸುರು ಮತ್ತು 
ಸ ಬೂದು. ಸ 


: ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಸುರು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಕ್ಷೀಣವಾದ ಲಘು ಪ್ರ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕದವರೆಗೆ ಲ 
ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ. ಶಾಖದಿಂದ 
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ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಶೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ" 
ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 


(ಆ) ಜ್ಲೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಫೋಕ್ಸೆಪ್ಸ್‌ "ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಕಂದು ಬಣ ನಾ ವನ್ನು 
ಪಡೆದು, ಗಾಜಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ 
(೩) ಜಾ ತಲೆಯನ್ನು ಹೆ ಸುರು ಬಣ್ಣ ಕ್ಯೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 


(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ; ಬಣ್ಣವು ಮೊದಲು 
ನೀಲಿಯಾಗುತ್ತ ಡೆ. 

(೫) ಕಶ್ಮಲ ನಿನಾರಕಗಳೊಡನೆ ಅದು ತಾಮ್ರ ದ ಪ್ರತಿಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ' ತೋರಿ 
ಸುತ್ತದೆ. 

(೬) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

'ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಟೊರ್ರಾಯ್ಸ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ. 
ಇದು ತೆಳು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ,ಅನೇಸ ಬಗೆಯ, ಅಗಾಧೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಶಿಲಾರಾಶಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. - 

_ ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಪರ್ಷಿಯ್ಯಾ ಸಿನಾಯ್ಕ್‌, 
ಸೈಬೀರಿಯಾ, ತುರ್ಕಿಸ್ಕಾ ನ, ಸೈಲೀಷಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು. 2 

ಭರ : ಆಭರಣದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ಚಿಲ್ರೆ ನೈಟ್‌ ; 4 
'ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ APO. ‘F«(OHy,.H,0 ; ರೆಂಜ 
ಕದ ಫೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 30.9, ಅಲ್ಯೂಮಿನ 22.2, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ 
ಜಾ-31,3, ನೀರು 15.6. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೋರ್ಬಾ ಉಬಿಕ್‌, | 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆರಳುಗಳಂತೆ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು . 
ಬಂದಿದೆ. 
ಸೀಳು: ೩ (100) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. 
ಬಿರುಕು : ಆಸಮ್ಮ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 4.5 ರಿಂದ 5.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.18 ರಿಂದ 3.24. 
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ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸ ಸದೃಶದಿಂದ ಗೋಂದು ಸದ್ಯ ಶದವರೆಗೆ. 
ಬಣ್ಣ : ` ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ್ಯ ತ ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದ್ಕು ಕಂದು 


ಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು. 


ಒರೆ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಹಳದಿ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ತಟಸ್ಥ 
ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨ ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಇದು ಉಬ್ಬಿ ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತದಿ 
ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತೆಳು ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಮುದ್ದೆಯಾಗಿ 
ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತತ್ತ ವನ್ನು ಪಡೆಯು 
ತ್ರದ. 

(೪) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೫) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

"ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಯಾಶ್ಗೊಸಿ ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು; ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಇಯಾಸ್‌ ಫಾಕೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಚಿಲ್ಕ 
ಕೈಟ್‌ನನನ್ನೆ[ € ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿ ಣಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮ್ಯಾಗ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ; ರಾತಿರೊಪಗಳಲ್ಲಿ. 

ಸೀಳು: (100). 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.1. ಕ 

ಇದು ಕರಗುತ್ತದೆ. ತ 

ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. 

ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್‌, ಮೆಯಿನ್‌, ಬವೇರಿಯ್ದ 


~ 
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ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯೋ ಫೈಕೈಟ್‌ - 

ರಾಸಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : C2,Fe, (PO,),: Fe(OH), 89,0. 

ಹರಳು ರಚನೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌ (2); ಹೆಳೆದಿಯಿಂಡೆ ಹೆಸುರುವರೆಗಿನ 
ಬಣ್ಣಗಳ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. - 

ಸೀಳು : (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.5. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಜೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ: ಹೆಸೆನ್‌ನ ಬ್ಯಾಟಿನ್‌ ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
ಜೋರಿಕೈಟ್‌ 
` "ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹುಶಃ CaFe,(p0,):12Fe(OH),.6H,0. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ನಿಶ್ಚಿತ ಹರಳು ರೂಪರಹಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರ: 
ವಾಗಿ, ಒತ್ತುಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ; 3.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂಪ್ರಕೆ : 2.7. 

ಇದು ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 

ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಂದು. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು: ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ್ಟಿರಿಯಾ, ಉಟ್ರಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, 
ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಚಾಲ್ಯೋ ಸೈಡೆಕ್ಕಿಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : CuO. 3೫ ಲೃ. 2P,0,. 9H೦ (8). ಇದು 
ಪ್ರಾಯಶಃ  ಟೂರ್ಫ್ಯಾಯ್ಸ್‌ ಸದೃಶ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹ 

. ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಟ್ರಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೊರೆಯೆಂಕಿರುವ ಹೆರಳು ಸಮೂಹಗಳು ; ತೆಳುಹೊದಿಕೆ 
ಕೂಪ. 
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೨೪೨ . ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸೀಳು: (010) 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 4.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3:1. 

ಇದೂ ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 

ಬಣ್ಣ : ತೆಳು ಹಸುರು. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಆರಿಜೋನ. 


\ 


ಭಾರ್‌ಬಕ್ಸೈಟ್‌ (ತಾಮ್ರದ ಯೊಂರೇನೈಟ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಯುಕೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳ ಜಲಯುಕ್ತ 
'ಫಾಸ್ಫೇಟು ; (೮೦ P,೦12H,೦; ರಂಜಕದ ಸೆಂಬಾಕ್ಸೈಡ್‌. 14.1, 
ಯುರೇನಿಯಂ ಟ್ರಆಕ್ಸೈಡ್‌ - 56.6, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ. 7.9, ನೀರು 
ಎ 21 4. ರಂಜಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಆಕ್ಲೆನಿಕ್‌ ಇರುವುದುಂಟು, 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : : ಆರೊ ೀರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಹುಸಿ. ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ: Ss ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಚ್ಛಾಕಾಕಾರದ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಗಳ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ತೆಳುವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಮಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಸರೂಪ 
ವಾಗಿ ಅವು ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೆರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ರಕ 
ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು, ` 


ಸೀಳುಗಳು: ೮001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ ; (100) ಸ್ಪಷ್ಟ. ತೆಳು 
ಪದರಗಳು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. - 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.2, : 
ಕಾಂತಿ: 0 ಯದು ಮುತ್ತು ಕಾಂತಿ ; ಮಿಕ್ಟ ಮುಖಗಳು ಲಘುವಜ್ರ ಕಾಂತಿ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಪಚ್ಚಿ ಮತ್ತು, ಹುಲ್ಲು ಹೆಸುರು, ಕೆಲನು ವೇಳೆ ಸೇಬು ಹಸುರು, 
ಒರೆ : ಬಣ್ಣ ಕ್ವಿಂತ ತೆಳುವಾದ ಛಾಯೆಗಳು, 
" ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 


ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರಗಿ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ, 'ಜ್ವಾರೆಯನ್ನು ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿ 
: ಸುತ್ತದೆ. 
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ಫಾಸ್ಫೆ ೀಖುಗಳು ವಿಳಷ್ಠಿ 


(೨) ರಂಜಕದ ಲನಣದೊಂದಿಗೆ ಹಸುರು ಮಣಿಯನ್ನೀಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಜೆ 


ಯನ್ನು ತನರದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿ ಜಾ ಅದು ಅಪಾರದರ್ಶಕ 


ಕೆಂಪಾಗುತ್ತ ದೆ. 

(೩) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಡದೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಾಮ್ರ ದ ಗೋಳಕ 
ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಡಿ. 

(೪) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಆಟುನೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ, ಬಹುವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ. 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತ ತ್ಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಯುಕೇನಿಯಂ ಖನಿಜ ' 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, 
ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ನಿ ಕಾರನ್‌ವಾಲ್ಕ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ 


ಆಟುನೈಟ್‌ (ಸುಣ್ಣದ ಯುರೇನ್ಯೆಟ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೆಂಗಳ ಜಲಯುಕ್ತ 
ಫಾಸ್ಫೇಟು. C೩(U0,),:P,0,'88,0, ಅಥವಾ 0೩೦. 2U0,.?,0,:8,0; 
ರಂಜಕದ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌್‌. 15.5, ಯುರೇನಿಯಂ ಟ್ರ್ರಆಕ್ಸೈಡ್‌- 62.7, ಸುಣ್ಣ 
= 6:1, ನೀರು 15:7. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ತೆಳುವಾದ ನು ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳ ಸರಿ ಸುಮಾರು 
ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ಆಕ ತಿಯಲ್ಲಿ; ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೆರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತವಾಗಿ, . 

ಸೀಳು : ತಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ. ಜೊತಿಗೆ (100) (ಫು ಮತ್ತು. 

110) ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ತೆಳುಪದರಗಳು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2.5. 

ಸಾಪೇಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.1. 

ಕಾಂತಿ: ೦ (001)ನ ಕಾಂತಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ವಜ್ರ 
ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ: ಎಂದೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗಂಧಕ ಹಳದಿಯನರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳು. 

ಒರೆ : -ಹೆಳದಿ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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೨೪೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಭಾರ್ಜೆನೈಟ್‌'ೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೂ ನಡೆಸ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವ್ಯಕ್ತನಡುವುದಿಲ್ಲ. 


ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಆಟುನೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮೊಲ 
ವುಳ್ಳ ಖನಿಜ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುಕೇನಿನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುರೇನಿಯಂ 


. 5 ಖನಿಜಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತವರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರು 


ಗಳೊಡನೆಯೂ ಇಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸೆಗ್ನಟ್ಟಿಟುಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ' 


ಇದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೊತಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌: ಉತ್ತರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ದಕ್ಷಿಣ 


ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ಥೊರೆಯುತ್ತದೆ. 4 
ಜಿಸ್ಟಿ ನೆ ಜೈಟ್‌ | ; 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 2F,೦,. P,0,. 250,.12H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರಿಕ್ಸೈಸಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಷಟ್ಟುಜಾಕಾರದ ತಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 12.1. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೆಲ್ಜಿಯೆಂ ಮೆತ್ತು ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ೇವಾಕಿಯಾದ 
ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಇ 
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೫ ೧೬ ಆಕ್ಸೆನೇಟುಗಳು 


ಮೆನೆ ಟ್ಛ ಹಬ್‌. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (೫001) Pb, (As0,),. ಅಥವಾ 3Pb, ಕ್ಕಾಲ್ಮ. 
೫1೦; ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ ಪೆಂಬಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 23.2, "ಸೀಸದ ಪೊ ್ರೀಟಾಕ್ಟೈಡ್‌ ಎ. 74.9, 
ಕ್ಲೋರಿನ್‌ = 2.4 ಅಥವಾ ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೆನೇಟ್‌ ಎ 90 7 ಮತ್ತು ಸೀಸದ 
ಕೊ ್ಲೀಶೈಡ್‌ ಎ. 9.3. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-.ಟ್ರಿ ಪನಿರಮಿಡಲ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಪೈಕೋ ಮಾಕ್ಸೈಟ್‌ನಂತೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹರಳುಗಳು ಗುಂಡ 
ಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋಳಾಕಾರದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತೆಳು ಹೊದಿಕೆ 
ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು : % (೩071) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ, 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 

ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ - 3.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 7.0 ರಿಂದ 7.25. 

ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸೆದೃ ಶ. 

: ತೆಳು ಹಳದಿ, ತ ಬಣ ಕ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ; ಕಿತ್ತಲೆ ಹಳದಿ, ಬಿಳುಪ್ಪು 

ಅಥವಾ ಸ 

ಒರೆ: ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆತ್ತಿರ ಹೆತ್ತಿರೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದನರೆಗೆ ವಿವಿಧ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯ (೨) ಕ್ಯಾಂಪಿಲೈಟ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಪೈರೋ 
ಮಾರ್ಸ್ಯಿಟ್‌ನಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತ ಜೆ. 

(೨) ಇದು ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

(೩) ಇದ್ದಿ ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಹಾ 
ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೀಸರೋಹನಾಗಿ 'ಅನಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇದ್ದಿ ಲಿನ 


ಇ 
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೨೪೬ ವಿವರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಮೇಲೆ' ಮೊದಲು ಸೀಸದಕ್ಲೋಕೈಡ್‌ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ನಂತರ ಅಕ್ಷೆನಿಕ್‌' 
ಟ್ರಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡು 
ತ್ತದೆ. ಹ 

(೪) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. | 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮೇಮೆಟೈಟ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿಯ 
ಖನಿಜ, ಇದು ಬಹುವೇಳೆ ಲಿಮೊನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಬೊಹೀ ' 
ಮಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಬಾಡೆನ್‌, - ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಕಂಬರ್‌ಲಾಂಡ್‌, ನೈರುತ್ಯ 
ಆಪ್ರಿಕಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು 

ಉಪಯೋಗ : ಸೀಸದ ಒಂದು ಅಪ್ರಮುಖ ಅದುರು, - 
ಆಡೆಲೈಟ್‌ | 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Mg (OH. Ca AsO: 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ. 

ಕಾಶಿಣ್ಯ : 5.0. ) 

ಸಾಪೇಕ್ಲೆ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.74. 

ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹಳದಿ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ವರ್ಮ್‌ಲಾಂಡ್‌, ಜ್ಯಾಕಬ್ಸ್‌ ಬರ್ಕ್‌ 
ಲ್ಯಾಂಗ್‌ ಬಾನ್ಸಿ ಟ್ವಿನ್‌. 
ಟಲಸ್ಕೆಟ್‌ | ಸ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಆಡೆಲ್ಸೆಟ್‌ನಂತೆಯೇ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾ ರಿನ್‌ 
ಇರುತ್ತದೆ. | ಸ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ ಮಾಸೊಳ್ಸೆ ಕ್ರಿಕ್‌ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5,0, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.8. ಜೆ 

ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಲಾಂಗ್‌ ಬಾನ್ಟಿ ಟ್ವಿನ್‌, ವರ್ಡ್‌ ಲಾಂಡ್‌, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕಜ್ಜಿ ಡೋಂಗ್ರಿ- 
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ಸಾಧ್ಮಿನೈಟ್‌ : 
ರಾಸಾಯಫಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Mn ೦೫) Mn As0,. ಇದು ಮಾನೋ 
ಕ್ಲೈನಿಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಗೋಳಕಾಕಾರದೆ ರೊಪ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : (100) ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದ 4,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4,17. 

ಇದು ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 

ಬಣ್ಣ : ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು, ಮಾಂಸಗೆಂಪು, 'ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್‌. 
ಅಲಿವಿನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲ್ಯುಷ್ಕೊಲ್ಮಿ. (೦೫, ಅಥವಾ 401೦. 
As,0,: 1೦; ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಫೆಂಬಾಕೆ ಶ್ಸ್ಟೈಡ್‌್‌ ಎ 40.7, ಕ್ಯುಪ್ರಿ ಕ್‌ ಆಕ್ಸೆ ಕಡ್‌ 
56.1, ನೀರು ಎ. 3.2. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : : ಆಕ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌..' 

' ಇರುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಫ್ರಿಸ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ ಟಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ನೇಳಿ ಸೂಜಿ 
ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಖ್ಬಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ಗೋಳಕಾ ಕಾರವಾಗಿ, ಮೂತ್ರ 
ಪಿಂಡಾಕಾರನಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ಟ ನಾರುಯುಕ್ತ ವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಬಾಗಿರುವ ತೆಳು ಸದರಗಳಂತೆ. 
ಮತ್ತು ಕಣರೂಪವಕ್ಲಿ. ಇರುತ, ಡೆ. 

ಸೀಳು : m (110), b (010), € (011) ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ. K ದು 
ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.1 ರಿಂದ 4.4. 
ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರಸದೃಶದಿಂದ ಗಾಜು ಸದೃಶ, ಕೆಲವು ನಾರುಯುಕ್ತ ಬಗೆಗಳು 
ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. i 
ಬಣ್ಣ : ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರಿನ ನಿನಿಧ ಛಾಯೆಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಲಿವರ್‌ ಮತ್ತು ಮರದ 3 


ಕಂದು, 
ಬಣ್ಣಗಳು : ಕೆಲವು ಸಲ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹೆಳದಿ, ಮತ್ತು ಬೂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳುಪು. 
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ಒರೆ : ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಂದು. 

ಫಾಕದರ್ಕಕತಿ : ಇದು ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕದವರೆಗೆ 
ನಿನಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಹರಳುರೂಪ . (೨) ನಾರುಯುಕ್ತವಾದದ್ದು (೩) ಮಣ್ಣು 
. ಸೆದೃಶವಾದದ್ದು, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. ” 

`` (ತ) ಜ್ಲೋಷೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಕರಗಿ, ಜ್ಞಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಜಯ್‌ ಹಸುರಿಗೆ 

ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

(4) ಕರಗಿದ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹರಳು ಬರನಿ: ಹೊಂದಿರು 
ನಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. : ಕ 

:(೪)ಬ್ಗೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂಜೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಜ್ವಾಲೆ 
ಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ನ ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ 
ಆಕ್ಸಿನೈಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶ 

(೫) ಇದು ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಗೋಳಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೬) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

(ಬ್ರ ಕೈಟ್ರ ಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ನ 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆಲಿನಿನೈಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲವುಳ್ಳ, ಅಸರೂಪ 
ವಾದ ಖನಿಜ. ಇದು ತಾಮ್ರದ ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಜಿ. ಇಡು ದೊರೆಯುವ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದಕೆ,. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಡೆವನ್‌ಸೈರ್‌, ನೈರುತ್ಯ 
ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
ಅೃಡಮೈಟ್‌ f 

ಕಾಸಾಯೆಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 7. As,0,. Zn(OH. ' 
ನ ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾ ಂಬಿಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು, ಅನೇಕವೇಳೆ ತೆಳು 
ಫದರೆದ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 
ಕ ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.34 ರಿಂದ 4.35. 

ಇದು ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು, 
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ಬಣ್ಣ : ಜೇನು ಹಳದಿ, ನೇರಿಳೆ, ಗುಲಾಬಿಕೆಂಪು, ಹಸುರು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತ, 
ದೊರೆಯಕಿನ ಜಾಗಗಳು : ಅಸರೂಪೆವಾದ ಖನಿಜ. ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಸತುವಿನ 
ನಿಕ್ಷೇಸಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಸ ಸ ಳಗಳೆಂದರೆ, ಗ್ರ ಗ್ರೀಸ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, 
"ಆಲಿ ಲ್ಹೀರಿಯಾ ನೈರುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಟಾನಿ ಬಳಿಯ & ುಮೆಬ್‌, ಚೆಲಿಯ,ಅಟಿಕಾಮಾ. 


ಕ್ಲಿನೋ ಕ್ಲ ಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; €ಟ್ಮ ಕ್ಕೊಲ್ಕ. 3Cu(0॥),. ಅಥವಾ 6 ೮೦. 

ಹಾಲ, 35,೦0 ; ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ - 30:3, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್‌ಆಕ್ಸೈಡ್‌ 

= 62.6, ನೀರು ಎ 7.1. ಬ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಫ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ (110); ಜೊತೆಗೆ ॥ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ ; ಬಹುವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿರುತ್ತವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲೂ ಅರೆಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ 
ಮಿತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಟ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ 
ನಾರುಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. 

ಸೀಳು: (001) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ. 


ಇಡು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 3.0. 
- ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.19 ರಿಂದ 4.37. 
ಕಾಂತಿ : 0 ಮುತ್ತು ಸದೃಶ; ಬೇಕೆಡೆ ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 


ಬಣ್ಣ : ಒಳಗೆ ಚ್‌ ವರ್ಡಿಗ್ರಿ ಹಸುರು, ಹೊ ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ನವನ 
ನೀಲಿಹೆಸುರು. 
ಒರೆ : ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; ಆಲಿವಿನ್ಸೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೂ ನಡೆಸಬಹುದು, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಕಾರನ್‌ವಾಲ್ಕ್‌ ಸಸಿ ಚಿಲಿ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 


ಎರಿ ನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲ್ಯು ಕ್ಕಿಲ್ಕ. 2ಲಾ(೦ಸ್ಮು. 
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ಹರಳು ನೃ ವಸ್ಥೆ : : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 

ಸೀಳು : ' ಒಂದು ಸಪೂರವಾದ ಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5. 0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ :4.00 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಒಳ್ಳೆಯ ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸುರು. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಕಾರನ ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಉಟ: 


ಆಕ್ಸೆನಿಯೋ ಸೈಡೆಕೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ: CaFe(As0,)್ಮ: 3760೫. 

ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ (1). ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ನಾರು 
ಯುಕ್ತ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಕೆಗಳ ಕೊಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಯ ಸ್ಥಳಗಳು : ಸ್ಯಾಕ್ಸೊ ಶ್ರ ಫ್ಪಾ ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌; ಉಟಾ, 


ಸಿಂಸ್ಲೆ ಸೈಟ್‌ . 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೫6 ಸಿ೦8 ೦. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 
| "ಇರುವ ರೀತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸಮೂಹೆಗಳು. 
| : ಸೀಳು : (010), ಪರಿಪೂರ್ಣ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.96. 
| ಇದು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಣ್ಣ : ತೆಳು ಇಂಡಿಗೋ, ಹೆಸುರು ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 
 ಹೊಕೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ರುಮೇನಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಥೂರಿಂಗಿಯಾ, , 


ಎರಿಪ್ರೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಜಲಯುಕ್ತ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಆಕಿ ್ಸಿನೇಟ್‌, C0, 
a ಸಿ೦,: 8೦ ; ಆಕ್ಸನಿಕ್‌ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 38,4, ಸೋಟಾಲ್ಸ್‌ ಪ್ರೋಟಾ 
(ಗ ಕ್ಲೈಡ್‌ ಎ 37.5, ನೀರು ಎ 24.1, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಗೆ ಬದರು ಕಬ್ಬಿಣ, 
ನಿಕಲ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂಗಳು ಇರುತ್ತ ವೆ 
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ಆಕ್ಸೆನೇಟುಗೆಳು ೨೫೧ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲ್ಲೈಥಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು ಪಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾಗಿ ಗೀರುಗಳನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ ; ಜೊತೆಗೆ ಗೋಳಕಾಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ವೆ” 
ಕೆಲನು ವೇಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಾ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ, 
ಮಣ್ಣಿ ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ತೆಳುಪದರ ರೊಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : b (010) ಪರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1,5 ರಿಂದೆ 2.5. ರ ಮೇಲೆ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಕನಿಸ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.95.. 

ಶಾಂತಿ : b ನದು ಮುತ್ತು ಸದೈ ಶ್ಯ ಮಿಕ್ಶ ಮುಖಗಳು ವಜ್ರ ಸದೃಶದಿಂದೆ 


ಗಾಜು ಸದ್ಭ ಶದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರು. ವೆ; ಜೊತಿಗೆ ಮಂಕಾಗಿ, 
ಮಣ್ಣು ಸದ್ಯ ಶವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಕ 


: ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಪೀಚ್‌ ಕೆಂಪು, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಬೂದು. 
ಒರೆ: ಬಣ್ಣ ಕೈಿಂತ ಸ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇಜ್ಯದನನೆಗೆ 


ಇರುತ್ತದೆ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ, 

(೨) ಹೆಚ್ಚು ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನಿಕ್‌ ಟೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 
ತಣ್ಣಗಿರುವ ಗಾಜನ ಮೇಲೆ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ ಫನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆಯು ಮಂದೆ 
ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪುವರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

(೩) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಫೋಕ್ಸೆಪ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಬೂದು ಮಣಿಯಾಗಿ 
ಕರಗುತ್ತದೆ, ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣವು ತೆಳುನೀಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಜ್ಲೋಸೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿನಿಕ್‌ನ 
ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂದ ಬೂದುವರ್ಣದ ಆಕ್ಷೆ ಕ್ಸೈನೈಡಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 

(೫) ಇದು ಮೋನಾ ಸತ ಆಳನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಇವನ್ನು. ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಈ 
ಬಣ ವು ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 

(೬) ಇದು ಸೈತ್ರೋಕ್ಲೋ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಕೆಂಪು 
ದ್ರಾವಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ' 
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ೆ ತೃತೆ ಖನಿಜಶಾಸ 
sm ; ಹಾ 


ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಎರಿಥ್ರೈಟ್‌' ದ್ವಿತೀಯ ಮೊಲದ ಲೋಹ. ಇದು 
` ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕಿ ರುಮೇನಿಯಾ, ಜೊಹೀಮಿಯ್ಕಾ ಸ್ಕಾಕ್ಸೊನಿ, 
ಥೂರಿಂಗಿಯಾ, ಬಾಡೆನ್‌, ಹೆಸೆನ್‌-ನಾಸೊ ಫ್ರಾ ನ್ಸ್‌; ಸ್ವೀಡನ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, 
ಚಿಲಿ, ಮತ್ತು ಅನರೂಪವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
ಆನಬರ್ಗೈಹ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : N;A5,0,-. 81:0 
ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈಸಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ ರೋಮ ಸದೃಶ ಹೆರಳುಗಳು ; ಇದಲ್ಲದೆ  ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : (010), ಪರಿಪೂರ್ಣ, 
, ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ3.0. 
- ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.0. 
ಇದು ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 
ಬಣ್ಣ : ಸೊಗಸಾದ ಸೇಬುಹೆಸುರು. ಮ 
ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು; ಆನಬಕ್ಕೈಟ್‌ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ. ಅದು 
ನಿಕಲ್‌ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ..., ಸ 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಲಾರಿಯಮ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿಯ 
ಆನಬರ್ಗ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಬರ್ಸ್‌, ಹೆಸೆನ್‌-ನಾಸೋ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಅಪರೂಪವಾಗಿ 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, 'ಅಂಟೇರಿಯೋವಿನ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ಸ್ಫೋಕೋಡೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಜಲಯುಕ್ತ ಫೆರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈನೇಟ್‌, ೫08೩೦, 


2೫0 2 ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಫೆಂಬಾಕ್ಸೈ ಫ್‌ 49.8, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೆಸ್ಟಿಆತ್ಸೈಡ್‌ = 34.6; 
ನೀರು = 15.6. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು' ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಕರಗಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನೀಲಿಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಣೆ 


(೨) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಜ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ' 
ಆಕ್ಸಿ ಿಕ್‌ಯುಕ್ತ ಹೆಜಿಗಳನ್ನು, ಹೊರಗೆಡವುತ್ತದೆ, 
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ಆರ್ಲೆನೇಟುಗಳು ೨೫೩ 


(ಒ) ಕಶ್ಮಲ ಫಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ -ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ` ತೋರಿಸು 
ತ್ತದೆ. 
(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

 ದೊಕೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಸ್ಫೋರೋಡೈಟ್‌ ಆಕ್ಸೆನಿಕ್‌ ಖನಿಜಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಆಕ್ಸೆನೋ ಪೈಕೈಟ್‌ನ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ ವಸ್ತು,ಅದು ಕೆಲವು ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಂದಲೂ 
ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಬೈಕಾಲಿಯಾ, 
ಗ್ರೀಸ್‌, ಕ್ಯಾರಿಂಥಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಹೆಸೆನ್‌_ನಾಸೋ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಆಲ್ಜೀರಿಯ್ಕಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, `ಜಪಾನ್ಕ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು 
ಇತ್ಯಾದಿ, 
ಯೊಕ್ರಾಯೆ್ಸ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಉ್ಯಷ್ಕೊಲ್ಮ- Cu(OH),. 6H,0 ಆಕ್ಸೆಫಿಕ್‌ 
ಸೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌-. 342, ಕ್ಯುಸ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌. 471, ನೀರು 18:7: 

ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಸೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌, 

ಸೀಳು : m(110), n(011) ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 

ಬಿರಿತ: ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಪೆ ರೂಪದಿಂದ ಅಸಮ. 

ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5 ರಿಂದ 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: ,3.39. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಹೊಳೆಯುವ ಪಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಲೀಕ್‌ ಹೆಸುರು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆ 


ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು: ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ. 


ಟೈ ಕೋಲೈಣ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬಹುಶಃ ಲ್ಮುಗ್ಕಿ೦್ಕ,20(೦೫) 7೦೦, 
ವಿಶ್ಲಿ (ಷೆಣೆಯಿಂದಇದರಲ್ಲಿ ೦೩೦, $80, ಮತ್ತು €೦,ಗಳೂ ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ, 
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ಕ ೨೫೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


- ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. | 

ಇರುವ ರೀತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳ ಸಮೂಹ 
ಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ. ಇದು ಎಲೆಯಾಕಾರದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಯೂ; 
ರಾತಿರೂಪಹಲ್ಲಿಂಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

, ಸೀಳು; (001) ಪರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆದುವಾದ, ತೆಳುವಾದ, 

ಬಳುಕುವ ಪದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1.0 ರಿಂದ 1.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.1. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ 

ಬಣ್ಣ ; ತೆಳು ಹಸುರು, ಆಕಾಶನೀಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬಹುವೇಳೆ ಅದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ತಾಮ್ರದ 
ಸಂಗ್ರಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳಿಂದ, ಬಾ ಅನ್ಸಜೈಕಾರಿಯಾ, ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ವಾಯ 
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
ಕ್ಲೋರೋ ಫೋನಿಸೈಟ್‌ - 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 10(Zn, Mn) . As,0,,7H,0- 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈಸಿಕ್‌, 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು :- ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಸ್ಟಾರತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿ 
ಸಿರುತ್ತವೆ.. 


ಸೀಳು : (100) ಸಮಾನಾಂತರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ 3,5, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.55. 


: ತೆಳು ಬೂದುಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು, ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ; ಆದರೆ ಕೃತಕ 
ಪ್ರಕಾಶಕ ತೆಳುವಾದ ನೇರಿಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಜಾಗ: ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, 
ಚಾಲ್ಯೋ ಫೈಲ್ಗೈರ್ಟ ' 
| ಕಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಹೆಚ್ಚು ಲನಣಮೂಲವಾದ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸೆನೇಟ್‌ 
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ಅಕ್ಸೆನೇಟುಗಳು : ಕ ತಿಜಹ 


' ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್‌. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು 


2000. ಹ್ಕಿಲ,. 2A5;.30,50,. 2580 ಇರಬಹುದು. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. " 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದ ಹೆಕಳುಗಳು; ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆರಾಶಿ 


ಕೂಪ; ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : (0001), ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ers) ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 9, 0. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.4 ರಿಂದ 2. 66, 


ಕಾಂತಿ: 0 ಯ ಕಾಂತಿ ಮುತಿ ತ್ರಿನಂತಹುದು ; ಮಿಕ್ಶಮುಖಗಳ ' ಕಾಂತಿ ಗಾಜು 
ಸದೃಶ ನ ಲಘುವಜ್ರ ಸೆದೈ ಶ, 


ಣ್ಣ ; ಪಚ್ಚೆ ಹಸುರು, ಸ ಹಸುರು ಅಥವಾ ವರ್ನಿಗ್ರಿ ಹಸುರು. 
ಒರೆ : ಬಣ್ಣ ಕ್ಕಿಂತ ಲಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಸೆ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ಇದು ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ "ಮುತ್ತು “ಸ್ಟೆ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ಉಳಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮಿಕ್ಕ ದ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ಇದು ಬೆಲವಿನ್ಯರಿನಂತೆಯೇ 
ಇರುತ್ತದೆ. : 

(೨). ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : "`ಚಾಲ್ಯೋಫೈಕ್ಗೆ ಟ್‌ ತಾಮ್ರದ ಸಂಗ್ರಹಗಳ 
ಬದಲಾವಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡು ದೊರೆಯುವ. ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ 
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಠಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಫಾರ್ಮಕೋ ಸೈಡೆಕೈಟ್‌ 
ನಾಸಾಯೆಸಿಕ: ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹುಶಃ 650. ಗ ದ 12H,0; 


16. 9. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ೫,೦ ) ಇರುತ ಜಿ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹುಸಿ-ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌-ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರಲ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನಗಳಾಗಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರ ಲ್‌; ಬಹಳ 
ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಕಣರೂಸದಲ್ಲಿ, 
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We useless ಇಂ ಆಅ": 


೨೫೬ | ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಜಶಾಸ್ತ್ರ 

ಸೀಳು : ೩ (100) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಬಿಂತ': ಅಸಮ ಇದು ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 2.9 ರಿಂದ 3.0. 

ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರ ಸದೃಶದಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ್ಯ ಅಸ್ಟ್ರೇನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಣ್ಣ : ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರು, ಹುಲ್ಲು ಹೆಸುರು ಅಥವಾ ಪಚ್ಚೆ 'ಹೆಸುರು, ಕಂದು, 
ಹಳದಿ ಯುಕ್ತ ಕಂದು ಜೇನು ಹಳದಿ. 

ಒರೆ : ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಕಂದು, ಹೆಳೆದಿ ತೆಳು ಬಣ್ಣ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. ' 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಸ್ಫೋಕೋಡೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸು 
ತ್ತವೆ 
| ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಫಾಕ್ಮೆಕೋ ಸೈಡೆಕ್ಕಿಟ್‌ ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ : ಖನಿಜಗಳಿರುವ 
ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈಟ್‌, ಆಕ್ಸೆನೋ ಪೈಕೈಟ್‌ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ, 
ಆಧು ಇರುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ ಜಿಕೋಸ್ಸೋವಾಕಿಯಾ, ಬನೇರಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫಿ, 
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌: ಕಾರನ್‌ ವಾಲ್‌, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಲಿಕೋಕೋನೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಗಳ ಜಲಯುಕ್ತ 
ಅಕ್ಸಿನೇಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನಿಶ್ಚಿತ, ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ, ಲ್ಮುಣಿ1 (ಲ್ಯ. 30% Al 
(OH; -20H,0. ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ = 28.9, ಅಲ್ಯೂಮಿನ = 10.3 


ಕೃುಪ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 35.9, ನೀರು ಎ. 24.9. ಆಕ್ಸೈನಿಕ್‌ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಬದಲು ರಂಜಕನಿರುತ್ತದೆ. 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫರಕ್‌. 


ಇರುವ ರ: ಹೆರೆಳುಗಳು ರ್ವಾಂಬಿಕ್‌ ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ; 
ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಣರೂಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ' 


ಸೀಳು : m(110) € (011), ಅಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ. 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2,5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.9. 
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ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳು ೨೪೬ 


ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೈಶೆ, ಗೋಂದು ಸದ್ಭಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಒರೆ: ಆಕಾಶ ನೀಲಿಯಿಂದ ವರ್ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಸುರಿನವಕಿಗೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ತುಂಬ 
ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ, ಹಿಪ್ಪೆ ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಜ್ಲೋಷೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಡಿಯುವು 
ದಿಲ್ಲ. 

(೩) ಆಲಿನಿನೈಹ್‌ಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂದ ಬೂದು 
ವರ್ಣದ ಕಿಟ್ಟನನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ತೀವ್ರಜ್ವಾಲೆ 
ಆ ಮತ್ತು ಆಲಿನಿನೈಟ್‌ ತರಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ 

(೫) ನೈಟ್ರಿಕ್‌ ಅವ್ಲು ದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ತಾಮ್ರದ ಶೇಖರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ 
ಮೂಲದ ಖನಿಜವಾಗಿ ಮಾಲಸೈಟ್‌' ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಸಿಗುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥ ಳಗಳು. 
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`೧೬ ವ್ಯಾನಡೇಟುಗಳು 


ವ್ಯಾನಡೈನ್ಸೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೫001 Pb, (V0): ಇದನ್ನು 3Pb,V;0,: 
೫೦ ಎಂದೊ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ; ವೆನಾಡಿಯಂ ಸೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 19.4, ಸೀಸದ 
ಸ್ರೋಟಾಕ್ಸೆ ಡ್‌ ನ 78.7, ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಎ 2.5 ಅಥವಾ ಸೀಸದ ವ್ಯಾನಡೇಟ್‌ ಎ 
90.2, ಸೀಸದ ಕ್ಲೊ ರೈಡ್‌ = 9.8. ರಂಜಕವು ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆನಾಡಿ: 
ಯಂನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಇರಬಹುದು, ಅಂತೆಯೇ ಆರೆ ರೈನಿಕ್‌ ಕೂಡ ಇರುವು 
ದುಂಟು. | 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರಿ ೈನಿರನಿಡಲ್‌. 

ಇರುನ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ನಯವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನೂ, 
ಹರಿತವಾದ ಅಂಚುಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವು ಕೊರಕಲುಗಳಿಂದ 
ತುಂಬಿದ್ದು (cavernous), ಪೊಳ್ಳು ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಂಡನೆಯ 
ಆಕಾರಗಳಲ್ಲೂ, ಸಮಾನಾಂತರ ಸಮೂಹೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೈರೋ ಮಾಕ್ಬಿ ರ್‌ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಒಳ ಹುದುಗಿದೆ ಗೋಳಕಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ತೆಳು ಹೊದಿಕೆಗಳಂತೆ ಕೂಡ ಇರು 
ತ್ತವೆ. 

ಬಿರಿತ ; ಅಸಮ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಟಿ ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ 

ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.75 ರಿಂದ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 6,66 ರಿಂದ 7,10. 

ಕಾಂತಿ : ಬಿರುಕಿನ ಭಾಗದ ಕಾಂತಿ, ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಆಳವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೆಂಪು, ತೆಳು ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ, ಒಣಹುಲ್ಲು 
ಹಳದಿ, ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂದು, 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ಶಾಖ 
ದಿಂದ ಸಿಡಿದು, ಕ್ಷೀಣ ಬಿಳುಪಿನ ಹ ತ್ರತನಿಯನ್ನು "ನೀಡುತ್ತ ಜೆ. 

(೨) ಬ್ಲೊ (ಸೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


(೩) ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಾದ, ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
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ವ್ಯಾನಡೇಟುಗಳು Sn 

(೪) ಇದು ಅನಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ ಲೋಹೆನನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸೀಸದ 
ಕೊ ಪ್ಲೀರೈಡ್‌ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೫) ಸೀಸವನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಕೃರ್ಷಿಸಿದ 
ಮೇಲೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಉಳಿಕೆಯು ರಂಜಕದ ಅವಣದೊಂದಿಗೆ ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಚ್ಚೆ ಹೆಸುರು ಮಣಿಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೬) ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಳುಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. 

(೭) ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವ್ಯಾನಶೈಟೈಟ್‌ ಅಪರೂಪವಾದ ಖನಿಜ, ಅದು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಸೀಸದ ಫಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಊರಲ್‌ ಸರ್ವತಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, . ಸ್ಸೆಯಿನ್‌, 
ಸ್ಫಾಟ್ಲಿ ೦ಡ್‌, ನೊರಾಕ್ಟ್ಯೋ, ಬಾ ತತ್‌ ಸಾಲ್‌, ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು 
` ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಮ ವೆನಾಡಿಯಂನೆ ಆಕರ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಅಪ್ರಮುಖ ಅವರು 


ಡೆಸ್‌ಕ್ಲಾಯ್‌ಚೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : Rಳ್ಮ್ಕ. R(H)0, ಅಥವಾ 4RO. V0; 
1,೦. ಇಲ್ಲಿ ೩ = Pb; ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 78. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌' ಹರಳುಗಳು; ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಸ 
ದಲ್ಲಿ ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಗೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆ: 5-9 ರಿಂದ 6.2. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಚೆರ್ರಿಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ತೆಳು ಅಥವಾ ಮಂದ ಕಂದು ಕಪ್ಪು. 

ಒರೆ: ಕಿತ್ತಲೆಯಿಂದೆ ಕಂದುಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಬೂದುಬಣ್ಣ: 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಕ್ಯಾರಿಂಥಿಯಾ, ಐಸೆನ್‌ಕಪ್ಪೈಲ್‌, 
ವಾಯವ್ಯ ಕೊಡೀಷಿಯಾ, ನೈರುತ್ಯ ಆನ್ರಕ್ಕಾ ಅಕ್ಷಿ ಂಟೈನಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. ಜಿ 

ಇದೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲದ ಖನಿಜ ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೀಸ-ಸತುಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
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(ಗ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯೋ ನಾಲ್ಬಾಕ್ಕೆ ಕ್ರಶ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹುಶಃ (Cu. ೦೩].3]೦[(೮೬,೮೩)/(೦೫)- 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌ (?) 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೆಸಿಷಟ್ಟುಜಾಕಾರದ ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ, ಪಚ್ಚಿ ವಿರಚಿತ ಗುಲಾಬಿ 
ಯಾಕಾರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೂದುಬಣ್ಣ ದ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ಹೆರಳು ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. 

ಕಾಕಿಣ್ಯ 23.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.5. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಳದಿ-ಹೆಸುರಿನ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳು. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಥೂರಿಂಗಿಯಾ,  ತುರ್ಕಿಸ್ಸಾನ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಡೀಶಗಳು.. 
ಮೆಲ್ಯಾನೋ ವ್ಯಾನಡೈಟ್‌ 


ಠಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: 2040. 3೪,೦. 21,೦೧. ಈ ಖನಿಜವು 
ಬಹಳ ಜಲಗ್ರಾಹಿಯಾಗಿದ್ದು (hygroscopic), ಒದ್ದೆ ಹೆನೆಯಲ್ಲಿ 16.6% ರಷ್ಟು 
ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ; ಸೂಜಿಯಾಕಾರೆದ ಸ್ರಿಸ್ಯಾ ಟಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು, 

ಸೀಳು ; ಪರಿಪೂರ್ಣ, (010) ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ. 

, ಕಾಠಿಣ್ಯ: 2.5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.477. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಮ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. | 

ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು, ಕಪ್ಪುಕಂದು(ತೆಳುನದರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
ದಾಗ) ೫ನಲ್ಲಿ ಕಂದು ಹೆಳದಿ ೪ ಮತ್ತು 7ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದವಾದ ಕೆಂಪುಕಂದು, 


ಒರೆ: ಬಹಳ ಮಂದವಾದ ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂದು, 
ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು: ನೆರುವಿನ ಮಿನಾಸ್‌ರಾಗ್ರ. 
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೧೮ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಖನಿಜಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ: ರಾಸಾ 
ಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೂ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ 
ದಿದ್ದು, ಅವು ಬಹುವೇಳೆ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿ 
ರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ರಚನೆಯು ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆ 
ದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಪರೆಮಾಣುವನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಆಮ್ಲ ಜನಕದ ಪರೆ 
ಮಾಣುಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಜಿ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ತಾತ್ವಿಕ ಸಿಲಿ 
ಸಿಕ್‌ ಆಮ್ಲಗಳ ಲನಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 
ವನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂಘಟಕ (0075000೬) ಪರಮಾಣುಗಳ ವಿವಿಧ ಜೋಡಣೆಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವಿಧ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ವಿಶ್ಲಿ (ಷಣೆಯೆ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ರಚನೆಗಳು : ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೂಲಭೂತ 
ವಾದ ಘಟಕವೆಂದರೆ 51೧ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್‌. ಈ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ 
ಸರಮಾಣುವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಟೆಟ್ರಹೀಡ್ರನ್‌ನ 4 ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು 
ಆಮ್ಲ ಜನಕದ ಪರಮಾಣುವಿರುತ್ತದೆ. ಈ $10, ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್‌ ಇರುವ ವಿನಿಧೆ ರೀತಿ 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ : 

(೧) ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು (Nesosilicates) 

(3) ಸೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು (Sorosilicates) 

(೩) ಸೈಕ್ಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು (Cyclosilicates) 

(೪) ಐನೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು (8051110೩165) ' 

(೫) ಫೈಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು (Phyllosilicates) 

(೬) ಟಿಕ್ಟೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು (Tectosilicates) 


(೧) ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಈ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳಲ್ಲಿ $10, ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಹರಳುರಚನೆಯಾವ್ಯಂತ ಜೀಕೆ 
ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಕ್ರಮವಾದ. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನು 
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೨೬೨ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಗಳ ನಡುವಣ ಖುಣ ವಿದ್ಯುದಂತಿಕಣಗಳು (0೩0075) ಈ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳನ್ನು 
ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 51ಲ್ಮ ಎಂಬ ಸಿಲಿಕೇಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. 
ಸಿಲಿಕಾನ್‌ಗೆ 4 ಖಣ ಸಂಯೋಗಕಾರಕತೆಗಳೂ (negative ೪೩67೦165) ಮತ್ತು, 
ಆಮ್ಲ ಜನಕಕ್ಕೆ 2 ಖಣ ಸಂಯೋಗಕಾರಕತೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 51೦, ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
8 ಖಣ ಸಂಯೋಗಕಾರಕತೆಗಳೂೂ 4 ಧನ ಸಂಯೋಗಕಾರಕತೆಗಳೂ ಇರುವುದ 
ರಿಂದ, 4 ಖಣ ಸಂಯೋಗಕಾರಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆಲಿನಿನ್‌ 
'ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಖಣ ವಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣಗಳು (cations) (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ M3) SiO, 
ಗುಂಪುಗಳ ನಡುನೆ ಇದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಾಟಸ್ಥ 8 (electrical neutrality) ಅಗ 
ತ್ಯವಾದ 4 ಧನ ನಿದ್ಯುದಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ $10, ಗುಂಪಿಗೂ 
ಎರಡು M2 ಸರಮಾಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ $10, ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆಲಿವಿನ್‌ನಲ್ಲಿ 7/8 ಯ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ೫6 ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಖನಿ 
ಜಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೫೦ ಮತ್ತು 2/8 ಗಳ ನಡು 
ವಣ ಪರಿಮಾಣವು (7೦೧೦೫107) ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲಿನಿನ್‌ನ 
ಫಾರ್ಮುಲಾನನ್ನು (118, 70, $10, ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಲಿಕೇಟು 
ಗಳಿಗೆ ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಮೂಲ ಗ್ರೀಕ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ 
ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದೆ. $0, ಗುಂಪುಗಳು ದ್ವೀಸಡೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುವರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 


`(೨) ಸೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ 
ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುವು ಜಡವಾಗಿದ್ದು, ಅದನು 
ಎರಡು ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಟಿಟ್ರಹೀತ್ರನ್ನು ಗಳೆ 
ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ 510, ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹೆ 
ಘಟಕಗಳು ಖನಿಜ ವಸ್ತುನಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇವನು ಖುಣವಿದ್ಯುದಂಶಿ 
ಕಣಗಳು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ 5೦, ಗುಂಪಿನ ನಿವ್ವಳ ನಿಮ್ಯುದಂಶವೂ (net- 
charge); 43752, 

283% / ೯-6, ಅಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಚನೆ 

ಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೂರು ದ್ವಿ ಸಂಯೋಗಕಾರಕ ( 619೩1680 

ಸರಮಾಣುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು. ಮೆಲಿಲೈಟ್‌' ಎಂಬ ಖನಿ 

ಜವು ಪಡೆದಿದೆ, ಅದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವು ಲ್ಮ ಖಕ 5,೦. 
ಗುಂಪು ಎಂಬ ಸದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್‌: ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದವೊ 

ಸೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ಗ ಹೆಸರನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಣ್‌ ಪ್‌ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೨೬೩, 


(೩) ಸೈಕ್ಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 

ಪ್ರತಿ 51೦[ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನ್ನೂ ತನ್ನಎರಡು ಆಮ್ಲ ಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ತನ್ನ 
ನೆರೆಯ ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರ ನ್ಸಿನೊಡನೆ ಹೆಂಚಿಕೊಂಡಾಗ,ಅವು ಬಳೆಗಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡು 
ತ್ರಜಿ. ಮೂರು ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಬಳೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾವು $;೦, 
ಆಗಿಯೂ, 6 ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಳೆಯು 5,೦, ಎಂಬ ಫಾರ್ಮ 
ಲಾವನ್ನು ಪಡೆದೂ ಇರುತ್ತದೆ.ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆರಿಲ್‌ ಎಂಬ ಖನಿಇವು ಔA1,(5540,) 
ಎಂಬ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ $ಕ(೦, ಬಳೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದೆ 
ರಂತೆ ಪೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದೆ ರಚನೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ 
ಅವುಗಳನ್ನು ಔೀ-ಖಣ ವಿದ್ಯುದಂತಿಕಣಗಳೂ, ಸA1-ಖುಣವಿಡ್ಯುದಂಶಿಕಣಗಳೂ 
ಅಡ್ಡಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. 


(೪)ಐನೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು, ಏಕಸರಪಳಿರಚನೆಗಳು, 5,೦, 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ.ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಸೇರಿರುವ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳಲ್ಲಿನ 
,ರೀತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ನೇರವಾದ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತವೆ. 
ಇಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ಗಳೆಂಬ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಖನಿಜ ವರ್ಗವು ಪಡೆ 
ದಿರುತ್ತಜಿ. ಇಂತಹ ಸರಸಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ 51೦, ಗುಂಪುಗಳಿ 
ರುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಗುಂಪೊ ಎರಡು ಆಮ್ಲ ಜನಕ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 
ಫಾರ್ಮುಲಾವು  (81,0,) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಪಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನು 
ಗಳ ಅಗ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ (೩0665) ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ 
ಬಹುದಾದ ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಜೈಯಾಪ್ಸೆ ಕಡ್‌ ಎಂಬ ಪೈರಾ 
ಕ್ಸೀನ್‌. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ೮೩॥/8/ (5,0): ಇಲ್ಲಿ5]೦( ನಲ್ಲಿಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ 
4 ಖಣವಿದ್ಯುದಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುದಂಶಗಳನ್ನು Ca 
ಮತ್ತು 1/8 ಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ 4 ಥನ ವಿದ್ಯುದಂಶಗಳು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸು 
ತ್ತವೆ. ಈ ಸರಪಳಿಗಳು ೦. ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ಇವು 
ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ €೩ ಮತ್ತು 1 ವಿದ್ಯುದಂತಿಕಣಗಳು ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ, 

ಇಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ 51 ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ Al ಇರುವುದೂ 
"ಉಂಟು. 


(೫) ಐನೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು, ದ್ವಿ-ಸರಸಳಿ ಸಚನೆಗಳು , 5೦: 


ಎರೆಡು ಏಕ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನುಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳ ಶಿಖರಾಗ್ರ ಗಳು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತಿರು 
ಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, "ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಮ್ಲ ಜನಕದೆ ಸರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ದ್ವಿಸರಪಳಿಯುಂಟಾಗು 
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ಸ್ತ 
ಇ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ತ್ರಜಿ. ಇಂತಹೆ ಸರಪಳಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು $೦, ಆಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಂಭಿಜೋಲ್‌ಗಳೆಂಬ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಟ್ರಿ ಮೊಲೈಟ್‌ ಎಂಬ ಖನಿಜ. ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಲ್ಮೂ 
Mg; (5ಲ್ದ), (೦೫. ಎಲ್ಲಾ ಆಂಥಿ ಜೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ (೦೫) ರ್ಯಾಡಿಕಲ್‌ 
(7೩61016) ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ ಸಂಘಟನಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 11 ಆಮ್ಲ 
ಜನಕ ಸರಮಾಣುಗಳಿಗೂ ಒಂದು (೦೫) ರ್ಯಾಡಿಕಲ್‌ ಇರುತ್ತದೆ, (೦೫)ನ ಸ್ವಲ್ಪ- 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಫ್ಲಾರಿನ್‌ (೯) ಇರುವುದೂ ಉಂಟು. ಈ ದ್ವಿಸರಸಳಿಗಳು ಆಂಥಿ 
ಬೋಲ್‌ ಹರಳುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 
ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಖಣ ವಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣಗಳು ಅಡ್ಡ ಡ್ನ ಲಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ, 


ಈ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 
ಕುಳಿತಾಗ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಯುಕ್ತ ಆಂಥಿ ಬೋಲುಗಳುಂಬಾಗುತ್ತನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾ 
ಹೆರಣೆಯೆಂದಕೆ, ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲೆಂಡ್‌. ಹೀಗಾಗಿ 5ಸ್ಮ೦,, (A1510,)0, ಆಗುತ್ತದೆ 
ಆಗ ಈ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ 1 ಖಣ ವಿದ್ಯುದಂಶವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಚನೆ 
ಯನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಲು A! ಮತ್ತು 1/3--ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ 
ಅಥವಾ ಏಕ ಸಂಯೋಗಕಾರಕತ್ವದ (೬11೩1680) Na+ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸೈರಾಕ್ಸಿನ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಥಿ ಬೋಲ್‌'ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಖಣ ವಿದ್ಯುಡಂಶಿಕಣ 
ಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅಡೇ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುದಂತಿಕಣಗಳು ಸ್ಥಳಾಂ 
ತರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, (ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 76 ಅಥವಾ 1/0, ೮೩ಯೆ ಸ್ಥಾನ 
ದಲ್ಲಿ 76, Na ಅಥವಾ 2%, ಇತ್ಯಾದಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳುಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ 
ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 


(೬) ಫೈಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಫೈಲಾನ್‌ ಎಂದರೆ ಎಲೆ ಎಂದರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. $10, ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರ ನ್ನುಗಳು ಅವು 
ಗಳ ಮೂರು ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸರಸ್ಸರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರೆಡು ಆಯಾ 
ಮದ ಬಲೆಗೆಲಸದ ರೀತಿ (two dimensional nctwork.) ಅಥವಾ ಹಾಳೆಯ 
ರೀತಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಲೆಯಾಕಾರದ, ಹಾಳೆಯ ರಚನೆಯುಂ 
ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ' ಸಿಲಿಕಾನ್‌: ಆಮ ಜನಕ ಸರಿಮಾಣವು 4:10 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಭ್ರಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೊ ಕೆ ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಹೆಕ್ಕೆ 
er ೧ಬ ಸ 

ಸ್ವರೊಸದೆ (1೩107) ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಉದಾ: ಸೆ ಕೋಫ್ಸೆಲ್ಲೊಟ್‌ 
ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು AL,Si,01, (OH: ಕ್ರಾಸ 


ಅಭ್ರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ನ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ಪರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೨೬೫ 


ಯಂನ ಪರಮಾಣುನಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಖಣ 
ವಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು 
ಧನ ವಿದ್ಯುದಂತಿಕಣಗಳು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಸ್ಕೋವೈಟ್‌ ಅಭ್ರ 
ಕದೆ ರಾಸಾಯೆನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು KA1,(AISi,)0, (0H), ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಾಲ್ಕ್‌ ಎಂಬ ಖನಿಜದೆಲ್ಲಿ $; ಜಾಗದಲ್ಲಿ Aಿ। ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಯೋ 
ಜನೆಯು ಖ2(5ಸ೦,) (೦೫). ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಸಿಯಂ (10ನೆ ನದದ 
ಗಳು ಅಂಟ್ಲಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ 


(೭) ಜೆಕ್ಟೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು, 51೦ 

ಟಿಕ್ಟೋ ಎಂದರೆ ಚೌಕಟ್ಟು ರಚನೆ (frame work) ಎಂದರ್ಥ, ಪ್ರತಿ 
ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರ ನ್ನೂ ತನ್ನ ನಾಲ್ಯೂ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕದ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿ 
ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ಎರಡೂ ಚಿಟ್ರಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜ್‌ ಆಮ್ಲ ಜನ 
ಕದ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಒಂದು 
ಚೌಕಟ್ಟು ರಚನೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 51:0೦ ಪರಿಮಾಣವು 1:2 ಇದ್ದು 
ಅಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟ ನ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ರಚನೆಯುಳ್ಳೆ 
ಖನಿಜಗಳೆಂದಕಿ 'ಕ್ವಾಟ್ಸ್‌ ೯ (8i0,) ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ ನೆಂತಹೆ ಇತರ ಖನಿಜ 
ಗಳು. ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ (51) ನ ಸ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ Al ನಿಂದ ಆಕ್ರಮಿ 
ಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುತ್ತೆ ಡೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಫೆಲ್ಡ್‌ ನಾಶನ, (1) ಆಕ್ಕೊ ಕ್ಲೆ (ಸ್‌ ಫೆಲ್‌. 
ಸ್ಟಾರ್‌, KAI 5೦; ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ನ 4 1 ಭಾಗವು ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂಡ 
ಸೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಡಸ ಸ್ಥ ಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣುನಿನ ಜಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3೭ ನಿಮ್ಯುದಂತಿಕಣವು ಸೇಂಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತದೆ. 

ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳಪ್ರಡೇಶಗಳ್ಲಿ ಈ K- ವಿದ್ಯುದಂತಿಕಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ 
ವುಂಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ರಚನೆಯ ಚಾರ್ಜುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯು 
ತಟಸ್ಥ ವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 


(i) ಆಲ್ಫ್ರೈಟ್‌, ೫೩ ೩15/೦; ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಬದಲು ಸೂ ಇರುತ್ತದೆ, 


8°85) 
(iii) ಅನಾಕ್ಸಿ 48> (Anorthite) Ca(A1,Si,) 0, : ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ನೆ 
ಅರ್ಥಭಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಾಟಸ್ಥ ಕಿನನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡಲು ದ್ವಿಸಂಯೋಗಕಾರಕ C೩ ಪರಮಾಣುವಿನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯುಂಬಾಗಿದೆ. 
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೨೬೬ ನಿನರಣಾತ್ಮಸ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು : 


ರಚನೆಯ ಬಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ | ಖನಿಜದ ಉದಾಹರಣೆ 


ಬೇರೆಬೇರೆ $80, ಗುಂಪುಗಳು | 51೦ ಆಲಿನಿನ್‌ 

5i0, ಜೋಡಿ ಗುಂಪುಗಳು | 5.0; ಮೆಲಿಲೈಟ್‌ 

ಬಳೆ ರಚನೆಗಳು .. (ಕಲ್ಯ ಬೆರಿಲ್‌ ಸ 

ನಿಕ ಸರಪಳಿ 50, ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ಗಳು 

ದ್ವಿ ಸರಪಳಿ 5೦% ಅೃಂಫಿಬೋಲ್‌'ಗಳು 

ಹಲಗೆ ರಚನೆ 5೦, ಅಭ್ರಕಗಳು 

ಚೌಕಟ್ಟು ರಚನೆ { (AL, Si), ಲಃ ತೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು 7 
(5io, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ J 


(೧) ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
(ಅ) ಆಲಿನಿನ್‌ ನಂಶ: ಆಲಿವಿನ್‌, ಫೋರ್ಸ್‌ ಕೈಟ್‌, ಫಯಲೈಟ್‌. 
> (ಆ) ಗಾರ್ಸೆಟ್‌ ವಂಶ 
(ಇ) ಸ್ಫೀನ್‌ 
(ಈ) ಟೋ ಪಾಜ್‌ 
(ಉ) ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ್ಳು ಅಂಡ್ಯಾಲ್ಕುಸ್ಸೆಟ್‌, ಸಿಲ್ಲಿಮನ್ಸೈಟ್‌ 
ಕ್ಯಾನೈಟ್‌ 
(ಊ) ಸ್ಪಾರೋಲೈಓ್‌ 
(ಯ) ಕ್ಲೋರಿ ಟಾಯ್ನ್ಡ್‌ 
(ಖೂ) ಚಿರ್ಯಾನ್‌ 5 
(ತ) ಸೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
(ಅ) ಎಸಿಡೋಟ್‌ ನಂಶ: ಜಾಯಿಸೈಟ್‌, ಎಪಿಜೋಟ್‌, ಆಕ್ಕೈಟ್‌ 
(ಆಲ್ಲಕೈಟ್‌). 
(ಆ) ಈಡೋಕ್ರೇಸ್‌ (ನೆಸೂನಿಯನೈಟ್‌) 
(ಇ) ಮೈಲಿಲೈಟ್‌ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೨೬೭ 


(೩) ಸೈಕ್ಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
(ಆ) ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌ 
(ಆ) ಕಾರ್ತಿಯರೈಟ್‌ 
(ಇ) ಆಳ್ಸಿಸೈಟ್‌ 
(ಈ) ಬೆರಿಲ್‌. 
(೪) ಐನೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
(ಅ) ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ ನಂಶ ಎನ್‌ಸ್ಟ್ಯಾ ಟೈಟ್‌, ಹೈಪರ್‌ಸ್ಥಿ ನ್‌, ಡೈಯಾ 
ಪ್ರೈಡ್‌, ಆಗೈಟ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ. 
(ಆ) ಪೈರಾಕ್ಸಿನಾಯ್ಡ್‌ ನಂಶಃ ವಮೋಲ್ಲಾಸ್ಟೋನೈಟ್‌, ಪೆಕ್ಟೊಲೈಟ್‌ 
(ಇ) ಲಿಥಿಯಂ 
(ಈ) ಆಂಫಿಬೋಕ್‌ ಗುಂಪು: ಹಾರನ್‌ ಬಿ ನ್ಲಂಡ್‌, ಟ್ರಿಮೊಲೈಟ್‌, ಆಕಿ ಕ್ಬಿನೋ 
ಲೈಟ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ. 
(೫) ಫೈಲ್ಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
(ಅ) ನೈಕಾ ವಂಶ; ಮಸ್ಯೋವೈಟ್‌, ಬೈಯೋಟೈಟ್‌, ಗ್ಲಾಕೋನೈಟ್‌, 
ಇತ್ಯಾದಿ. ' > 
(ಆ) ಭಂಗುರವಾದೆ ಅಭ್ರಕಗಳು : ಮಾರ್ಕ ಕೈಟ್‌. 
(ಇ) ಕ್ಲೋರೈಹ್‌ ವಂಶ. 
(ಈ) ಜಲಯುಕ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು : ಬಾಲ್ಫ್‌, ಸರ್ನೆಂಟೈನ್‌, 
ಮೀರ್‌ಷಾಂ (meerschaum), ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲೈಟ್‌ (vermiculite) . 
(ಉ) ಜಲಯುಕ್ತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು : ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಖನಿಜಗಳು, 
ಕ್ಯಾವೋಲಿನೈಟ್‌, ಮಾಂಟ್‌' ಮೊರಿಲ್ಲೋ ಕೈಟ್‌ (montmorillonite) 
ಇತ್ಯಾದಿ. ತ 
(ಊ) ಅಪೋಫಿಲ್ಲಟ್‌ : (೩೧೦೧111116) 
(ಖು) ಪ್ರೆನೈಟ್‌ (prehnite) 


(೬) ಜಕ್ಟೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
(ಅ) ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ವಂಶ: ಆರ್ಫೋಕ್ಲೇಸ್‌ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಸೈನ್‌, ಸೈನ 
ಕ್ಲೇಸ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ. 
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ಖನಿಜಶಾಸ್ತ 
ಸ್‌ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(ಆ) ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾತಾಯ್ಡ್‌ ನಂಶ ; ನೆಫೆಲೀನ್‌, ಲ್ಯೂಸೈಟ್‌ (cite) ಸೋಡ 
ಲೈಟ್‌" (sodalite) ಇತ್ಯಾದಿ 

(ಇ) ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕದ ಇತರ ರೂಪಗಳು (ಚಾಲ್ಲೈಡೊಥಿ ಇತ್ಯಾದಿ). 

ಟ್‌) ಸ್ಕಾ ಸೋರಟ್‌ ನಂತ. | 

(ಉ) ಜಿಯೋಲೈಟ್‌ನಂಶ, 


೧ ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಯೂಲಿಟೈಬ್‌, ೫51೦೯ 
"ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಟಿಟ್ರ ಹೀಡ್ರನ್‌ ಹೆರಳುಗಳ ರೊಸದಲ್ಲಿ 
ಕುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ರೂಸಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 4,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 6.1. 

ಬಣ್ಣ: ಮಂದ ರೋಮ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬೂದ್ಕುಒಣಹುಲ್ಲು ಹಳದಿ, ಅಥವಾ 
ವರ್ಣರಹಿತ, - 

ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫಿ. 


ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಗಾರ್ಫಿಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದೊಂದು - ನೇಸೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌. ಇದರೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ೫೫೫: (51೦, ಇಲ್ಲಿ ೩೫೩ 
ಎಂಬುದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌; 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ೫11: ಎಂಬುದು ಅಲ್ಯೂಮಿಸಿಯಂ,ಫೆರಿಕ್‌ 
ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಬಹೆಳ ಅಸರೂಸವಾಗಿ ಓಟ್ಯಾನಿಯಂ; ಅಲ್ಲೆ ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಬಟ್ಯಾನಿಯಂಗೆ ಬದಲು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಇರುತ್ತದೆ, 

ವಿಧಗಳು : ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು 


ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಉಪಗುಂಪುಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಉಪಗುಂಪುಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸೇರಿ 
ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, 
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ಸಿಳಿಕೇಟುಗಳು ೨೬೯ 


(೧) ಅಲ್ಕೂಮಿನಿಯಂ ಗಾಕ್ಲೆಬ್‌: 

(ಆ) ಗ್ಯಾಸ್ಸು $ಲಕೈಟ್‌ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾರ್ಲಿಟ್‌, 

CA, (5i0,), 

(ಅ) ಪೈಕೋಪ್‌ : ಮ್ಯಾಗ್ಲೀಷಿಯಂ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾ 

(810), 

(ಇ) ಆಲ್‌ನುಂಡೈಟ್‌ : ಕಬ್ಬಿಣ-ಅಲ್ಯೂಮಿಫಿಯಂ ಗಾಕ್ಸಿಟ್‌-೯೭೩1,(5i0,), 

(ಈ) ಸ್ಪೆನ್ವಾರ್‌ಟೈರ್ಟಿ : ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ - ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾಕ್ಲೆಟ್‌- 
Mn,Al,(Si0,), 

(3) ಕಗ್ಬಿಣ ಗಾರ್ನೆ 

(ಅ) ಆಂಡ್ಲ ಕ ಕ ಯಂ.- ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾಕ್ಸಿಟ್‌-೦೩೯«(510,), 
(1) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು (11) ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ "ಯುಕ್ತವಾಡನ್ದು (111) ಟಟ್ಯಾ 
ನಿಯೆಂ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು (1೪) ಯಿಟ್ರಿಯೆಂ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. 

(೩) ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಗಾಕ್ಸೆಟ್‌ : 

(ಆ) ಯ*ನರೋ ವೈಟ್‌: ಕ್ಲಾಲ್ಸಿಯಂ-ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಗಾರ್ಸೆಬ್‌_೦೩€(510,), 
ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ಗಳ ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಐಸೋಮಿಟ್ರಿಕ್‌ 


ಇರುವ ರೀತಿಃ ಡೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಿಜೋಹಿಡ್ರನ್‌,1(211); ಸಾಧಾರಣ 
`ವಾದ ಸರಳವಾದ ರೂನಗಳು; ಆಲ್ಲಜಿ ಇವು ಸಮ್ಮಿ ಶ್ರ ಶ್ರ ರೊಪಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಘನ 
ಮತ್ತು ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರಲ್‌ ಮುಖಗಳು ಅಪರೂಪ; ಬಹುವೇಳೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಹುದುಗಿದ 
ಕಣಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಸ, ಕಣಯುಕ್ತ (ಒರಟು ಅಥವಾ ನಯ), 
ಕೆಫ್ರೈಟ್‌ನಂತೆ ನಿಗೂಢ ಹರಳು ರೂಸ. 


ಬೇರ್ಪಡೆ : 6(110) ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಬರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ. 


ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಕಣಯುಕ್ತರಾಶಿಕೊಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುರಿಯ 
ವಂತಿರುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಾದ ನಿಗೂಢ ಹೆರಳುರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಹಳ ಧೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ; 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.5 ರಿಂದ 7-5. 

ಸಾನೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.15 ರಿಂದ 4.3 ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾ 
ಗುತ್ತಜೆ- 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶದಿಂದ ಗೋಂದು ಸದೃಶ. : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


೨೭೦ ನಿನರಣಾತ್ಮಶ : ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು, ಕಂದು, ಹಳದಿ ಬಿಳಿ,ಸೇಬು ಹೆಸುರು,ಕಪ್ಪು; ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಂಪು 
ಮತ್ತು ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದರ್ಶೆಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. ಬಹುವೇಳೆ ಅಸಂ 
ಗತ ದ್ವಿರಶ್ಮಿಭಂಗ ETD double refraction) ವನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 


ಗ್ರಾ ಶ್ಯಸ್ಸಿಲೆಕೈಟ್‌ (ದಾಲಜಿಸ್ಸಿ-ಕಲ್ಲು) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂ ಅಯ್ಯಾ ಮನಿಯಂ ಗಾಕ್ಸಿ ಟ್‌. 
30೩೦. ೩,೦, 3510,; ಸಿಲಿಕ ಎ 40.0, ಅಲ್ಯೂಮಿನ ಎ 22.7, ಸುಣ್ಣ = 37. 3. 
ಅನೇಕವೇಳೆ. ಫೆರಸ್‌ ಕಬಿ ಿಣವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೆಂ "ಅನ್ನೂ ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿ ವು ಅಲ್ಯೂ 
ಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿರುತ. ಜೆ, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.53. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರೆಹಿತದಿಂದ ಬಿಳುಪು ; ತೆಳುಹೆಸುರು ; ಹಾಲುಮಡ್ಡಿ ಮತ್ತು 
ಜೇನು ಹಳದಿ; ಮದ್ಯಹಳದಿ, ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ, ದಾಲಚಿಸ್ಸಿಕಂದು ; ಗುಲಾಬಿ ' 
ಕೆಂಪು; ಅನರೂಸವಾಗಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪಚ್ಚೆ ಹಸುಹಿ, 

ವಿವಿಧೆ ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಾ ಕಿಸೆ ಲೆಕ್ಸಿಟ್‌ಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಿ 
ಯುತ್ತನೆ, ದಾಲಚಿಸ್ಸಿ ನರ ಜಾತಿಯು ಸಿರೋನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಾಲುಮಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣದ 
ಸಸ್ಸಿನೈಟ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖನಿಜನ್ರ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


ಸೈರೋಪ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಭಾಗಶಃ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಾಕ್ಸೆ ಟ್‌, ಇದು 


ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ! (ಷಿಯಂ- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾಕಿ ಟ್‌, 31480. ALO, 3510, ೦ ಸಿಲಿಕ 
ವಾ44.8, ಅಲ್ಯೂಮಿನ ಎ. 25.4, ಮ್ಯಾ ಗ್ನೀಹಿಯ ವ = 29.8. 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.51. 

ಬಣ್ಣ : ಆಳ ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕ, ಆಗ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹರಳುಗಲ್ಲೆ. 'ಂದು ನಂಗಣಿಸಬ್ಬಗುತ್ತ ಡೆ. 
ಆಲ್‌ ಮ್ಯಾಂಡೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಭಾಗಶಃ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಾಕ್ಸೆ ಟ್‌, ಭಾಗಶಃ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗಾಕ್ನಿಟ್‌. ಇದೊಂದು ಕಜ್ಬಿ ಸ್ಚಿಣ ಅಲೂ ಮಿನಿಯಂ ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌. 
3Fe0.A1,0, 3$i0,0 ಸಿಲಿಕ ಎ 36.2,ಅಲ್ಯೂಮಿನ 20:5,ಕಟ್ಟಿ ದ ಫ್ರೋಟಾ 
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ಸೀಲಿಕೇಟುಗಳು ೨೭೧ 


ಕ್ಸೈಡ್‌' ಎ 43.3, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂಗೆ ಬದಲು 
ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವು ಇರುತ್ತದೆ. ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಇರು 
ವುದುಂಟು. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.25. 

ಬಣ್ಣ : ಸೊಗಸಾದ ಆಳಗೆಂಪು, ಕಂದು ಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ ಅಥವಾ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಾಕ್ಸೆಟ್‌ಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಸ್ಪೆಸ್ಸಾರ್‌ ಟೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌- ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾಕ್ನಿಟ್‌. 
3MnO.ALO,. 351ಲೃ; ಸಿಲಿಕ ಎ. 36.4, ಅಲ್ಯೂಮಿನೆ ಎ20,6, ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ 
ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 43.0. ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ್ಯಾಂಗನಿರ್ಸ್‌ನ ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಆಕ್ರ ಮಿಸಿರುತ್ತ ಡೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂಕ ಕಬಿ ವು 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾ ನದಲ್ಲಿ “ಇರುತ. ಥೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಮ 4.18. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂದ ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವೈಯೊಲೆಟ್‌ ಛಾಯೆ 
ಯೊಡನೆ; ಕಂದು ಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು. 


ಆಂಡ್ರ ಡೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾರ್ಲೆಟ್‌, ಕಪ್ಪು ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌- 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂ-ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾರಿ ಟ್‌, 3Ca0, FeO: 351೦; ಸಿಲಿಕ 2. 35.5, 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ = 31.5, ಸುಣ್ಣ ಎ 33,0. ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬಿ ಣಕ್ಕೆ ಬದಲು 

ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯೂ, ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ಗೆ ಬದಲು ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ 

ಮ್ಯಾಗ್ನ €ಷಿಯೆಂಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಸಾಸೇಕ್ತ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.75. 

ಬಣ್ಣಗಳು : ವಿನಿಧ್ಯ ಮದ್ಯಹೆಳದಿ ಟೊಪಾಜ್‌ ಹೆಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸುರು 
ಯುಕ್ತ ಹಳದಿ, ಸೇಬು ಹಸುರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪಚ್ಚೆ ಹಸುರು; ಕಂದುಯುಕ್ತ ಕೆಂಪಿ 
ನಿಂದ ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹಳದಿ, ಬೂದು. ಹಸುರು, ದ ಹಸುಕ್ಕು ಕಂದು ಬೂದು 
ಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು; ಕಪ್ಪು. 

ಈ ಖನಿಜದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೂಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್‌ ಖನಿಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಆಂಡ್ರ್ಯಾಡ 
ಎಂಬುವನದು. 
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3೬3 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಬಗೆಗಳಿವೆ : (೧) ಸಾಧಾರಣ 
ವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯೆಂ-ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ : ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ದವು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಬಗೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 

(ಅ) ಟೊಪಾಜೈಟ್‌' : ಇದು ಟೊಪಾಜ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾರೆದರ್ಶಕತೆಗಳನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣ ನಿರುತ್ತಜಿ. ಡೆಮಾನ್‌ಟಾಯ್ಡ್‌ ಎಂಬ 
ಹುಲ್ಲು ಹಸುರಿನಿಂದ ಪಚ್ಚೆ ಹಸುರು ಬಣ್ಣ ಗಳುಳ್ಳ ಬಗೆಯು ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರದಂತಹೆ 
ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(ಆ) ಕೋಲೋ ಫೋನ್ಯಟ್‌ : ಇದು ಒರಟು ಕಣ ರೂಪದ ಜಾತಿ. ಇದರ ಬಣ್ಣ 
ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಯುಕ್ತ ಕಂದಿನವಕೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಂತಿ: ಗೋಂದು ಸದೃಶ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸಲು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ 


ವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
(ಇ) ಮೆನಸೈಟ್‌ : ಕಪ್ಪು, ಮಂಕು ಅಥವಾ ಕಾಂತಿ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಗಾರ್ನೆಟ್‌. 
(ಈ) ಮುಂದ ಹಸರು ಗಾಕ್ಸಟ್‌ 
(೨3) ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಯುಕ್ತ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾಕ್ನ್ನೆಟ್‌ ; 
(ಅ) ರಾಥೋ ಸ್ಟೈಟ್‌ (ಆ) ಪಾಲ್ಯಡೆಳ್ಳೈಟ್‌ (ಇ) ಬ್ರೆಡ್‌ಬಕ್ಕೈಟ್‌, 
(ಈ) ಆಫ್ಲೋಮೆ. 
(೩) ಶಟ್ಯಾನಿಯಂ ಯುಕ್ತಗಾಕ್ನಿಟ” : 3Ca0 (Fe, 71, A1),0,-3(SiTi)O,: 
ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು. 
(೪) ಯಿಟ್ರಿಯಂ ಯುಕ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಕಬ್ಬಿಣ ಗಾಕ್ನಿಟ್‌ : ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಯಿಟ್ರಿಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವುದು ಅಷರೂಸ. 
ಯುವರೋ ವೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯಥಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಕಾಲ್ಪಿಯೆಂ-ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಗಾಕ್ಸೆಟ್‌.ಇದರೆ 


ಫಾರ್ಮುಲಾ 300. ೮:೦. 350,; ಸಿಲಿಕ 35.9, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸೆಸ್ಟ್ರಿ ` 


ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 30.6, ಸುಣ್ಣ ಎ 33.5. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಸ್ಲಾನದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. i 
ಕ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಜೆ 7.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಲ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.41 ರಿಂದ 3 52, 

ಬಣ್ಣ ; ಪಚ್ಚೆಹೆಸುರು. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ' ತಿಕತ್ಸಿ 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಗಾರ್ಫೆಟ್‌ನ ಬಹುತೇಕ ಬಗೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ," ಲಘು 
ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆಂಡ್ರಶೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಂಡೈಟ್‌ ಕರಗಿ ಲೋಹ ಚುಂಬಕ ಗೋಳಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 


ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಮೂಲ ವಸ್ತು: 


ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಗಾಕ್ನಿಟ್‌ಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಸೆಸ್ಸಾರ್‌ಟೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ, ಯುವಕ್ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ 'ವ್ಯಕ್ತವಾಗು 
ತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಆನ್ಲುಗಳಿಂದೆ ಭಾಗಶಃ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಯೂವ 
ಕೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಟ ಗಾಕ್ನೆಟ್‌ಗಳೆಲ್ಲಾ ಉರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ 
ಆನ್ಲುದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆನೀಕರಣದಿಂದ ಜೆಲಾಓನ್‌ 
ಸದೃಶ ಸಿಲಿಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಲ್ಬಲಿಯ ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳ ಜೊತೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ 
ಅವು ವಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕರಗಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 
ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 


ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಗಾರ್ನೆಟ್‌ ತೀರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಖನಿಜ, ಅದು 
ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪ್ರ ಸರಿಸಿದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ತಿಲೋತ್ಪಾದಕ ಖನಿಜ. 
ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅನೇಕ ತಿಲಾವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭ್ರಕ, ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲ ಡ್‌ 
ಮತ್ತು ಕ್ಲೊ (ರೈಟ್‌ ಸಿಸ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆರಳು ರೊಪದ ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಜಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌, ಸೈಯನೈನಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಅದು ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಂಘಟಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಇರು 


ತ್ತದೆ, 

ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ. ಪ್ರಜೇಶಗಳು ಇವು. 

ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ರುಮೇನಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ೦ಡ್‌, 
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಬೊಹೀಮಿಯ್ಕಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್‌, 
ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿಲೋನ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ' ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರೀನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, 
ಜಪಾನ್‌, ಬನೇರಿಯ್ಕಾ ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊಫಿ, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, ಸೈಲೀ 
ಷಿಯಾ, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. ೯ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಕ್ಸೆಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಜೀಶಗಳು ಇವು: _ 

ಮದ್ರಾಸ್‌ ರಾಜ್ಯದ ತಿರುನೆಲ್‌ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉತ್ತರ ಆರ್ಕಾಟ್‌ ಮತ್ತು ನೀಲ 
ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು, ಸೇಲಂ ಮತ್ತು ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು 
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Pa #೫, 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
೨೭೪ ಚ 


ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಗಳು; ರಾಜಾಸ್ಟಾ ಕದಲ್ಲಿ ಜಯಪುರ, ಮತ್ತು ಜೋಧ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. 
ಗ ಅನೇಕ ಬಣ್ಣ ದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಗಾಕ್ಗೆ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು 
ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ, ಕಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಇದನ್ನು ಫಹ 
ನ್‌ (Abrasive) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಕೆ 
ಕ್ರೈಸೋಬೈಟ್ಸ್‌ ಗುಂಪು: ಸ್ವ1ಲ್ಮ. ಆರ್ಕೋರ್ಲಾ ಂಬಿಕ್‌, ಈ ಗುಂಪಿನ ತ 
ಗಳು ಇವು : ; 
ಮಾಂಟಿಸಲ್ಲ §—Ca Mg SiO, 
ಗ್ಲಾಕೋ ಕ್ರಾಯಿಟ್‌-C೩ Mn Si0,. 
ಫೋಸ್ಟಕ್ಕಿಟ್‌-£,510,. 
ಕ್ರೈಸೋಲ್ಕೆಟ್‌ (MF: 51ಲೃ, 
-ಹಾರ್ಟೊ ಕೊಲೈಟ್‌: —(Fe,Mg,Mn), Si0,. 
ನೆಬೆಳೈೆಟ್‌ (Fe, Mn), 51ರ್ಮ. \ 
- ಔಫ್ರಾಯ್ಟ್‌,510,. 
ಲಾರಿ ಸೈಟ್‌. ೫೫೬ 51೦. _ 
ಕ್ರೈಸೋಲೈಟ್‌ ಗುಂಪು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು 
ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ಗಳ ಆರ್ಫೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ: ಅವೆಲ್ಲಾ 
ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಹರಳೀಕರಿಸುತ್ತ ವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷ ಪರಿ 
ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತ ಜಿ.ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಾದರಿ ಜಾತಿಯೆಂದರೆ ಕೆ ಕ್ರೈಸೊಳ್ಳೈಟ್‌ 
ಇ ಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಃ ಹಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಗಳೆರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (Mg: 5051೦. Mg: Fe ಪರಿಮಾಣವು 16:1 
ರಿಂದ 2:1 ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಸೆ ಸ್ಪಕ್ಕಿಟ್‌. 
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊ ದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಯಲೈಟ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು, ವೇಳೆ ಸರಕ್ಕೆ 


ಬಹಲು ಟಟಾನಿಯಂ ಥೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಇರುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಜಿ ತವರ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್‌ಗಳೂ 
ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಪಠೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇದು ಗತ. 'ಆದಕಿ ಬಹು 
ಪಾಲು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೋ ಸೈಡೆಕ್ಸೈಟ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 668/0001... ' 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ನ 28 


ಪುಸ್ಟಿ ಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗೆಗಳು ಲೋಹ ಚುಂಬಕ ಗೋಳಕವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. 


(೨) ಕಶೆ | ಲನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸು 
ತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಟಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ಗಳೆ ಪ್ರ ty ತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

(೩) ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ಆವೀಕರಣದ ನಂತರ ಜೆಲಾ 
ಟನ್‌ ಸದ್ಯ ಶ ಸಿಲಿಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಜೆ. 

ಏಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಕ್ರೈಸೊಲ್ಫೆಟ್‌' ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಜಿ. 
(ಅ) ಅಗ್ನಿ ತೆಗಳಿ ನೆ ಫೆಂಡೊಟೈಟ್‌, ನೋಕೈಟ್ಟಾ ಬೆಸಾಲ್ಫ್‌, ಶೈಯಬೇಸ್‌ ಮತ್ತು 
ಗ್ಯಾಬ್ರೋ (ಗಳಾಗಿ. 

(ಆ) ಕೆಲವು ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ತೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಗಳಿರುವಾಗ್ಯ 
ಕೂಪಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತ ಜಿ. ಡುನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೆರಿಡೋಟೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ಫಸೋಳೈಟ್‌ ಸಮಾನ್ಯ ವ ಕೊ ಶ್ರೀಮೈಟ್‌, ಸ್ಟೆ ತೆಲ್‌ ಪೈಕೋಪ್‌ ಮುಂತಾ 
ದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಡಿ 

ಕ್ರೈಸೋಲೈಟ್‌ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಲಿಯೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ, 
ಉಲ್ಫಾ ಕಬ್ಬಿಣಗಳಲ್ಲಿ ( meteoric irons ) ಹುದುಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಲ್ಯ ಶಿಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವೇಳೆ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ. ವೆಸೂವಿಯಸ್‌ » ಸೊಮ್ಮ 
ಬೆಟ್ಟ, ಕೈನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ಸಿರಿಯ, ನಾರ್ವೆ, ಈಜಿಪ್ಟ್‌ ಬರ್ಮಾ, ಜೆ ್ರೈ ಜಿಲ್‌, ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ರ್ಗ : ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಸೊಗಸಾದ ಹಸುರು ಬಗೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳು 
ಗಳಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸಲ್ಪಹುತ್ತ ವೆ. 


ಮಾಂಟಸೆಲ್ಲೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : CaMg ಇ. ಸಣ್ಣ ಹರಟಿ 


ಗಳಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತ ಜೆ. 
lo. ಡೆ 

ಜೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.2. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ಬೂದು. ಭಾ 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ : ನೆಸೂವಿಯಸ್‌, ಇಟಲಿ ಆರ್‌ಕ್ಯಾನ್ಸಾಸ್ಕ್‌' ಕ್ಯಾಲಿ 


ಫೊರ್ಸಿಯಾ, ಟಾಸ್ಮೀನಿಯಾ. 
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ಗ್ಲಾಳೋ ಕ್ರಾಯಿಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : CaMin Si0, ಇದು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಹರಳು 
ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಣಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.0. ಸ 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರಕೆ : 3.4. 
. : ಇದು ಬ್ಲೋಪೈನ್‌ ಮುಂಜಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಣ್ಣ, ಲಘುವಾದ ನೀಲಿ 
ಯುಕ್ತ ಹಸುರು, ೦ \ 
ಡೊರೆಯಬನ ಜಾಗ : ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ. 
ಫೋಕ್ಸೃಕ್ಸಿಟ್‌ 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : M10. ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಇದು ಸಣ್ಣ 


ಸಮಾನ ಅಳತೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಗಲ ಸಟ್ಟ ಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಇರು 
ತಜಿ. 


ಸೀಳು : (001) ಮತ್ತು (010) ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ. 
ಕಾಕಿಣ್ಯ ; 6 ರಿಂದ 7.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 3.21 ರಿಂದ 3°33. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಹಸುರು ಅಥವಾ ಹಳದಿ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವೆಸೂನಿಯಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಮ್‌, ನಾರ್ವೆ, 
ಊರಲ್‌ ಪತಗ ಜಾಡೆನ್‌, ಮ್ಯಾಸಚುಸೆಟ್ಸ್‌, 


ಹಾರ್ಬೋನೋ ಲೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (Fe,Mg, Mn), Si0, ಇದು ಒರಟಾದ ಮಂದ 
ವರ್ಣದ ಹರಳುಗಳ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಶಿರೊಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.91. 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಕೋಡ್‌ ದ್ವೀನ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಾಲ್‌ 
ಮತ್ತು ಬೊಹೀಮಿಯಾ. ಕ 


ಜಿಕ್ಕಾನ್‌ ಗುಂಪು 


vi 
R 51೦ ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. 
ಜರ್ಭಾನ್‌- 7: 810; ಫೀನಕೈಟ್‌-7( 51೦. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೨೭೭ 
ಬಣ್ಣ : ನೀಲಿ, ಬಿಳುಪು; ಬ್ಲೇಡುಗಳ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಮೇಕಿಗಳುಳ್ಳ ಹರಳು 
ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಅಲ್ಲಜಿ ಬೂದು, ಹೆಸುರು, ಕಪ್ಪು. 
ಒರೆ: ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿಕುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಅಂಡಾಲ್ಯೂಸೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ. 


ಆಕ್ಸಿನೈಜ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂ 
ಮಿನಿಯಂಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನಳ ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂಗಳ ಬೋರೋ ಸಿಲಿ 
ಕೇಟ್‌, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ `ಸ B, (50,)» R ಎ ಸುಣ್ಣ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, \ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರ್ರಕ್ಲೈನಿಕ್‌. : 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಚುರುಕಾದ ಅಂಚು 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ರಾಶಿರೂಪ 
ದಲ್ಲಿ ತೆಳುಪದರೆ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದರಗಳು ಆನೇಕ ವೇಳೆ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ 
ಕೆಲವುವೇಳೆ ಇದು ಕಣಯುಕ್ತ ವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 

ಸೀಳು: ರ (010) ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಶಿಣ್ಮ : 6,5 ರಿಂದ 7.0. 

- ಸಾಸೇಕ್ಸ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.27 ರಿಂದ 3.29. 

ಕಾಂತಿ : ತುಂಬ ಗಾಜಿನಂತಹುದು. 

ಬಣ್ಣ : ಲವೆಂಗಕಂದ್ಕು ಪ್ಲಮ್‌ ಫೀಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ; ಅಲ್ಲದೆ ಜೇನು ಹೆಳದಿ 
ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಹಳದಿ, 

ಇರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ್ನ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 

- ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬೊ ಚ ಗ ಹಿಡಿದಾಗ ತಕ ಕಣ ವಸ್ತು ಹಿವನ್ನು 
ಜಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
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| ಖನಿಜಶಾಸ್ತ 
೨೭೮ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕೋಕೈಟ್‌- - 7h 510; ನಿಲ್ಲೆ ಮೈಟ್‌ 7, 510,. 


ಈ ಗುಂಪು ಜಿಕ್ಕೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ಥೋರಿಯಂಗಳ ನಿರತೇ ಳುಗಳಳು ಒಳ 
ಗೊಂಡಿದೆ. 


ಎಮಮ ಎವ pe 


ಜಿರ್ಯಾನ್‌ ` ತ ॥ 
ರಾಸಾಯಸಿಳೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 7% 51೦. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣವೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. : | 
 ಹರೆಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌.... 
ಅನಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ € (101): ರುಟ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಳಿ | 
ಗಳು; ;ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಚ್ಚ್‌ೌ ಕಾಕಾರದ ಪಿ ಸ್ರಿಸಮ್ಮುಗ ಳ್ಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಎಡ | | 
ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಗಳು. ಸ | 


ಸೀಳು : m (110) ಅಸರಿಪೂರ್ಣ; ॥ (111) ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. 

| "ಚಿಂತ: ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ. ಕ್ಯ ಸ 
&.  ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತ ಜಿ" ತಿ ಸ 2 ಹಾ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7,5. 


ಈ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 4,68 ರಿಂದ 4.70 le ಆದರೆ ಅದು 4.2 
“ರಿಂದ 4.86 ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕಾಂತಿ ; ವಜ ಚ್ರಸದೃಶ. 


: ವರ್ಣರಹಿತ; ತೆಳು ಹಳದಿ, ಬೂದು, ಹೆಳದಯುಕ್ತ ಹಸಿರ ಕಂದು 
' ಯುಕ್ತ ಸ ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂದು. 


ಒರೆ ವರ್ಣರಹಿತ, 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : NS ಪ ಕಾಶೀ, ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 
ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಎಂಬುದು ಕಿತ್ತಲೆ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಗಳ ಪಾಠದ | 
/: * ರ್ಶಕ ಜಾತಿ. ಇದನ್ನು ಆಭರಣ ಕಲ್ಲಾಗಿ: ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾರನ್‌ ಎಂಬುದು 
ಸೆ ಸಿಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಧೂಮ ಸದ್ಭ ಶ | ರಾದ" ಜಾಗ 
ಹೆಸರು. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಎಎ 4441 
(3) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ವರ್ಣರಹಿತ ಜಾತಿಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕೇಪು 


ಕೆಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ;:ಮಂದವರ್ಣದವು ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತ ತ್ತವೆ ಸ ಡಾತ್ತಿಗ್ಗಳುತ ನರ 
ಕಾದು ಸಾಂದ್ರ ದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತ್ತವೆ. 


ಕತಾ ಯಿ EL EI ES 
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ಸಿಲಿಕೇಚುಗಳು ೨೬೯ 


(೩) ರಂಜಕದ ಲವಣಜೊಡನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 
(೪) ಪುಡಿಮಾಡಿ ಪ್ಲಾ ಬನಂ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು -ಸೋಡದೊಡನೆ ' ಕರಗಿಸಿದಾಗ 
ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಿಸಿ, ಅರಿ | 
ಶಿನ ಕಾಗದದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದ್ರಾನಣವು ಜಿಕ್ಕೋಫಿಯಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ , | 
ವಾಡ ಕಿತ್ತಲೆ ಬಣ್ಣ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
(೫) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಡಿರೂಸದಲ್ಲಿ, ದಟ್ಟ ಸಲ್ಫ್ಯೂ 
ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. i 
(ಬ್ರ ಅಲಲಿಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳ ಮತ್ತು ಜೈಸಲ್ಫೇಟುಗಳ ಜೊತೆ 
ಕರಗಿಸಿದಾಗ ವಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 
. ಜಿರ್ಕಾನನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತ್ರ 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗುಂಪಿನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸೋಡವುಳ್ಳ ಮ್ಯಾಗ್ಮ 
"ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಸೈಯನೈಟ್‌,ಜೈಯೊಕ್ಕಿಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲ 
ಪದಾರ್ಥ. ಕಣರೂಪದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಕ್ಲೋಶೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನರೂಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಚಿನ್ನಯುಕ್ತ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ, ಹರಳುಗಳು ಇರುವುದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ್ಮ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಾರ್ವೆ, ಇಲ್ಮೆನ್‌ 
| ಪರ್ವತಗಳುು- ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಶೈನ್‌'ಲಾಂಡ್‌, ಇಟಿಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; ನಾರ್ವೆ, 
| ಸ್ವೀಡನ್‌, ಸಿಲೋನ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಕೆನಡಾ 
| ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‌. Sy 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ಪಾರದರ್ಶಕ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆಭರಣ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಉಪ 
| ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜಿರ್ಕಾನಿಯಮ್‌ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಆಕರ, 


| ಥೋರೈಟ್‌ ಡೆ | 
 ಠಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ: ಥೋರಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌, 7851೦. ಇದು ರೂಪ 
ಮತ್ತು-ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರ್ಯಾನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 
` ಸೀಳು : ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಸ್ಮ್ಯಾಟಕ್‌ ಸೀಳು, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5 ಶಿಂದೆ 5.0. ಸ | 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 4.5 ರಿಂದ 5.0. ಹೆಳದಿ ಕಿತ್ತರೆ ಬಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಸಾಪೇಕ್ಷ ನ 
ಸಾಂದ್ರತೆ ಎ 5.19 ರಿಂದ 5.4. ವ ಆ 
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ಇ ವಿನರಣಾತ್ಮಸ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಲಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ 
ಮತ್ತು ಆಂಟೀರಿಯೋ. 
ಗ್‌ 
ವಿಲ್ಲೆ ಮೈಟ್‌ 
{ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 27, 51೦. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತುವಿಗೆ 
ಬದಲು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

. ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಿ-ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. 

ಇರುನ ರೀತಿ ; ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು, ಕೆಲವುವೇಳಿ ಉದ್ದವಾಗಿ, 
ತೆಳ್ಳಗೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ದಸ್ಪಗೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ. ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಪಸರಿಸಿರುವ ಕಣಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, ನಾರುರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು: ೦ (001) ಸುಲಭವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
8 (1120) ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ... :.._' - 

ಬಿರಿತ ॥ ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ, 

ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ | 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.89 ರಿಂದೆ 4.18, 

ತಾ : ಗಾಜುಸದೈಶ-ಗೋಂದು ಸದೈಶ್ಯ ಕ್ಷೀಣವೆನ್ನ ಬಹುದು, . 
ಇ ek ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಸುರುಯುಕ್ತ ಹಳದಿ, ತುಂಬ ಶು ವಾಗಿರುನಾಗ ; 

(ಬು ಹಸುರು, ಮಾಂಸಗೆಂಪ್ರು, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು; 

ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಂದ ಕಂದ್ಕು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ. 


ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಕೆ 

. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಅಲ್ಪ 

ವೈಯೊಲೆಟ್‌ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುರು, ಸ್ರ 
ಲ 65 » ಹಳದಿ, ಇತ್ನಾದಿ ಬಣ 

ಮಿನುಗುತ್ತವೆ. .. ಶಿ ಸ್ಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ "ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ 
ದಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಎನಾಮೆಲ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, 
(ತ) ಪುಡಿಮಾಡಿದ, ಖನಿಜನನ್ನು ಇದ ರಿನ ವೆ ಜ್‌ 
tl ನೀಲೆ ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ಲಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗ ತೆಳುಹೊದಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ ನಿ, ಈ ಹೊದಿಕೆಯು ಬಿಸಿಯ 
ದಿಯಾಗೂ ಡಿ 
» ಆರಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಗೂ ಆಗಿ ಕೋಜಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಿಂದೆ ಒದ್ದೆಮಾಡಿ 


ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯರಿಸಿದಾಗ ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಸುಕು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಡೆಯು 


ನಿಗಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ 


| 
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ತ್ತಜಿ. ಈ ಹೊದಿಕೆಯು ಸೋಡಡೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅನ್ನು ದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ, ಆವೀಕರಿಸಿದಾಗ 'ಜೆಲಾಟನ್‌ 
ಸದೃಶ ಸಿಲಿಕನನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವಿಲ್ಲೆ ಮೈಟ್‌ ಸತುವಿನ ಅದುರು ಫಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ 
ಸತು ಜನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಇರುವ, ಜಾಗಗಳೆಂದಕೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಕೈನ್‌ 
ಲಾಂಡ್‌, ಆಲ್ವಿ ರಿಯಾ,ಫ್ರೆಂಚ್‌'ಕಾಂಗೋ, ಉತ್ತರ ಕೊಡೀಷಿಯಾ, ರೊಡೀಷಿಯಾ, 
ನೈರುತ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳು. 
ಫೀನಕೈಓ೯ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ.: 36, SiO, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈ-ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌' ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಚನ್ಪಟಿ ಗುಂಡುಗಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು (lenticular); 


ಸ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಸ ್ರಿಸ್ಮಾ ಕ್‌ ಆಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ವೇಳೆಮೂರೆ 
ನೆಯ, ಶ್ರೇಣಿಯ ರ್ಲಾ ಶಂಬೋಹೀಡ್ರ ನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು: a( 1೫0) ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; (103) ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಬರಿತ: ಚಿಪ್ಪುರೀತಿಯೆದ್ದು 
| ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಕಾಶಿಣ್ಯ : 7.5 ರಿಂದ 8.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 2,97 "ರಿಂದ 3-00, 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶೆ 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ ; ಕೆಲವುಸಲ ಮದ್ಯಹಳದಿ, ತಳುಗುಲಾಬಿ ಕಂಪು, ಕಂದು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಒಂದೇ ಇರುವಾಗ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, - 
(೨) ಜೋರಾಕ್ಸ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
(೩): ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಕರಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ, 


(೪) ಸೋಡದೊಂದಿಗೆ ಸಾದ ಬಿಳಿಯೆ ಎನಾಮೆಲ್ಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಮಾಡುತ್ತದೆ, 


ಬ 
¢ 

ki 
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(೫) ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಡೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದರೆ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ, ಕರಗದೆ 
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 
(೬) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾ ತ್ರಾತಾ ಮಂಕು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನುಃ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, 
`` ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಜ್ನಿತಗಳು : ರಷ್ಯಾದ ಊರಲ್‌ ಸರ್ನತಗಳು, ' ಇಲ್ಮಿನ್‌ ಪರ್ವತ 
ಗಳು ಸ್ಟಿಟ್ಟಿಕ್ಗೆ ಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌»: ನಾರ್ವೆ, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳು. 


ಥಾ ಯೆಲೈೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ೯,80. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಕ್ರೆ ತಸೋಲೈಟ್‌ ನಂತಹ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತು ರಾಶಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ' 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂಧ್ರತೆ : 4.1. 

ಬಣ್ಣ : ಲಘು ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ ಲ್ಸಟ್ಟಾಗ ಕಂದು 
ಬಣ್ಣ ದಿಂದ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ 'ಗಳುಂಬಾಗುತ್ತೆವೆ. . 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರ ಪ್ರಶೇತಗಳು : ಸಿಸಿಲಿಯ ಿಪಾಂ ದಿ ಪ್ವೀಪಗಳು, ಪ್ಲಾ ಂಟಿಲ್ಲೇರಿಯಾ " 


ದ್ವೀಪ, ಅಜೋರ್ಸ್‌ನ ಫಯಾಲ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಬಲ್ಲಿ ಡ್‌, ಸೀಡ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
ಜೋಪಾಸ್‌ pe ನೇ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (A1F),510,. ' 
ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ ; ಆರ್ಟೊ ೀರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಸ 
1811811 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಡಕ್‌, ಇ(110)ಪ್ರಥಾನ 


ಅಥವಾ 1(120) ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಚಚ್ಚ್‌ ಕವಾದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು. ಇದೆರೆ 
ಆಕಾರವು ಆಂಡ್ಯಾಲ್ಯುಸ್ಥಿಹಿನದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 


ಮುಖಗಳಿಗೆ ಉದ್ದುದ್ದವಾದ.'ಗೀಕುಗಳಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲನಿ ಸ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಕಣರೂನ 


(ಒರಟು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ)ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಜಿ. ಕ 
ಸೀಳು : (001) ಬಹಳ ಸಂಪೂರ್ಣ, 


ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ, 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
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೭೬ ಕಾಠಿಣ್ಯ : 8.0, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3,4 ರಿಂದ 3,6. | 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶೆ 6 
ಬಣ್ಣ : ಒಣಹುಲ್ಲು ಹಳದಿ, ಮದ್ಯಹೆಳದಿ, ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹೆಸುರು, ನೀಲಿ, 
ಕೆಂಪು. ಕ್ಕ ತ 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಪಾಂದರ್ಕಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಪಾಸ್‌ : ಇದು ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮಾ ಟಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾ ಇಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ, ಲಘುಹಳದಿ, ಅನರೂಪವಾಗಿ ನೀಲಿ, ನಸುಗೆಂಪು 


` ಇತ್ಯಾದಿ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


(೨). ಫೈಸಲೈಟ್‌ : ಒರಟಾದ, ಸರಿ ಸುಮಾರು EE ಜಾತಿ. ಇದು 
ಸ್ವೀಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
(೩) ಹಿ ಪಿಕೆ ಟ್‌ ನ ಸ್ವಂಭಾಕಾರದೆ, ಬಹೆಳ ಒತ್ತಾದ ರೆಚನೆಯನ್ನುಳ್ಳ ೈ ಖನಿಜ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
(೨) ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಹಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟಿನೊಡನೆ ಕಾಯಿ 
ಸಿದಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ ಫ್ಲೂ ರಿನ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ದೆ 


(೩) ಡಸ ಖನಿಜವು ಕೊಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಲ್ಪ 
ಟ್ಬಾ ಗ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಫೀಲಿಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಜೆ. 


(೪) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರ ಭಾವಿತವಾಗುತ್ತ ಜೆ, 


ಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಕೋನಗಳು 569 (1249) ಅನವಾ 879 
(939) ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಳಸಿ(ಳು ; ಕಾಕಿ ಕರಗದಿರುವಿಕೆ ; 


'ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂಡೆ ಫ್ಲೂರಿನ್ನನ್ನು ನೀಡುವುದು. 


ಟೋಪಾಜನ್ನು ಕೃ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 


ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳು: ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾ ನೈಟ್‌ .ಮತ್ತು ಕೈಯೊ 
ಲೈಟ್‌ನಂತಹೆ ತುಂಬ ಆಮ್ಲವಾದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ,  ನಾಳಗಳಲ್ಲಿಯ್ಯೂ, ಡೊಗರು 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಹಿಸ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಟೊಪಾಸ್‌ ಬಹುವೇಳೆ ತನೆರವನ್ನು ನಳ  ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ಜಿ, ಇದು ಡೊಕಿ 


'ಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳು, ಬ್ರಾ ಕಿಕ್ಸ್‌ಜಿಯ್‌ಕಾಲಿಯಾ, ರಷ್ಯಾದ 


ಊರಲ್‌ `ಪರ್ನತಗಳು ಮತ್ತಿತರೆ ಜಾಗಗಳು ಜೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ 
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ಕ್ಯ 


೨೮೪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಐಕ್ಲಿಂಡ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸಿಲೋನ್‌, ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ, 
ನ್ಯೂಸಾತ್‌ನೇಲ್ಸ್‌, ನ ಬ್ರಿಜಲ್‌ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ಗಳು. 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಆಭರಣಶಿಲೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಆಂಡಾಲ್ಯುಸೈರ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (A10)A1Si0,. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ "ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಟು: ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾಗಿ. ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು 


ಸರಿಸುಮಾರು ಚಚ್ಚ್‌ ಕವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ; ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ; ಅಸರಿಪೊರ್ಣ ಸ್ಪ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ಮತ್ತು ಕಣಯುಕ್ತವಾಗಿ. ; 
೨. ಸೀಳು: (110) ಸ್ಪಷ್ಟ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪರಿಪೊರ್ಣ ; ೩ (100) ಅಷ್ಟು 
, ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ; ॥ (010) ತೃ "ಇವ್ರ ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, 
- * ಬಿರಿತ : ಅಸಮ್ಯ ಲಘು ಚಿಪು ರೀತಿ, 
ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7.5, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ'ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.16 ರಿಂದೆ 3.20. 
' ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜು ಸದೃಶ ; ಬಹೆವೇಳೆ ಕ್ಷೀಣ. 


2` ಬಿಳುಪು, ಗುಲಾಬಿಕೆಂಪು, ಮಾಂಸಗೆಂಪು, ಸೈ ಸಲಲ ಮತ್ತು ' 
ಚಾ ನ್‌ ಕಂದು, ಹಿಪ್ಪೆ ಹಸುರು. 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲಘು 


'ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, ಕೆಲವು ಬಣ್ಣ ಗಳುಳ್ಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ ; 
ಜಾತಿಗಳು : ಜಿಯಾಸೊ ಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿರಿಡೀನ್‌. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀಲಿಬಣ್ಣ ವನ್ನು 


(೨) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


: (೪) ಕಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಅಲ್ಕಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲಿಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೊಕೇಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 
ದ್ದಾಗ ನಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತ ಜಿ, 
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ಕ 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 3 ೨೮೫ 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸರಿಸುಮಾರು ಚಚ್ಚಾ ಕಾಕಾರದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮು, ನರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಕರಗದಿರುವಿಕೆ, ಜೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನದ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಅಂಡಾಲ್ಯುಸೈಟ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೇಡಿ 
ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಗೆ ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣುಯುಕ್ತ ಹಿಸ್ಟು ಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಖನಿಜವಾಗಿರು 
ತ್ರ ಜೆ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಕೈಟ್‌ ಯುಕ್ತ ಒಳಹೊನ್ಮಿ ಕೆ (intrusion) ಗಳಲ್ಲಿರು 
ತ್ರ ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ನೆಯ್‌ ೧ ಮೈಕಾಷಿಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿಮ 
ಸ ಬ್‌, ಕ್ಯಾನೈಟ್‌, ಐಯೊಳ್ಳೆ ಟ್‌ ಗಾಕ್ನಿಟ್‌, ಕೋರಡಂ ಮತ್ತು ಟೂಕ್ಮಲಿನ್‌ 
ಗಕೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನ ಗ್ರಾನೈ ಬ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಸಿಲ್ಲಿಮನೈಟ್‌ ನೊಳಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು "ಕೊಂದಿರುವ. ರೀತಿ ಬೆಳೆದು 
ನೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಜಿಯ್‌ಕಾಲಿಯ್ಯಾ 
ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬನೇರಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; ಸ್ಸೆಯಿನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರೆ ಬೈಜಿಲ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಗ ಆಭರಣತಿಕೆಯಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಜೆ. “ತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಸಾರ್ಕ್‌ಫ್ಲ ಗ್‌ಗಳ ಪೋಸ್‌ ರ್ಸ್‌ಲೈನ್‌ನ 
ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ' 


ಸಿಲ್ಲಿಮನ್ಸೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (A10) Al 51ಲೃ ಆಂಡಾಲ್ಯೂಸೈಟ್‌ ನಂತೆಯೇ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ “ue ಮುಖಗಳು ಗೀರು ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ 
ಮತ್ತು ಗುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ, ತೆಳುವಾದ ಹರಳುಗಳು, 
ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಬಹುವೇಳೆ ! ಒತ್ತಾದ ಸಮಾನಾಂತರ ಗುಂಪು 
ಗಳು ನಾರುಯಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ರಾಶಿರೂಪಗಳು ; ಕೆಲವುನೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ 
ಪ್ರಸರಿತ, ಗ 
. ಸೀಳು : (010) ಬಹಳ ಸಂಪೂರ್ಣ. 
`. ಬಿರಿತ: ಅಸಮ್ಮ 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6ರಿಂದ 7.0, 
ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.23 ರಿಂದ 3.24. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶ ಲಘುವಜ್ರ ಸದೃಶಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ. 
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೨೬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಬಣ್ಣ: ರೋಮ ಕಂದು, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, 
ಬೂದುಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು, ತೆಳು ಹಿಸ್ಸೆ ಹೆಸುರು. 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 
' ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಆಂಡಾಲ್ಯೂಸೈಟ್‌'ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ. 
ಸಿಲ್ಲಿಮನೈೈಟಿನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

1 ಜೊಕೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಬಹುವೇಳೆ ನೈಯ್ಸ್‌ಗಳ ಕ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ, ಕೆಲವು 
ಸಲ ಗ್ರಾರಾನೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬ ತೆಳುವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡಿರುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹುವೇಳೆ ಕೋರಂಡಂ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಸರೂಸ 
ವಾಗಿ ಇದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಖನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಲ್ಲಿ ಮನೈಟ್‌' ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಮೊರೇವಿಯಾ, ಬವೇರಿಯ್ಕಾ 
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌” ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಬರ್ಮ, ಸಿಲೋನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
® 
ಕ್ಯಾನೈಟ್‌ | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : A] 8:0. - 
| ಇರುವ ರೀತಿ : ಉದ್ದವಾದ ಬ್ಲೇಡಿನಾಕಾರಡ ಹೆರಳುಗಳು, ಅಸರೊಸವಾಗಿ 
ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ಒರಟು ರೊಪದ ಬ್ಲೇಡುಗಳಾಗಿ ; ಸ್ವಂಭಾಕಾರದಿಂದ 
ಲಘು ನಾರುಯುಕ್ತ. 
ಸೀಳು ; ೩ (100) ಬಹೆಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ರ (010) ಅಷ್ಟು ಪರಿ 
(ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ 0 (001) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಣೆ ಇರು 
; ತ್ತದೆ. » 3 
'ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5ರಿಂದೆ 7.25 ; ೩(100)ರ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 4ರಿಂದ 5 ೩.100) 


ಮೇಲೆ ೩ (100)Lc (001), ಅಂಚಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 7; b (010)ರೆ 
ಮೇಲೆ 7. ತ | 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.56 ರಿಂದ 3.67. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದ್ಭಶದಿಂದ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 


\ 


x 
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| 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಕು ನಿ ೨೮೭ 


ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ ಅಥವಾ ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪು. ಕೆಲವುವೇಳೆ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯೆಂನ ಲವಣಮೂಲ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾರಿನ್‌ಗೆ ಬದಲು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂಗೆ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಇರು 


ತ ತ್ತವೆ. 


ಪರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು 
ಕಪ್ಪಾಗಿ ನೆಂತರೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಉರಿಯುತ್ತವೆ. 

(3) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್‌' ಜೊತೆಗೆ ಕರಗಿಸಿ 
ದಾಗ ಫ್ಲಾರಿನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರೆಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಸಡಿಸುತ್ತದೆ, 

(೩) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತೆದೆ. 

(೪) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಫ್ಲೂ ಕೈಡನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. f 
ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್‌, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 


ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು, ಇಟಲಿ, ಸೈಬೀರಿಯಾ. 


(ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (ಸಿ1೦, (&100) Fe (51೦್ವ,ಸ್ಟಲ್ಪ ಫೆರಸ್ಟ್‌ 
ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ (ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಕೂಡ) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. * 

ಅವಳಿಗಳು ಸಿಲುಜಿಯಾಕಾರ (0780iಗಂm) ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವಳಿ ಮಟ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ(032) ಹರಳುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದೆನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ. ಹಾಯುತ್ತವೆ ; ಅವಳಿ 


ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 60 ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಾಯುತ್ತವೆ; ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


y (230) ಅಪರೂಪ; ಅಲ್ಲಜಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅವಳಿಗಳು. 


ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌, 0-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ಚಸ್ಸಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು : 0( 010) ಸ್ಪಷ್ಟಃ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಡೆದಿರುತ್ತದೆ ; ೫ (110) ತೃಣ 
ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಸ 
'ಎರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೀತಿ, ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7 ರಿಂದ 7.5. 
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(೨) ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತೆಳುಹೆಸುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಕರಗಿ ಮಂದ ಹೆಸುರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮುಜ್ಜಿ ಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
(೩) ಬೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಢೂರ್ಯವರ್ಣದ 
'ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
(೪)ಪ್ಗಾ ಕ್ರಿಜಿನಂ ಉಂಗುರದ ಮೇಲೆ ಫೂ ಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ ಬೈಸ 
(ಟ್‌ಗಳೊಡನೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಜ್ವಾಲೆಯು ಹೆಸುರಾಗುತ್ತ ಜೆ, 


(೫) ಅನ್ನು ಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಿ ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ದ್ಹಕೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೂ (ರಿಕ್‌ ಆಮ ದೊಡನೆ ಜೆಲಾಟಿನೈ ಸಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಸೈಲೀಷಿಯಾ, ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ ಸ್ವಿಟ್ಟ 
ಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಕಾರನ್‌ ವಾಲ್‌, ಟಾಸ್ಕೇನಿಯಾ, ಜಪಾನ್‌ ಮತ್ತು ೫3 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಹ್ಯುಮ್ಳೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
(1) ನಾಕ್ಕೆ ್ಸ್ಟೈಟ್‌- 18 Si0,. Mg (೯, 0H),—ಆಕ್ಕೊ "ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 
(11) ಖಾಂಡ್ರೋ ಡೈಟ್‌-2M Si0, Mg (F,೦H),-ಮಾನೋಳ್ಲೆ ಕ್ರಿಕ್‌. 
(111) ಹ್ಯಮೈಟ್‌-3೫, Si0,. Mg (F, ೦೫) ಆಕ್ಕೊ ರ್ಲಾ ೦ಬಿಕ್ಕ್‌ 


(iv) ಕ್ಲೆ ಕ್ಲೈ ನೋ ಹ್ಯೈಮೈಟ್‌- 4M, Si0,. Mg (೫, ಘಾ 
ಫೈನಿಕ್‌. 

ಈ ನಾಲ್ಕು ಖನಿಜಗಳೂ ಕೋನ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ ಕ ಕ್ರೈಸೋಶೈಟನ್ನು 
ಬಹುವಾಗಿ ಹೊಲುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅಕ್ಸಪರಿಮಾಣಗಳು (401 ಟಂ) ಮಾತ್ರ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತ ವೆ 


ಅವಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹರಳುಗೆಳು ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಿದೆ. 
ಸೀಳು : 0 (001) ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ, 
' ಭಂಗುಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6,5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.1 ರಿಂದ 3,2. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು 'ಸೆದೃಶೆದಿಂದ ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 
` ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ತೆಳುಹಳದಿ, ಜೇನು ಹಳದಿಯಿಂದ ಚೆಸ್ಟ್‌ ನಟ್‌ ಕಂಡು ಮತ್ತು 


ಕ್ಸ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ ಅಥವಾ ಹೈಯಸಿಂಥ್‌ ಕೆಂಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ರುತ್ತದೆ, 

ರಾಸಾಯ ಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಲವಣಮೂಲ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂ ರಿನ್‌ಗೆ ಬದಲು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯಂಗೆ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಇರು 
ತ್ತವೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು 
ಕಪ್ಪಾಗಿ; ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. | 

(3) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಕರಗಿಸಿ 
ದಾಗ ಫ್ಲಾರಿನ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ, 

(೪) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಫ್ಲೂ ಕೈಡನ್ನು 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. | 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್‌, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, ಸೈಯಿನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಇಟಲಿ, ಸೈಬೀರಿಯಾ. - 


| ಸ್ಟಾರೋಲೈನ್‌ | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (10), (&1೦೫) ೫6 (5i0,),- ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆರಸ್‌ 
ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ (ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಕೂಡ) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜದಲು ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 
ಅವಳಿಗಳು ಶಿಲುಬೆಯಾಕಾರ (೦700108) ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (032), ಹರಳುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು. ಲಂಬವಾಗಿ ಹಾಯುತ್ತವೆ; ಅವಳಿ 
ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 2 (232) ಸುಮಾರು 60° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಾಯುತ್ತವೆ ; ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ 
ಕ್ಷೇತ್ರ y (230) ಅಸರೂಪ; ಅಲ್ಲಜಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅವಳಿಗಳು, . 
ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಸಟಕ್‌ b ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ಚನ್ಪಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒರಟು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 
ಸೀಳು: (010) ಸ್ಪಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಡೆದಿರುತ್ತದೆ ; ೫ (110) ಅಲ್ಪ 
ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಃ 
ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿ, ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7 ರಿಂದ 7,5. 
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ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.65 ರಿಂದ 3.77. 
ಕಾಂತಿ : ಲಘು ಗಾಜುಸದೃಶದಿಂದ ಗೋಂದು ಸದ್ಭತದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಮಂದ ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂಡು, ಕಂದುಯುಕ್ತಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ 
ಯಕ್ತ ಕಂದು, ` 
- ಒರೆ : ವರ್ಣರೆಹಿತದಿಂದ ಬೂದು. | 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ; ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಅಪಾರ 
ದರ್ಶಕ. ಸ್ಪಷ್ಟ ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : -(೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ 'ಕಾಯಿ!ಸಿದಾಗ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
 ಮ್ಯಾಂಗನೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಿಯು ಮಾತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಲೋಹ 
ಚುಂಬಕವಾದ ಕಪ್ಪುಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ' ಸ 
(೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಂಗ 
ನಿಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್‌ | 
(೩) ಇದು ಸಲ್ಫೂ ಕಿರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಿಂದ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
ವೈಶಿಸ್ಟ್ಯ್ಯಗಳು : (೧) ಅಧಿಕಕೋನದ (೦886) ಪ್ರಿಸಮ್ಮು. 
(೨) ಅವಳಿರೂಸಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದು. 
(೩) ಕಾಠಿಣ್ಯ, 
(೪) ಕರೆಗದಿರುವಿಕೆ. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಹರಳು ರೂಪದ ಹಿಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೆ ಟಿ "ಇ 
ಫಿಲ್ಲೈಟ್‌, ನೆಯ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಅಸರೂಸನಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ" 
| ತಂದ (contact metamorphism) ಉತ್ಸಕತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹು 
(೪ ಗಾರ್ಸೆಟ್ಸ್‌, ಸಿಲ್ಲಿಮನ್ಯೈಟ್ಸ್‌. ಕ್ಯಾನ್ಸೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌ಗಳ ಸಂಸರ್ಗವನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸಮಾನ ಸಾಂಗತ್ಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಟರುವ ಇಂಗಾಲ 
ಯುಕ್ತ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಭಜ 
ರಾ ಸ್ನ ಂಡರುತ್ತದ್ದ. (ಆಂಡಾಲ್ಯುಸೈಟ್‌ನಂತೆ). ಬೇಕಿ ರೀತಿಯ 
ಕಶ್ಮಲಗಳೂ ಬಹುವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಿಲಿಕವು 30% ರಿಂದ 40%ವರೆಗೆ ಇರು 
ತ್ರದೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌, ಅಭ್ರಕ, ಮ್ಯಾಗ್ಗೆಟ್ಟಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕೈಟ್‌ಗಳೂ ಇರುವು | 
ದುಂಟು, ಸ 
ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಸಟ ದ 
3 ಲೀ 0: ಸ್ಲಿಟಿಕೆ ಂಡ್‌' 
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ಆಲ್ಲೋಫೇನ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಹಲ. Si0,. NH,0. 

. ಇರುವ ರೀತಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದ್ಕೆ ತೆಳುಪೊರೆಯ ರೀತಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ, ಸ್ತನಾಕಾರಥ ಮೇಲ್ಮೆ J ಹೊಂದಿರುತ್ತ ಹೈಯಕೈ ಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು. 
ನೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಲ ಕೆ ಟು ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಹಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚೂರ್ಣ 
ಕೊಸದನ್ಲಿಕುತ್ತ. ಹ 

ಬಿರಿಕ : ಅಸರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿ ಕುವ ಗೋಪಿ 
ದಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣು ಖು ಸದೃಶದವರಿಗೆ ವಿನಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಹೆಳ ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 1.85 ರಿಂದ 1,89. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸೆದೃಶದಿಂದೆ ಲಯ ಸದೃಶ ; ಹೊಳೆಯುನ ಕಾಂತಿ 

ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಮೇಣ ಸದ್ಯ 3. 
: ತೆಳು be ನೀಲಿ ಕೆಲವುವೇಳೆ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆಳ ಹಸುರು, 

ಕಂದು, ಘು ಅಥವಾ 'ವರ್ಣರಹಿತ. 

` ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಟ್ಟಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನುನೀಡು ಡ್‌ 
ತಜಿ. (೨) ಬ್ಲೊ ಪ್ಲೆ ಪ್‌ಮುಂಜಿ ಪ್ರಡಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ, ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ 
(೩) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾ ನಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀಲಿಬಣ್ಣ ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಜೆ. 
NO) ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದೊಡನೆ ಜೆಲಾಓಿನೈಸಾಗುತ್ತ ಜೆ 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಥೂರಿಂಗಿಯಾ, ಕೈನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ಸಾರ್ಡಿ ೇನಿಯ್ಕಾ 

ಕೆಂಟ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಜಟ್ಯಾಕೈಟ್‌(ಸ್ಸಿ (ನ್‌). 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : CaTi0. 51೦. - 

- ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌. 

ಅವಳಿಗಳು: ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100) ಬಹೆಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ; ಸ್ಪರ್ಶ 
ಅವಳಿಗಳು ಮತ್ತು Td ಭೇದಕ ಅವಳಿಗಳು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ; ` 
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೨೯೨ ಟೆ - IY ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಹರಳುಗಳು ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈವಿಧೃವಿರುತ್ತದೆ ; ಬಹುವೇಳೆ ಜಿಣೆಯಾಕಾರ 
ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು c (001)ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಇರುನ ರೀತಿ : ಕೆಲವುನೇಳೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತುಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಸರೂಸ 
ವಾಗಿ ತೆಳುಸದರರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು: m (110) ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ; ೩(100), 1(712) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ; 
ನ್ರೀನೋವೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ೫(111) ಸುಲಭ, ೬(71:), ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ; 
ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವ ತೆಳುನಡರಗಳಿಂದಾಗಿ ೫ (221) ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡೆ 
ಸುಲಭ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5,5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.4 ರಿಂದ 3.56. 

ಕಾಂತಿ : ವಜ್ರಸದೃಶದಿಂದೆ ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಕಂದು, ಬೂದು, ಹಳದಿ, ಹಸುರು, ಗುಲಾಬಿಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು. 

: ಒರೆ: ಬಿಳುಪು, ಕೊಂಚ ಕೆಂಪು ಗ್ರೀನೋವೈಟ್‌ನನ್ಲಿ. 
. 'ಪಾರಣೆರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ' 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆಳವಾದ 
ವರ್ಣಗಳ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸ ಶಿ 

ಬಗೆಗಳು: (೧) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು (ಅ) ಟಟ್ಯಾನೈಟ್‌ (ಆ) ಸ್ಫೀನ್‌(ಇ ಲಿ 
ಕೈಟ್‌ (ಈ) ಸ್ರಿಂಥೀರ್‌ (ಉ) 'ರೆಡೆಕೈಟ್‌, ಭು 
. ಆ) ಓಟ್ಯಾನೋ ಮಾಕ್ಸೈಟ್‌. 

(೩) ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಗ್ರೀನೋವೈಟ್‌. 
- (೪) ಯಿಟ್ರಿಯಂ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ' ಅಥವಾ ಸಿರಿಯಂಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. 

' ಗ್ರೋಥೈಟ್‌ ಆಲ್ಫೆಶೈಟ್‌್‌ 'ಯೂಕೋಲೈಟ್‌- ಓಟ್ಯಾನ್ಸೈಟ್‌ ಕೇಲ್‌ಹಾವೈಟ್‌. ¥ 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; (೧) ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಬ್ಲೋಸ್ನೈಪ್‌ಮುಂದೆ.: 

"ನ" ಮುಂದ ಬಣ್ಣ ವನ್ನುಬದಲಾ 
ಯಿಸುತ್ತವೆ, ಹಳದಿಯಾಗಿ, ನಂತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗಿ, ಹಳದಿ, ಕಂದು 
ಅಥವಾ ಕರಿಯ ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ. : 

(೨) ಜೋರ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಹಳದಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು ಗಾ 
ತ ಬ್ರ ಕ್ಷ ಗಾಜನ್ನುಂಟು ; 
೨: ಡು) ಕಾಯಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಟೋರಿಕ್‌ ಅವ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ನ್‌ ೨೯೩ 


(ಲ) ಈ ಡ್ರಾನಣನನ್ನು ತವರಡೊಂದಿಗೆ ದಟ್ಟಿೈಸಿದೆ ಅದು ಸೊಗಸಾದ 
ವೈಯೊಲೆಟ್‌ ವರ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. | 

(೫) ರಂಜಕದ ಲನಣದೊಂದಿಗೆ, ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ವೈಯೊಲೆಟ್‌ 
ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

(೬) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 
ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬಟ್ಯಾನೈಟನ್ನು ಕೃ 'ಕೃತಕವಾಗಿ' ತಯಾರಿಸಬಹುದು, 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾ ಕ! ಪ್ರಮುಖನಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, 

ಂಡ್‌, ಫಾ ್ರಾನ್ಸ್‌, ತ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ನೆಗಳು, . - 


ಟಿ 
ನ 


ಲ್ವೈಯೆಸ್ಸ್‌ 
ವ. ಸಂಯೋಜನೆ : CaF,(Fe OH) (5೦. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆರಸ್‌ 

ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮಾ ಂಗನಿಸ್‌ ಇರಬಹುದು. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಗಿ, ಕಪ್ಪಾದ ಲೋಹ 
ಚುಂಬಕ ಮಣಿಯನ್ನುಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 

(೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತ ಥೆ. 

(೩) ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಮ್ಯಾಂಗಥಿಸ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

(೪ ) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಯಾಟನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇಲ್ಟೆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್‌ ಅದುರು ನಿಕ್ಷೇನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುತ್ತಜಿ ; ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಅದುರುಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೊರೆಯುವ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದರೊ. ಎಲ್ಟಾ, ಗ್ರೀಸ್‌, ಹೆಸೆನ್‌ನಾಸೋ, "ಇಟಲಿ, 
ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಜಪಾನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


8 


ಹಲ್ಲೆ ಬ್ರಾಂಡೈರ್ಜ 

೬" ಠಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 2 0೩೦. Si0,. H,0. ವ್ರ 
ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ನಾರುರೂಸ, 
ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
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ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.7. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು. 


ಗ್ಗೊ ಸೀ ನೋಟ್ಟಲೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 5 ೦೩೦. 51೦. H,0. 


ಇರುವ ರೀತ: ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ ನಾರುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ 
ಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ' 
ಸೀಳು : ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸೀಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಾಗಿ ದೆ ೈಢೆವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
` ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.7 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು ಅಥವಾ ನಸುಗೆಂಪು 


ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಸ್ವಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, 


ಮಿಚಿಗನ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ. 


ವೆಸೂನಿಯೆನೈಟ್‌ 

`ರಾಸಾಯ ನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ ಕ್ಯಾ ಯೆಂ-ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂ 
ಸಿಲಿಕೇಟ್‌, ಆದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಿಶ್ಚಿ ತ್ಕಬಹುಶಃ ಲ ಗ ಗ್‌ F)] AL(Si0,): 
ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನ್ನೂ ಮ್ಯಾ ಗ್ರೀಹಿಯಂ, 


ಲ್ಸಿಯಂ "ಅನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾರಿನ್‌, ಬಟ್ನಾ ನಿಯಂ ಮತ್ತು 3 


EE 

ಹರೆಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಬಹುವೇಳೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾ ಟಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ರೊಪದ ಹೆರಳು 
ಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಡಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ ; ಸ್ತಂಭಾಕಾರ, ನೇರ ಮತ್ತು ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸುವಂತಹ 


ರಚನೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ; ಕಣಯುಕ್ತ `ರಾಶಿಕೊಪಣಲ್ಲಿ ; ನಿಗೂಢೆ 
ಹೆರಳು ರೊಪದಲ್ಲಿ, 


ಸೀಳು : (110) ಅಸ್ಟೇನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಲ್ಲ; 1 ೩(100) ನತ್ತು: (01) ಇನ್ನೂ 


ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸ ಲಘು ಚಿಪ್ಪೈೈರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಕಂದಿನಿಂದ ಹೆಸುರು; ಬಣ ವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛ 
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ಚವಾಗಿರುತ್ತಡೆ.  - ಫೆ 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೨೯೫ 


ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಗಂಧಕ ಹೆಳದಿ ಮತ್ತು ತೆಳುನೀಲಿ; ಚೂರ್ಣವರ್ಣ, ಬಿಳುಪು; 
ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಕ್ಷೀಣ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ” 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮಂಜಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರೆಗಿ ಹಸುರು 
ಅಥವಾ ಕಂದುಬಣ್ಣದಿಂದ ಗಾಜನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತ ಜಿ 

.. (೨) ಕಶ್ಮಲ "ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಜೆ. 

ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಚುರುಕಾದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಡೆ. 

(೩) ಹೈ ಡ್ರೊ ೇಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ' ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಖನಿಜವನ್ನು ಸರೇ ಉರಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಜನಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತನೆ. 

ಡೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವೆಸೂವಿಯಸ್‌, ಸೈಬೀರಿಯಾ ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತ 
ಗಳು, ಜೆಕೋಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ, ರುಮೇಸಿಯ್ನಾ ಇಟಲಿ, ಟ್ಯೂರಿನ್‌ ಕೋಮ್‌, ಸ್ವಿಟ್ಟಿ 
ಕ್ಲಿಂಡ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಫಿನ್ಲೆ ಂಡ್‌, ಜಪಾನ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ 
ನಗಳು. ಫ್‌ 


೨ ಸೋರೋ ಸಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಮೆಲಿಲೈಟ್‌ ಕ | 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 
ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸದ್ಯ ಶ' ಸಂಯೋಜನಾ ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣಗಳೇತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, 
CaAl, 51೦, ಮತ್ತು C2,Mg 5, ೦,.ಇದಲ್ಲದೆ ಸೋಡ ಮೆಲಿಲ್ಫೈೆಟ್‌-5;, 0, 
ಸಬ್‌ಮೆಲಿಕೈಟ್‌_೩ 5; ೦,, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಲ್ಲಿಯೆಂ ಆಕರ್‌ ಮನ್ಯೈಟ್‌ Ca, 8i,0,; ಕಬ್ಬಿ ಣ 
ತಾ ಬಾಳ ೦೧, ಕಬ್ಬಿ ಕಟ, Ca,Fೀ,Si0, ಮ 
ಇವೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌, 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ .ಚೆಚ್ಛ್‌ ಕಾಕಾರದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾಗಿ 
[ಇ (100)], ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಾಗೊನಲ್‌ ಶ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾ en [am (110)], ಅಲ್ಲದೆ 
ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ಅಗಲಸಟ್ಟ ಬ ಕ 

ಸೀಳು : coli; ೩(100) ಅಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಬಿರಿತ: ಚಿಪ್ಪುರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ, 
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ಭಂಗುರವಾಗಿಕುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ: 5.0, 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 2.9 ರ್ಲಿದ 3.1. | 
ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸದೃಶೆ ಗೋಂದು ಸದೃಶದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ತೆಳುಹಳದಿ, ಹಸುರುರೀತಿ, ಕೆಂಪುರೀತಿ, ಕಂದು. ಹಳದಿ ಬಗೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಸ 
ಮೆಲಿಲೈಟನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧)ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಕರಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹೆಸುರು 
'. ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ. | ; 
(೨) ಕಕ್ಮಲಥಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 
ಬಿ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಸೆ ಸದೃಶ ಸಿಲಿಕವನ್ನು 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ರೋಮ್‌ಹತ್ತಿರ, . ವೆಸೂವಿಯಸ್ಕ್‌ ವುಕ್ಟೆನ್‌ಬರ್ಡ್‌ 
ಹವಾಯ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು, ಟಿಕ್ಸಾಸ್‌, ಕೊಲೊರ್ಯಾಡೋ, 


ಕ್ಯಾಲವಿಂನ್‌ ಸ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 1,70,5i0, 

ಹರೆಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌- ಹೆಮಿಮಾರ್ಥಿಕ್‌. | 

ಇರುನ ರೀತಿ ; .ಹೆರಳುಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ರ (010) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 
ಅಗಲನಟ್ಟಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತನೆ ; ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಕ್‌ ; ೭ ನ ಮುಖಗಳು 
ಉದ್ದುದ್ದ ಕೈ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಳುಗಳು ಹುದುಗಿ 
ಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕವೇಳೆ ಹೊಕಿ 
ಗಳಂತೆ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹರಳು ಸಮೂಹಗಳಂತೆ 
ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೈೈಟುಗಳಂತೆ, ಸ್ತನಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ (Manillary), ದ್ರಾಕ್ಷಿ 
ಗೊಂಚಲುಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ನಾರುಯುಕ್ತರಚನೆಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತಿಗೆ 
ರಾಶಿರೂಸ ಮತ್ತು ಕಣರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವುದುಂಟು. ನ 


ಸೀಳು : 21 (110)ಪರಿಪೂರ್ಣ ; 5 (101) ಅಸು ಪರಿಪೂರ್ಣನಲ್ಲ 0 (001 
ಅಲ್ಬಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ರ ಚ 


ಬಿರಿತ : ಅಸೆಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4:5 ರಿಂದ 5,0 (ಹರಳೀಕರಿಸಿದಾಗ 5.0). 
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' ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.4 ರಿಂದ 3 5. 
ತ : ಗಾಜುಸೆದೈಶೆ ; ೦ (001), ಲಘು ಮುತ್ತುಸದೃಶ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ವಜ್ರ 
: ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸೂಕ್ಷ ನ ಅಥವಾ ಹಸುರಿನ 

ಹ, ಅಲ್ಲದೆ ಹಳದಿಯಿಂದ ಕಂದು, 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು :(೧) ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಬಿಳು 
ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಜ್ಲೊಪೈಸ್‌ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೩) ಸೋಡಡೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ . ಹಳದಿಯಾಗೂ, ಆರಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳಗೂ 
ಇರುತ್ತದೆ, - $ ತ 
(೪) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ಪ್ರಾವಣಡೊಂದಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಈ ಹೊದಿಕೆಯು ಹೊಳೆಯುವ ಹಸುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ, 
ಆದಿ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವೇ . ನೀಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೊದಲೇ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ್ಯೂ 
ಆಮ್ಲ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕರಗಧಿರುನಿಕೆ ; ಸತುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆ; 
ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜೆಲಾಓಿನೈ ಸಾಗುವುದು. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸೈಬೀರಿಯಾ, ರುಮೇನಿಯಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಯೊಸಿ, 
ಸಾರ್ತಿ ನಿಯಾ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಜೆಲ್ಜಿ ಯಂ, ಆಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿ ಕೊ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 

ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. ಎ 

ಗ] : ಸತುವಿನ ಅದುರು, 


ಎನಿಗ್ಮ್ಯಾಬೈರ್‌ ಕ 
ಕೊಸ್ಸಿರೈಟ್‌ : ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ: ಫೆರೆಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂಗಳ 


ಟಿಟ್ಯಾನೋ-ಸಿಲಿಕೇಟು. ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೆಂಕ್‌ ಕಬಿ ನಿಣಗಳನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 
ಇರುನ ರೀತಿ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಕ್‌ ಟ್ರೈಕ್ಸೆ ಟ್ರತಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ. 
` ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ (66°). ಇದು ೃಂಫಿಜಬೋಲ್‌ ಗುಂಪಿ 
ನೊಡನೆ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಡೆ, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.74 ರಿಂದ 3,80. 


KY 
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್ಲಿ : ಕಪ್ಪು, 
ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ದಕ್ಷಿಣಗ್ರಿ (ನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ಪ್ಲಾ ಕಿ0ಟಿಲೇರಿಯಾ ದ್ದಿ ್ರೀಪ, 
ಹೆಸೆನ್‌_- ನಾಸೋ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಬೊಹೀಮಿಯಾ. ಭಾರತವಲ್ಲಿ ಇದು ಅಷ್ಟಾಗಿ 


ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 


4 ಸೈಕ್ಲೋ ಸಲಿಕೇಟುಗಳು 


ವೊಲ್ಲ ಸ್ಫೋಫೈಟ್‌ ತ 
 ಠಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 0೩ 810, ; ಸಿಲಿಕ 51.7, ಸುಣ್ಣ s= 48.3. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌. 
ಅನಳಿಗಳು : ಅನಳಿಮಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩(100). ಹರಳುಗಳು ಸಾ ಇಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲ 
ನಟ್ಟಯಾಕಾರನಾಗಿ ೩ (100) ಅಥವಾ 0 (001) ಕೈ. ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡಿರುತ್ತ ವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ . ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 
ಸೀಳುಸಾಧ್ಯ ರಾತಿರೂಸದಿಂದೆ ನಾರುಯುಕ್ತ,ನಾರುಗಳು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ 
ಬಲೆಬಲೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ಒತ್ತುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ : 
ರಚನೆಯು ಹೈಯಾಸ್ಸೆ, ಡ್‌ನಂತಿರಣೆ ಕೋಡೋನ್ಯಟನಂತಿರತ್ತ ಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು 
ಬರುತ್ತದೆ, 
ಸೀಳು: ೩ (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ಜತೆ ೨001): t (101) ಅಷ 
ಬಿರಿತ: ಅಸಮ್ಮ ` ಶೆ 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5 ರಿಂದ 5.0, 
: ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.8 ರಿಂದ 2.9. 
ಕಾಂತಿ; ಗಾಜುಸದ್ಭ ಶೆ. 
ಸೀಳು : ಮೇಲ್ಮೈ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. ' 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಡೆಗೆ 
| ವಾಲಿರುತ್ತದೆ 


ಜಬ್‌ ಸ ರ 


ಸನ. 


RED: 


ನ 0೦- 0. 12108170120 Math 1 0019008, ೦101286 by HT ೬ 1 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು_ ಕ ರ್ತ 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 
. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂಜೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಿಗಿ ಬಿಳಿಯ, ಹೆಚ್ಚು 
ಕಡಿಮೆ ಗಾಜಿನಂತಹ ಗೋಳಕವನ್ನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತೆದೆ. 
(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ಸಿಲಿಕವು ಪ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತ. ಜೆ, 


(೩) ಬಹುಪಾಲು ಬಗೆಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನೊಕೆ 
ಯುತ್ತವೆ. 


(೪) ಅನೇಕವೇಳೆ ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. : 
ವೋಲ್ಲಸ್ಟೊನೈಟನ್ನು ಕೃ ಕ್ಷತಕವಾಗಿ SN 


ಡೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆರಳುರೂಪದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪರ್ಶ ಖನಿಜನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಸಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ಹ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ" ಖನಿಜಕಾರಕಗಳ (mineraliers) ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
- ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕವೇಳೆ ಲೈಮ್‌ 
ಗಾರ್ಲಿಟ್‌, ಶೈಯಾಪ್ಸೆ ರ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ರುಮೇಫಿಯಾ, ವೆಸೂವಿಯಸ್‌್‌, ನಿನ್ಗೆ ೦ಡ್‌ 
ಮೆಕಿ ಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು. 


ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞ * ಲಾ ್ಲ್ಯಾಸ್ಟನ್‌ (1766- 1828)ರ ಹೆಸರನ್ನು 
ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : HNaCa, (310, i ಸಿಲಿಕ ೭ 54.2, ಸುಣ್ಣ 


ವತ33.8, ಸೋಡ 9 3,ನೀರುವ2.7: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೀ ಪ್ರಮಾಣವು ಬದಲಾಗು 
ತ್ರಿರುತ್ತದೆ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ನೀರನ್ನು . 
ನೀಡುತ್ತದೆ. 


(೨)ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂಜಿ ॥ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿಯ ನನ್ನಯ ಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ' 


(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ: ಸ್ವಲ್ಪ ' ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು, ಸಿಲಿಕವು : 
'ಜೆಲ್ಲಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೪ . 


(೪) ಬಹುನೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಗ ಬೆಳೆಕು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ... 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಫೆಕ್ಟೊರೈಟ್‌ ಅಗತ. ಸಾಧಾರಣ ಭಜ 


‘ 
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೩೦೦ .  ಪಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಿಲೆಗಳ ಜೊಗರುಗಳಲ್ಲೋ, ಸಂದು 
ಗೆರೆಗಳಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ . 
ಜಿಯೊಲೈರ್ಟ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಅಪೊಫಿಲ್ಲೈಟ್‌, ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ರೆನ್ಸೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ 4ಬ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಶಿರೆ 
ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ತೀರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಗೋಚರಿಸಿದ್ದು ಇಟಲಿಯ ಟ್ರಿಂಟಿನೋನಿನ 
ವಾಲ್‌ಡಿ ಫ್ಯಾಸ್ಸ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಕೋ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಜಾಲ್ಡೋ ಎಂಬೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು . 
ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ ಡರ್ಲಾ ಕಮ್‌, ಸ್ಥಾಟ್ಲಿ ಡ್‌, ಸ್ಟಿರ್‌ಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ಅನೇಕ ರ 


ಬೆರಿಲ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; 5e,41(Si0, ) 1 ಸಿಲಿಕ ಎ. 67.0, ಅಲ್ಯೂಮಿನ 
19.0, ಗ್ಲೂಸಿನ ಎ 14.0: 
ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ 
ಆಗಿದ್ದು, ಬಹುವೇಳೆ ಉದ್ದುದ್ದವಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡ 'ಗೀರು ' 
ಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ; ತೀರ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ಕೊನೆಗಳು ಇರುತ್ತ ವೆ. 


, ಸೀಳು ; ೦ (0003) , ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಪ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ; . ಅಪರೂಪ 
ವಾಗಿ ಅಸರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಸೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ ಥೆ 


ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ್ಮ 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7.5 ರಿಂದ 8.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.63 ರಿಂದ 2:80,- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ 2.69 ರಿಂದ 2.70. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶ್ಕ ಕೆಲವುವೇಳೆ ಗೋಂದು ಸದೃಶ. 


ಬಣ್ಣಗಳು : ಪಜ್ಞೆ ಹಸಿರ, ತೆಳುಹೆಸುರು, ತೆಳುನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ಮತ್ತು ಬಿಳುಪಿನ : 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲೆ ತೆಳುಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು. 


ಒರೆ : ಬಿಳುಪು, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇಡ್ಯನಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ. 


ಬಗೆಗಳು : (೧) ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ, ಹೊಳೆಯುವ ಸಚ್ಚಿಹೆಸುರು. ಈ ಬಣ್ಣವು 
. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ: ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಷಿಂ೧ 


ದೋಷರೆಹಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮಣಿಯೆಂದು 'ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪ 
ಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆರಿಲ್‌ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ ಸ್ರಿಸಮ್ಮು 
ಗಳಂತಿದ್ದು, ಬಹುವೇಳೆ ಒರಟಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ 
ಸಾಮಾನ್ನ ಬಣ್ಣ ಹೆಸುರು ಇದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಗೆಗಳೆಂದರೆ : (ಅ) `ವರ್ಣರಹಿತ 
(ಆ) ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚಮೆರೀನ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಇ) ಸೇಬುಹಸುರು 
(ಈ) ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಹಳದಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಜೇನುಹಳದಿ ; ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಹಳದಿ. (ಉ) ತೆಳುಹಳದಿಯಕ್ತ ಹೆಸುರು (ಊ) 
ಸ್ವಚ್ಛ ನೀಲಮಣಿಯ ನೀಲಿ (ಜು) ತೆಳು ಆಕಾಶ ನೀಲಿ (ಖೂ) ತೆಳುವೈಯೊಲೆಟ್‌ 
ನಾ ಕೆಂಪು. (ಎ) ಗುಲಾಬಿವರ್ಣ (ನಿ)ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ 
ಮೇಣ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಕಾಂತಿಯುಕ್ತ, 

'ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂಜೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಇದು ಡಸ 
ಅಥವಾ ಸ್ತ ಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಹೊಗೆಯಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ 
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಸ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳು ಗುಂಡಗಾಗುತ್ತ ವೆ. ಕಾವಿನಿಂದೆ 
ಅದು ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಚೆರಿಲ್‌ನ” ಹರಳುಗಳನ್ನು "ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ತಿರೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ತವರದ ಅದುರು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಪಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಮೈಕಾಷಿಸ್ಟುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವುದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, 
ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಜ್ಚಿಗಳು ಬಿಟುಮೆನ್‌ಯುಕ್ತ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಬೆರಿಲ್‌' ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿರುವ ಖನಿಜ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ತುಂಬ ಮುಖ 
ವಾದ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಟ್ರಾ ಕಿನ ಬೆಯ್‌ ಕಾಲಿಯಾ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತ 
ಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬವೇರಿಯಾ, ಐಕ್ಸೆಂಡ್‌, ನೈರುತ್ಯಆಪ್ರಿಕಾ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವಾಲ್‌, 
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 

'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿರಿಲ್‌ . ದೊಕೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬಿಹಾರದ ಜು ಬಾಗ್‌ 
ಮತ್ತು ಮಾಂಫಿರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ; ಮದ್ರಾಸಿನ ಸೇಲಂ, ಕೊಯನುತ್ತೂರು ಮತ್ತು 
ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು; ರಾಜಾಸ್ಫಾ ನದ ಅಜ್ಮೀರ್‌, ಜಯಪುರ, ಮತ್ತು ಉದೆಯಪುರ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. 
ಉಪಯೋಗ : ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಬೆರಿಲ್‌ ಅನ್ನು ಆಭರಣತಿಲೆಯಾಗಿ ಉಪ... 
ಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.. 
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೩೦೨ ; ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕೋರಿ ್ಲಿಯೆಕೈಟ್‌ (ಖಯೊಲೈಟ್‌, ಡೈಕ್ರಾಯೆ್ಸ್‌) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 1615 ೦ 3" ಡು ಗ ಲಕ್ಷಣ > 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃತಕ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆ. 'ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಖನಿಜದಲ್ಲಿ 
ಮ್ಯಾಗಿ ೇಹಿಯಂನ ಸೆ ಲ್ಸ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿ ಎಂ (ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೆಂ 
ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಲ್‌ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
ಅನಳಿಗಳು : ಅವಳಿನುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ೫ (110), ಅಲ್ಲಜಿ ೩ (130), ಎರಡೂ 
ಹುಸಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌' ಆಕಾರಗಳನ್ನು, ಕೊಡುತ್ತವೆ. 
ಭತಿ ರೀತಿ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮಮ್ಮುಗಳಾಗಿ; ಹುದುಗಿರುವ ಕಣಗಳಾಗಿ ; ಜೊತೆಗೆ 
ರಾಶಿಕೊಪದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಾಗಿ. 
ಸೀಳು: b (010) ಸ್ಪಷ್ಟ ; ೩ (100) ಮತ್ತು ೭ (001) ಅಸ್ಪಷ್ಟ » ಹರಳುಗಳು 
. ಬಹುವೇಳೆ 0 (001)ಗೆ ಸ ತೆಳುಪದರ ರಚನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿ 
ಸುತ್ತವೆ. 
ಬಿರಿತ: ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ, 
ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃ ಶ. 
: ನೀಲಿಯ ಆನೇಕ ಛಾಯೆಗಳು, ತೆಳು ಅಥವಾ ಮಂದ ಅಥವಾ ಹ 
ಸದ್ಯ ಶ ಧಾ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ 
ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ತೀರ ತೆಳುವಾದ ತ್ತ ಬಿಟು ಸ್ವಾ ಬಾಕಿ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು 


ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ಕರಗುತ್ತ H ಆಲ್ವಲಿ ಸ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳ ಜೊತೆ 
ಕರಗಿಸಿದಾಗ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ` 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಾಜುಕಾರಿತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ: 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. "ಇದು ನೀಲರಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಠಿಣ 
ವಾದುದು, 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರ ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಇದು ಅಗ್ನಿಶಿಲಾ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇರ ಉತ್ಪನ್ನ. 
ವಿರಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ನೇಯ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹರಳುಕೂಸದ ಸಸ್ಸು | 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಪ್ಲಿಂತ್ಲಿ 


ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾಂತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (contact metamorphic 20- 
268) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ' ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಕಾರುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಗ್ಗಿತಿಲೆಗಳಾದ 
ಗ್ರಾನೈಟ್‌, ಆಂಡೆಸೈಟ್‌, ಡ್ಯಾಸೈಟ್‌ ಕೈಯೊಲೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಸಂಸರ್ಕಪಡೆದಂತಹ ಗಾಜಾದ ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ 
(vitrified sandstones) ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. - 

ಅದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ಬವೇರಿಯಾ, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, 
ನಾರ್ವೆ; ಗ್ರೀನ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಸಿಲೋನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನ 
ಗಳು. 
ಉಪಯೋಗ : ಕೆಲವುವೇಳೆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಕ್ರಾಂಕ್ರಿನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 3H,0. Na,0.4A1,0,.5i0, 2C0, ; ಸಿಲಿಕ 
= 38.7, ಇಂಗಾಲದ ಹೈಲಕ್ಸೆ ತ್‌ = = 63 ಆಲ್ಯೂಮಿನ ಡಾ 29.3, ಸುಣ್ಣ ಎ. 
4.0, ಸೋಡ ಎ. 17.8, ನೀರು 3.9. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌. 


ಸೀಳು: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌, ೫(೩079) ಪರಿಪೂರ್ಣ, ೩(1 170) ಸ್ವಲ್ಪಕಡಿಮೆ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5ರಿಂದೆ 6.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.42ರಿಂದ 2.5. 
: ಬಿಳುಪು, ಬೂದ್ಕು ಹಸುರು, ಹಳದಿ, ನೀಲಿ, ಕೇಪು, 
ಸ ವರ್ಣರಹಿತ, 
ಕಂತಿ: ಲಘುಗಾಜು ಸದೃಶ. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು 
ಸದೃಶ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ'ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಇದು ನೀರನ್ನು 


ನೀಡುತ್ತದೆ. 
(ತ) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಬಣ್ಣವನ್ನುಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವನ್ನು 
ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ, ಕರಗುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ. ಗಾಜಿನ ಮುಜೆ ಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ದೆ 


(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ನೂರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ : ತ ಚ 


ಜೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 


Py 
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AV ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕ್ರಾ ಕೀಶಿಕೈಟಿನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತೆಯಾರಿಸಿದ್ದಾ ಕ್ಕೆ | 
ದೊಕೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಇದು ಕೈಫಿಲೈಟ್‌ಸೈಯೆನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 


' ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಾಗಶಃ ಮೂಲ 


ಖನಿಜನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ 
ಅದು ಡೊಕೆಯುನ ಜಾಗಗಳೆಂದಕೆ, ಸೈಬೀರಿಯ, ರುಮೇನಿಯ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ನಾರ್ವೆ 


ಆಂಟೀರಿಯೋ, ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಟೂರ್ಕಲಿನ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :., ಬೋರಾನ್‌ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳ 
ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸೈಕ್ಲೋ ಸೀಲಿಕೇಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ 
ಆಲ್ಕಲಿ ಲೋಹಗಳು ಪ್ರಧಾನ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನುಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು, 
H2Alf(B30H},5i,0,,: ಇದರಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಬದಲು ಆಲ್ಬಲಿಗಳೂ, ದ್ವಿಸಂಯೋ 
ಗಕಾರಕ(bivalent) ಮೂಲವಸ್ತುಗಳಾದ 1/8,56,0೩ಗಳೂ ಇರಬಹುದು.ಫ್ಲಾರಿನ್‌ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ :ರ್ಹಾ ಉಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌- ಹೆಮಿಮಾರ್ಥಿಕ್‌, 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, 
ಬಹುವೇಳೆ ತೆಳುವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರು 
ತ್ತವೆ ; ಅಸರೂಪವಗಿಗಿ ಚಕ್ಸಟಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಿಸಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ" ಮುಖಗಳು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಬಲವಾದ"ಗೀರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರು 
ತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ತುಂಬ ಗುಂಡಗಾಗಿ, ಪೀಪಾಯಿಯಾಕಾರೆ 
ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಮಿಮಾರ್ಥಿಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ : 
ಪ್ರಸರಿತ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ರಾಶಿರೂಪ ಒತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ 
ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಒರಟು ಅಥವಾ ನಯವಾಗಿ, ಸಮಾನಾತಂರ ಅಥವಾ ಹೊರೆ 
ವಿಸ್ತರಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : g (1170) 7 (1071)ಕನ್ಟೆ. 

ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ್ಮ 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುವೇಳೆ ಮುರಿಯುವಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7 ರಿಂದ 7,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.98 ರಿಂದ 3,20. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂಡ ಗೋಂದು ಸದೃಶ, 
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ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು, ಕಂಡುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು, ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ; ನೀಲಿ, ಹೆಸುರು, 
ಕೆಂಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಜ ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ 
ವರ್ಣರಹಿತ ; ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಒಳಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೆಸುರು; 
ಮಿಕ್ಳವು ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುರು, ನೀಲಿ ಅಥವಾ 
ಕಪ್ಪು, 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. ಎ 
ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯ: ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯ. 
(ಅ) ರುಜಿಲ್ಲೈೈರ೯ : ಕೆಂಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪಾರದರ್ಶಕ, ಸೈಬೀರಿಯಾದ್ದು 
ಅತ್ಯಂತ ವೈಯೊಲೆಟ್‌ ಕೆಂಪು. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ದೇಶದ್ದು ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆ 
ಟ್ಸ್‌ನದು ತೆಳು ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ; ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿ ಸಜ ಸೊಗ 
ಸಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ. 
(ಆ) ಇಂಡಿಕೋಲೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಗೋಲೈಟ್‌ : ನೀಲಿ, ತೆಳು ಅಥವಾ ನೀಲಿ 
ಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
(ಇ) ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ನೀಲನುಣಿ : ಇದು ಬರ್ಲಿನ್‌ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 
ಪಾರೆದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(ಈ) ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಪಚ್ಚಿ : ಇದು ಹಸುರಾಗಿದ್ದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(ಉ) ಸಿಲೋಸಿನ ಪೆರಿಡೋಟ್‌ : ಇದು ಜೇನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರು 


(ಊ) ಆಕ್ರಾಯ್ವ್‌ : ಎಲ್ಟಾದೆ ವರ್ಣರಹಿತ ಟೂಕ್ಮಲಿನ್‌. 

(ಖು) ಅಫ್ರಿಸೈಟ್‌ : ಕಪ್ಪು ಟೂಕ್ಮಲಿನ್‌. ನಾರ್ವೆಯ ಕ್ರಾಗೆರೋವಿನದು, 

(ಎ) ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ನುತ್ತು ಕಪ್ಪು : ಇದು ಒರಟು ಸ್ತಂಭಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ತ್ತದೆ. 

(ನಿ) ಡ್ರಾನೈಟ್‌ : ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌. 

(ನ) ಸ್ಯಾಕ್ಸ್‌ : ಇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾದ ಜಾತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಬಿಳಿಯ 
ಗುಳ್ಳಿಯಾಕಾರದ ಮುದ್ದೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮುದ್ದೆಯು ಗಾಜಿನಂತೆ 
ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ-ಮ್ಯಾಗ್ನೀಹಿಯೊದ ಬಗೆಗಳು ಚುರುಕಾದ 
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ಕ 
AE ವಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


- ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಗುಳ್ಳೆ ಯಾಕಾರದ ಕಿಟ್ಟ ಅಥವಾ ಎನಾಮೆಲ್ಲನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತನೆ. 
ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಜಾತಿಗಳು "ಕಷ್ಟ ದಿಂದ ಕರಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬರಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕರ 
ಗುತ್ತ ವೆ, ಕಬ್ಬಿ ಣ-ಮ್ಯಾಗ್ನಿ ಹಿಯಂ-ಲಿಥಿಯ ಜಾತಿಗಳು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ p 
ಅದೂ ಬಹುವೇಳೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ದಿಂದ. ಲಿಥಿಯದ ಜಾತಿಗಳು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಶ್ಮ 
ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮಾ ಂಗನಿಸ್‌ಗಳ ಪ್ರ ಹ 


`` ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಜೈಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಸ ಫ್ಲಾರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ 


ಗಳೊಡನೆ *ಕಗಿಸಿದಾಗ ಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ 
ತ್ತವೆ. ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ನಿಭಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರಳುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಳುವರ್ಣ 
ದವು, ಕಾಯಿಸ ಸಲ್ಪಟ್ಟಾ ಗ ಚುರುಕಾದ ಅಗ್ಲಿ ನಿದ್ಯು ತ್ರ ತ್ರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. 


ವಿಶಿಸ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹರಳೀಕರಿಸುವ ರೀತಿ, ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾ ಬಕ್‌ ಆಕಾರಗಳು ಮೂರು 
ಆರು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರ್ಲಾ ್ಲಾಂಬೋ 
ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಕೊನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು, ರಾಶಿರೂಪಗಳು ಸ್ವಂಭಾಕಾರ. ರಚನೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವುದು, ಸೀಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಪ್ಪು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ 
ರೀತಿಯ ಬಿರುಕು ಇರುವುದು, ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುವುದು ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್‌ 
ನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, 

ದೊರೆಯುನ' ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮದ್ರವದಲ್ಲಿನ ಖಫಿಜೀಕರಿ ' 
ಸುವ ಅನಿಲಗಳ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ಮಕೊಳವೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (fumarole action) 
'ಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಗ್ರಾನ್ಫ ಹ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಜಿ. ಅದೂ ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ಅಂತಹ ಶಿರೆಗಳೊಡನೆ ಡಕ ಪೆಗ ಟೈಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ಜೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿ 
ರೂಪಗಳ ಹೊರ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾದ ಸ ಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, 
ನೆಯ್ಸ್‌ ಗಳು, ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು. ಇರುತ್ತ ಕ 

“'ೂಕ್ಮಲಿನ್‌ ಇರುವಂತಹ ತುಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವು : 
ರಿಯಾ, ಊರಲ್‌ಪರ್ವತಗಳ್ಳು ಜೆಕೋಸ್ಲೊ ವಾಕಿಯಾ, ಯುಗೋಸಾ ಸ 
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಸ್ವ ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸೆಂಡ್‌, ಎಲ್ಟಾ, ನಾರ್ನೆ, ಜವನ್‌ಪೈರ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್ಡ್‌ ಗಿ ಗ್ರೀನ್‌ 
ಲಾಂಡ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಟರ್‌, ಬ್ರ ಭೆ ಸಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸಾ ನಗಳು. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊ್ಮಲಿನ್‌ ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ಹಜಾರಿ 
ಬಾಗ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಾದಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ, 


ಉಪಯೋಗ ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಿಗು ಆಭರಣ ಶಿಲೆ 
ಗಳಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. 


ಕೋಡೊನೈರಟ್‌ {Rhodonite) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Mn, Fe, Ca) Si. 
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ಬುಸ್ಟಾಮೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಡೋನೈೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೌಲೆಕೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ಗೆ ಬದಲು ಸತು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಟ್ರಿ ಕೆ. ಫ್ಪನಿಕ್‌. 

ಇರುನ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಟಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿಯೂ 
ಇದ್ದು, ಗುಂಡಗಿರುವ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ ವೆ.ಸಾಧಾರಣವಾಗಿಂ(001)ಕ್ಕೆ ಸಮಾ 
ನಾಂತರನಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇವುಗಳ ಜೋಡ 
ಣೆಯು ಸೈರಾಕ್ಸೀನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲೂ, ಸೀಳು 
ಸಾಥ್ಯರೂಸದಿಂದ ಒತ್ತಾದ ರೂಸದವಕಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹುದುಗಿದ ಕಣ 
ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. - 

ಸೀಳು : m (110), M170) ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. c (001) ಅಸ್ಟು 
ಪರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತ F 

ಬುಸ್ಟಾ ಮೈಓ೯ (010) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೀಳನ್ನು ಪಡೆದಿರು 

ಬಿಂಕ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ.ಒತ್ತಾಗಿರುವಾಗ ಬಹಳ ದೃಥವಾಗಿರುತ್ತಡೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6,5 ರಿಂದ 5.5, , 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.4 ರಿಂದ 3,68. 

- ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸದೃಶ ; ಸೀಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮುತ್ತುಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಲಘು ಕಂದುಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ನಸುಗೆಂಪು, ಕೆಲವುವೇಳೆ 
ಹೆಸುರು ಅಥವಾ ಹಳದಿಯಂತೆ (ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ); ಅನೇಕವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಒಡ್ಡ 
ಲ್ಪಟ್ಟಿನಂತರ ಕಪ್ಪು. | 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. ಲ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಸೈಪ್‌ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು 
ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ, | 

(೨) ಕಶ್ಮಲನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ : ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿ 
ಸುತ್ತಜೆ. | 

(ಈ) ಫೌಲಕ್ಕಿಟ್‌ ಸೋಡಡೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಸತು 

ವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, 

(೪) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ 
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ವಿನರಣಾತ್ಮ' ಭೆ ತಿ) ನಿಜಶಾಸ್ತ 
ತಿಂಲೆ 


(೫) ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯಂ ಯುಕ್ತ ಬಗೆಗಳು ಬಹುಬೇಗ ನೊಕೆಯುತ್ತನೆ, 

(೬) ಪುಡಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ 
ಕರಗುತ್ತದೆ, ಅದ್ರಾನ್ಯಭಾಗವು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತ ಡೆ, 

(೭) ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ ಲ್ಬಟ್ಟಾ ಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತ1 ಜಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತುಂಬ 
ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : ನಸ ಗೆಂಪುಬಣ್ಣ, ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ಸೀಳ್ಕು ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಕರಗುವಿಕೆ, 
ಬೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸಿನ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಕೋಡೋನೈಟ್‌ ಬಹುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ 
ನೀಸ್‌ ಅದುರುಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಡೋಕೊ ೫. ಸಂಸರ್ಗ 
ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದಕ್ಕಿ ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ರುಮೇ 
ನಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಫಿನ್ನೆ ಡ್‌, ಸ್ಪೀಡನ್‌, ನ್ಯೂಸೌತ್‌ವೇಲ್ಸ್‌ ೧ ಮೆಕ್ಸಿ ಕೊ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಉಪಯೋಗ ; ಕೆಲವು ಸಲ ಕೋಡೋನೈಟ್‌ ಆಭರಣ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


೪ ಐನೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 
ಪೈ ರಾಕ್ಸಿ (ನ್‌ 


ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹರಳು ವವಸ್ಥೆ ಗಳ ಉಪಗುಂಪುಗಳಿನೆ. 

(1) ಅರ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

(ಅ) ಎನ್‌ಸ್ಮ್ಯಾಟೈಿಟ್‌ ಖಃ 51೧ 

(ಆ) ಬ್ರಾಂಜೈಟ್‌- _( Mg,Fe SiO, 

(ಇ) ಹೈಸರ್‌ಸ್ಲೀನ್‌(Fe,Me)Si0, 

(11) ಮಾನೋಕ್ಸೈಸಿಕ್‌ ಉಪಗುಂಪು: 

ಸೈರಾಕ್ಸೀನ್‌: 

(ಅ) ಕ್ಲೈನೋ ಎನ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟೈಟ್‌ 151೦. 

(ಆ ಸಿಜ್ಜನೈಟ್‌- -ಕೈನೋನನ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಟೈಿಗೂ ಜೈಯಾಪ್ಸೈಡಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥ. 
(3) ಶೈಯಾಪ್‌ಸೈಡ್‌--0೩1/ (510,), 
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(ಈ) ಹೆಡೆನ್‌ ಬಕ್ಗೈಟ್‌- 0 6(510,), 
(ಉ) ಆಗೈಟ್‌--0೩146(51ಲ್ಭ), ಜೊತೆಗೆ (16,80) (AL,Fe),Si0,: 
ಆಕ್ಕ್ರೈಟ್‌NaFe(si0,), 
ಜೇಡೈಟ್‌--NaA1(5i0,), 
ಸ್ಫೋಡುಮೀನ್‌-1;41(5;0;), 
(111) ಟ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಉಪಗುಂಪು 
(ಅ) ಕೋಜೋನೈಟ್‌-_1/051ಲ್ಮ 
(ಆ) ಬ್ಯಾಬಿಂಗ್ರೋನೈಟ್‌_(C೩,Fe,Mn »)Si0,.Fex(Si0,), 
ಎನ್‌ಸ್ಟಾ ಹೈಟ್‌ ' 
ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 11851೦[ಅಥವಾ Mg0.Si0,; ಸಿಲಿಕ. 60, 


" ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯ್ಲ 40. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ೫60 
ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 15ರವರೆಗೆ ಇರುವುದುಂಟು, 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಆಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 


ಅನಳಿಗಳು ಅಪರೂಪ : ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹರಳುಗಳು ಅಸರೂಪ. 


-  ಇನಕು ರೀತಿ: ಹೆರೆಳುಗಳು ಇರುವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ೫(110) ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ;ಬೇರ್ಪಣೆ ರ (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ೩ (100) ಕೂಡ 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5,5 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3,1 ರಿಂದ 3,3. 

ಕಾಂತಿ ; ಸೀಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, ಗಾಜುಸದ್ಭೃಶದನಕೆಗೆ ಬದಲಾಗು 
ತ್ತದೆ, ಬ್ರಾಂಜೈಟ್‌' ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುನೇಕೆ ಲೋಹಕಲ್ಸದ (೫11016 )ಕಾಂಕಿಯು 
ಇರುತ್ತದೆ. ತಾ“ 

ಬಣ್ಣ : ಬೂದುತರಹ, 'ಹಳದಿತರಹೆ, ಅಥವಾ ಹಸುರುಯುಕ್ತ, ಬಿಳುಪುವರ್ಣ 
ದಿಂದ ಹಿಫ್ಸೆಹೆಸುರು ಮತ್ತು ಕಂದು. 


CG-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 658/0001 _ 


ವಿನರಣಾತ್ಮ' ಘೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಪ೧೦ 


ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಬೂದುರೀತಿ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕದವರೆಗೆ 
. ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು 
ನಡೆಯದೆ ರನ್‌ 
; ಬಿಳುಪು, ಹೆಳದಿ, ಬೂದು ಅಥವಾ ಹಸುರುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶದಿಂದೆ ಮುತ್ತು; ಸದೃಶ. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.1 ರಿಂದ 3.13. 
ಚ್ಹಾಡ್‌ನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೊರ್ಫಟ್‌ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವು. 
(೨) ಕೆಬ್ಬಿಣಯುಕ್ತ್‌ ಜಾತಿಗಳು:- 
ಬಣ್ಣ : ಬೂದು ಹಸುರಿನಿಂದ ಹಿಪ್ಸೆಹಸುರು ಮತ್ತು ಕಂದು. ಸೀಳಿದ ಭಾಗದ 
ಕಾಂತಿ ಅನೇಕವೇಳೆ: ವಜ್ರ ಮುತ್ತು ಸವೃ ಶದಿಂದ ಲಘುಲೋಹ ಸದೃಶ ಅಥವಾ 
ಕಂಚುಸದ್ಭ ಶ. ಇವುದ್ದಿ ತೀಯ ತು 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬೊ ಸ್ಲೀಸೈಪ್‌ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೆಳುಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಗಾಗುತ್ತ ಜಿ, 


(೨7 ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೊ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ತಗೋ ಧಿ 


ಜೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಎನ್‌ಸ್ಟಾ $ಟ್ಟಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಘ 
ಬಕ ವಸ್ತು, ಅದು ಗಾಂ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ 
`ವಾಗಿ ೈರಾಕ್ಷಿ ಕ್ಸೀನೈಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆರಿಡೋಟ್ಟಿಟುಗಳ್ಲಿ. ಗ್ಯಾಬ್ರೋಗಳಲ್ಲಿ, ನೋಕ್ಳಿಟುಗಳ 
ಮತ್ತು ಶೈಯೋಕೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತೆಯೇ ಸು ಸ್ತ ಶಿಲೆಗಳ: ಪಾರ್ಮಿರಿಟಿಕ್‌ 
ಮತ್ತು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುನಂತಹ' ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ಜಿ. ಇದು ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಬಹಳ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 


ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಜೀಶಗಳಿಂದಕಿ,  ಮೊರೇನಿಯಾ, 


ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬನೇರಿಯಾ, ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು. ಕೈನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ನಾರ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಹೈಸರ್‌ಸ್ಕಿ (ನ್‌. 


ರಾಸಾಯೆನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ ; (Fe, Mg)Si0,, ಜೊತೆಗೆ 15% ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 
೫60. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನ (ಶೇಕಡಾ 10 ರವರೆಗೆ) ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂಯೋಶ: 
ನೆಯು ಅಲ್ಯೂಮಿನಯುಕು ಸೈರಾಕ್ಸೀನುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥಿ : ಆಕ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌, 
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ಇರುನ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಅಸರೂಸ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ಆಗಿ ಇರುತ್ತವೆ; ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ೩ (100) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ: ಅಗಲಸಟ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ; ಅಸ 
ರೂಪನಾಗಿ ) (010)ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಯುಕ್ತ 
ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಕೆಲವುವೇಳಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುತ್ತದೆ 

ಸೀಳು : ೫ (110) ಸ್ಪಷ್ಟ ; ರ (010) ನಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಸಡೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ: 
೩ (100) ಅಪರೂಪವಾಗಿ, 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 5ರಿಂದ 6.0. ವ 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.4 ರಿಂದ3,5. , 

ಕಾಂತಿ :`ಸೀಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುತ್ತು ಸದೃಶ್ಯ ಕೆಲವುನೇಳೆ ಲೋಹ 
ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂದ ಕಂದು ಯುಕ್ತ ಹಸುರ್ಕು ಬೂದುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು, ಕಂದು, 

ಒರೆ : ಬೂದು, ಕಂದುಯುಕ್ತ ಬೂದು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ; ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 

ಪರೀಕ್ಲೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪುಎನ್ಯಾಮೆಲ್‌ ಆಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 


(೨) ಇದ್ದ ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಲೋಹಚುಂಬಕ ಮುದ್ದೆ ಯುಂಟಾಗು 


(೩) ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಹೈನರ್‌ ಸ್ಥಿ ನ್‌ ಟ್ರಿಕ್ಸೆ ಫ್ರನಿಕ್‌ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾಕೊಂದರ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣಯುಕ್ತ ಅಗ್ಲಿತಿಲೆಗಳಾದ ನೋಕೈಟ್‌, ಹೈಸೆಕೈಟ್ಸ್‌ 
ಗ್ಯಾಬ್ರೋ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಡೆಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದು 
ಕೆಲವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ಸೆಯಾಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು 
ಕೆಲವು ಉಲೈಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಹೈಸರ್‌ಸ್ಕಿ (ನ್‌ ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೊ ಟೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಬವೇ 
ರಿಯಾದ ಬೋಡೆನ್‌ಮಾಯಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಇರುವ ಇತರ ಜಾಗಗಳೆಂದಕೆ 
ನಾರ್ವೆ, ಗ್ರೀನ್‌ ಲಾಂಡ್‌,ಶ್ರಿ ಬೆಕ್‌, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 
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ಕ್ಲೈನೋ ಎನ್‌ಸ್ಟಾ ಹಿಟ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : MeSi0,. 

: ಅಧ್ದೆಯೆನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿದು 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಇದರ ಕೃತಕ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯ ಇಟ್‌ 
ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ( ) ಣು | 
ಯಾಕಾರ ಅಥವಾ (110) ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಂ-ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸೀಳಿರುತ್ತವೆ. ೩ (100)ರ ಮೇಲೆ ಬಹುಸೆಂಯೋಗ ಅವಳೀ 
ಕರಣವು ವಿಶಿನ್ಟಲಕ್ಷಣ. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ಹಳದಿ. 

ಇದು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಸರೂಸವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ, 


ಕ್ಸ ಕಿನೋ ಹೈನರ್‌ಸ್ಥಿ (ನ್‌ ಉಲ್ಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ ಇಸುವುಸು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


ಪಿಜನೈಟ್‌ 


ಇದು ಕ್ಲೈನೋ ಎನ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಟೈಟ್‌ಗೂ ಡೈಯಇಪ್ಸ್ಟೈಡ್‌ಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾನ 
ಖನಿಜ.ಇದು (Me,Fe)Si0, ಮತ್ತು, CaMz(Si0,}, ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಇಂತ 
ಹುಜೀ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತು ಕ್ಲೆ ಕ್ರೋ ಎನ್‌ಸ್ಟಾ ಬೈಲ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಡೆನ್‌ 
ಬಕ್ಗ್ಮೈಟ್‌ ನಡುವಣ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾತಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಥೈಯಾಸ್ಟೈಡ್‌ನೆಂತೆಯೇ.ಇಡು ಡೈಯಬೇಸ್‌, ಜಿಸಾಲ್ಟ್‌, ಗ್ಯಾಬ್ರೋ ಮುಂತಾದವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿನೆಸೋಟದ ವಿಜನ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಜೊರೆತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. 


ರಾಸಾಯೆನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಲಕೋಲೈಟ್‌ ಅಲ್ಯಾಲೈಟ್‌ ; ಇಡೊಂದು 


ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ - ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪೈರಾಕ್ಸಿನ್ಸ್‌. ಇದರೆ ಸಂಯೋಜನೆಯು 'CaM£ 
(510,), ಸಿಲಿಕ = 55.6, ಸುಣ್ಣ = 25.9, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಹಾ18,5, 


ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಬೂದುಯುಕ್ತ, ಬಿಳುಪಿಸಿಂದ ತೆಳುಹಸುರು ಮತ್ತು ಮಂದ 
ಹಸುರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು.ಕೆಲವುವೇಳೆ ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣರಹಿತನಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಫೀಲಿಯ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


ಇರುವ ರ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ ತೆಳ್ಳ ರುತ್ತವೆ; ಜೊತೆಗೆ 


ಕಣಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಂಭಾಕಾರದಿಂದ ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತ ರಾಶಿಕೂಪದನರೆಗೆ 
ವಿವಿಧೆ ರೂಸಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಸೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3,2 ರಿಂದ 3.38, 
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ಲಕಾ 2128 ಈ ಪಿತ ಪ್‌ 
ಫಾ 


ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 4೧: 


ಇದರ ವಿನಿಧ ಬಗೆಗಳು; ಕ್ರೋಮ್‌- ಡೈಯಾಖ್ಟೈಡ್‌, ಮ್ಯಾಲಕೋಲ್ಕೈಟ್‌, 
ಆಲಲೈಟ್‌, ಟ್ರಾ 3ನರೈಲೈಟ್‌, ವೈಯೋಲಾನ್‌, ಕ್ಯಾನ್ನನ್ನೈರ್ಟ, ಲ್ಯಾವ್ರೋವೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಜಾಯಿಟ್‌. 
ಹೆಡೆನ್‌ಬ ಕೈೈಹ್‌ ; 
ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಕಬ್ಬಿಣ ಸೈರಾಕ್ಸೀನ್‌. ೦೩೯6 
(51೦) ಸಿಲಿಕ ೭ 48.4, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ರೋಟಾಕ್ಸೈಡ್‌ =294, ಸುಣ್ಣ =22.2, 
ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತ ರಾತಿರೂಸನಾಗಿ 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.5 ರಿಂದ 3.58, 

ಮ್ಯಾಂಗನ್‌ಹೆಡೆನ್‌ ಬಕ್ಷ್ಮಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 6.5 ತನಕ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.55. : 

ಬಣ್ಣ : ಬೂದುಯುಕ್ತ ಹೆಸುಕು. 

: . ಡೈಯಾಕ್ಸೈಡ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಡೆನ್‌ಬಕ್ಸ್ಮಿಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ, Ca(Mg,Fe)Si,0, 
ಫಾರ್ಮುಲಾನನ್ನು ಹೊಂದಿರುನ ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಂಶವು 
ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಬಣ್ಣವು ತೆಳುನಿನಿಂದ ಮಂದಹಸುರಿಗೈೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕ್ಸ 
ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 3.2 ರಿಂದ 3.6 ಕೈ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೆಡೆನ್‌ ಬಕ್ಗೆ 4ಬ್‌ನೆ ಬಗೆಗಳು ಇವು: (೧) ಸ್ಯಾಲೈಟ್‌ (3) ಬೈಕಾಲೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು (೩) ಕಾಕ್ಟೋಲೈಟ್‌. | 
ಹೀಫೆರೈ ೯ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌. ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಬಣ್ಣ ಕಂದಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳಾಗಿ, ಕೆಲವುವೇಳೆ 0 (001)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, 
ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೈ p(701 ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ೭ (010) 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ ;೧ (70 1) ನಲ್ಲಿ ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ 


.- ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ, 


ಅನಳಿಗಳು ; ೩ (100) ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣ, 
ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆರಳುರೂಸ್ಯ ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
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೩೧೪ ಸ ವಿನರಣಾತ್ಮಳೆ ಖನಿ ಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸೀಳು ; ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌, ಬಹೆಳ ಸ್ಪಷ್ಟ, 

ಬಣ್ಣ : ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಅಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು, 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು: ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀಫೆರೈಟ್‌ (ಅರ್ಬನೈಟ್‌ 
ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಬಾನ್‌ ಹಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗಾಕ್ನಿಟ್ಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 


ಆಗೈಓ” 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನೆಯುಕ್ತ ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌. ಮುಖ್ಯ 
ವಾಗಿ ೦೩1/8 5೦, ಜೊತೆಗೆ (18,50) (61,7೦೮, 51೦ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 
ಆಲ್ಯಲಿಗಳು. ಕೆಲವುವೇಳಿ ಟಟಾನಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ, 

ಆಗೈಟ್‌ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ -ಖಠಿಜಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 

(ಅ) ಲ್ಯೂಕಾಗೈಹಿ್‌ : ಇದರ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಬೂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂ 
ಮಿನವಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ (ಹಿಯಗಳ್ಳು' ಸ್ವಲ್ಪ ಕಬ್ಬಿಣ. (ಅಥವಾ 
ಕಬಿ ಣವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು) ಇರುತ್ತದೆ. ಶೈಯಾಫ್ಸೆ ಲಡ್‌ನಂತೆ ನ ಗೋಚರಿ 
ಸುಕ್ರ ಡೆ. 

'ಕಾಠಿಣ್ಯ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.19. 

(ಆ) ಫ್ಯಾಸೆಯ್ಸ್‌ : ತೆಳುಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಂದವಾದ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಆಳವಾದ 
ಹೆಸುರು ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ ಡೆ. ಟೈರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಸಟಾಲ್‌' ನಿಂಬ 
ಜಾಗವು ಈ ಖನಿಜದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೂಲ, 

(ಇ) ಆಗೈೆರ್ಹಿ: ಇದು ಹಸುರು, ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಪ್ಪು ವ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು 
ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮು: ವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾ ಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಸಾ ಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ, ದಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತು 
ದೃಢವಾಗಿ ಅಥವಾ ೩ (100) ತ ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ರಜಿ, ಅನೇಕವೇಳೆ ಇದು ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೆರ್ರಿಕ್‌ ಕಬಿ ಿಣವು ಇರುಸು 
ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ € ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


(ಈ) ಏಗಿಕೈಹೀ- ಅಗೈಟ್‌ : ಈ ಆಗೈಟ್‌ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಲಿಗಳು, ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ಸೋಡ್ಕ ಬಹುಶಃ 1೩76 (510,), ಅಣುನಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು 
ಆಲ್ಕಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ೆೆಕೈಟ್‌-ಸೈಯನ್ನೈಟ್‌, ಫೋನೋ 
ಲೈಟ್‌, ಲ್ಯೂಸಿಟೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, : 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೩೧೫ 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹು 
ವಿಶಾಲವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳ 
ವಿಶಾಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಪರಾ ತ್ರೆ (ನಗಳು ಕಮಗ 
ಳೊಡನೆ ಕ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 

ಡೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಫೈರಾಕ್ಸಿ (ನ್‌ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಇರುವಂತಹ ಖನಿಜ. ಇದು ಫೆಕೋಮ್ಯಾಗ್ಗಿ ಸಿಯನ್‌ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ರಮುಖ 
ವಾದುದು, ಕೆಲವು ಶಿಲೆಗಳ ಕ್‌ ಪೈರಾಕ್ಸ ಶ್ಸೀನ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲು ಡಾಲೋಮೈಟ್ಟ ಸ ರ್ಪೆಂಟ್ರೈನ್‌ ಮತ್ತು ರೊಪಾಂತರಗೊಂಡ ಸಿಸು ಗಳು, 
ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನಾಳಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ಜೆ. 
ಅದು ಉಲೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ ಬಹುಪಾಲು 
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ತೆಳುಹಸುರಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡು ಆಂಫಿಬೋಲ್ಡ್‌ 
ಸ್ಟಾ ಸಸೋಲೈಟ್‌, ವೆಸೂವಿಯಕೈಟ್‌, ಗಾಕ್ನಿಟ್‌, ಆಕ್ಟ ಕ್ಲೆ (ಸ್‌, ಹಿಬ್ಯಾನೈಟ್‌ 
ಆಸಭೈಟ್‌, ಫಾ ಠಾ ಗೋಪೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂದುಬಣ್ಣ ದ ಟೂರ್ಕೆಲಿನ್‌, 
ಕ್ಲೋಕೈಟ್ಸ್‌ ಟಾಲ್ಫ್‌, ಜಿರ್ಫಾನ್‌ ಸ್ಪೈನೆಲ್‌, ರುಟೈಲ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ.  ಹೊರಹೊಮ್ಮುನ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ (2 rocks) ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 
ಹುದುಗಿದ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿರುವುದುಂಟಿ: ಅಥವಾ ಹೊರೆಗೆ ಹರಳು ರೂಸವನ್ನು ಸಡೆಯ 
ದಿರುವ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಅದು ಅನೇಕವೇಳೆ ಇಂತಹುದೇ. ಪಸರಿತ 
ಕ್ರೈಸೋ ಲೈಟ್‌, ಆಕ್ಫ್ರೋಕ್ಸೇಸ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಲ್ಯಾಬ್ರಾಜೊಕೈಟ್‌, ಲೂಸೈಟ್‌ 

ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತ ಡೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪು. ಆಕ್ಟ pi ಂಬಿಕ್‌ ಫೈರಾ 

ಕ್ಪೇನ್‌, ಆಂಫಿಬೋಲ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಇರುತ್ತ, ಜಿ 

ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶಿಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಖನಿಜವಾದುದರಿಂದ 
ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ ಹೊರಹೊನ್ಮುನ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಇರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ ರಿಸಬಹುದ್ದು 

` ಶೈಯಾಪ್ಸೆ ಕಡ್‌ ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು;ಸ್ವಿಟ್ಟ ರ್‌ಲಾಂಡ್‌, ಇಟಲಿ, ನಿನ್ಗೆ 0ಂಡ್ಕ್‌ 
ಸ್ವೀಡನ್‌, ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಜೆನ್‌ಬಕ್ಗೆ ಫ್‌ ಸ್ವೀಡನ್‌ನ 
ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಲೈಟ್‌ ಸ್ವೀಡನ್‌ ಮತ್ತು: ನಾರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆಯ್‌ಕಾಲೈಟ್‌ ಸೈಬೀರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಾಕ್ಕೋಲೈಟ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ 
ನಿವಿಧ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 65870011 


20೬ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಹೀಫೆಕೈಟ್‌ ಸ್ವೀಡನ್ಸಿನ ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆಗೈಟ್‌ ಬೊಹೀ 
ನಿಯ್ಕಾ ಇಟಲಿ, ಫಿನ್ಗೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಸೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
ಅದಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೆನಡಾ ಕ್ವಿಬೆಕ್‌, ಆಂಟೀರಿಯೋ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯು 
ತ್ತಜಿ, ಕ 


ಆಕ"ಮೈಟ್‌ (ಏಿಗಿಕೈಹ್‌) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ NaFe (Si0,), ಅಥವಾ ಜ್ಯಾಂ. 
೫6.೦. 450, ;. ಸಿಲಿಕ.52.0, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೆಸ್ಟ್ರಿಆಕ್ಸೈಡ್‌' ಎ 34.6, ಸೋಡ 
= 13.4. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಅವಳಿಗಳು: ಅವಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩(100) ಬಹೆಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ; ಹೆರಳುಗಳು 
ಬಹುವೇಳೆ ಬಹು ಸಂಯೋಗಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಅವಳಿ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 
ಹೆರಳುಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್‌ ಆಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಲಂಬವಾಗಿ ಗೀರುಗಳನ್ನು 
ಅಥವಾ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳ ಉತ್ಕಟ ತುದಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರು 
ತ್ತವೆ, 

ಸೀಳು : m (100) ಸ್ಪಷ್ಟ; ॥ (010) ಅಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. 

ಬಿರುಕು : ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.5 ರಿಂದ 3.55. 

" ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶ್ಯ ಗೋಂದು ಸದೃಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಒರೆ: ತೆಳು ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಬೂದು. 


ಬಣ್ಣ : ಕಂದುರೀತಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಹಸುರು, ಬಿರುಕಾದ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸುರು, 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಅಸಾರದರ್ಶಕ. 
ಬಗೆಗಳು : ಆಕ್‌ಮೈಟ್‌, ಎಗಿಕ್ಕಟ್‌. 


ಸರೀಕ್ಸೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌' ಮುಂಡೆ ಕರಗಿ ಕಪ್ಪಾದ, ಲೋಹಚುಂಬಕ 
ಗೋಳಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಆಳ ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, 


(೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ, ಕೆಲವು ಸಲ 
ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
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(೩) ಆಮ್ಲ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 


ಎಗಿರೈಟ್‌ "ಬಹಳ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕೊಯ್ತ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹುಲ್ಲುಹಸುರು 
ಬಣ ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ೆ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳ 
ತೀಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಕ್‌ಮೈಟನ್ನು ಕೃ ಕ್ಲತಕನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಿಹುದು. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನಾರ್ವೆ ಗ್ರೀಕ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
ಜೆಡೈ ಭ್‌ (Jadeite) 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮರ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ 
ಯಂಗಳ ಮೆಟಿಸಿಲಿಕೇಟು, 71841 (510,); ಸಿಲಿಕ ಎ. 59.4, ಅಲ್ಯೂಮಿನ = 
25.2, ಸೋಡ = 15.4. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪವನ್ನು, ಹರಳು ರಚನೆಯನ್ನು,ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಕಣರೂಸವನ್ನು, ಅಲ್ಲದೆ 'ಪಿಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ ಸಂದ ಕಾಕ ರಚನೆಯನು ನಾರು 
ಯುಕ್ತ ಎಲೆರೂಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತು ಸ ಜೋಡಣೆಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಸಗಳನ್ನು ನಡೆ 
ದಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಸುಮಾರು 93° ಮತ್ತು 879 ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ; ಅಲ್ಲದೆ 
೩ (100) ಸಮಾನಾಂತರ ಬೇರ್ಪಡೆ, ಕಷ್ಟದಿಂದ. 

ಬಿರಿತ: ಸಿಬಿರುಯುಕ್ತ. 

ಬಹೆಳ ಜಿಗುಬಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.5 ರಿಂದ 7.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.3 ರಿಂದ 3 5. 

ಕಾಂತಿ: ಲಘು ಗಾಜುಸದೃಶ್ಯ-ಸೀಳುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಸೇಬುಹೆಸುರಿನಿಂದ ಸುಮಾರಾದ ಸಚ್ಚೆಹೆಸುರು, ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು, 
ತೆಳುಹಸುರ್ಕು ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಬಿಳುಪು; ಕೆಲವುವೇಳೆ 
ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಸುರಿನೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗಳುಳ್ಳ ಬಿಳುಪು 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 
ೆ ಕೊ (ರೋ ಮೆಲನೈಟ್‌ ಎಂಬುದು ಮಂದೆಹೆಸುರಿಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸರಿಸುಮಾರು 
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ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗಿನ ಜೇಡೈಟ್‌. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೆಸ್ಟಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಮತ್ತು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್‌ಮೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಡೈಯಾಪ್ಸೈಡ್‌ ಅಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧ ಬ್ಲೊ (ಪೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ 
ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಗಾಜಿನ ಮುದ್ದೆ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಗದೆ ನಂತರ ಆಮ್ಲ ಗಳ 
ಧಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾಸ್ಸುರೈಟ್‌ನಿಂದ 
ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಪೊರ್ವವದಿಷ್ಕಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬರ್ಮಾ, ಟಬೆಟ್‌,ದಕ್ಷಣ 
ಚೈನಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, -ಗ್ರೀಸ್‌, ಈಜಿಸ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ 
ಮೈನರ್‌. 

ಉಪಯೋಗ : ಆಭರಣ, ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ಸ್ಬೊ ಡುವೀನ್‌ | ಟ್‌ 
( ) 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : LiAl (510, sh; ; ಸಿಲಿಕ ಎ 64.5, ಅಲ್ಯೂಮಿನ 
= 27.4, ಲಿಥಿಯ = 8-4. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಡ್ಡೆ 
ನೈಟ್‌ ಎಂಬ ಬಗೆಯು ಕ್ರೊ ನಿಯಂ ಅನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ತೆ: ಮಾನೋಳಿ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 


ಅನಳಿಗಳು: ಅವಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100) ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಅನೇಕ 
'ವೇಳೆ ೩ (100)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಚನ್ಸಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತ ನೆ; ಲಂಬ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 
(wertical planes) ಗೀರುಗೀರಾಗಿಯೂ, ಗಾಡಿಗಳೆಂದ ಕೂಡಿಯೂ "ಇರುತ್ತವೆ; 
ಹರಳುಗಳು ಕೆಲವುವೇಳೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಸೀಳುಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು: m (110) ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆಳುಪದರ ರಚನೆಯೊಂದು ' 
೩ (100)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ 
ಹರಳೊಂದೊಂದೂ ಬೇಕಿಬೇರೆ ತೆಳು ತಗಡುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತ ಜೆ. 


ಬಿರಿತ: ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 6.5 ರಿಂದ7-0, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.13 ರಿಂದ 320. 

ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸೆದೃಶೈ ಸೀಳಿದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 
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ಬಣ್ಣ : ಹಸುರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಳುಪು, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿಯಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ಸ ಪಚ್ಚೆ ಹಸುರು ಹಳದಿ, ಎ ವೈಢೂರ್ಯ ನೇರಿಳೆವರ್ಣ. 


ಒರೆ: ಬಿಳಪು, 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಳ ಹೆಸುರಿನ 
ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಿಡೆ ನೈಟ್‌ ಹಳದಿ ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಪಜಿ ಸ ಹಸುರಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ, ಸಜಿ ಶ್ಚ ಹೆಸುರಿನ ಬಣ್ಣ ದ ಹಿಡೆ ಸೈಟನ್ನು” ಆಭರಣಕಲ್ಲಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕ್ತ 

ಕನ ಟ್‌ ಎಂಬುದು ಸ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಲೈಲಾಕ್‌ ಬಣ್ಣದೆ ಖನಿಜ, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿ 

ರಿ ್ನಿಯಾ ವ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಕೆಯುತ್ತ ಡೆ. ಇದನ್ನೂ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ, ಕೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳ ಕೈಗಾಗಿ, ಅಪಾರದರ್ಶಕ 
ವಾಗುತ್ತದೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ನೇರಿಳೆ ಕೆಂಪು ಇ ಸಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
ಸ ಅದು ಕರಗಿ ಸ ಸ್ವಚ್ಛ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಗಾಜಿನೆಂತಾಗುತ್ತ KR 

(೨) ಅಮ್ಮ ಕ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 


(೩) ಕುನ್ಹೆ ನ್‌ ಸ್ರ ಸೃಂದಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ರಾವ (0501118107) electric dis- 
, charge), ಅಲ್ಪ ಸೈಯೊ್ಯ ಟ್ರ ಕಿರಣಗಳ್ಳು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಡಿಯಂ ವಿಕಿರಣ 
ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಚುರುಕಾದ ಫೂಸ್ಟಾರಿಸೆನ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಸಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : ಕೆಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ೩ (100) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರನಾಗಿ ಪರಿ 
ಪೂರ್ಣವಾದ ಬೇರ್ಪಡೆಯೂ, ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌ ಸೀಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ "ಸ್ಪಾರ್‌ 
ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ಸ್ಯ ಪೋಲ್ಯೈ ಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರ ದ್ರತೆಯನ್ನೂ, ಮುತ್ತು 
ಸದೃಶ ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊ ್ಲೀಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪುಜ್ಞಾ ಬರೆಯನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತ ದೆ ಆಂಬ್ಲಿ ) ಗೋನೈರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದ್ರಾವ್ಯವಾದುದು. 

ಸೊ ಶ್ಪೀಡುಮೀನ್‌ ಬಹುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾ ಇವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ, 
| ಕೃ ತಕ ಸ್ರೋಡುಮೀನನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಫೋಡುನೀನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್‌ ಪಿಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದರ ಹರಳುಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿಕುತ್ತ ವೆ. ಅದು ಸಿ ಸ್ಟೀಡನ್ನಿನೆ 
ಸ್ಟಾಕ್‌ ಹೋಮ್‌ ದೇಶದ ಉಟೋ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ, ಬಕ್ಷಿ ಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌ ದ್ವೀಪ 
ದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೫೫3 ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳ ವಿ ದೊರೆ 
ಯುತ್ತದೆ ೆ 
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ಇನೆ ಸೈಟ್‌ (Inesite ) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : H,(Mn,Ca)\, Sj ಲ್ಯ. 30. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ :' ಟ್ರೈಕ್ಲೈನಿಕ್‌, ಕ 

ಇರುನ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ 
ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೋಳಯುಕ್ತವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳುಗಳು ; (010) ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; (100) ಜೆನ್ನಾ ಗಿರುತ್ತ ದೆ 
ತಿಣ್ಯ : 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3. 029. 

ಇದು ಕರಗಬಲ್ಲದು. 

ಬಣ್ಣ : ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಮಾಂಸ ಗೆಂಪು. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಹೆಸೆನ್‌- ನಾಸೋ, ರುಮೇಸಿಯ್ಕಾ ಸ್ವೀಡನ್‌, 
ಮೆಕಿ ಕ್ಸಿಕೋ, ಮತ್ತು ಜಿಕೋಸ್ಲೊ ೇವಾಕಿಯಾ, 
ಸೋಯಿ ಸೈಟ್‌ (201516) 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; 40೦, 3, ೦, 681೦, ೫,೦. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ' 
ಅಲ್ಯೂಮಿನಕ್ಕೆ ಬದಲು ಕಬಿ ್ಬಿಣವಿರುತ್ತ ಜೆ. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಆ ಸ್ಸೀರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಸುದ ಬ್ರಸ್ಮ್ಯಾ ಟಿಕ್‌, ಆಳವಾಗಿ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ತ್ರಜಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಅನರೂಪವಾಗಿ ಕೊನೆ 
ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತ ಷೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸೋಯಿಸೈಬೀ ರ್ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲೂ, ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಿಂದ 
ಒತ್ತು ಬ್ಮರೊಪದವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆ ರೊಸಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : 0010) ಬಹೆಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ. 


ಬರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೀತಿ 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 6 ರಿಂದ 6.5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3,25 ರಿಂದ 3.37. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶ್ಯ ಸೀಳುಮುಖದ ಮೇಲೆ ; (010) ಮುತ್ತು ಸೆದೃ ಶ, 
4 5 ಬಿಳುಪು ಬೂದ್ಕು ಹಳದಿಯುಕ ಕ್ರ್ವಕಂದು, ಹಸು 
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ಯುಕ್ತಬೂದು, ಸೇಬುಹಸುರು ; ಅಲ್ಲದೆ ಪೀಚ್‌ಮೊಗ್ಗಿ ನ ಕೆಂಪುವರ್ಣದಿಂದ ಗುಲಾಬಿ 
ಕೆಂಪು. - 2 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವ 

ನಸುಗೆಂಪು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರು. 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ; ಬಣ್ಣಗಳು : ಬೂದುಬಣ್ಣ ದಿಂದ 

ಕ ೧9 

ಬಿಳುಪಿನವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ಕಂದು, ಅಲ್ಲದೆ ಹಸುರು, 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ರಚನೆಗಳು ; 
ಅಲ್ಲದೆ ನಾರುಯುಕ್ತ ಸಮೂಹಗಳು. 

ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.226 ರಿಂದೆ 3.381. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಸೋಯಿಸೈೈ 
ಟನ್ನು ಯೂನಿಯನೈಟ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

(ತ೨) ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಥೂಲೈಟ್‌ : ಇದು ಅದೃಢೆ (fragile) 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ: 

(೩) ಒತ್ತುರಚನೆಯದು ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪದ್ದು ; ಇದು ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಸಾರಿನ ಬದಲಾ 
ವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧)ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದಿ ಹಿಗ್ಗಿ, ಬಿಳಿಯ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಕರಗು 
ತ್ತದೆ. ' 

(೨) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೩) ಮೊದಲೇ ಉರಿಸಿದ್ದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗಃ 
ತ್ರಧೆ, | 

(೪) ಚುರುಕಾಗಿ ಉರಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ರಚನೆ ; ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುವುದು ; 
ಯಾವುದಾದರೂ ಆಂಥಿಬೋಲ್‌ನಂತಿರುವುದು. 

' ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಸ್ಸುಕೈ್‌ 
ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲೆ €ಗಿಯೋ 
ಕ್ಲೇಸನ್ನುಳ್ಳ ಲವಣಮೂಲ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಗತಿರೂಪಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆ (dynamic meta- 
il ಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹರಳುರೂಪದ ಹಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಂಫಿಬೋಲ್‌ನ ಜೊತೆ (ಆಕ್ಟಿಕೊಲೈಟ್‌, 
ಸ್ಮಾರಗ್ಡೆ ಲ್‌, ಗ್ಲಾಕೋಫೇನ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುವೇಳೆ ಕೋರಂಡಂ 
ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಇದು ದೊರೆಯುವ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ಟಿಟ್ಟಿಕ್ಗೆ ಕೆಂಡ್‌, ಬವೇರಿಯಾ, 
ಸ್ಫಾಟ್ಲಿ ಂಡ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನಾರ್ವೆ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಜ್ಞ ಎರೋ ಸೋಯಿಸೈಟ್‌ ( Clinozoisite ) | 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: C,41,5],0,, . ಸೋಯಿಸೈಓಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಇದು 
ಎಪಿಡೋಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು. ಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಜೆ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಚ್ಛಶಿಕ್‌: ಹೆರಳುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎನಿಡೋಟ್‌ 
ನಂತೆಯೇ. 
; ವರ್ಣರಹಿತ್ಯ ತೆಳುಹಳದಿ, ಹಸುರ್ಕು ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಜಾಗಗಳು ; ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೊಹೀಮಿಯಾಸ್ಸ ಟ್ಟಿ. ಂಡ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, 
ಸಿಲೋನ್‌. 


ಎನಿಡೋಟ್‌ (5016009) - 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : HCa,(A1,Fe),51,0,,. 
ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈಫಿಕ್‌. 


ಅವಳಿಗಳು : ಅವಳಿಮಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩(100) ಸಾಮಾನ್ಯ; ಗ ಅವಳಿಗಳು ತೆಳು 
ಫದರಗಳಂತೆ ಹುದುಗಿರುತ್ತ ವೆ, ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌,ಆರ್ಕೊ € 


ಅಕ್ಷ 0 ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನ ಕಂ ಗೊಂಡಿತು 
ಸೂಜಿಯಾಕಾರಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತವೆ ; ; ೩ (100/0 (001) ತ್ರ ದೇಶದ ಮುಖಗಳಿಗೆ ' 
ಆಳವಾದ ಗೀರು ಗೀರುಗಳಿರುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲೆ ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಹೊರವಿಸ್ತರಿತವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ; ಕಣಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕಣಗಳು ವಿವಿಧೆ 
ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಲಾರಾಶಿಗಳ 
(೩28regates) ರೂಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, 

ಸೀಳು : ೦ (001) ಸರಿಪೂರ್ಣ ; & (100) ಅಸಂಪೂರ್ಣ. . 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ್ಮ ನ 


ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 7.0. 
' ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3.25 ರಿಂದ 3,5, 


403 ; ಗಾಜುಸದ್ಭಶ ; ೭ (001) ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಸದ್ಭಶ ಅಥವಾ ಗೋಂದು 


pe 
p31 
೬ 
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ಬಣ್ಣ : ಪಿಸ್ಟಾಚಿಯೋ ಹಸುರು ಅಥವಾ ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಂದು 
| ಯುಕ್ತ ಹಸುರು, ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ; ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ವಚ್ಛ 
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಬೂದು ಮತ್ತು ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಳುಪು, ಅಸರೂನ 
ವಾಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, .ಬೂದು, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಘು 
ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಗೆಗಳು ; (ಅ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಃ (1) ಹರಳುಗಳು (11) ನಾರು ರೂಪದ್ದು 
(111) ಕಣಯುಕ್ತರಾಶಿರೂನದ್ದು (11) ಸ್ಟೋರ್ಸ. 
(ಆ) ಬಕ್ಸ್ಯಾಂಡೈಟ್‌. 
" (ಇ) ವಿಥಾಮೈಟ್‌. ' 
(ಈ) ಟಾಮವನೈಟ್‌. 
.. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಯೆವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 
ನೀರನ್ನು. ಹೊರಗೆಡವುತ್ತದೆ. ಕ 
(೨) ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಮಂದ ಕಂದು ಅಥವಾ 
ಕಪ್ಪು ಮುದ್ದೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
(೩) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಲೋಹೆಚುಂಬಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಸ (೪) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
(೫) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಿಂದ ಸುಮಾರಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಲದಿಂದ ಅದು ಜಿಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 
(೬) ಅಲ್ಕಲಿಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಜೊನೇಟುಗಳ ಜೊತೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ವಿಭಜನೆ 
ಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. 
ನೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : (೧) ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣ. ತ 
(3) ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ,ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಲೋಹ ಚುಂಬಕ ಗೋಳಕ 
ವನ್ನುತ್ಸತ್ತಿ, ಮಾಡುತ್ತದೆ. - 2 
(೩) ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ರೂಸಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಉದ್ದುದ್ಧವಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. , | ತ 
ದೊರೆಯುನ ಪ್ರಜೇಶಗಳು : ಹೆಚ್ಚು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಫೇರಿಯಸಾ 
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ಗ ವಿವರಣಾತ್ಮೆಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಜಲಜಶಿರೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ರೂಪಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ 
. ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನೆಯ್ಸ್‌ಯುಕ್ತ ಶಿಲೆಗಳು, ಮೈಕಾಷಿಸ್ಟು 
ಆಂಥಿಜೋಲ್‌ಸಿಸ್ಟು, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌, ಕ್ಪಾರ್ಟ್ಸಿ ಪಟುಗಳು, ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು 
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾದ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಬಹುವೇಳೆ ಕ್ಲಾ ರ್ಟ, ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಆಕಿ ಕ್ಸಿ ನೊಲೈಟ್‌, ಆಕಿ ಕ್ಲಿಕೈಟ್‌, ಕೊ ಸೀ 
ಕೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರೆವುಹುಂಟು, ಇಡು ಗಾರ್ಸಿ ಟ್‌ ಹಾರನ್‌ಟ್ಲೆ ೦ಡ್‌, 
ಆಗೈಟ್‌, ಬೈಯೊಟ್ಟಿ ಟ್‌, ಸ್ಕಾ ಕಸೊಲೈಟ್‌, ಪ್ಲೆ (ಗಿಯೋಕೆ" ಕ್ಲೇಸ್‌ ಕ್ರ ಪಸೋಲೈಟ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ 'ಯಾಗುತ್ತ. ಜೆ. 

ಎಪಿಡೋಟ್‌' ದೊರೆಯುವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಊರಲ್‌ 
ಪರ್ವತಗಳು, ಮೊರೇವಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಇಟಲಿ, ಸ್ಟಿಟ್ಟಿಕ್ಲೆ ಕಂ ಂಡ್‌, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ನಾರ್ವೆ 
ಮತ್ತು ಸೆಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಅಲ್ಲನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಹ H \ KR 5,0. 


| - Ill 
ಇಲ್ಲಿ ್ಣ ಎ ೮೩ ಅಥವಾ 7೫0 ಮತ್ತು ್ಣ ಎಗಿ1, 76, ಸಿರಿಯೆಂ ಲೋಹಗಳು Ce, D;, 
೩೩ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಯಿಟ್ರ ಯಂ ಗಂಧಿ ಲೋಹಗಳು. ಕೆಲವು ಜಾತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ ಕಷ್ಟು ನೀರೂ ಇರುತ್ತ ಡೆ. 


ಹರಳು "ಸ್ಮ: ಮಾನೋಕ್ಸ್ಯೈನಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ೩ (190) ಕ್ಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ, 
ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀಳ ಮತ್ತು ತೆಳುನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ 
ಫ್ರಿ ಬ್ರಿಸಮ್ಮುಯುಕ್ತ ವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಳಯೊನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಹುದು 
ಗಿರುವ ಕಣಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು : ೩ (100) ಮತ್ತು ಎ (001 ಪ್ರಮಾಣ ಲ್ಲಿ; 
(110) ಕೆಲವು ಸಲ ಗೋಚರ. ಸತ್ರ ಗ ತ 


ಬಿರಿತ ; ಅಸಮ ಅಥವಾ ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೀತಿ,. 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.0, 
ಸಾಸೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3,0 ರಿಂದ 4.2. 


ಕಾಂತಿ: ಲಘು ಲೋಹೆ ತಿ ; 
ಹ ಘು ಲೋಹೆ ಕಾಂತಿ ಟಾರು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಗೋಂದು ಸದೃಶ 
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ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : ಅಲ್ಲನೈಟ್‌, ಬಕ್ಲಾ ಕಿ।ಡೈಟ್‌, 'ಬ್ರಾ ಕಿಗ್ರಾಹಿಯೋನೈಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್‌. 

ಪರೀಶೆಗಳು : (೧) ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ 


ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ 
ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 


(೨) ಬ್ಲೊ "ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಹಿಗ್ಗಿ, ಮಂದವರ್ಣದ, ಲೋಹೆ 
ಚುಂಬಕ ಗಾಜಿನ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(೩) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

(೪) ಬಹುಪಾಲು ಬಗೆಗಳು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಜೆಲಾಚಿನೈಸಾ 
ಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ರೆ ಆಮ್ಲದಿಂದ ವಿಭಜಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆಲ್ಲನೈಟ್‌ ಬಹುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂ 


ರಿದ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಾದ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್‌, ಸೈಯೆನೈಟ್‌, ಡೈಯೊರೈಟ್‌ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ -. 


ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜವಾಗಿ (೩uxiliary mineral) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಪೆಗ್ಮ 
ಟೈಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಮಾರ್ಸಾಟನಿಂಡೆ ಉಂಟಾದ 
ನೆಯ್ಸ್‌. ಆಂಥಿಬೊಲೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ 
ಹೊಮ್ಮಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ (Volcanic Extrusions), ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಖನಿಜವಾಗೂ 
ಇದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಹೆಚುಂಬಕ ರಾಶಿವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು 
ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನ್ಸಿ ವೆಸೂನಿಯಸ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಪೂರ್ವಗ್ರೀನ್‌ ಲಾಂಡ್‌, ಮಡಗಾ 
ಸ್ಕರ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಸೆಸಿಯೊಲೈರ್‌ (Sepiolite) 
ರಾಸಾಯ೩ಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Me, Sj ಲೃ. nH,0? 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 
ಇರುನ ರೀತಿ ; ಒತ್ತಾಗಿದ್ದು, ನಯವಾದ ಸ್ಪರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ 


ವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಯ್ಸೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದಿಂದ 


ನೋಡಿದಾಗ, ' ಇದು ಒಂದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರನಿಕದ ಮತ್ತು 
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ನಾರುಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರ ಣನೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 
ಮೀರ್ಸ್‌ಚಾಮ್‌ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಸು ಖನಿಜಕ್ಕೆ ೧-ಸೆಪಿಯೊಲ್ಫೈಟ್‌ ಅಥವಾ 
6-ಸೆನಿ ನಿಯೋಕೈಟ್‌ ಎಂತಲೂ ಅನ್ನುತ್ತಾ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಟೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 20 

ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನಿಂದಲೇ ಗುರುತು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ,ಒಣಗಿದ ರಾಶಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ತೇಲುತ್ತವೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ 
ಕೆಂಪುಛಾಯೆ, ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು, ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲೇ 
ಹೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರನ್ನು (hygroscopic water) ನೀಡುತ್ತದೆ, 

(3) ಹೆಚ್ಚು ಉಸ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ, ಸುಟ್ಟವಾಸ ನೆಯನ್ನು 
ಬಿಡುತ್ತ ಡೆ. 


(೩) ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಉರಿದು 
'ಚೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೆಳು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತವೆ... 


(೪) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಂಟಾ 
ಗುತ್ತದೆ. 


pe 


(೫) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗಿ,ಸಿಲಿಕವು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

(೬) ಪ್ಯಾರಾಸೆನಿಯೊಲೈಟ್‌ ಆನ್ಲು ದಿಂದ ಜೆಲಾಚಿಕೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ವಿಷ್ಯಾಮೈ ನರ್‌, ಗ್ರೀಸ್‌ ಮೊರೇವಿಯಾ, 
ಮೊರಾಕ್ಟೋ, ಸ್ಪೆಯಿನ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸಿ ಕೋ. 
ಕ್ರೈಸೋಕೊಲ್ಲ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; CuSi0,, 2H,0. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ನಿಗೂಢೆ ಹೆರಳು ರೂಪ, ಬಹುವೇಳೆ ನೆಯ್ಸೆ ರಚನೆಯು 
(6೫೫೮) ಒಪಾಲಿನದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎನಾಮೆಲ್‌ತರಹ ಇರುತ್ತದೆ; 
ಮಣ್ಣು ಸದ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ; ತೆಳುಪದರ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸಿಂದು "ಗೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ 


ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ; ಕೆಲವು ವೇಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಿನಂತಿರುತ್ತದೆ ; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 
ಸೂಜಿಯಾಕಾರೆದ ಹರಳುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು - ೩೨೭ 


ಬಿರುಕು: ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯದು. ಸುಮಾರಾಗಿ ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ರ 
ಭೇದ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಟಾ ವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.4. 

ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2 ರಿಂದ 2.4. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಸದ್ಭಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

: ಬೆಟ್ಟ ಹೆಸುರು,ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಮತ್ತು 

ಟೂ ರ್‌ ಯ್ಕ್‌ ಇಲಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ; ಅಶುದ್ಧ ವಾಗಿರುವಾಗ ಕಂಡು ಬಣ್ಣ 
ದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಚೊರ್ಣವರ್ಣ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಬಿಳುಪು; 
ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದಿ ಶಾಖದಿಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪಚ್ಚೆ ವ 
ಹಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಕೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೩) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪ್ರ ತಿಕಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

(೪) ಸೋಡ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿ ಲುಗಳೊಡನೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಲೋಹ ತಾಮ್ರದ 
ಗೋಳಕವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮಾಡುತ್ತದೆ, 

(೫) ಆಮ್ಲಗಳೊಡನೆ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗಣಜಿ ವಿಭಜತವಾಗುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಕಾರನ" ವಾಲ್ಕ್‌ ಕಂಬರ್‌ 
ಲಾಂಡ್‌, ಬೆಲಿ ಯೆನ್‌ ಕಾಂಗೋ, ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
ಉಪಯೋಗಗಳು : ತಾಮ್ರದ ಅಪ್ರಧಾನ ಅದುರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ೃಂಫಿಜೋಲ್‌ ಗುಂಪು 
ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಖನಿಜಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ : 
(ಅ) ಅರ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ವಿಭಾಗ : (1) ಆಂಥೋಫೈಲ್ಲೆ ಫನ್‌ [ ಕ 
(ಆ) ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ವಿಭಾಗ . 
(೧) ಆಂಫಿಬೋಲ್‌ : 
(1) ಆಂಥಿಜೋಲ್‌ (11) ಕಮ್ಮಿಂಗ್‌ಟೊಕ್ಕೆಟ್‌ (111) ಗ್ರೂನೆಕೈಹ್‌ 

(iv) ಟ್ರಿ ಟ್ರಿಮೊಲೈಟ್‌ (೪) ಆಕೆ ಕಿ ನೊಲೈಟ್‌ (vi) ರಿಚಿ ರೈನ್‌ (1[)ಹಾರನ್‌'್ಲೈ ಡ್‌ | 
(3) ಗ್ಲಾಕೋಫೇನ್‌ ಜಿ 
(೩) ರೀಜಿಕೈಟ್‌ ಆ 
(೪) ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸೈಟ್‌ 
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ಸ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(೫) ಆರ್ಫ್‌ವೆಡ್‌ಸೊನೈಟ್‌. 
«(%) ಟ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ವಿಭಾಗ : 
ಆಂಥೋ ಫೈಲ್ಲೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Mg, Fe) Si0,. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಬಗೆಗಳು ; ಆಂಥೋ ಫೆಲ್ಲ್ಫೈಟ್‌, ಗೆಡ್ರೆ ಚಟ್‌ ಆಮೋಸೈಟ್‌, ಫೆಕ್ರೋ ಆಂಥೋ 
ಫೈಲ್ಗೆ ನ್‌ ಜಲಯುಕ್ತ ಆಂಥೋ ಫೈಲ್ಲೆ ಫಬ್‌ಗಳು. 
" ` ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಆಕ್ಫೋರ್ಬಾಂಬಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ ಐ ಹರಳುಗಳು ಅಸರೊಪ,ಇರುನ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಕ್ರಿಶ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ 


ವಾಗಿ ತೆಳುಪದರ ಯುಕ್ತಅಥವಾ ನಾರು ಯುಕ್ತ ರಾಶಿರೂಸ. ನಾರುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ 


ಬಹಳ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲಡಿ ಅದು ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; / (010) ಅದರಷ್ಟು ನರಿ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ೩ (100) ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.0, 4 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.85 ರಿಂದ 3:2. (ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.) 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶ್ಯ ಸೀಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಕಂದುಯುಕ್ತ ಬೂದು, ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಲವಂಗ ಕಂದು, ಕಂಡು 
ಯುಕ್ತ ಹಸುರು ಪಚ್ಚಿ ಹಸುರು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಲೋಹೆಕಲ್ಪ ಸದ್ಭಶ, 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬೂದು, ಜೆ 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲ 

ಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; (೧) ಬ್ಲೋಪ್ಸೆಪ್‌ ಮುಂ ಜ್‌ 
ಚುಂಬಕ ಎನಾಮೆಲ್ಲನ್ನು ಉಂಟು ಮ ಬ ಕ್ಚೈದಿಂದ ಕರಗಿ ಕಪ್ಪಾದ ಲೋಹೆ 


೨) ಕಶ್ನಲ | 
4 (೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡು 


(೩) ಅಮ್ಲಗಳೊಡನೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 
, ಹೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆಂಥೋಫೈಲ್ಗೆ ಫನ್‌ ಹೆರಳುರೂಪದ ಹಿಸ್ಸು ಗಳಲ್ಲಿರು. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ತೀ 


ತ್ತಜಿ, ಅದು" ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂತಹೆ ಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಕ್ರೈಸೋಲೈಟ್‌ನ ರೂಪಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆ (metamorphism) ಯಿಂದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯನಂಬಿಕೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ, ನಾರ್ವೆ, 
ಮೊರೇನಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರೀನ್‌ಲಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು. 


ಆಂಫಿಚೋಲ್‌ 


ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಭಾಗಶಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು 
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಟಸಿಲಿಕೇಟುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ಜ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ, 
ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪೈರಾಕ್ಸೀನುಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕಲಿ 
ಲೋಹಗಳಾದ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಷಿಯಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಭಾಗಶಃ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಯುಕ್ತ ಪೈರಾ 
ಶ್ಸೀನುಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಟಟಾನಿಯಂಅನರೂಪನಾಗಿ ಫ್ಲೊರಿನ್‌ ಇರು 
ತ್ತವೆ. ನೀರು ಒಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಥಿ, 


, - ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲ್ಲೈಸಿಕ್‌, 


ಅನಳಿಗಳು ; (೧) ಅವಳಿ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100), ಸ್ಪರ್ಶೆ ಅವಳಿಗಳಾಗಿರುವುದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ; ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಬಹು ಸಂಯೋಗಕಾರಕ (೨) ಆ (001), ಅವಳಿ ತೆಳು 
ಪದರಗಳಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆ 


ದಿರುತ್ತದೆ,ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿ ಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಅಥವಾ. 


ನಾರುಯುಕ್ತ, ಒರಟು ಅಥವಾ ನಯ್ಕೆ ನಾರುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಅಗಸೆ ನಾರಿನಂತೆ ; 
ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತೆಳುಪದರೆ ಯುಕ್ತ; ಅಲ್ಲದೆ ಕಣಯುಕ್ತ ರಾಶಿರೊಪ, ಒರಟು ಅಥವಾ 
ಸೂಕ್ಷ ೬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಬಂಧಿತ (coherent), ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ 
ಪುಡಿಯಾಗುನಂತಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : m (110) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ; ೩ (100), ) (010), ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಷ್ಟ 

ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ, ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.9 ರಿಂದ 3.4. ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ, 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀಳು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶದ 

ವರೆಗೆ; ನಾರುಯುಕ್ತ ಬಗೆಗಳು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸದೃತ್ತ 1” 
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ತಿಂ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


; ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ; ಹಸುರಿನ ಅನೇಕ ಛಾಯೆಗಳು; 
ಕಪ್ಪುಯುಕ್ತ ಹಸುರಿನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಮಂದ ಕಂದು, ಅಪರೂಸಕ್ಕೆ 
ಹೆಳದಿ, ನಸುಗೆಂಪು, ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು. 

, ಓರೆ ; ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕಿಂತ ತೆಳು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : "ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆತ್ತಿರ ಪಾರದರ್ಶಕ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ಆಳವಾದ ಬಣ್ಣಿ ಗಳುಳ್ಳ ಬಗೆಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬ ಗಮನಾರ್ಹ 
. ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಂಫಿಜೋಲ್‌ನ ನಿನಿಧ ಬಗೆಗಳು 
(೧) 14851೦, ಕ 

ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ ಗುಂಪಿನ ಕ್ಸ ಹು 
ಎನ್‌ ಸ್ಟಾ ಕಿಬೈಟ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹ ಅಂಥಿಜೋಲ್‌ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ 
ಇರುವುದು ಅನುಮಾನವೇ, ಇದನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(೨) ಕನ್ಮಿಂಗಳಟನೈ ೯ (1/8,76)51೦, 
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ 
- ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. 
ಕಮ್ಮಿಂಗ್‌ಟನೈಟ್‌ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು 50 ರಿಂದ 70%1/ 5109 ಇರುವ ಖನಿ 
ಜಕ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. . ಸವನ 
: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರುಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ತೆಳು.ಪದರ ಯುಕ್ತ, ಬಹು ಪೇಳೆ 


ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ರೂಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂನೆಕೈಟ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 3.1 
ರಿಂದ 3,6 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬಣ್ಣ, ಕಂದು, 


(೩) ಗ್ರೂಸೆಕೈಟ್‌ (75, 119) 5೦. 
ಇದರಲ್ಲಿ 7051ರ್ಮಿಯ '" ತೇಕಡಾಂಶವು 50 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 1/7 5;0,. ಕೂಡ ಇರುವುದುಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರು 
ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ತೆಳುಸದರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಪೇಕ್ಸ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3,4 ರಿಂದ 3.6. 
ಬಣ್ಣ : ಕಂದು. 


ಕಾಂತಿ: ರೇಷ್ಮೆ ಸದೃಶ, 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಕಪಿ 


(೪) ಟ್ರಿಮೊಲ್ಳೆಟ್‌ 

ಗ್ರಾಮಟಿಟ್‌, ಭಾಗಶಃ "ಕೆಫೆ ಫ್ರೈಟ್‌, ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ 
ಆಂಥಿಬೋಲ್‌,ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯ: ೦೩೫ 5;,0,,ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಾ 
ದರೂ, ಕ್ಷ.'ಕಿರೆಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾಣು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನಂತರ ಇದು 
Ca4Mg,(OH),(5;0,,), ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನು 
ಸ ಕಬ್ಬಿಣವು 'ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಟ್ರಿಮೊಲೈಟ್‌ ಆಕ್ಟಿನೊಲೈಟ್‌ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ತಲುಪು 


ಹಾನಿ 


ಬಣ್ಣ : ಸ ಮಂದೆಬೂದು. 

ಇರುನ ರೀತಿ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆರಳುಗಳು, ಇಲ್ಲವೇ ಉದ್ದವಾದ ಬ್ಲೇಡುಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎ ಕಿರಿದಾದ, ದಪ್ಪದಾದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ; ಇಮೂಹೆ 
ದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೆಳು ಸ್ತಂಭಾಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ ವಾಗಿ ಇರು 
ತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲೆ ಒತ್ತಾದ ಕಣಯುಕ್ತ ರಾಶಿಕೊಪನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತ ಡೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.9 ರಿಂದ 3.2. 

ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


(೫) ಆಕ್ಟಿನೋಲೈಟ್‌ 

ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಮ್ಯಾಗ್ಹೀಹಿಯಂ- ಕಬ್ಬಿಣ ಆಂಫಿಬೋಲ್‌, ಇದರೆ 
ಫಾರ್ಮುಲಾ C2,(Mg, Fe {(0H),(5i0,, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಣು Ca,Fe,(OH,) 
(5;0,ನ ಅಂಶವು ಒಟ್ಟಿನ 40 ರಿಂದ 50% ವರಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಲ್ಬಲಿಗಳೂ 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಹೊಳೆಯುವ ಹಸುರು, ಮತ್ತು ಬೂದೆಯುಕ್ತ ಹಸುರು, 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಟ್ರಿಮೊಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯಂತೆ ಶ್ರೆಸ್ಟ 
ಅಥವಾ ದೀರ್ಫಬ್ಲೆ ಡುಗಳಾಗ; ಸ್ವಂಭಾಕಾರ ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ; ಕಣಯುಕ್ತ 
ರಾಶಿಕೂಪ. 

ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 3 ರಿಂದ 3.2. 

ಕೆರಿವು ವೇಳೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಹಸುರಿನ ಹೊಳೆಯುವ 
ಹೆರಳುಗಳನ್ನು ಗಾಜಿನಂತಹ ಆಕ್ಸಿ ಕ್ರಿ ನೊಲೈಟ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸಮ್ಮಿಗೆ 
ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತ ವೆ. 2? ಆಕಿ ಕ್ವಿನೊಲೈಟನ್ನು ಕಲ್ನಾರು 
ರೂಪದ ಆಕಿ ಕ್ಸಿನೋಲೈಟ್‌ ಎಂದೊ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತವಾಗಿರುನ ಆಕೆ ಕಿನೊಲೈಟನ್ನು; ಕೇಂದ್ರ 
ಪ್ರಸರಿತ ಲಕಿ ಕಿನೋಲ್ಕೈಟ್‌ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 
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'ತ್ಠಿಷ್ಠಿ೨ 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ರಿಚ್ಛಿಕ್ಕಿಟ್‌ 
' ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಇದೊಂದು MgO (18-21%); ೮೩೦ (5-89) 

MnO (5-12%) ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲಿ ಆಕ್ಸೈಡುಗಳನ್ನು (5-9%) ಹೊಂದಿರುವ 
ಆಂಸಿಬೋಲ", 

ಇರುವ ರೀತಿ: ನೀಳೀಕರಿಸಿದ ಹೆರಳುಗಳು, ಬಹೆಳ ಅಪರೂಸನಾಗಿ ಕೊನೆ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತನೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.09. 

ಬಣ್ಣ : ಕಂದು ಹೆಳದಿ, ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ವರ್ಮ್‌ಲಾಂಡ್‌. 


(೭) ಅಲ್ಯೂನಿನಯೆಂಕ್ವ ಆಅಂಫಿಜೋಲ್‌ 


ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲೆಂಡ್‌, ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಅಥವಾ ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಎರಡ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ಫೆರಸ್‌-ಕಬ್ಬಿಣ (ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌), ಮ್ಯಾಗ್ನೀ 
ಹಯಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಲಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್‌ ಮತ್ತು 
ಕ್ಲೋರಿನ್‌ಗಳೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 'ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು 
| ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಟಾನಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲೆಂಡಿನ ನಿನಿಧೆ ಬಗೆಗಳೆಂದರೆ, 
'ತೆಳುವರ್ಣದ ಎಡೆನೈಟ್‌ತೆಳುವಿನಿಂದ ಮಂದ ಹಸುರಿನ ಸ್ಯಾರ್ಗಕ್ಕಿಟ್‌, ಮತ್ತು ಮಂದ 
ವರ್ಣದ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲೆಂಡ್‌. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವು ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ 
ಬಣ್ಣವೂ ಮಂದವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು 'ಜೋರಾಗಿರುತ್ತನೆ. 
ಎಡೆನೈಟ್‌ ನ 
ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಇದು. ಅಲ್ಲೂಮಿನೆಯುಕ, ಮ್ಲಾಗೀಷಿಯೆಂ- 
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಂಫಿಬ್ಬೋಲ್‌, ಮಾ 
ಬ : ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ಬೂದು ಮತ್ತು ತೆಳು ಹೆಸುರು, ಅಲ್ಲಜಿ ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಸಾಸೇಶ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3 ರಿಂದ 3,059. ಇದು ಆಂಥೋಕ ತ್ತು 
4 ಆ (ಫೆ ಲ್ರೆ ತರ್‌ ಮ ಎಬಿ 
ಪನಿ ಟ್ರ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೂಲ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಕ ಎಡೆನ್‌ 
ಅನೇಕ ಕಳ್ಳ ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಕ್ಸೈಡನ್ನು5% ಸ್ವಂತ ಕಡಿನೆ ಹೊಂದಿರುನ 
(ಕ ಕಳುವರ್ಣದ ಅಂಫಿಜೋಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೋಕ್ಸಕೋನೈಟ್‌ 


ಸೈಬೀರಿಯಾ ಹೆತ್ತಿಕದೆ ಜಿಯ್‌ಕಾಲ್‌ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಜೊಕಿಯುತ್ತವೆ. | 


ಇದರ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ರಷ್ಯಾದ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಾನ್‌ ಕೋಕ್ಷಕೋನ್‌. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಬ ! 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರನ್‌ ಜೆ 3 ಂಡ್‌, ಪ್ಯಾರ್ನಸ್ಫೈಟ್‌ 


ಹ ಬಣ್ಣ" ಹೊಳೆಯುವ ಹಸುರಿಫಿಂದ ಮಂದ ಹಸುರು, ಫೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರಿ 
ನಿಂದ ಬೂದುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು. 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.05 ರಿಂದೆ 3.47. ಸ 

ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಸೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಹೆಸುರು ಮತ್ತು ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು ಜಾತಿ 
ಗಳನ್ನೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್‌ ಬ್ಲೆಂಡ್‌ ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಜಾತಿಗಳೆನ್ನೂ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತ ಡೆ. ಟ್‌ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರ್ಷಡೆ ಕೇಖೆಯನ್ನು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 
ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 

ಪ್ಯಾಕ್ಗಸೈಟ್‌ ಸಿನ್ಸೆಂಡಿನ ಪ್ಯಾರ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಹಸುರು ಮತ್ತು 
ಬೂದುನಿತ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹಾರನ್‌ ಬ್ಗ ಡ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಎಡೆನ್‌ವಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. , 


ಬೆಸಾಲ್ಫ್‌ಯಂಕ್ತ ಹಾರನ್‌ಚ್ಲಿಂಡ್‌ 

ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ, 
ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಶಿಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಉಗಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರನ್‌ 
ಜ್ಜಿಂಡ್‌* 

' ಹಾರನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಇತರ ಜಾತಿಗಳೆಂದರೆ, ಸೋರೆಟ್ಟಿಟ್‌,. ಸ್ಪೀಜಿಯೆಯ್ಸ್‌, 

ಸಿಟ್ಯಾಗ್ಮಟೈಟ್‌, ಬರ್ಲೆಮಾಸ್ಟೈಟ್‌, ಫಿಲಿಪ್‌ ಸ್ಥಾ ಪ್ಯಾಡೈಟ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ನ ನಿನಿಧ ಗ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ, 
ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌ನಿಂ ದ  ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರಿ ಹಾರನ್‌ಜ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 
ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟಕ್‌ ಸೀಳು, ನಾರುಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಾ ಕಾರದ ರಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರು 
ವುಮ, ಸದರರೂಸ ಮತ್ತು ಎಲೆಯಾಕಾರದ ರೂಪಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವುದ್ದು 
ಹರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ತೆಳ ಗೆ, ನೀಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲಗಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದು, 
ಇವೆಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಗಳು ಗ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಲಾಟಿನ್‌ ರೊಪ 
ವನ್ನು 'ತಾಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಾರುಯುಕ್ತ ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆಂಫಿಬೋಲ್‌'ಗಳು ಬಹು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 
ಬಹೆಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿರುವ, ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಖನಿಜಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಅವು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅವು ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿ 
ಶಿರೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಇರುವುದುಂಟು. 

ಟ್ರಿ ಮೊಲೈಟ್‌ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸೆಂಡ್‌, ಮತ್ತು ಇಟಲಿಗಳಲ್ಲೂ, ಆಸ್ಟಿಕೊ 
ಲೈಟ್‌ ಆಲ್ಫ್ಸ್‌ ನರ್ವತಗಳಲ್ಲೂ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲೂ, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಲೆಂಡಿನ ಹಾರನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌ 
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೬ ತಿ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಜಿಕೋಸ್ಲೊ ೇವಾಕಿಯಾ, ವೆಸೂವಿಯಸ್‌,ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಡನ್ನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ 
ಮಾಗಿ ಜೊಕೆಯುತ್ತ ವೆ. 

ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್‌ಟನೈಟ್ಯ್‌ಹ ಡ್ಲನ್ಫೈಟ್‌ 
ಆಕಿ ಕಿ ನೊಲೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 

ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿನೊಲೈಟ್‌: ಹೇರಳವಾಗಿ 'ಹೊಕೆಯುತ್ತದೆ. 


ಗ್ಲಾಕೋಫೇನ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ: Na (Al,Fe)(S10,),» ಜೊತೆಗೆ 
(Mg,Fe) Si0,, ನಿನಿಧೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ಲಿಕ್‌, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬೋಲ್‌ಗೆ ಸಮೀಪ. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲೂನಾರುಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಣಯುಕ್ತ 
`ರೂಪಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. - 
ಸೀಳು : m (110) ಪರಿಪೊರ್ಣ. 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೂಸದಿಂದ ಅಸಮ, 
ಇದು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6,5. 
ಸಾಪೇಕ್ಲೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3 ರಿಂದ 3.15. 
ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಮುತ್ತು ಸದ್ಯ ಶ. 
ಬಣ್ಣ : ಆಕಾಶನೀಲಿ, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್‌ ನ ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು, ಬೂದು, 


ಒರೆ : ಬೂದುಯುಕ್ತ ನೀಲಿ, ಸ 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಸ ಪ್ರ ಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ 


ಬಹಳ ಜೋರು. 


ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಗ್ಲಾಕೋಫೇನ್‌ ರೊಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳ ಅಂಶನಸ್ತು 

ವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಲಾಕೋಫೇನ್‌ ಸಿಸ್ಟ್‌, ಅಭ್ರಕ ಸಿಸ್ಟ್‌, ಎಕ್ಲೋ 

ಗೈಟ್‌, ಹರಳುರೂಪದ ಹಾಲುಗಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ನ ಶಿಲೆಗಳ” ಅಂಶವಸ್ತು 

ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಅಥವಾ ಜಲಜಶಿಲೆಗಳ ಕೂಪಾಂತರೆದಿಂದ 

(metamorphism) ಜಾಗ ಜು ಅದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಎಪಿಡೋಟ್‌, ಪೈರಾ 
ಕ್ಸೇನ್‌, ಕ್ಲೊ ್ಲೀರೈಥ್‌ ಗಾಕ್ಲಿಟ್‌ ಮುಂತಾದ ಜಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನರೂಸವಾದ ಖನಿಜ.ಆದರೂ ಇದು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಗಃ 


ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಸಿರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ 
ಲಾಯಿತು. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ; ಸ್ಟಿಟ್ಟಿಕ್ಲಿಂಡ್‌, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್‌, 
ಏಷ್ಯಮೈನರ್‌, ಸೈಬೀರಿಯಾ,ಸ್ಟೀಡ್‌ನ್‌,ರಷ್ಯಾ, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
ರೀಜಿಕೈ ೯ (Ricbeckite ) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ Naf (510,),- 
೫651೦, ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಮಾನೋಕ್ಲ್ಲೈಫಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹುದುಗಿರುವ, ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 
ಹೆಕಳುಗಳು. 

ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ (56°) ಸರಿಪೂರ್ಣ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0. 

"ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.4. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂದ ನೀಲಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪು. ಚುರುಕಾದ ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸನನ್ನು ಪಡೆ 
ದಿರುತ್ತದೆ. 

ಡೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾ 
ಸಾಗರದ ಸೊಕೊಟ್ರ ದ್ವೀಸದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಯಸೈೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ. 
ಲಾಯಿತು. . ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಸಿಕ್ಕಾ ಸೋರ್ಚುಗಲ್ಕ್‌ 
ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಕ್‌ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಉತ್ತರ ನೈಜೀರಿಯ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು 
ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಬುಡನ್‌ಗಿರಿ. 


ಕ್ರೋಸಿಡೊಲೈಓ್‌ (ಸೀಲಿಕಲ್ಲಾರು) (Crocidolite) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ರೀಬೆಕ್ಳಟ್‌ನ ನಾರು ಜಾತಿ: 
ಯೆನ್ನೆ ಬಹುದು. 
ಹರಳು: ಮೃವಸ್ಥೆ : ಇದು ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಕಲ್ಲಾರು ಸದೃಶವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ನಾರುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ, ನಾಜೂಕಾಗಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತಿರುತ್ತವೆ 
ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ರಾಶಿರೂಪ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಸದೃಶವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 40. 
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ಸಾಪೇಕ್ಬೆ; ಸಾಂದ್ರತೆ: 3.2 ರಿಂದ 3 3. 

ಕಾಂತಿ: ರೇಸ್ಮೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಮಂಕಾದ ಕಾಂತಿಯೆವರೆಗೆ, 

ಬಣ್ಣ ; ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್‌ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ತೆಳು ಹೆಸುರು, ಚುರುಕಾದ ವರ್ಣ 
ವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈಯೊಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ ನೀಲಿಗಳ 
ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ನರ್ಣಗಳಿರುತ್ತವೆ 

ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ್ಕಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಬೊಲೀ 
ವಿಯಾ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


`ಹೇಸ್ಟಿಂ ಸ್ಸ ಜ್‌ 2 

'ರಾಸಾಯಫಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :: ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾವನ್ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, 
ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಲ್ವಲಿಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವ ಆಂಫಿಬೋಲ್‌ಗಳ ಗುಂಪು. ಇವುಗಳ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು 
ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು, Ca,Na (Fe, Mg), (41,79) (OH), (ಸಿ5೦ 
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಲೀಷಿಯಂಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗು 
ತ್ತವೆ. ಇವು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಂಟೀರಿಯೋ 'ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ. 
ಆರ್ಫ್‌ನೆಡ್ಸೊನೈಹ್‌ 
Ke ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಣಮೂಲವಾದ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು 

ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣಗಳ ಮೆಟಿಸಿಲಿಕೇಟು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 

'ಮತ್ತು ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. Nae, Al (OH), $i ಇದರೆ 
ಫಾರ್ಮುಲಾ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ರಸಿಕ್‌, 

ಹರಳುಗಳು : ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಂತಿದ್ದು » ಅನೇಕ ವೇಳೆ ॥ (010)ಗೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಕೆ 


ಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಸರೂನ. ಕೋನಗಳು ಆಂಫಿಬೋಲ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಅವಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100). 


ಸೀಳು : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ರ (010) ಅಷ್ಟು ನರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರು 
ವುದಿಲ್ಲ. 


ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಇ ಹ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3,44 ರಿಂದ 3.45. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಶುದ್ಧ ಕಪ್ಪು ; ತೆಳು ಹೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ಹಸುರು, 

ಒರೆ : ಆಳವಾದ ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಬೂದು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ತೀರ: ತೆಳುವಾದ ಸಿಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಶವು ಅಪಾರೆ 
ದರ್ಶಕ, ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತ. ಡೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌' ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ 
ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರೋಹಚುಂಬಕ ಗೋಳಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತ ಡಿ ಜ್ಞಾ ಕೆ 
ಯನ್ನು ಹಳದಿಗೆ ಕಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

(೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗಸೀಸ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿ 
ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಅನ್ನುಗಳೊಡನೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ದಕ್ಷಿಣ ಗ್ರೀನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


೫. ಫೈಲೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಯೂ ಶ್ಲೇಸ್‌ (501856) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Be (100) 81೦. 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌. 

ಸೀಳು : ) (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಫರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 7,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.05 ರಿಂದ 3.10, * 

ಕಾಂತಿ; ಗಾಜುಸೆದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ತೆಳು ಹಸುರು ಅಥನಾ ನೀಲಿ, 

ಜೊಕೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ದಕ್ಷಿಣ ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
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೩ಕಿಲ ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕ್ಯಾರಿಂಥಿಯ್ಯಾ ಬನೇರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ 


ಪ್ರೆನೈಜ್‌ (Prebnite) 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 6೩,೩1 (OH),Si,Al ೦ (2) 
ಹರಳು ನೃನಸ್ಥಿ : ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಫಿರಮಿಡಲ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹರಳುಗಳು ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0 (001 ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರು 
ತ್ತವೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ ಟಕ್‌ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ಕಟ ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, 
ಸಾಮಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯ ಹರಳುಗಳ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ, ೭ (001) ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
ಗೂಡಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮುರಿದ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬಹುವೇಳೆ 
ಸಿಪಾಯಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರ್ಯ 
ಗೋಳಾಕಾರ ಮತ್ತು ಹರಳು ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಯುಳ್ಳ ಸ್ಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಸೆ ಟು ರೀತಿಯ 
ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ರಚನೆಯು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಇ ರ 
ಅಥವಾ ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು, ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೆ ಪ್ರೆ ನೈಟ್‌ ಒತ್ತಾದ ಕಣರೂಸದಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟು, 
ಸೀಳು": 0 (001) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
: ಅಸಮ. 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.8 ರಿಂದ 2.95. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದ ೈಶ; ತಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ ಮುತ್ತು ಸದ್ಯ ಶೆ. 
ಬಣ್ಣ ; ತೆಳು ಹೆಸುರು, ಎಣ್ಣೆ ಹಸುರ್ಕ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಬೂದು ವರ್ಣಗಳಿಗೆ 
ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುವೇಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಲ ಟ್ಬಾ ಗೆ ಬಣ್ಣವು ನತಿಸಿಹೋಗುತ್ತ ದೆ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು Td ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, 


ಸರೀಕ್ಷೈಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿ ಥ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನು 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನ 


(೨) ಜ್ಲೋಪೈಫ್‌ ಮುಂಡೆ ಹಿಡಿದಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೩ರ 


ಮತ್ತು ಗುಳ್ಳೆಯಂತಹೆ ಎನಾಮೆಲ್‌ ತರಹದೆ ಗಾಜನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ, 
ಜೆಲಾಜಿನೈಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಸೆಣಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಸ್‌' ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಇದರ ಕಾಠಿಣ್ಯವು ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳ ಕಾಠಿಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿನೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ 
, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಸಾಲ್ಫ್‌, ಜೈಯಬೇಸ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಳ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜವಾಗಿ, ಅನೇಕವೇಳೆ ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳು, 
ಡೇಟೋಶೈಟ್‌, ಸೆಕ್ಟೊಲೈಟ, ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ 4ರ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, 
ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗ್ರಾನೈಟ್‌,ಸೈಯೆಸೈಟ್‌ನೆಯ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಎಪಿಡೋಟ್‌ನೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂಫಿಬೊಳ್ಳಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗೈಟ್‌-. 
ನೆಯ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೊಲ್ಲಸ್ಟೊನೈಟ್‌ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಕೂಪಾಂತರೆ 
ಗೊಂಡ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡಾಲೊಮೈೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮೂಲಧಾತುರೂಪಿ ತಾಮ್ರಡೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ. ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಹಾರ್ಸ್‌ 
ಪರ್ವತಗಳು, ಬಾಡೆನ್‌ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಕೇಪ್‌ಅಫ್‌ ಗುಡ್‌ಹೋಸಪ್‌'ನಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಈ ಖನಿಜನನ್ನು ತಂಡ 
ಕರ್ನಲ್‌ ಪ್ರೆನ್‌ (1790) ಎಂಬುವನ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಖನಿಜಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು 
ಬಂದಿತು. ಕ 
ಗೈರೋಲೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ॥,C2,5;,0,.ಟ,0. & 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌-ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌, 

ಇರುನ ರೀತಿ ; ಬಿಳಿಯ ಶೇಖರಣೆಗಳಾಗಿ, ಪದರಯುಕ್ತ, ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ 
ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು: ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಳಸೀಳು. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ 4. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.34 ರಿಂದ 2.45, 
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ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಐರ್ಲೆಂಡ್‌, ಗ್ರೀನ್‌ಲಾಂಡ್‌, 
ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 


ಅಸೋ ಹಿಲ್ಲೆ ಜ್‌ 

ರಾಸಾಯೆಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : KF.Ca(5i,0,),.8H,0- 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟೆಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಚಚ್ಚ್‌ ಕಾಕಾರದ ಫಿ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು a (100), ಸೆರಿಸುಮಾರಾಗಿ 
ಹ್ರೆಸ್ವವಾಗಿದ್ದು, c (001) "ಅಥವಾ 0 ಮತ್ತು p (111) ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತನೆ 
ಮತ್ತು ಘನನನ್ನೊ [A ಕ್ಯೂಬೋ ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರನ್ನ ನ್ನೋ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲಘು 
ಪಿರಮಿಡಲ್‌ p (111); ಮತ್ತು ೩ | ಜೂತೆ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಷ್ಟಾಗಿ 
€ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ತೆಳು ಆಗಲ ಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ೦ ಮುಖಗಳು 
ಬಹುವೇಳೆ ಒರಟು, ೩ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆಡಳಿ ಉದ್ದುದ್ದ ವಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತದೆ, p ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಸಮ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ ಮತ್ತು ತೆಳುಪದರ ರೂಸ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತವಾಗಿಯೂ 
(concentric radiated) ಇರುತ್ತದೆ.. 

ಸೀಳು : ೦ (001) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣ; m (110) ಅಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರು 
ವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ್ಮ 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.5 ರಿಂದ 50. 

ಸಾಸೇಕ್ಸು ಸಾಂದ್ರತೆ : 2,3 ರಿಂದ 2.4. 

ಕಾಂತಿ : € ನ ಕಾಂತಿಯು ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, 3 ಮಿಕ್ಕ ಮುಖಗಳು ಗಾಜು ಸದ್ಭ ಶೆ. 


: ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಬೂದು; ಸಾ ವೇಳೆ ಹಸುರ್ಕು ಡಿ 
ತ್ಕ ನ ಕೆಂಪುಛಾಯೆ, ಮಾಂಸಗೆಂಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ. ಫಸರೊನವಾಗಿ ' ಸರಿಸಮಾರು 
ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಪದರಗಳು 
ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮ ದೊಡನೆ ಶ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ಕುವಾತಹ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


(ತ್ರಜ್ಲೋ ಫೈನ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಪದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಎ೪೧ 


ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ವೈಯೊಲೆಟ್‌ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಂತರ ಬಿಳಿಯ ಕೋಶಾಕಾರದ 
ಎನಾಮೆಲ್‌ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಚಿರೂಪದ ಸಿಲಿ 
ಕವು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಟೆಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ಆಕಾರ, ಚಚ್ಛೌಕವಾದ ಪ್ರಿಸಮ್‌, 
ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡ್‌, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಳಸೀಳ್ಕು ಆ ಮೇಲ್ಮೆ $ನೇಲೆ ಮುತ್ತು 
ಕಾಂತಿ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಡೇಟೋಲೈಟ್‌, ನೆಕ್ಟೊಲೈಟ್‌, ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಸಖನಿಜನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾನೈಟ್‌, ನೆಯ್ಸ್‌ ಇತ್ಯಾ 
ದಿಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳೆಂದರೆ, ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಹಾರ್ಸ್‌ಪರ್ವತಗಳು, ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, 
ಐಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾರತದ ಲೊನಾಲಿ ಮತ್ತು ಪೂನ, ಪಶ್ಚಿಮ 
ಘಟ್ಟಗಳು, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನೋವಸ್ಫೋಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನೆಗಳು. 

ಅಭ್ರಕ ವಿಭಾಗ : ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. 

(1) ಅಭ್ರಕ ಗುಂಪು (11) ಕ್ಲಿಂಟೋನೈಟ್‌ ಗುಂಪು (111) ಕ್ಲೋಕೈಟ್‌ ಗುಂಪು. 
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಭ್ರಕ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಳಸೀಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಳು ಪದರಗಳನ್ನು 
ಕೊಡುನಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. 

ಈ ವಿಭಾಗದ ಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತನೆ.ಅಭ್ರಕಗಳು 
ಸುಮಾರಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5%ನಷ್ಟು, ಕ್ಲೋಕೈಟ್‌ಗಳು 10 ರಿಂದ 13%ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು 
ಹೊರಗೆಡವುತ್ತನೆ. 

ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಜಾತಿಗಳೆಂದಕೆ, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ 
ವಿಭಾಗ, ಬಾಲ್ಸ್‌ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾವೊಲಿನ್‌ ನಿಭಾಗ, 

ಅಭ್ರಕ ಗುಂಪು : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈಸಿಕ್‌. i 

(1) ಮಸ್ಕೋ ವೈಟ್‌ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಅಭ್ರಕ H,KA1(Si0,),: 

(1) ಪ್ಯಾರಗೊನೈಟ್‌-ಸೋಡಿಯಂ ಅಭ್ರಕ ಗಸ೩],(810,),. 

(111) ಕೆನಿಜೊಲೈಟ್‌- ಲಿಥಿಯಂ ಅಭ್ರಕ-(OH.F),KL3AS;,0,,, 

(iv) ಜಿನ್‌ವಾಲ್ಮೈಟ್‌--ಶಿಥಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ. ಅಭ್ರಕ, 
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iD ಸಿವರಹಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(೪) ಜೈಯೊಟ್ಟಿಟ್‌- ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಕಬ್ಬಿಣ ಅಭ್ರಕ,K (Mg,Fe), 
(ALFe) (61ಲ್ಕ. 

(1) ಸ್ಲೊ ಗೋಪೈಟ್‌ —ಮ್ಯಾಗ್ಲೀಷಿಯೆಂ ಅಭ್ರಕ-. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಫ್ಲೋರಿನ್‌ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನ ಬೇಕು. 

(೪11) ಲೆಪಿಡೋನಿಲೇನ್‌ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಭ್ರಕಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವಿರುತ್ತದೆ. 


ಮುಸ್ಕೋವೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ರಕ ಪೊಟಾಷ್‌ ಅಭ್ರಕ. ಬಹು 
ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯು ಮತ್ತು ಪೊಟಾಸಿಯಂಗಳ ಫೈಲ್ಗೊ (ಸಿಲಿಕೇಟು. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಳ್ಲೈಸಿಕ್‌. 

ಇರುನ ೭೯3 : ಹರಳುಗಳು"ಅಭ್ರಕಸೂತ್ರ'ದ ರೀತ್ಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಅವುಗಳ ರೂಸಕೇಸೆಯು ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಮಟ್ಟಿಕ್ಷೇತ್ರ 
ಕೋನಗಳು 609 ಅಥವಾ 1200 ಇರುತ್ತವೆ. ಜೋಡಣೆ, ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರ 
ವಾಗಿದ್ದು ಚೂಪಾದ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒರಟಾಗಿದ್ದು, ಸಮತಲವಾಗಿ ಗೀರು ಗೀರುಗಳಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ತೆಳುನದರ 
ಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದು, ಅವು ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರ 
ದೆಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಕೆ ರಾಶಿರೂನ 
(scaly massive) ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಗೂಢೆಹೆರಳುರೂಪ ಮತ್ತು 
ಒತ್ತಾದ ರಾಶಿರೂಪಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ` ; 


ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಇದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೀಳಿನ ಮಟ್ಟಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ತೆಳುಪದರಗಳು ಬಳುಕುವಂತಿದ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಲಾಸಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಇ ನಿ 
ಇದು ಬಹಳ ದೃಢೆವಾಗಿದ್ದು, ಮುಟ್ಟಲು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2.25, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ :' 2.76 ರಿಂದ 3,0. 


ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ದಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕ 

ೈ ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ಕೀಷ್ಮೆ 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರೆಹಿತ್ತ ಬೂದು, ಕಂದ್ಕು ರೋಮಕಂದು, ತೆಳುಹೆಸುರು ; 

ನೈಯೊಲೆಟ್‌, ಹಳದಿ, ಮಂದ ಹಿಪ್ಪೆ ಹೆಸುಕು, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು. 
ಇರೆ: ವರ್ಣರಹಿತ, ಸ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗೆಳು ೩ಳ್ಳೂ 


ಪಾರೆದರ್ಶಕೆತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣ, ಕೆಲವು ಆಳವರ್ಣದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣ 
ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : (1) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸ್ಯೊವೈಟ್‌. 

(11) ಡ್ಯಾಮೂಕೈಟ್‌: (ಅ) ಮಾರ್ನರೋಡೈಟ್‌ (ಆ) ಗಿಲ್ಬಕ್ಟ್ಟಟ್‌(ಇ) ಹೈಡ್ರೋ 
ಮಸ್ಕೊವೈಟ್‌ (ಈ) ಸೆರಿಸೈಟ್‌ (ಉ) ಆಂಕೋಸೀನ್‌ (ಊ, ಪಿನೈಟ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨ ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂಜಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಳುಪಾಗಿ, ತೆಳು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿ 
ಬೂದು ಅಥವಾ ಹೆಳದಿ ಗಾಜನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಂಗ 
ನೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಅಸರೂಸವಾಗಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

(೪) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೫) ಆಲ್ಭಲಿಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ವಿಭಚಿತವಾಗು' 
ತ್ತಜಿ. 

ಜೊನೆಯುನ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಅಭ್ರಕಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಲಾ ಮಸ್ಟೋವೈಟ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 
. ವಾದುದು, ಅದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟುಯುಕ್ತ 
ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸೈಯನ್ಸೈಟುಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಫೆಲೈಟ್‌-ಸೈಯನೈಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಗ್ನಿಸರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದು. ಅನರೊಪ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹು 
ವೇಳೆ ಬೈಯೊಟಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ಸನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಭ್ರಕ ಹಿಸ್ಟು 
ಗಳ್ಳು ಫಿಲ್ಲೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಲೆಗಳ ಅನಶ್ಯ ಅಂಶವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, 
ಅದಕೊಡನೆ ಬೈಯೊಟೈಟ್‌ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ನೆಯ್ಸ್‌ ನಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಶಿಲೆಗಳ 
ಸ್ಪರ್ಶೆ ಪ್ರಜೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಹರಳೀಕರಿಸಿದ ಆರ್ಥೊ (ಕ್ಲೇಸ್‌ 
ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌, ಆಲ್ಬೆ ರ್‌ ಆಸಟ್ಟಿಟ್‌, ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌್‌, ಗಾರ್ನೆಟ್‌, ಬೆರಿಲ್‌, ಕೊಲಂಬೈಟ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಮಸ್ಕೊನೈಟ್‌ ಬಹುವೇಳೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮೂಲವುಳ್ಳ ಖನಿಜ. 

ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾದ ಜಾತಿಯ ಖನಿಜ. ಅದು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ 
ಸ್ಲಳಗಳೆಂದರೆ, ರಷ್ಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಅಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, 
ಸೆಕೆಂಡ್‌, ಪೂರ್ವ ಆಶ್ರಿಕ್ಕಾ ಬಂಗಾಳ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

೧0 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಯೊವೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇವು : 
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ಕಳಳ ನಿವರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ,ಕಲ್ಲೂರು, ಮತ್ತು 
ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಯಾ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್‌, ಮಾಂಫಿರ್‌ ಮತ್ತು 
ಭಾಗಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು; ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಬನಸ್ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬರೋಡಾ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ಸಂಚಮಹಲ್‌' ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಬರ್‌ಕಾಂತ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರ, ಅಲಿಪ್ಸೆ 
ಮತ್ತು ಕ್ವೀಲಾನ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಚಿನಾಪಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ; ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲಫಾಬ್‌ 
ಮತ್ತು ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲವು ಭಾಗಗಳು; ರಾಜಾಸ್ಥಾನ 
ದೆಲ್ಲಿ ಭಿಲ್ವಾರ, ಉದಯಪುರ, ಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಟೋಂಕ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಉತ್ತರ 
ಪ್ರಜೀಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಖಲ್‌, ಕುನೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. 

ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭ್ರಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟನ್ನು ಭಾರತವು ಪೂರೈ 
ಸುತ್ತದೆ. 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ಅಭ್ರಕವು ವಿದ್ಯುದುನಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವಸ್ತುವಾಗಿ 
(insulating material), ಒಲೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಅಡಹ್ಯೆ 
ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ (೩07-1078718016 178868೩1) ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಭಜಿತ ಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ (divided te) ಶಾಖದ ಅವಾಹೆಕವಾಗಿ ( ೫೦೩- 
€ಂnduಂtಂr) ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಯೊಡನೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಫೆರ್ಷಣ ನಿವಾರಕ 
ವಾಗಿ ( 1ಬbಸcant ) ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 


ಪ್ಯಾರಗೊನೈಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸೋಡಿಯಂ ' ಅಭ್ರಕ, ಮಸ್ಟೋವೈಟ್‌ನ 
ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ವೈಯಿಸುವಂತಿರುತ್ತಡಿ, ಔN21,(5i0,),. 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಸೊಗಸಾದ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಹೆಕ್ಕೆಗಳು ; ಇದಲ್ಲದೆ ಒತ್ತು 
ಜೋಡಣೆ, 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ; 2.78 ರಿಂದ 2.90. 
ಬಣ್ಣ : ಹಳದ್ಕಿ ಬೂದು, ಹಸುರು. 


- ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ಪಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ೦ಡ್‌, ಕೊ ನಿ ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ನೋವ 
ಸ್ಫೋಷಿಯ್ಮಾ 2 ಭ್ಯ ನಿ 


ಲೆಪಿಡೊಲೈಡ್‌ (ಲಿಫಿಯೆ ಅಭ್ರಕ) 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ (OH,F),K 714[5ಲ್ಧಿ. 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗುಂಡಾದ ಕೊನೆಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
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Fy 
Gea amiss 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೩೪೫ 


ವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿ; ಮೈಕಾನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹರಳು 
ಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ, ತ್ರಿವಳಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ಸೀಳುಸಾ 
ತಟ್ಟಿ ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದ ಹೆಕ್ಕೆ-ಕಣರೂಸ (ಒರಟು ಅಥವಾ 
ನಯ) ವ್ರಳೃದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

` ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು, ಬಹೆಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.8 ರಿಂದ 3.3. 

ಕಾಂತಿ : ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು, ನೈಯೊಲೆಟ” ಬೂದು ಅಥವಾ ಲೈಲಾಕ್‌, ಹಳದಿ, 
ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಸೆಗೆಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದೆ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
` ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರಿನ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

(೨) ಜ್ಲೋಷೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ, ಕರಗಿ, 
ಬಿಳಿಯ ಅಥವಾ ಬೂದು ಗಾಜನ್ನು (ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರೋಹೆಚುಂಬಕವಾಗಿರುವ) 
ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕರಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ನೇರಿಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸು 
ತ್ತೆ, 

(೩) ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಕಶ್ಮಲ ನಿನಾರಕಗಳೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ 
ನೀಸ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

(೪) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಧಾಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿತ 
ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

(೫) ಕರಗಿದ ನಂತರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗು 
ವ್‌ ಈ 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾನೈಟುಯುಕ್ತ ಸೆಗ್ಮಚ್ಛಿಟುಗಳ 
ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಥಿಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌ಗಳು, ಆಂಬ್ಲಿ 
ಗೊನೈಟ್‌, ಸ್ಫೋಡುಮಿನ್‌' ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುನೇಳೆ 
ಮಸ್ಕೊವೈಟ್‌ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ 
ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಮೊರೇ 
ನಿಯಾ ಸ್ಯಾಕ್ಟೊನಿ, ಎಲ್ಸಾ ದ್ವೀಸ್ಕಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌,ಮತ್ತು ಸೆಂಯುಕ್ಷಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
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PANE: 


೩೪೬ ವಿನರೆಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಉಪಯೋಗ : ಲಿಥಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಆಕರ. 


ಜೈಯೊಟೈ ರ 

ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : H,K(Mg,Fe); 4151೦. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈಸಿಕ್‌ ; ಹೆಸಿರ್ಹಾ ಂಬೋಹೀಶ್ರಲ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರ ಅಥವಾ ಕಿರು ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ಟರ್‌. 

ಅವಳಿಗಳು : ಅಭ್ರಕ ನಿಯಮದಂತೆ, ಅವಳಿಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 0 (001)ಕ್ಕೆ ಲಂಬ 
ವಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಪ್ರಜೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪಸರಿತ ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ 
ನೆಲವು ಸಲ ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ರಾಶಿಕೂಪ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು, ತುಂಬ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2,5 ರಿಂದ 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸು ಸಾಂದ್ರತೆ : 2,7 ರಿಂದ 3.1. 

ಕಾಂತಿ : ಹೊಳೆಯುವ ಕಾಂತಿ, ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೆ ಳೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 
ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಲಘು ಲೋಹ ಸದೃಶ; 
ಅಡ್ಡ ಡ್ನ ಮೇಲ್ಮೆ ಗಳು ನಯವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಜು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಪ್ಪು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಂದವಾದ 
ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಳಗಪ್ಪು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತೆಳು ಪದರಗಳು ಕೂಡ ಆಳಗಪ್ಪು; ತೀರ ತೆಳು 
ವಾದ ಪದರಗಳು ಹಸುರು, ರಕ್ತಗೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ; ಅಲ್ಲಜಿ ತೆಳು ಹಳದಿಯಿಂದ 
ಮಂದಕಂದು ; ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಿಳುಪು. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 

ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಮೀರಾಕ್ಸೀನ್‌ (೨) ಆನೋಮೈಟ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ತೆರೆದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಫ್ಲೋರಿನ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, 

(೩) ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಕಶ್ಮಲ ಫಿವಾಕಕಗಳೊಡನೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ತೋರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 
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(೪) ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

(೫) ಬ್ಲೊ ್ಲಪೈಸ್‌ ಮುಂಡೆ ಬಿಳುಪಾಗಿ, ತೆಳು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೬) ಸಲ್ಫೂ ಕಿರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗಿ ಸಿಲಿಕನನ್ನು 
ತೆಳು ಹೆ ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ; ಮಂದ ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ, ಅಭ್ರಕ 
ಯುಕ್ತ ರಚನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಏಕ ಅಕ್ಷೀಯತೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೈಯೊಟೈಿಟ್‌ ವಿನಿಧ ಜಾತಿಯ ಅಗ್ಲಿಶಿರೆಗಳ 
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಂಶವಸ್ತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಗ್ರಾನ್ಸೆಟುಗಳು, 
ಸೈಯನೈಟ್‌, ಡೈಯೊಕ್ಕೈಟ್‌ ಮುಂತಾದೆ ರಾಶಿರೂಪಿಕಣಯುಕ್ತ ಬಗೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಅನರೂಪವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಮಟ್ಟಿ ಟುಯುಕ್ತ ನಾಳ 
ಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. “ಅಲೆ ಇದು ನೆಯ್ಸ್‌ ಗಳ್ಳು ಹಿಸ್ಟ್‌ ಗಳು ಮುಂತಾದ 
ಅನೇಕ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಸಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಉತ್ಸನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತ ಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು 
ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾಂತರಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.ಇದು ಆಗೈಟ್ಸ್‌, ಹಾರನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌, 
ಸ್ಥಾಪೊಲೈಟ್‌, : ಗಾಕಿ ಟ್‌ ಮುಂತಾದ ಖನಿಜಗಳ ಮಾರ್ಪಾಟು ವಸ್ತು ವಾಗಿಯೂ 
ಇರುವುದುಂಟು, ಕೆಲ ವೇಳೆ ಇದು ಮಸ್ಕೊವೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೂ ಇರುವುದುಂಟು. 

ಬೈಯೊಟ್ಟಿಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ವೆಸೂನಿಯಸ್‌, 
ಸೊಮ್ಮಬೆಟ್ಟ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ರೈನ್‌ಲಾಂಡ್‌, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಫ್ಲೋಗೋಪೈ ಟ್‌ (Phlogopite) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : K,Mg(0),51A1,0,. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀ 
ಸಿಯಂ ಅಭ್ರಕ, ಬೈಯೊಟ್ಟಿಬ್‌ಗೆ ಹೆತ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಿ, ಆದರೆ ಸ್ನ ವೇ ಕಬಿ ನಿಣವನ್ನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕೆ ಲ್ಲಾ ಅಭ್ರ ಕಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪ್ರಧಾನ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನ ರಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರಿನ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌. ರೂಪ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಯೊ 
ಟೈಟ್‌ಗೆ ಸಮೀಪ. 

ಹರಳುಗಳು, ಪ್ರಿ ಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು ,ಚೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತ ವೆ; ಬಹುವೇಳೆ ಅವು 
ದೊಡ್ಡ. ದಾಗಿ ಒರಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ತೆಳು ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿಯೂ, ತಟ್ಟಿ ಗಳಾಗಿಯೂ ಇರು. 
ತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು ಬಹು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ತೆಳು ತಗಡುಗಳು ದೆ ಸೈಢ 
ವಾಗಿಯೂ, ಸ್ಥ ತಿಸ್ಕಾ ಪಕ (61೩5(10) ವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ, 


ಗ 2, py ರಿಂದ 3.0, 
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ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.78 ರಿಂದ 2.85. 

ಕಾಂತಿ ; ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, ಬಹು ವೇಳೆ ಲಘುಲೋಪೆ ಸದೃಶ (ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೆ 
ಮೇಲೆ). 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂದು ಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, 
ಜೊತೆಗೆ ತಾಮ್ರರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ತೆಳು ಕಂದು 
ಯುಕ್ತ ಹಳದಿ ಹೆಸುರು, ಬಿಳಿ, ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಣ್ಣ ದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಫ್ಲೋಗೋಪೈೆಟ್‌  ಹೆರಳುರೊಸದ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು 
ಅಥವಾ ಡಾಲೊಮೈೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲೂ ಇರುವು 
ದುಂಟು, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ. ಅದು 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪೈರಾಕ್ಸೀನ್‌, ಆಂಫಿಬೋಲ್‌, ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ 
ಇರುವುದುಂಟು. ಅದು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಅಂಶ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ, 
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ಗೀಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳೆಂದರೆ, ರುಮೇಸಿಯ್ಯಾ, ಸ್ಟಿಟ್ಟಿಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಟಲಿ, ಫಿನ್ಸೆಂಡ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಸಿಲೋನ್‌ 
ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ. 
ಲೆಸಿಜೋಮೀನೇನ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬೈಯೋಟೈಟ್‌ಗೆ ಸಮೀಪವಾದ ಖನಿಜ. 
ಆದರೆ ಫೆರಿಕ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.1. 

ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪೆ, ಕಂದು, 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಲೆಪಿಡೋಮೀನೇನ್‌ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣ 
ವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಗ್ರಾನೈಟುಗಳು, ಸೈಯ 
ನೈಟುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಫೆಲೈಟ್‌ ಸೈಯನೈಟಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ಯುಕ್ತ 


ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಗೆರೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಸೋಡ ಆಂ 
ಬೋಲ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಇದು ಜೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಪೀಡನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ, ನಾರ್ನೆ, ಬ್ಲೆಂಡ್‌, 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 
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ಕ್ಲಿಂಬೋನೈಹ್‌ ಗುಂಪು 
ಮಾರ್ನಕೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ; Ca Al(OH), $i,A1,0,,: 
ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌, 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಅಸರೊಪವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಆಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸುವ ಪದರೆಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ; 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೆಕ್ಕೆರಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು,ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪದರಗಳು ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತನೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯಃ 3 5 ರಿಂದ 4.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.99 ರಿಂದ 3.08. 
ಕಾಂತಿ: ತಳದ ಕಾಂತಿ, ಮತ್ತು ಸದೃಶ ; ಅಡ್ಡಮುಖಗಳ ಕಾಂತಿ ಗಾಜುಸದ್ಭಶ. 
ಬಣ್ಣ: ಬೂದು, ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ನಸುಗೆಂಪು, ಹಳದಿ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
, ಫೀಡುತ್ತದೆ. p 
(೨) ಬ್ಲೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಬಿಳುಪಾಗಿ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
(೩7. ಕುದಿಯುವ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರಿಕ” ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಿ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ, 


ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋರಂಡಂ ಜೊತೆಗೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ 
ರೂಪವಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲೋಕೈಟ್‌ ಹಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೊರೆಯುವ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಏಷ್ಯಾಮೈನರ್‌, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
- ಇಟಲಿ, ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಸೈಬರ್ಬೈಹಿ್‌ (Seybertite) 
ರೌಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಭಾಗಶಃ H (Mg,Ca), A], 5್ತ೦ಿ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೊಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 


ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೈಯೊಟೈಟ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರ, ಅಲ್ಲದೆ ಸದರಯುಕ್ತ ರಾತಿಕೂಸ್ಯ ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ಸದರಯುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ರೂಪ 
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ಗ ವಿನರೆಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸೀಳು : ತಳಸೀಳ್ಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಚನೆ, ಪತ್ರೆರೊಸ, ಅಭ್ರಕ 
ಯುಕ್ತ. ಪತ್ರಗಳು ( 1811186) ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 4 ರಿಂದ 5.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸು ಸಾಂದ್ರತೆ : 3 ರಿಂದ 3.1. 

ಕಾಂತಿ : ಮುತ್ತು ಸದೃಶ್ಯ ಲಘು ಲೋಹೆ ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಹಳದಿ, ತಾಮ್ರಗೆಂಪು, 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಲಘು ಹೆಳದಿ ಅಥವಾ ಬೂದು. ನರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೀಣ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 

(ತ) ಜ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಪುಡಿರೂಪದಲ್ಲಿಕುವಾಗ ದಟ್ಟಿವಾಡ ಆಮ್ಲ ಗಳೊಡನೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳ 


ಗಾಗುತ್ತದಿ, 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಊರಲ್‌" ಪರ್ವತಗಳು, ಇಟಲಿ. 


ಕೊ ಮಗೆ (Chloritoid) 

ರಾಸಾಯೆನಿಳ ಸ:ಯೆಣ£?:5 1 Fe Al (೦೫), Si AlO,. 

ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ ; ಮಾನೋಕ್ಸೈೈನಿಕ್‌ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಅಸರೊಪವಾಗಿ ಸ್ಸ ಸ್ಟ ವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟ್ಟುಜಾಕಾರೆದ ರೂನಕೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ರ ಅನೇಕವೇಳೆ 
ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹರಳಗಳು ಗುಲಾಬಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿರುತ್ತ, ಥೆ, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಟಾದ ಪತ್ರ ತ್ರರೂಪವನ್ನೂ, ರಾತಿರೂನನನ್ನೂ "ಇಶೆದಿರುತ್ತ ವೆ; 
ಸತ್ರ ಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಗ್ಗಿ ಕುತ್ತ ವೈ ಭಂಗುರವಾಗುತ್ತ ವೆ. 'ಅಲ್ಲಣೆ 
ತೆಳಹೆಕ್ಕೆಗಳಂತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹಲಗೆಗಳಂತಿದ್ದು ಶಿೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 
ಪಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ತಳಸೀಳು. ಆದರೆ ಅಭ್ರಕಗಳಲ್ಲಿಯಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ತೆಳುಪಡರಗಳ್ಳು ಭಂಗುರ; 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.5, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.26 ರಿಂದ 3.57. 
ಬಣ್ಣ ; ಮಂದ ಬೂದು, ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಬೂದು, ಹಸುರುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು, 
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ly, 
ಹರ್‌? 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ತಟ, 


ಬೂದುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪೆ. ಅನೇಕವೇಳೆ ತೆಳುತಟ್ಟಿಗಳು ಹುಲ್ಲುಹಸುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ` ಶಿ ಕ 
ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬೂದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುರುಯಕ್ತ. 
ಕಾಂತಿ : ಸೀಳುಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಾಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. ಚುರುಕಾದ ವರ್ಣ 
ವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಎ 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ನಿಷ್ಯಾಮೈನರ್‌, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಮಿಚಿಗನ್‌, ಕ್ವಿಬೆಕ್‌ ಮತ್ತು ಲೀಡ್ಸ್‌. 


ಕ್ಲೋರೈಟ್‌ ಗುಂಪು 

(೧) ಪೆನ್ನಿನೈಟ್‌-M,(OH)5i,0,> Mg,AI(OH),Si,A10, 

(೨) ಕ್ಲಿನೋಕ್ಲೋರ್‌M೩1(OH)5i,A1,0,, 

(೩) ಪ್ರೋಕ್ಲೋಕೈಟ್‌-M(OH),510, < Mg,Alf{(OHy,Si,A1,0 
ಪೆನ್ನಿನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಿ ನೋಕ್ಲೋರ್‌ ನಂತೆಯೇ, 
H,(Mg,Fe),A1,Si Ao) 18° 

ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ಗೋಚರಕ್ಕೆ ರ್ಹಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹುಸಿ 
ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರ ಲ್‌ ಮತ್ತು ಮಾನೋಕ್ಸ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಇರುನ ರೀತಿ : ರ್ಹಾ ಉಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌, ನೆಲವು ವೇಳೆ ಮಂದವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟೀ 
ಯಾಕಾರವಿದ್ದು (001) ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ಕಡಿದಾದ ರ್ಹಾಂಜೋಹ್ಕಿ 
ಡ್ರಲ್‌ ; ಅಲ್ಲದೆ ತುದಿಗೊಳ್ಳುವ ಆರು ಭುಜಗಳ ಹಿರಮಿಡ್ಲುಗಳು.ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ಕಲ್‌ 

ಬು 

ಮುಖಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 0 (001), c(001) ಕೈ 
ಲಂಬವಾಗಿ ಹರಳುಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಉಬ್ಬಿದ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಕ್ಕೆಗಳ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲಜಿ ನಿಗೂಢ ಹರಳು 
ಕೂಪನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು ; ೦ (001) ಬಹು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ತೆಳುನಡರಗಳು ಭಂಗುಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಸು ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.6 ರಿಂದ 2.85. 
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೩೫೨ ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಕಾಂತಿ : ಬಿರುಕಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಾಂತಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ; ಅಡ್ಡತಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದು 
ತ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, 
ಾ ಪಜೆ ಸೈ ಹೆಸುರಿನಿಂದ ಹಸ್ಸೆಹೆಸುರು ; ಅಲ್ಲದೆ ವೈಯೊಲೈಟ್‌, ನಸುಗೆಂಪು, 
ಮು `ನೊಮಯುಕ್ತ ಇ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ; ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂನ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ಗ್‌ ವರ್ಣ 
ವಿನ್ಯಾಸ. 
ಬಗೆಗಳು : ಪೆನ್ಸಿ ಕೈಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆ ಕೆ ಕ್ರಿಕ್ಕಿಟ್‌, ಕೋಡೋಭೈಲ್ಲೆ ರ್‌ ಕೋಡೋ 
ಕ್ರೋಮ್‌, ಸ್ಯೂಶೋ ಫೈಟ್‌, 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡು 
ತ್ತದೆ. 


ಿ 


ಕಷ್ಟ ದಿಂದ ಕರಗುತ್ತವೆ. 


(೩) ಕಶ್ಮಲನಿವಾರಕಗಳೊಡನೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಗಳೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 


ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 

(೪) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಅನ್ನು 
ದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಡೇಶಗಳು : ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸಿಂಡ್‌, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ ಸಂಯುಂಕ್ತ 
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಂಡ್‌. 
ಕ್ತಿ ನೋಕ್ಲೋ ರ್‌ (Clinochlore) 

ಠಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಗ, Mg, Al, Si,0,,. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಸಟ್ಟುಜಾಕೃತಿಯೆಲ್ಲಿಯೂ, ಅನೇಕವೇಳೆ c(001)A 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲಸಟ್ಟ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


ಅನಳಿಗಳು : ಫೆನ್ಸಿ ಕೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರನಂತ ರಾತಿರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒರಟು ಹೆಕ್ಕೆಕಣ 
ರೂಪದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣರೂಪದವರೆಗೂ, ಮಣು ು ಕೂನವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : (001) ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಕುತ್ತದೆ. ತೆಳುಸದರಗಳ ಬಳುಕು 
ವಂತಿದ್ದು, ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿ ತಿಸ್ಮಾಸಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2.5, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.65 ರಿಂದ 2.78, ' 
ಕಾಂತಿ : ಸೀಳು ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 
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(ಅ) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಪದರಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು , 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ತೀ 


ಬಣ್ಣ : ಆಳವಾದ ಹುಲ್ಲು ಹಸುರಿನಿಂದ ಹಿಪ್ಸೈೆಹೆಸುರು ; ತೆಳುಹೆಸುರಿಸಿಂದೆ 
ಹೆಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ; ಅಲ್ಲದೆ ಗುಲಾಬಿಕೆಂಪು. 

ಒರೆ : ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪಿನಿಂದ ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವು ಅಷ್ಟೇನೊ 
ಜೋರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಗೆಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಲಿನೋಕ್ಲೋರ್‌, ಲ್ಯೂಟಿನ್‌ ಬಕ್ಲಟ್ಸ್‌ 
ಕೋಟ್ಟುಬೆಯ್ಸ್‌, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ಯುಕ್ತ ಕ್ಲಿನೋಕ್ಲೋರ್‌ ಮತ್ತು ಸೆರಿಡನೈಟ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; (೧) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫೋಕ್ಸೆಪ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಬಿಳುಪಾ 
ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗಿ ಬೂದುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಮುದ್ದೆಯಾಗು 
ಹ್‌ (೩) ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ ನೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ. 

(೪) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಜೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಟ 
ರ ೦ಡ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಪ್ರೋಕ್ಲೊ (ಕೈಟ್‌ (Prochlorite) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿ ನೋಕ್ಲೊ (ರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾನನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೆರಸ್‌ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 

ಇರುನ ರೀತಿ: ಆರುಮುಖಗಳ ಅಗಲ ಸಟ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳು. ಪಕ್ಕ 
ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಲವಾದ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹರಳುಗಳು 
ಅನೇಕವೇಳೆ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುತ್ತನೆ. ಹೊರ ವಿಸ್ತರಿತ್ತ ಬೀಸಣಿಗೆ 
ಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಪ್ಕ 
ಪತ್ರರೂನ ಅಥವಾ ಕಣರೂಪವನ್ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ = 1 ರಿಂದ 2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.78 ರಿಂದ 2.96. 

ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತೀರೆ ತೆಳುವಾದ ಪತ್ರಗಳು 
ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಂತಿ : ಸೀಳುಮೇಲ್ಮೈಯ ಕಾಂತಿಯು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶವಾಗಿಕು 
ತ್ತದೆ. 
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ರ್ಜಾದಾನತನತರಾರ್ರಾಹ್ಸಗಗರ್ರಾರರ್‌ 3ರ , ] 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
5೩೮ 


:- ಹೆಸುರು, ಹುಲ್ಲುಹಸುರು, ಹಿಸ್ಸೆ ಹೆಸುರು, ಕಪ್ಪುಯುಕ್ತಹೆಸುರು; ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ರ ವಾಗಿ, ನ ಬೆಳಕೆನಿಂದಾಗಿ ಕಲವು ವೇಳೆ ಕೆಂಪು. 
ರಹಿತ ಅಥವಾ ಹಸುರು: 
ತ್‌ ಸ ವೈ ಸ್ಥಿ ತಿಸ್ಥಾ ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವರ್ಣ 
ವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತ ದೆ. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಆಲ್ಫ್ಸ್‌ ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸಿಂಡ್‌, ಇಟಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಥಿ ಸ್ವೀಡನ್‌, ಸ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳು. 


ಸರ್ಪೆಂಭೈನ್‌ ಮತ್ತು ಟಾಲ್ಕ್‌ನಿಭಾಗೆ 

ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ 
ಠಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮ್ಯಾಗ್ಗಿ ಗ್ರೀಸಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌, ೫ Me, 5 51, ಲ್ಕ. 

` ಹಠಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಸ್ಪಷ್ಟ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪತ್ರರೀತಿಯಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ. ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಭೇಪ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ 
ನಾರುಯುಕ್ತ ವಾಗಿದ್ದು, ನಾರುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿ 
ರುತ್ತಜಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಾರುಗಳು ಬಳುಕುವಂತಿರುತ್ತ ವೆ ಅಥವಾ ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮನಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತ ವೈ 
ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಯುಕ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಅಸ್ಪ ಸ್ಪೃಶ್ಯ 'ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಹೆರಳು ಕೂನದ 
ವರೆಗೆ ವಿವಿಢ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಕಸದೃಶವಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಆಕಾ 
ಕೆರಹಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದುಂಟು, ಎ 

ಸೀಳು : (010) ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೆ ಕ್ರೈಸೊಟ್ಟಿಲ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ ಟಕ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಬಿರಿತ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸಿಗುರುಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತ. ಡೆ. 
ಮುಟ್ಟಲು ನಯವಾಗಿರುತ್ತ ದೈ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಜಿಡು ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 4.0, ಆನರತರ 5.5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.5 ರಿಂದ 2.65. ಕೆಲವು ನಾರುಯುಕ್ತ ಬಗೆಗಳು 2.2 


ಸ ರಿಂದ 2. 3 ನ ಸಾ. ಸಾಂ. ಯನ್ನೂ ಕೆಟಿನಲೈಟ್‌ 2.36 ರಿಂದ 2.55 ರಷ್ಟು ಸಾ. 


ಕಾಂತಿ; ಹು ಸೆದೈಶದಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ್ಯ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ್ಯ ಮಣ್ಣು 
ಸದೃಶ್ಯ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿಸಿನ್‌ನಂತೆ ಅಫವಾ ಮೇಣದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೀ ಕಣ. 
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ಈ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಶಿ ೩೭೧) 


; ತೆಳುಹೆಸುರು, ಕಪ್ಪು ಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು, ಎಣ್ಣೆ ಹೆಸುಕ್ಕು ಸಿಸ್ಕಿನ್‌ ಹಸುರು. 
ಡ್‌್‌ ಕೆಂಪು, ಕಂದುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ. ಯಾವ ಬಣ್ಣ ವೂ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರ ಹೆತ್ತಿರ ಬಿಳುಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಗೆ 2 ಒಡ ಸಲ್ಪಟ್ಟಾ ಗೆ ಎಷ್ಟೊ €. 
ವೇಳಿ ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಬೂದುಬಣ್ಣ ವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ: ಬಿಳುಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ; ಪ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಕ್ಷೀಣವಾದ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಗೆಗಳು : (ಅ) ಹೆರಳು ರೂಸದವು ; ಬ್ಯಾಸ್ಸೈ, J ಅಥವಾ ಹಿಲ್ಲರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌. 
(ಆ) ರಾಶಿರೂಸದವು : (1) ಅಮೂಲ್ಯ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌. 
(i) ಸಾಮಾನ್ಯ: ಸರ್ಪೆಂಟ್ಯಿನ್‌. 
(111) ರೆಟಿನಲೈಟ್‌, 
(iv) ಬೊನೆನೈಟ್‌. 
(೪) ರಿಕೊಲೈಟ್‌ ಕ 
(ಇ) ತೆಳುಪದರೆಯುಕ್ತ ; ಆಂಓಗೊಕ್ಕಿಟ್‌ 
(ಈ) ತೆಳುಸತ್ರಯುಕ್ತ : ಮಾರ್ನೊಲೈಟ್‌ 
(ಉ) ನಾರುಯುಕ್ತ: (1) ಕ್ರೈಸೋಟೈಲ್‌ 
ಕ (11) ನಿಕ್ರೋಲೈಟ್‌, 
(111) ಕೇಡಿಯೋಟನ್‌ 
(ಊ) ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ ಶಿಲೆಗಳು : (1) ವಂ ಆಂಟಿಕ್‌ 
(11) ಟಟ 
(111) ಓನಿಕ್ಯಾಲ್ಸೈ | 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು 
ನೀಡುತ್ತದೆ, 
(೨) ಬ್ಲೊ (ಕ್‌ ಪ್‌ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ದಿಂದೆ 
ಕರಗುತ್ತದೆ. 
(೩) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಚೆ 
(೪) ಹೈಡ್ರೊ ಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಹ ಸಲ್ಫೂ ಕಿರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗು 
ತ ಜೆ 4 


ಹಾನಿ 
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ಸೂ Se ಡಸ ಮಗೆ. 


ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
೩೭3 


ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮೃದುತನ, ಸೀಳು ಚ್‌ ಮ 
ಅಥವಾ ಕೈಲಸದ್ಭಶ ಕಾಂತಿ, ಕಡಿನೆ ಸಾಪೇಕ್ಷನಾಂದ್ರತೆ, ಬ್ಲೂೋಸ್ಕು 
ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವುದು. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು ; ಇದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಜ್‌ 
ಪಸರಿಸಿರುವ ಖನಿಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೊರೆಯುವ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾ ಸ್ಯ 
ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಸೈಲೀ 
ಷಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಲಿಕ್ಗೆ ೦ಡ್‌, ಫಿನ್ನೆ ರತ್‌. ನಾರ್ವೆ, ಕಾರನ್‌ನಾಲ್‌, 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಮುತ್ತು ಕೆನಡಾ. 

ಉಸಸೋಗ : ಆಭರಣ ಶಿಲೆ. ನಾರುಯುಕ್ತ ಜಾತಿಯಿಂದ ಶಾಖನಿರ್ಲಿಪ್ತ 
ವಸ್ತುವಾದ ಕಲ್ಲಾರನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. 


ಬಾಲ್ಕ್‌ 

ಕಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: M,(0),5ಸ್ಮ೦್ಲಿ. ಇದರೆ. ನೀರಿನ ಅರ್ಥ 
ಭಾಗವು ಮಂಕುಕಾನಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ನೀರು: ಸುಮಾರು 
90010 ಕಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಕಲ್‌ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ರುತ್ತದೆ, 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರ: ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ಹೆರಳುಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ, 
ಸಟ್ಟುಜಾಕಾರ ಅಥವಾ ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಣಯುಕ್ತ ರಾಶಿ 
ಕೊಪ, ಒರಟು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಾಗಿ 
ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. : 

ಸೀಳು: ತಳಸೀಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆಳುಸದರ 
ಗಳು ಬಳುಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿ ತಿಸ್ಫಾ ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ 

ಮುಟ್ಟಲು ಜಿಡ್ಡಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ: 1 ರಿಂದ 1,5, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.7 ರಿಂದ 2 8, 

ಕಾಂತಿ: ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೆ ಕಿನ ಶಾಂತಿ, ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. | 

ಬಣ್ಣ : ಸೇಮುಹಸುರಿನಿಂದ ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು ; ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಸು 
ಯುಕ್ತ ಬೂದು ಮತ್ತು ಮಂದ ಹಸುರು; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹೊಳೆಯುವ ಹಸುರು 
(ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೆ FU) ಲಂಬವಾಗಿ); ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ; ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಹಸುರಿನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಯುಕ್ತ ಹೆಸರ: 
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ಒರೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳುಪು. ಮಂದ ಹಸುರಿನ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತೆ 
ತೆಳುವಾದ ಛಾಯೆಗಳು. ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಬಗೆಗಳು: (ಅ) ಪತ್ರಯುಕ್ತ ಬಾಲ್ಕ್‌. 

(ಆ) ರಾತಿರೂಪದ್ದು, ಸ್ಟಿಯಟೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಸೋಪ್‌ಸ್ಟೋನ್‌, 
(1) ಪಾಟ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ 

(11) ಫ್ರೆಂಚ್‌ಚಾಕ್‌. 

(11) ಸ್ಲೇಟುಸದೃಶ ಟಾಲ್ಕ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು; (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ತೀಕ್ಷ 
ವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಜಾತಿಗಳು ಫೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತವೆ. 

(೨) ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಳುಪಾಗಿ, ಪದರಗಳು 
ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂಚಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗಿ ಬಿಳಿಯ ಗಾಜಿನ ಎನಾ 
ಮೆಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆ, 

೯೧ 

(೩) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೋಯಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತೆಳುಕೆಂಪು 
ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ, 

(೪) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಅತಿಮೃದುತ್ವ, ಸೋಪಿನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರ 
ಯುಕ್ತ ರಚನೆ, ಮುತ್ತು ಸದ್ಭಶಕಾಂತಿ, ಬಳುಕುವುದು ಆದಕೆ ಸ್ಥಿ ತಿಸ್ಥಾ ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ 
ದಿರುವುದು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು. 

ದೊರಕುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸ್ವಿಟ್ಟಕ್ಸಿ ೦ಡ್‌, ಬವೇರಿಯಾ, ಷೆಟ್ಲಾಂಡ್‌ 
ದ್ವೀಪಗಳು, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ವಾಲ್‌, ಭಾರತ, ಚೈನಾ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕ್‌ ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾ ನಗಳು ಇವು: 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 3 ಕರ್ನೂಲು, ನೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಕರೀಂನಗರೆ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ;ಮಧ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜಬ್ಬಲ್‌ ಪುರ ಮತ್ತು ರುಬುವಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು ; ಮದ್ರಾಸಿನ 
ತಿರುಚಿನಾಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳು; ರಾಜಾಸ್ಟಾ ನದ ಜಯಪ್ರರೆ, ಉದಯಪುರ. 
ಆಲ್ವಾರ್‌, ಬನ್ಸ್ಸಾರ ಮತ್ತು ದುಂಗರಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು; ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 
ಆಶ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ ಬೆಟ್ಟಿ ಜಾರುಗಳು (hill 
slopes) 

ಉಪಯೋಗ : ಸೋಪ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಡು ಒಗೆಯುವ ಬಾನಿಗಳಿಗೆ 
(wash tubs), ಕ್ಳೈ ತೊಳೆಯುವ ಸಿಂಕುಗಳಿಗೆ, ' ಟೀಬಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲ್ಪಪ್ಪಡಿಗಳಿಗೆ, 
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ಸ್ಟಿಚ್‌ ಜೋರ್ಡುಗಳಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಒಲೆಗಳ ಒಳಹೊದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಸ 
ಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬರ್ಡರುಗಳ ತುದಿಗಳಿಗೆ, ದರ್ಜಿಗಳ 
ಬಣ್ಣದ ಸುಣ್ಣ ್ಕೆ, ಸ್ಲೇಟುಪೆನ್ಸಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ, ಕೆತ್ತಿದ ಅಲಂಕಾರವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಗದದ ಭರ್ತಿವಸ್ತುವಾಗಿ 
"(filler material ಫೆರ್ಷಣ ನಿವಾರಕವಾಗಿ (1010811) ಪ್ರಸಾಧನ ಪುಡಿ 
ಯಾಗಿ ಉಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 


ಸ್ಯಾಪೋನೈಔ್‌' (Saponite) 
ರಾಸಾಯೆಸಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ: ಮ್ಯಾಗ್ದಿಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಳ 
ಜಲಯುಕ್ತ ಸಿಲಿಕೇಟು. ಈ ಖನಿಜನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ರಹಿತ 
ವಾಗಿಯೂ (೩77೦011೦05): ಅಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. , ಇದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 
ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ; [(Ms, Al, Fe), (OH), (Si, Al), ಲ್ಮ?] 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಆಕ್ಲೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌. 
ಬ ಇರುವ ರೀತಿ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು 
ಗಂಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ, ಜೊಗರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡೂ ಇರುತ್ತದೆ 


ಸೀಳು : ಮೃದು, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗಿಣ್ಣಿನರೀತಿ. ಆದರೆ ಒಣಗಿದಾಗ ಭಂಗುರ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.24 ರಿಂದ 2.30. 

ಕಾಂತಿಃ ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ, 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಹಳದಿ, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಹಸುರು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು, 
ಇದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬ್ಲೊ (ಸೈಸ್‌ ಮುಂಜಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಜೀಗ ಬಿಟ್ಟು 
ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, 


(3) ತೆಳು ಸಿಗುರುಗಳು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
(ಹ) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ನಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ; ಕಾರನ್‌ವಾಲ್ಕ್‌ ಸ್ಫಾಟ್ಲಿ ೦ಡ್‌, ಡಂಬರ್‌ಟೆನ್‌, 
. ಗ್ಲಾಸ್ಟ್ರೋ ಸ್ವೀಡನ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ. 


. ಕ್ಯಾವೊಲಿನ್‌ ವಿಭಾಗ 
ಶ್ಯಾವೊಲಿನ್‌ ಖನಿಜಗಳು ; 1) ಕ್ಯಾವೊಲಿನೈಟ್‌--41,(0H),51,0;, 
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11) ನೇಕ್ರೈಟ್‌- -&]|(೦ಗ] 5,೦, 
iii) ಡಿಕ್ಕೈೆಟ್‌ -&|(೦೫೯,51೦, 
330°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ನೀರು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಡ್‌ ಶ್ಲ್ಟೈನಿಕ್‌, 
ಇರುವ ರೀತಿ: ತೆಳುವಾದ ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ರ್ಹಾಂಬಾಯಿಡಲ್‌ ಅಥವಾ ನಟ್ಟುಜಾ 
ಕಾರದ ಹೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ತಗಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತ. ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ 


ನಂತಹ ರಾತಿರೊಸ, ಇಲ್ಲವೇ ಒತ್ತಾಗಿ, ಮುರಿಯುವಂತೆ ಕಥಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರು 
ತ್ತಜಿ, 


ಸೀಳು: ತಳಸೀಳು ಪರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳುಕುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾನಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2 ರಿಂದ 2,5. 
ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.6 ರಿಂದ 2.63, 


ಕಾಂತಿ: ತಗಡುಗಳ ಕಾಂತಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ; ರಾಶಿಕೂಸದ ಕಾಂತಿ ಮುತ್ತು 
ಹಜ್‌ ಮಂಕಾದ ಮಣು ಸ್ಹ ಸದೃಶ, 


: ಬಿಳುಪು, ಬೂದುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು ಹಳದಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂಡು 
ನೀಲಿ ಆ ಕೆಂಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಹೆಕ್ಕೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಜಿಡ್ಡು ಜಿಡ್ಡಾಗಿರುತ್ತ ಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ದನವಾ ಗಿರುತ್ತಡೆ (plastic), 


ಬಗೆಗಳು: (೧) ಕ್ಯಾವೊಲಿನೈಟ, ನೇಕ್ರೈಟ್ಸ್‌ ಡಿಕೈಟ್‌. 
(3) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ಲಿಥೋಮಾರ್ಟ್‌, 
(೩) ಆಲ್ಯುಷೈಟ್‌. 
(೪) ಟೀಕಿಜೋಲೈಟ್‌. 
ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
(೨) ಜ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಣೆ (೩) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀಲಿಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೊಡು 


(೪) .ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 


ವೈಶಿಷ್ಟಗಳು : ಜಿಡ್ಡು ಜಿಡ್ಡಾ ದ ಸೋಪಿನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶನ; ಬ್ಧೊ ಫೈನ್‌ 
ಮುಂಜಿ ನೀಡುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನದ ಪ್ರ ಪ ತ್ರ ಯೆ. 
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ಜೊರೆಯುವ ಜಾಗೆಗಳು : ಕ್ಯಾವೊಲಿನ್‌ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪಸೆ ರಿಸಿದೆ. ಅದು ದೊಕೆ 
ಯುವ ಮುಖ್ಯವಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಸ ಸ್ಯಾಕ್ಲೊ ನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, 
ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಡೆನನ್‌ಸೈರ್‌, ವೇಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ ಸ್ಥಾನಗಳು 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾ ವೊಲಿನ್‌ ದೊರಿಯುವ ಮುಖ್ಯವಾ ಇದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಆಂಧ್ರ 
ಪ್ರದೇಶ್ಕ ಅಸ್ಸಾಂ, ಟಾ ಇರ ಗುಜರಾತ್‌, ಹಿಮಾಚಲಪ್ರ ಜೀತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು 
ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒರಿಸ್ಸ, ರಾಜಾಸ್ಕಾ ನ ಮತ್ತು 
ಪಶ್ಚಿ ಮೆಬಂಗಾಳ. 

ಉಪಯೋಗ ; ಶುದ್ಧವಾದ, ನುಣುಪಾದ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಪೋಕ್ಸೈಲ್ಸೈನ್‌, ಚೈನಾ 
ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 
ನಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿ ಗೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. 


ಜಲಯುಂಕ್ತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯೆಂ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 

ಹಾಲ್ಲಾಯ್ಗೆ ಶ್ಸ್ಬ್ರಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಯ್ಯಾವೊಲಿನ್‌ನಂತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟು, 
[A1(OH),5i,0,.nH,0], ಆಡಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು 
ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಇರುನ ರೀತಿ: ರಾಶಿರೂಸ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಂತೆ. 

ಬಿರಿತ : ಚೆಪ್ಪೈರೀತಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದವವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1 ರಿಂದ2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2 ರಿಂದ 2.20. 

: ಸುಮಾರಾಗಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ಮೇಣಸದೃಶದಿಂದ ಮಂಕು. 

ಬಣ್ಣ : ಸಟ ಬೂದು, ಹೆಸುರು, ಹಳದಿ, ನೀಲಿ ಕೆಂಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕದೆನರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುನೇಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ ರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದ್ದು, 
ಆದರ ತೂಕವು ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಮಾನ್ಯ (3) ಗ್ಯಾಲಪೆಕ್ಟೆ ಟ್‌ (೩ ಡೊ 

ಳ್‌ (ಹ) ಸ್ಯೂಡೋ 

ಸ್ವಿಯಟೈಿಟ್‌ (೪) ಇಂಡಿಯನೆಯ್ಸಾ (೫) ಸ್ಮೆಕ್ಟೆ Ji ಮತ್ತು (೬) ಬೋಲ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಷಳು : (೧) ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, 

(೨) ಜ್ಧೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 


(೩) ಕೋಟಾಲ್ಬ್‌ ದ್ರಾವಣದ ಜೊತೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಸೊಗಸಾದ ನೀಲಿ 
ಬಣ್ಣ ವುಂಬಾಗುತ್ತ.ದೆ, 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


(೪) ಅಮ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇದೆ) ಅನೇಕ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ' 
ಸೈಕೋ ಫೈಲ್ಲೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : A1_(0ಗ)್ಮS;0 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಕ್ರಿಕ್‌ ಸ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌. 

ಇರುನ ರೀತಿ : ಪತ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತವಾಗಿ, 
ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನಾರುಯುಕ್ತವಾಗಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಕಣಯುಕ್ತರೂಸದಿಂದ ಒತ್ತು 
ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢ ಹರಳು ರೂಪದನರೆಗೆ ವಿವಿಧೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ. 

ಸೀಳು : ತಳ ಸೀಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೆಳು ಪದರಗಳು ಬಳುಕುತ್ತವೆ, 
ಆದರೆ ಸ್ಥಿ ತನಾ ಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಲು ಜಿಡ್ಡಿ ನಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 1 ರಿಂದ 2.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.8 ರಿಂದ 2.9. 


ಕಾಂತಿ ; ಪತ್ರಗಳ ಕಾಂತಿಯು ಮುತ್ತು ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಶಿರೂಪದ 
ಖನಿಜದ ಕಾಂತಿಯು ಮಂಕಾಗಿದ್ದು, ನಸು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಸೇಬು ಹಸುರು, ಬೂದು ಮತ್ತು, ಕಂದು ಹೆಸುರು, ಹಳದಿಯ 
ಛಾಯೆಯಿಂದ ಗೋಪಿಹೆಳದಿ, ಬೂದು ಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪ 
ಗಳು, 


ಬಗೆಗಳು : (1) ಪತ್ರಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. 
(11) ಒತ್ತಾದ ರಾಶಿಕೊಪದ್ದು 4 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(3) ಜ್ಲೋಸೈನ್‌ ಮುಂದೆ ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ 
ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಜಾತಿಗಳು ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪದರಗಳನ್ನು 
ಬಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಟ್ಟುಗಳಷ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತನೆ 

(೪) ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಆಳವಾದ 
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 
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ತ್ಲಿ೭ಲೆ ಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕೆ ಖ೩ಜಶಾಸ್ತ್ರ 


(೫) ಸಲ್ಫ್ಯೂ ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತ ಜಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲಿ 
ಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೊನೇಟುಗಳ ಜೊತೆ ಕರಗಿಸಿಡಾಗ ಸಂಪೊರ್ಣವಾಗಿ ನಿಭಡಿತವಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಸ 
ವೈಶಿಸ್ಟ್ಯಗಳು : ಬಾಲ್ಡ್‌ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ ದ್ರಾ ಶ್ರಾವಣ 
ದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 


ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಸ್ತಿ ಸ್ವಿಟ್ಟ ಕ್ಸಿ ೦ಡ್‌, ಬೆಲ್ಲಿ ಯೆಂ, 
ಸ್ವೀಡನ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಉಪಯೋಗ : ಟಾಲ್ಫ್‌ ನಂತೆಯೇ. 


ಕ್ಲೊ (ರೋಪಾಲ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Fe,(OH),5;,0,.8H,0. 


ಇರುವ ರೀತಿ ; ಒತ್ತಾದ ರಾಶಿರೊಸ, ಒಸಾಲ್‌ ರೀತಿಯೆ ಗೋಚಾರ, ಮಣ್ಣು 


ಸದೃಶ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 2.5 ರಿಂದ 4.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 1.727 ರಿಂದ 1.870. 

ಬಣ್ಣ : ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಹೆಳದಿ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಲಾ ಫಾ ಚೆಯೋ ಹಸುರು, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಅಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 
ಸೆಡಸಾಗಿರುತ್ತದೆ (fragile). 


ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಬಿರುಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸದೃಶ. ನಾಲಿಗೆಗೆ 
ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಬಗೆಗಳು ; ನೇಟ್ರೋಫೈಟ್‌, ಕ್ಣೊ (ರೋಪಾಲ್‌, ಪಿಂಗೆ ಟ್‌, ಗಾ ್ರಾಮಿಕೈಟ್‌. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 
(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ ದೊಂದಿಗೆ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತ ಡೆ. 


ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬವೇರಿಯ್ಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ ಕೈನ್‌ 
ಭಾಂಡ್‌ ಹ್ಯಾನೋವರ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು K ೩೭೯ 


೬. ಟಿಕ್ಟೋ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು 


ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ಗುಂಪು 

ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾತಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ : 

(1) ಮಾನೋಕ್ಲ್ವೈಸಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಕ್ಸೈಸಿಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಳೀಕರಿಸು 
ವುದು. ಈ ಗುಂಪಿನ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಹರಳುಗಳು ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಕೋನದಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವಿಕೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು 
ಹೋಲುತ್ತವೆ. 

(ii) ಎರಡು ಸದೃಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ (001) ಮತ್ತು 0(010)ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂ : 
ತರವಾಗಿ ಸೀಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

(iii) ಕಾಠಿಣ್ಯ 6 ರಿಂದ 6.5 ರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

(iv) ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 2.5 ರಿಂದ 2.9ರ ಒಳಗೆ, ಬಹು ಮಟ್ಟಿಗೆ 2.55 
. ರಿಂದ 2.75. ಕ 

(೪) ಬಣ್ಣ; ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸುರಿನ ತೆಳು ಛಾಯೆ 
-ಗಳು; ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮಂದ ವರ್ಣ. 

- (wi) ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, 
ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬೇರಿಯಂ, ಇವುಗಳ ಮತ್ತು ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು; 
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಾತಿಯ 
ಎಲ್ಲಾ ಖನಿಜಗಳೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣ 

ಎ “ಕ್ರಿ 4) ೧ ಅಬಿ ವ್ರ) 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸ 
ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಕ್ಲೇಸ್‌, ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ 
ಮತ್ತು ಸೋಡ-ಆಕ್ಕೋಕ್ಲೇಸ್‌, ಹ್ಯಾಲೋಫೇನ್‌ ಮತ್ತು ಸೆಲ್‌ಸಿಯನ್‌, ಬೇರಿ 
ಯಮ್‌ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಬ 

ಟ್ರಿಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜಗಳೆಂದಕಿ, ಮೈಕ್ರೋಕ್ಸೈನ್‌ ಮತ್ತು 
ಆನ್‌ ಆರ್ಫೊ ಕ್ಲೇಸ್‌ ಪೊಟಾಹಿಯೆಂ-ಸೋಡಿಯಂ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು; ಆಶ್ಚೆ ಫ್‌ 
ಸೋಡಿಯಂ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌, ಆನ್‌ ಅಕ್ಷಿ ಖ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌. ಎ 

ಜೊಕೆಗೆ, ಆಲ್ಫೆ ಫ್‌ ಮತ್ತು ಆನ್‌ ಅಕ್ಕೆ ಬ್‌ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಾಗಿ ಇರುವ ಖನಿಜ 
ಗಳೆಂಡಕೆ,ಸೋಡಿಯಂ-ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಯಂ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಸಿಯೆಂ-ಸೋಡಿಯಂ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ 
ಗಳು, ಓಲಿಗೋಕ್ಲೇಸ್‌, ಆಂಡೆಸೈನ್‌, ಲ್ಯಾಬ್ರಾಡೊಕೈಟ್‌, ಬೈಟಾನ್ಸೆಟ್‌, 
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೩೮೦" ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಆರ್ಫೋಕ್ಲೇಸ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಹಿಯಂಗಳ ಸಿಲಿ 
ಕೇಟು, ೫, ೦.೩1,೦,.65;0,, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಬದಲು ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪೊಟಾಹಿಯಂಗಿಂತ ಸೋಡಿಯಂ 
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬಗೆಗಳಿಗೆ ಸೋಡ ಆರ್ಫೋಕ್ಸೇಸ್‌ಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಸಿಕ್‌. 
ಅವಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ (1) a (100), ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವ 
ಅಕ್ಷ ಂ. 
| ಇರುನ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಸ್ರಿಸ್ಮ್ಮಾ ಟಕ್‌, c ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂ 
ತರ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆರ್ಸೊ (ರ್ವಾಂಬಿಕ್‌; ಜೊತೆಗೆ ತೆಳುವಾದ ಅಗಲ ಪಟ್ಟ್ರಯಾಕಾರ; 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ; ಒರಟು ರೀತಿಯ ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಕಣ 
ಕೂಪದವರೆಗೆ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ತೆಳುನದರ ಕೂಪದಲ್ಲಿ . ಇದಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಾದ ನಿಗೂಢ 
ಹರಳು ರೂಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ಪರ್‌ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ. 
ಸೀಳು 3 (001) ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; (010) ಅದರಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ೫.110) ಪ್ರಿಸ್ಮಾ $ಟಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅಸರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ, 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6.0, 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.56. 


ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ; 0 (001)ರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, ; 


ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳುಪು, ತೆಳುಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸ 
ಗೆಂಪ್ಕು ಬೂದು ; ಅನರೊಸನಾಗಿ ಹಸುರು, 


ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಆಡ್ಯುಲಾರಿಯಾ (೨) ಸ್ಯಾನಿಡಿನ್‌ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನಂತಹೆ 
ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ (೩) ಐಸಾಕ್ಫೋಕ್ಸೇಸ್‌ (೪) ಸಾಮಾನ್ಯ, 

ಸರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡವನು 
ಹೊಂದಿರುವ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುತ್ತವೆ. ತ್ತ | 

(3) ಆಮ್ಲ ಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಸಿಳಿಕೇಟುಗಳು ಪಲ 


(೩) ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಕಾಯಿಸಿ 
ದಾಗ ನೀಲಿಗಾಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ನೇರಿಳೆವರ್ಣದ ಪೊಟಾಷಿಯಂ 
ಜ್ವಾಲೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 


ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹೆರೆಳುರೊಸ, ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬನಾಗಿರುವಂತಹೆ ಸೀಳುಗಳು ; 
ಬೇಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದ್ಕು ಆಮ್ಲ ಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ 
ಯುಂಟಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕರಗುವುದು. 

ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಆಕ್ಟೊ (ಫ್ಲೇಸ್‌ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಹರಳೀಕರಣ ಸಮಯ 
ದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸತ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅದು ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲವಸ್ತು. ಆದು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಕಯುಕ್ತ ಫ್ಲಟಾನಿಕ್‌ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಅನೇಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿಸಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್‌, ಕೆಯ್ಸ್‌, ಸೈಯೆಸೈಟ್‌, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಸ್ತು 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಾಠ್ಫಿರಿಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕೈಟ್‌, ಫೋನೋಲೈಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಯಾಸಿಡೀನ್‌ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಡೂಕೇರಿಯವು ಹರಳುರೊಪದ ಹಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
' ಕೆಲವು ಅದುರುಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಶಿರೂಸದ ಆಗಾಥ ಗಾತ್ರದ 
ಗ್ರಾ $ನ್ಟೆಟ್‌ಯುಕ್ತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೊ ೇಕ್ಲೇಸ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಸರಿಯಾಗಿ ರಚಿತನಾದ್ಯ 
ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಪರೂಪ, ಆಂತಹ ಹರಳುಗಳು 
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದು ಟ್ರ್ಯಾಕೈಟ್‌ನಂತಹ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ನಾಳಗಳ ಮೂಲವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರುವುದೂ ಉಂಟು. ಆರ್ಕೊ (ಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಚೂರುಗಳು 
ಒರಟಾದ ಜಲಜಶಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

ಆಕ್ಟೋಕ್ಸೇಸ್‌ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಿಲಿಕೇಟು. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಅದು ಡೊಕೆಯುವ ತೀರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಜೀಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. 
ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಸ್ವಿಟಕ್ಸಿ ಂಡ್‌,ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಬೊಹೀಮಿಯಾ,ಬವೇರಿಯ್ಯೆ 
ಸೈಲೀಷಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ನಾರ್ವೆ, ಕಾರನ್‌ವಾಲ್‌, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಜಪಾನ್‌, 
ಸಿಲೋನ್‌, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೈನ್‌ ಲಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 

ಆರ್ಟೊ (ಕ್ಲೇಸ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, 
ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಂಜಾಬ್‌ ಮತ್ತು ರಾಜಾಸ್ಫಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಉಪಯೋಗ : ಪೋಕ್ಲಿಲೈನ್‌ನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸಲಾಗು 
ತ್ರಜಿ. 
ಹ್ಯಾಲೋಫೇನ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಇದು ಬೇರಿಯಂ ಅನ್ನು 'ಹೊಂದಿರುವ ಆಡು 
ಲೇರಿಯ ಆಕ್ಕೋಕ್ಲೇಸ್‌, Kಸ15,0, ಜೊತೆಗೆ ಔ೩41,51,0,. 
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ನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಹೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ' ಜೋಡಣೆಯು ಆಡುಲೇರಿಯವನ್ನು 
ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಶಿರೂಸದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : c (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, b (010) ಅದೆರಷ್ಟು ಸರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವು' 
ದಿಲ್ಲ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.805. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸಿಂಡ್‌, ಸ್ವೀಡನ್‌, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ. 


ಮೈಕ್ರೋಕ್ಸೈನ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅರ್ಟೋಕ್ಸೇಸ್‌ನಂತೆಯೇ, ಔಸ15;0, ಅಥವಾ 
K;0A1,0, 65i0,; ಸಿಲಿಕ = 64.7, ಅಲ್ಯೂಮಿನ - 18.4,ಪೊಟಾಷ್‌ < 16.9. - 
ಗಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸೋಡಾ 
ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಷೆ ಶ್ಸ್ಟೈನ್‌ ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 
ಸೀಳು : ಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; b (010) ಅದರಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ; M(iTo). 


ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ; ೫ (110) ಕೂಡ ನ ಸ್ಪಷ್ಟ, 1 ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ 
ಪ 


ಬಿರುಕು: ಅಸಮ, 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 65. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.54 ರಿಂದ 2.57. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶ ; € (001) ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿಸಿಂದೆ ತೆಳು ಕೆನೆ ಹಳದಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಂಪು, ಹಸುರು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಸ ಪ್ರಕಾಶಭೇದೈ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಆರ್ಫ್ರೋಕ್ಸೇಸ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳೇ. 

ನಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಆರ್ಫೋಕ್ಲೇಸನ್ನು ಹೋಲುತ್ತ ಜಿ. ಆದರೆ ಇದರ ದೃಕ್‌ 


ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಅದರ ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ 'ವೈತ್ಯಾಸಗಳರುವುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನೊಂದ ; 


ರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ ಜಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹುವೇಳೆ ತಳ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ 
ಗೀರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಿ ಕ ್ಲಿಲೆಪ್ಸಿ 


ಡೊಕೆಯಇನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇಲ್ಮೆನ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಊರಲ್‌ನ ಇತರ ಭಾಗ 
ಗಳು, ಇಟಲಿ, ನಾರ್ವೆ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಉಪಯೋಗ : ಆರ್ಫೊ ಕ್ಲೇಸ್‌ನ ಉಪಯೋಗಗಳೇ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು - 
ಆಭರಣಕಲ್ಲಾಗಿ (ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌) ಉನಯೋಗಿಸುತ್ತಾಕೆ. 


ಆನಾಕ್ಕೊ ಕ್ಲೇಸ್‌ (ಸೋಡ-ಮೈಕ್ರೋಕ್ಲೈನ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಡ-ಪೊಟಾಷ್‌' ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌, 
74೩15 ಲೃ. ಮತ್ತು 1೭415೦, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
(೦೩ಸಿ ೩,೦) ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹೆರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇದರ ಆಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೆಲ್ಮ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಆಕಾರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯೂ ಆಕ್ಫ್ರೋಕ್ಲೇಸ್‌ ಅನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.57 ರಿಂದ 2.60. 

ಸೀಳು, ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ, 
ಇರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಈ ಟ್ರಿ ಕೆ ನಿಕ್‌ ಸೋಡ-ಪೊಟಾಷ್‌ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ನೈರುತ್ಯ ಸಿಸಿಲಿಯ ಪ್ಯಾಂಟಿಲ್ಲೆ ರಿಯಾದ ಲಾವಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಹು 
ಪಾಲು ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಪ್ಯಾಂಖಿಲ್ಗೆ ಕೈಟ್‌ ಎಂದು ಕಕಿಯಲ್ಪಹುವ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ 
ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಾರ್ನೆಯ ಆಗೈಟ್‌-ಸೈಯನೈಹ್‌ಗಳಿಂದಲೂ, ಆಸ್ಲೊ 
ಬಳಿಯ ರಾಂಚೆನ್‌-ಪಾರ್‌'ಫಿರ್‌ನಿಂದಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ 
ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬನೇರಿಯ್ಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಆಲ್ಫೆ 9ಟ್‌-ಅನಾಕ್ಕೆ ಹ್‌ ಶ್ರೇಣಿ (ಸ್ಲೇಗಿಯೋಕ್ಲೇಸ್‌ ಫೆಲ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು) 
` ಆಲ್ಟೈಟ್‌ (NaA15i,0,) ಮತ್ತು ಅನಾರ್ಥೈ`್‌(0೩[ಠಲ್ಯ) ಅಣುಗಳು 
ಒಂದರಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 
*ಸದ್ಭಶ ಸಂಯೋಜನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು(15081050%005 56865)ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, 
ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸೋಡ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಲೈಮ್‌ ಫೆಲ್ಮ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ 
ರ್‌ಮಾರ್‌ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾ, ನಿಯು ಈ ಎರಡು ಅಣುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸದೃಶ 
ಸಂಯೋಜನಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ. ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಅಧ್ಯಯ 
ನವು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯುದ್ದ ಕ್ಯೂ ಇರುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ; 
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ಇತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ 
೩೮೪ ವಿವರಣಾ ಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 
ಸಿಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪರಮಾಣುಗಳು ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದನ್ನೊಂದ ಬದೆ 
ಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸದೃಶ ಸಂಯೋಜನಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಈ 


ರೀತಿ ಇನೆ : 


ಖನಿಜ ಆಲ್ಫೈ ಟ್‌ ಅಣು ಅನಾಕ್ಕೆ ಟ್‌ ಅಣು 
ಆಲ್ಫ್ರೈಟ್‌ 100-90% 0-10% 
ಓಲಿಗೋಕ್ಸೇಸ್‌ , 90-70% 10-30% 
ಅ್ಯಂಡೆಸೀನ್‌ 70-50% 30-50% 
ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾಕೈಟ್‌ 50-30% 50-70% . 
ಬೈಟೊನೈಟ್‌ 30-10% 70-90% 
ಅನಾರ್ಥೈಟ್‌ 10-0% 90-100% 


ಆಲ್ಬ್ರೈಟ್‌ಸಿಂದ ಅನಾರ್ಥೈಟ್‌ವರಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬದಲಾದಂತೆ 
(ಅಂತೆಯೇ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ 
ಬದಲಾವಣೆಯು. ಹೆರಳುರೂಪದಲ್ಲೂ, ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ 
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅಲ್ಫೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯೆಂಗಳ ಸಿರಿ 
ಕೇಟು, NaAISi,0 6 ಅಥವಾ N೩೦. ALO 3 651೦, ; 51೦, = 68.7, 
ಅಲ್ಯೂಮಿನ 19 5, ಸೋಡ 11.8. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಅನಾಕ್ಕೈಟ್‌, ೮೩೩ 8,0,) ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಆಗ ಅದು ಅನಾಕ್ಟ್ರೋಕ್ಸೇಸ್‌ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕ್ಸೆ $ನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಅವಳಿಗಳು ಆರ್ಫೋಕ್ಲೇಸ್‌ಗಿದ್ದಂತೆ; ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆರ ಆ 

ಅವಳಿಮಟ್ಟ ಶ್ಲೇತ್ರ ರ (010), ಆಶ್ಟ್ರೈಟ್‌' ನಿಯಮದಂತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ . 
ಸ್ಫರ್ಶ ಅವಳಿಗಳು(0೦೧t೩೦೬ 111175) ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಯೋಗ ಅವಳಿಗಳು, ೦ (001) 
ಮೇಲೆ ತೆಳುಪದರೆಗಳನ್ನೂ, ಸೊಗಸಾದ ಗೀರುಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ; ಅನಳೀ ಅಕ್ಷ 
ಪೆರಿಕ್ಸೈನ್‌' ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪರ್ಶಅವಳಿಗಳು, ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಜನಾ ಮುಖವು 


ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಕೊಯ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.; ಬಹುವೇಳೆ ಬಹುಸಂಯೋಗವಾಗಿದು ಒಳ್ಳೆಯ 
ಗೀರು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೩೮೫ 


ಹೆರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು b (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂ 
ತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ 0 ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ ; ಇದ 
ಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಇಲ್ಲವೇ ತೆಳುನದರಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಕಣಯುಕ್ತ ; ತೆಳುಪದರಗಳು 
ಬಹುವೇಳೆ ಬಾಗಿದ್ದು,. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ; ಕಣರೂಪದ ಬಗೆಗಳು 
ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬ ನುಣ್ಣನೆಯ ರಚನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಸ್ಸ ಶ್ರಿ ರಚನೆಯ 
ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಸ : ೦(001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, 0 (010) ಅದರಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ; ೫110) ಅಪರಿ 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಚಿಪ್ಲುರೂಪ, 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.6 ರಿಂದ 2.62. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶ ; ಸೀಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವೇಳೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ; ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕನೇಳೆ ನೀಲಿ, ಬೂದು, ಕೆಂಪು, ಹಸುರಿನ 
ತರಹ, ಹಸುರು; ಕೆಲವುವೇಳೆ ನೀಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿವಿಧೆ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಬಗೆಗಳು ; (1) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದು : ಹೆರಳುಗಳಾಗಿಯೂ, ರಾತಿರೊಸದ 
ಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹರಳುಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು b(010)ಕ್ಕ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾತಿರೂಸದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಬಿಳ 
ಪಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕವೇಳೆ ಅಲೆಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಬಾಗಿದ ತೆಳುಪದರನಳನ್ನು ಪ್ರ ದರ್ಶಿ 
ಸುತ್ತವೆ. - * ; 

(11) ಪೆರಿಸ್ಟೆ ಕೈಟ್‌ : ಬಿಳಿಯ ಅಡ್ಯೂಲೇರಿಯದಂತಹೆ ಆಲ್ಫ್ರೈಟ್‌, ಇದುಸ್ಟಲ್ಪ 
ಮಾಸಲುಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. | 

(111) ಅವೆಂಚುರೀನ್‌ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ : ಇದರ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 
ಕೆಂಪುವರ್ಣದ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 

(iv) ಮೂನ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ರೀತಿಯದು. 

(೪) ಸೆರಿಕ್ಸೈನ್‌ : ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೋರೈಟ್‌ಯುಕ್ತ ಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸುತ್ತದೆ. 
ಜೊಡ್ಡ ದಾದ ಬಿಳುಪಾದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, 
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ವಿವರಣಾತ್ಮೆಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ 
(ರ ಗ್ರ 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ವರ್ಣರಹಿತ ಆವಾ 

ಬಿಳಿಯ ಗಾಜನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತನೆ, ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತೇತ್ತೊತಳ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 
' ಅಲ್ಲೈಟ್‌ನ ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆ 

ತ (೨) ಕ ಆಮ್ಲ ಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ವಿಶಿಸ್ಟ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಕೆಲವು ಆಕಾರಗಳ: ಬೇಕ್ಕಿಟನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಆದರೆ 
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನ ಡಿ 
ತ್ರಜಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ, ಸಟ್‌ನಂತೆ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ನೊಕಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  ಆಕ್ಟೋಕ್ಸೇಸ್‌ಸಿಂದ 
ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಇದರ ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು, ೦ (001)ರ ಮೇಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಳಿಗೀರುಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇಕೆ ಟ್ರಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ಫೆಲ್ಡ್‌ 
ಸ್ಪಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದರ ಸಾಪೇಕ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ, 

ಅನಾಥೆನ್ಯಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿ ರವಾದುದಾದರೂ ಆಲ್ಫೆ ಟಲ್‌ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪ್ರಭಾ 
ವಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾವೊಲಿನ್‌, ಸೈರಿಸೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಬಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಅಲ್ಫ್ರೈಟ್‌ ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಮೂಲವಸ್ತು:'ಅದೂ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಯಲೈನ್‌ ತರಹದ, ಗ್ರಾ $ನ್ಫಟ್‌ಾ ಸೈಯೆನೈಟ್‌, ಡೈಯೊರೈಟ್‌ 
ಮುಂತಾದ ಶಿಲೆಗಳ ಮೂಲವಸ್ತು. ಅದಲ್ಲಜಿ ಆ ಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕೆಲವು 
ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ಯುಕ್ತ ಲಾವಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕ 
ಆಮ್ಲೀಯ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಶ್ಫ್ರೈಟ್‌ ಪಕ್ಕೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕೋ 
ಕ್ಲೇಸ್‌ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಸೈನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸದರ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ 
ಅದು ನೆಯ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವುನೇಳೆ ಹರಳುರೂಸದ ಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಪೆಗ್ಮಟ್ಟಟು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಅಸರೂಸ ಖನಿಜಗಳಾದ ಬೆರಿಲ್‌ 
ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌, ಅಲ್ಲನೈಟ್‌, ಕೊಲಂಬೈಟ್‌, ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ಜಲಯುಕ್ತ ದ್ರಾನಣಗಳಿಂದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಲಾಡೊಗರೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ಕಣರೂಪದ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಮತ್ತು 
ಹಾಲುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಳುರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಲ್ಫ್ರೈಟ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದು 
ದೊರೆಯುವ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾ 


ನಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಅವು ಯಾನ್ರವೆಂದಕೆ, ಸ್ವಿಸ್‌ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್‌ ಆಲ್‌ ನ ಗ್ರ್ಯನ್ಸಟ್‌ಅಥವಾ 
ವಿನಿ ೨೪ 

ನೆಯ್ಸ್‌ ಶಿಲೆಗಳು, ಇಟಲಿ, ಊರಲ್‌ ಪರ್ವತಗಳು ಹಾರ್ಸ್‌. ಪರ್ವತಗಳು, ಬನೇ 

ರಿಯಾ, ಫ್ರಾ ಕ್ಸು ನಾರ್ವೆ, ಐಕ್ಲೆಂಡ್‌, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಉಪಯೋಗಗಳು : ಆರ್ಫೋಕ್ಸೇಸ್‌ನ ಉಸಯೋಗಗಳೀ, ಆದರೆ ಇದು ಅದ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6೮8/6011 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಪ್ಲಿಲಕಿ 


ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ವಿವಿಧ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸ 
ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವಂತಿದ್ದು ಇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಭರಣಕ್ಕೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುನೆಂತಹೆ *ಮೂನ್‌ಸ್ಟೋನ್‌' ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 


ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಲೇಗಿಯೋ ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ಗಳು 
ಓಲಿಗೋಕ್ಸೇಸ್‌, ಆಂಡೆಸೀನ್‌, ಲ್ಯಾಬ್ರಾಡೊಕೈರ್ಟ ಬೈಟಾನೈಟ್‌ 

ಇವೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದ ರಿಂದ, ಆಕ್ಚೆ ಬ್‌ 
ಅನಾಕ್ಕೆ ರ್‌ ಸದೃಶ ಸಂಯೋಜನಾ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವು 
ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತಲೆಬರಹೆದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಸೈೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ 
ಆಲ್ಫೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯಂತೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ, ಕಣ 
ರೂಪ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು:: ಸೀಳುಗಳು ಆಲ್ಫ್ರೈಟ್‌ಗಿರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.6 ರಿಂದ 2.75. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹೆಸುರುರೀತಿ, ಹಳದಿ, ಕಂದು, ಕೆಂಪು ರೀತಿ, ಕೆಲವು 
ವೇಳೆ ವರ್ಣರಹಿತ, ವರ್ಣನಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ಅದೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಲ್ಯಾಬ್ರಾಡಾ ರೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಣ್ಣ ಗಳೆಂದರೆ ನೀಲಿ ಮತ್ತು 
ಹೆಸುರು. ಆದರೆ ಹಳದಿ, ಅಗ್ನಿಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಬೂದುವರ್ಣಗಳೂ ಇರು 
ತ್ತವೆ, 

ಪಾರರ್ಶದಕಕೆ : ಪಾರೆದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದಿ ತೆಳುವಾದ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಕರೆಗಬಲ್ಲವು. 
ಅನಾರ್ಥೈಟ್‌ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಕರಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ರ. 
ಮಣಕ್ಳೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾಥೆನ್ಸಟ್‌ ತುದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ದ್ರಾವ್ಯತೆಯೂ 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. : 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಓಗಿಯೋ ಕ್ಲೇಸ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಿಲಾರೂಪಕ 
ಖನಿಜ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್‌, ನೆಯ್ಸ್‌, 
ಸೈಯನ್ಸೈಟ್‌, ಶೈಯೊಕೈಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಠ್ಚಿರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಹೊಮ್ಮುನ 
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ಇ 


ಗು ಪಿ ನರಣ್ಕೂತಿಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾ: ಅಂಡಿಸೈಟ್‌, ಟ್ರ್ಯಾಕೈಟ್‌) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ಸ ಆಂಡೆಸೀನ” ಅನೇಕ ಕಣರೂನದ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಸರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ರಜಿ. ಅದು ಓಗಿಯೋಕ್ಲೇಸ್‌ನಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಖನಿಜನಲ್ಲ. ಅದು ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕವನ್ನುಳ್ಳ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೊರೆ 
ಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಬವೇರಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು 
ಜಪಾನ್‌. 

ಲ್ಯಾಬ್ರಾಡೊಕ್ಳಿಟ್‌ ಅನೇಕ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತು.ಅದು 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಲನಣ ಮೂಲವಾದ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈರಾ ಶ್ಸೀನ್‌ ಅಥವಾ 
ಆಂಪಿಬೋಲ್‌ ಗುಂಪುಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಖನಿಜದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 
ಅದು ಶೈಯೊಕ್ಳಿಟ್‌, ಗ್ಯಾಬ್ರೋನೋರೈಥ್‌, ಅಂಡೆಸೈಟ್‌, ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಮುಂತಾದವು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನೇಳೆ ಅದ್ಭು ಆಂಫಿಬೊಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಪೂರ್ವಕೆನಡಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, 
ನಾರ್ವೇ, ಸ್ವೀಡನ್‌, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುವುದು ಅನ : 
ರೂಪ. ಆದರೆ ಹರಳುಗಳೇನೋ ಸಿಸಿಲಿಯಲ್ಲಿನ ಎಟ್ಟಾದ ಮೇಲಿರುವ ಮಾಂಟಿಕೊ 
ಸ್ಸಿಯ ಭಸ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ರುಮೇಥಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಲ್ಯಾಬ್ರಾ 
ಜೊರೈಟ್‌ ದೊರೆಯುವ ಮಿಕ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಆಂಟೀರಿಯೋ, ಕ್ವಿಬೆಕ್‌ ಮತ್ತು 
ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌. 

ಬೈಟಾನೈಟ್‌ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಖನಿಜ. ಅದು ಅಸರೊಸವಾಗಿ ಕೆಲವು 
ಲವಣಮೂಲ ಫ್ಲೂ ಟಾನಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಂಟೀರಿಯೋದ ಬೈಟಾನ್‌ (ಈಗಿನ ಒಟ್ಟಾವ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪತ್ರೆ 
ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. 

ಉಪಯೋಗ : ವರ್ಣನಿನ್ನಾ 


ಫೃಸನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಆಭರಣ 
ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಷ ಸ 


ಅನಾಕೈಓಳ್ಳಿ (ಇಂಡಿಯಾನೈಟ್‌) 


ಪ ಸಂಯೋಜನೆ : ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾ ಲ್ಬಿಯಂಗಳ ಸಿಲಿ 
ನೇಟು, C೩೩1,5;,0, ಅಥವಾ C೩೦.ಸA1,೦,. 2510, ; ಸಿಲಿಕ ೭43.2, ಅಲ್ಯೂ 
ಮಿನ -. 36.7, ಸುಣ್ಣ ಎ. 20.1. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ೫ಸ15;0, ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ 


ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಟ್ರೈಕ್ಸೆ ಕ್ರತಕ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ಪಲ 


ಅನಳಿಗಳು : ಆಲ್ಫ್ರೈಟ್‌ಗಿರುವಂತೆ ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ 
ಆಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಯ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಲ್ಲದೆ b ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಸೀಳು ಸಾಧ್ಯ, 
ಕಣರೂಪ ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ತೆಳು ಪದರರೂಪ. 

ಸೀಳು : ೦ (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ; b (010) ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷೆ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.74 ರಿಂದ 2.76. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಕೆಂಪು, 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. ; 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಬಗೆಗಳು : ಅನಾಫೆನ್ಯಟ್‌, ಕ್ರಿಪ್ಟಿಯ ನೈಟ್‌, ಬೈಯಾಟೀನ್‌, ಫೈಯಾರ್‌ 
ಸೈಟ್‌, ಇಂಡಿಯಾ ನೈಟ್‌, ಸೈಕ್ಲೋ ಪೈಟ್‌, ಲೆಪೋಲೈಟ್‌, ಲ್ಯಾಟ್ರೋ ಬೈಟ್‌, 
ಆಂಫೊಡೆಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಯಾಕ್ಸ್ಮೈಟ್‌, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋ ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಕರಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ ಗಾಜಿ 
ನಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಅನಾಫೆನ್ಯಟ್‌ 1550 *€ ನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಸೊನ್ಮುದಲ್ಲಿನ ಅನಾರ್ಥೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಇಂಡಿಯಾನೈೈಟ್‌ 
ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ನಿಭಜಿತವಾಗಿ ಜೆಲ್ಯಾಟನ್‌ ಸದೃಶ ಸಿಲಿಕವು 
ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಅನಾಥ ಟನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಅನಾಥೆಣ್ಯಟ್‌ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
(ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಟಾನಿಕ್‌ ಶಿಲೆಗಳು), ಅಂದರೆ ಆಂಡೈಸೈಟ್ಸ್‌, 
ಬೆಸಾಲ್ಫ್‌,ಗ್ಯಾಬ್ರೋ, ಕೋಕೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆದು 
ಕ್ರೈಸೊಲೈಟ್‌ ಇರುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬೊಲೈಟ್‌'ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 
ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತದ ಶಿಲಾ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ 
ಇರಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಶ ಶೇಖರಣೆಗಳ (008(80॥ deposits)್ಲನ ಕಣರೂಪದ ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಉಲೈಗಳ ಮೂಲವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದೂ 
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಅದು ದೊರೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಸ ಳಗಳೆಂದರೆ, ನೆಸೂವಿಯಸ್‌, ಸಿಸಿಲಿ, ಇಟಲ್ಲಿ 
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ರಿಂ | ವಿವರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಸ್ವೀಡನ್‌, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, ಸೇಲಂ (ಮದ್ರಾಸು), ಜಪಾನ್‌, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ನೆಫೆಲ್ಫಟ್‌ (ನೆಫೆಲೀನ್‌, ಏಿಯೋಲೈಟ್‌) 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : N2೦ ಸ1,೦,2 5;0,. ಇದು ಕೃತಕ ಖನಿಜದ 
ಸಂಯೋಜನೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೆಫೆಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಲಿಕವೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ ; ಹೆಕ್ಸಾ ಫ್ಸಾಗೊನಲ್‌-ಹೆಮಿಮಾರ್ಸಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ದಪ್ಪನಾದ ಆರು ಅಥವಾ ಹೆನ್ನೆ ರಡು ಮುಖಗಳ ಪಿ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳ 
ಮಟ್ಟಿ ನಾವ ಅಥವಾ ಬದಲಾದ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಪಣೆದಿರುತ್ತ ವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾತಿರೂಸ ಒತ್ತು 
ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಹುದುಗಿದ ಕಣಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತ ಜೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಚನೆಯು ತೆಳು 
ಸ ಸ್ಪ ಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದಿ. 

ಸೀಳು ; m (೩070) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; € (0001). ಅಸರಿಪೊರ್ಣ. 

ಬಿರಿತ : ಲಘುಚಿಫ್ಫು ರೀತಿ, 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5,5 ರಿಂದ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಸೆ ಸಾಂದ್ರಕ : 2.55 ರಿಂದ 2,65. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ. 

ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣವಿನ್ಯಾಸನಿರುತ್ತದೆ, 


ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಪದಲ್ಲಿಕುವಾಗ 


ಮಂದ ಹಸುರು ಹೆಸುರುಬೂದು ಅಥವಾ ನೀಲಿಯುಕ್ತ ಬೂದು, ಶಂದು ಯುಕ್ತ 
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ, 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ನೆಫೆಕೈಟ್‌, ಗಾಜುರೀತಿಯದು, 

(೨) ಎರೊಲೈಟ್ಸ್‌ 

ಶರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಸದ್ಧ ರಹಿತ 
ಗಾಜನ್ನು ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ $ ನ ಸ್‌ 

ಲ ಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ ತ್ರದ, 

(೩) ಆಮ್ಮ ಗಳಿಂದ ಟ್‌ ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುತ ತ್ತದೆ, 

ನೆಳೆಕೈಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ | ತಯಾರಸುಡುದು 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ವ ರ್ಕಿ 


ದೊರಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ನೆಫೆಲೈಟ್‌ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪಸರಿ 
ಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥ ಸ್ಪಳಗಳಿಂಡಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ, ರುಮೇನಿಯ್ಯಾ ಬಾಡೆನ್‌, 
ಇಟಲಿ, ಉತ್ತರನಾರ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣಗ್ರೀನ್‌ಲಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು, 


ಠಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : 3188151೦, NaCl ; ಸಿಲಿಕ 37.2, ಅಲ್ಯೂ 
ಮಿನ ಎ. 31.6, ಸೋಡ ಎ. 25.6, : ಕ್ಲೋರಿನ್‌ ಎ. 7.3. ಸೋಡಿಯಂನ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲು ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ, 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮಿಟ್ರಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಕಾರನೆಂದರೆ ಡೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರನ್‌, 


ಅವಳಿಗಳು : ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ೦(111), ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಅಕ್ಷದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿನ 
ನೀಳೀಕರಣದಿಂದ ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರದ ಪ್ರಿಸೆಮ್ಮುಗಳನ್ನು, ಂಟುಮಾಡುತ್ತಡೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 
ರಾಶಿಕೂಸದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ ಕಣಗಳಾಗಿ, ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ಗಂಟುಗಳಾಗಿ 
ಇರುವುದುಂಟು. 


ಸೀಳು : ಡೋಡಿಕ ಹೀಡ್ರಲ್‌, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪುರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ, 

ಭಂಗುಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದ 6.0. 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2,14 ರಿಂದ 2.30. 

ಕಾಂತಿ ಃ ಗಾಜುಸದೃಶೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಜಿಡ್ಡು ಸೆದೃಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬೂದು ಹೆಸುರ್ಕು ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್‌ ನೀಲಿ, - 
ಲಘು ಕೆಂಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೆಲವು ನೀಲಿಯ 
ಬಗೆಗಳು ಬೆಳ ಿಗ್ಯೂ ಜಾತ ಕಾ ಆಗುತ್ತೆ ವೆ. 

(೨) ಜೊ ್ಲೋಪೈಸ್‌ ಮುಂದೆ ಅದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ, ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ವರ್ಣರೆಹಿತ ಗಾಜನ್ನು 6ಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಶೈಕ್ರೋಕ್ಸಾ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತ ಜಿ ಮತ್ತು ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 
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ತತ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಆವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಜೆಲಾಟಿನ್‌ ರೀತಿಯ ಸಿಲಿಕವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, 

ಸೋಡಲೈಟನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, 

ಡೊರೆಯುನ ಜಾಗಗಳು : ಸೋಡಲೈಟ್‌ ಸೆಫಿಲೈಓ್‌-ಸೈಯನೈಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಂಪುಗಳ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಡ 
ದಿಂದ ಪುಷ್ಟಿ ಯಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ಮದ ಹರಳೀಕರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು 
ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೆಸೂವಿಯಸ್‌ನಂತಹ, ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತಗಳು ಹೊರ ಒಗೆಯುವ 
ಲಾವಾಗಳಲ್ಲಿಕುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, 
ರಷ್ಯಾ, ರುಮೇನಿಯಾ, ವೆಸೂನಿಯಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣನಾರ್ವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಗ್ರಿ4ನ್‌ಲಾಂಡ್‌ 
ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ೯ 


ಲ್ಯಾಜುಕೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 3714151೦. NaS. ಅಲ್ಲಜಿ 
ಹಾಯ್‌ನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೋಡಲೈಟ್‌ ಅಣುಗಳು ಸದೃಶ ಸಂಯೋಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಮು 


ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಬ್ರಿಕ್‌, 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಘೆನಗಳಾಗಿ, ಜೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : ಡೋಡೆಕಹೀಡ್ರಲ್‌, ಅಸರಿಪೂರ್ಣ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5,5, 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.38 ರಿಂದ 2.45. 
ಕಾಂತಿ; ಗಾಜುಸದ್ಭಶ, 
ಬಣ್ಣ : ಜೋರಾದ ಬರ್ಲಿನ್‌ 
ಹೆಸುಕುಯುಕ್ತ ನೀಲಿ ? 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ; ಪ್ರಕಾಶಭೇಡ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ 
ರ ಹ dE ಕೊಳನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ. ನೀರನ್ನು 
ತ್ತದೆ. ಕೆಯುವ ಖನಿಜವು ಜೀರುಂಡಿ ಹಸುಕು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಿಗಿ 


ನಿಗಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆರಿದೆ ನಂತರ ಅದರ ಬಣ್ಣವು ನೀಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭೆ 
ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ. 


ವಾಗಿ ಕರಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನು! ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಿಳಿಯ: ಗ್‌ 
೨ (ಕ್ಹೋರಿಕ್‌ ಅ; 
(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಕ್‌ ಅನ್ನುದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 


ನೀಲ್ಕಿ ಆಕಾಶ ಫೀಲಿ, ವೈಯೊಲೆಟ್‌ ನೀಲಿ; 
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ಸೀಲಿಕೇಟುಗಳು ತಿಳ್ಸಿ 


ಅನೀಕರಿಸಿದಾಗ ಜೆಲಾಟಿನ್‌ ಸದೃಶ ಸಿಲಿಕವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿ, ಹೈಡ್ರೊ ಜೆನ್‌ 
ಸಲ್ಫೈಡನ್ನು ಹೊರಗೆಡವುತ್ತದೆ. ಕ 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪರ್ಶರೂಪಾಂತರಿತ 
ವಸ್ತುವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾ ಕಿನೈಟ್‌ ಶಿರೆಯೊಡಕೆ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸ್ಪರ್ಶಹೊಂದಿರು 
ವಂತಹೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪೈಕೈಟ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ 
ನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ ಜೆಯ್‌ ಕಾಲಿಯಾ, ಆಫ್ಲಾನಿ 
ಸ್ತಾನ್‌, ಸರ್ಹಿಯಾ, ರೋಮ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಪನಿ, ಮತ್ತು ವೆಸೂವಿಯಸ್‌ 
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲಿ. 

ಉಪಯೋಗಗಳು : ಸೊಗಸಾದೆ ಬಣ್ಣ ಗಳುಳ್ಳ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪುಷ್ಟ 
ಕುಂಭಗಳನ್ನೂ, ಅಲಂಕಾರ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ 
ಶಬಲಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದಾಗ ಪುಷ್ಟಿ 
ಯಾದ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಲ್ಪ್ರಮೇರಿನ್‌ ಎಂಬ ವರ್ಣಧಾತುವುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಲ್ವಮೇರಿನ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ 
ಬಂದಿದೆ. 


ಹೆಲ್ಟೈಟ್‌ | 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 3(Min, Fe) BeSi0,. MnS. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌-ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರ ಲ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ; ಅಲ್ಲಜಿ 
ಗೋಳಾಕಾರದ ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಮಾಣು ರಚನೆ ಸೋಡಲೈಓನದಂತೆ 
ಇದೆ. ಇದರೆ ಘಟಕ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು : ತೃಣಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚಹೀಡ್ರಲ್‌' ರೀತಿಯದು. 

ಬಿರಿಕ : ಅಸಮದಿಂದೆ ಚಿಪ್ಪೆರೀತಿ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದೆ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.16 ರಿಂದ 3.36. 

ಕಾಂತಿ; ಗಾಜುಸದೃಶ ಗೋಂದುಸದ್ಭಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಜೇನುಹೆಳದಿ, ಹೆಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದು, ಸಿಸ್ಟಿನ್‌ ಹಸುರು, ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ 
ಕಂದು, 
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ನಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ 
ಇ ನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘುಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪರೀಕ್ಬೆಗಳು : (೧) ಅಸಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗಿ, 
ಹಳದಿಯುಕ್ತ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಮಣಿಯಾಗಿ, ಬರಬರುತ್ತಾ ಮಂದನರ್ಣ 
“ವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 
(೨) ಕಶ್ಮಲ ನಿವಾರಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆವೀಕರಿಸಿದಾಗ 
ಜೆಲಾಟಿನ್‌ ಸದೃಶ ಸಿಲಿಕನನ್ನೂ, ಹೈಡ್ರೊಜೆನ್‌ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ ಅನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು : ಹೆಲ್ಟೆ ರ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಟ್‌ನ್ಸ, ಹಾರನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್‌, 
ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಡುರುಗಳೊಂದಿಗೂ, ಪೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ, ಕೆಲವು ಸಲ 
ನೆಯ್ಸ್‌ ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಯ 
ಇದು ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಇಲ್ಮೆನ್‌ ಬೆಟ್ಟಿ, ರುಮೇನಿಯ್ಯಾ, 
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ನಾರ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಡಾನಲೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 3(Fe, Mn, Zn) Be 51೦[- 785. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಆಕ್ಟಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿಕೊಪದಲ್ಲಿ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5 ರಿಂದೆ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 3.427. 

ಬಣ್ಣ : ಮಾಂಸೆಗೆಂಪಿನಿಂದ ಬೂದು ಬಣ್ಣ ದವರೆಗೆ, | 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವ ಪ್‌ ಣೂ ಹ್ಮಾಂಪ್‌' 
ಪೈರ್‌, ಕೊರೊರ್ಯಾಜೋ ಮತ್ತು BE 
ಸ್ಕ್ಯಾಪೊಲೈಟ್‌ ಗುಂಪು (ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌-ಟ್ರೈಸಿರಮಿಡಲ್‌) 

(1) ಮಿಯೊನೈಟ್‌ | ಸ: 

(11) ನರ್ನಿಕ್ಕಿಟ್‌ 

(111) ಮಿಶ್ಸೈನೈಟ್‌ 

(iv) ಮಾರಿಯಲ್ಫೈಟ್‌ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೯೫ 


ನಿಯಾನೈಹಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : C೩೦೦, 30೩ A1,8;,0,. 
ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌, 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಜಿ 
ನಂತೆ ಅಥವಾ ಹಾಲುಬಿಳುಪಾಗಿ ; ಅಲ್ಲದೆ ಹರಳುರೂಸದ ನ ಮತ್ತು ರಾಶಿರೊಪ. 


ಸೀಳು : ೩ (100) ಸುಮಾರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ೫ (110) ಅಷ್ಟಿ ಲ್ಲ 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯದು 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5,5 ರಿಂದ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.7 ರಿಂದ 2.74. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರೆಹಿತದಿಂದ ಬಿಳುಪು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರರ್ಶೆಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ಬಿರುಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವೆಸೂವಿಯಸ್‌, ಜರ್ಮನಿಯ ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 

ವಕ್ಕಿಕ್ಕಟ್‌ ತ್ಯ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಮಿಯೊಲೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಮಾರಿಯಲ್ಫೈಟ್‌ ಗಳಿಗೆ 
ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಕ 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌- -ಟ್ರೈಸನಿರಮಿಡಲ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ” ಒರಟು, ಅಸಮ 
ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಡೊಡ್ಡ ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಸೀಳು: ೩ (100) ಮತ್ತು, m (100) ಸುಮಾರಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದರೆ ಬ ಕ 
ಅಜಿತಡೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ` 
ಬಿರಿತ: ಲಘು ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿ. 
ಭಂಗುರೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 6.0 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.66 ರಿಂದ 2.73. 
ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶದಿಂದ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ (ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ), ಗೋಂದು 
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`ಓ! 


ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
ಸದೃಶದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ ; ಸೀಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಜು 


ಇದ ಬಿಳಿಪು, ಬೂದು, ಕೀಲಿ, ಹಸುರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ತೆಳುವರ್ಣ. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ, 
ಬಿಳಿಯ ಗಾಜಿನ ಮುಜ್ಜಿ ಯಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೋಡಿಯಂ 
ಬಣ್ಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿ ನಿಭಜನೆಗೊಳಗಾಗು 
ತ್ರ್ಯಜಿ, ಸ < 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪೊಲೈಟ್‌ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹರಳು ರೂಪದ ಹಿಸ್ಟುಗಳು, ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳು, ಆಂಥಿಜೊಲೈಟ್‌ಗಳ್ಳು - 
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಶಿಲೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕವೇಳೆ ಲಘುವರ್ಣದ ಫೈರಾಕ್ಸೀನ್‌, ಅಂಥಿಬೋಲ್‌, ಗಾಕ್ನಿಟ್‌, 
ಆಸಟ್ಛಿಟ್‌, ಟಿಟ್ಯಾನೈಟ್‌, ಜಿರ್ಫಾನ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು 
ಬಹುವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಸಂಘಟಕ ವಸ್ತುವೆಂದು ಕಂಡು 
ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಪೋಲೈಟುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 

ಅದು ಜೊರೆಯುವ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಜೀಶಗಳಿಂದಕೆ, ಸೈಬೀರಿಯಾ, ಫಿನ್ಲೆಂಡ್‌, 
ಹ ಸ್ವೀಡನ್‌, ಬನೇರಿಯಾ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು ಮತ್ತು 

ಡಾ. 


ನೇಟೋಲ್ಕಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬೇರಾನ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ಯ್ಯಾಲ್ಸಿಯೆಂಗಳ ಅವಣಮೂಲ 
ಫೇಟೋಲೈಟ್‌ಅಕ್ಲೋಸಿಲಿಕೇಟು. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೀಗಿದೆ, Ca (8೦೫) 510,- 

ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌, : 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಡೆ. 

ಟಕ್‌, m (1 113 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಕ್‌, ೫ (110) ಅಥವಾ ಣ್ಣ (011) ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 
ರುತ್ತಜಿ, ಕೆಲವು ನೇಳೆ ಸ (201) ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರೆ 
ವಿರುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಧೆಗಳು ಬಹುವೇಳೆ ಬಹಳ ಬದಲಾಯಿಸಿರುತ್ತವೆ ; . 


ಅಲ್ಲದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು. ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ತಂಭರಚನೆ 
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ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ; ಹೊರವಿಸ್ತರಿತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ರಾಶಿರೊಪ್ಯ ಕಣರೂಪದಿಂದ ಒತ್ತಾದ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢೆ ಹರಳು ರೂಪ. 

ಸೀಳು : ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಿರಿತ : ಚಿಪ್ಪೆ ರೀತಿಯಿಂದೆ ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿಕುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.9 ರಿಂದ 3.0. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ್ರ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗೋಂದು 
ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಬೂದು, ತೆಳು ಹೆಸುರು, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ 
ವೈಢೊರೈವರ್ಣ ; ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕೊಳಕು ಹಿಪ್ಪೆ; ಹೆಸುರು ಅಥವಾ ಜೇನು ಹಳದಿ. 

ಒರೆ: ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ, ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಅಪಾರೆ 
ದರ್ಶಕ ಬಿಳುಪು. 

ಬಗೆಗಳು : (೧) ಸಾಧಾರಣದ್ದು : ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಜುಸದೃಶೆ 
ಹೆರಳುಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುರು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹವು. 

(3) ಒತ್ತಾದ ರಾಶಿರೊಪದ್ದು : ಅಪಾರದರ್ಶಕ, ಬಿಳುಪು, ಕೆನೆಬಣ್ಣ ದ್ದು 
ನಸುಗೆಂಪಿನದು ; ಪೋಕ್ಸೆಲೈನ್‌ ಪಾತ್ರೆ ಯಂತೆ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. 

(೩) ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲು ರೂಪದ್ದು : ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ್ದಾಗಿದ್ದು, 
ದ್ರಾಶ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಹರಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡು 
ತ್ತಥೆ. 

(೨) ಜ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ, ಕರಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗಾಜಾ 
ಗುತ್ತಜಿ, ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಸುರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. 

(ಒ) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಜೆಲಾಟನೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 

ವಿಶಿಸ್ಟಲಕ್ಷಣಗಳು : ಗಾಜು ರೀತಿಯ, ಹೆಸುರು ಬಣ್ಣದ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹರಳು 
ಗಳು ; ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೋಪ್ಯೈಸ್‌ ಮುಂಡೆ ನೀಡಿದಾಗ ಹಸುರು 
ಜ್ಹಾಲೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. 


೮೦-0೦. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ರ್ಷಿಂ ನಿನರಣಾಕ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು ; ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದ ಹೊರ 
ಹೊಮ್ಮುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜ 
ವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌, ಫ್ರೆೈಟ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಜಿಯೊಲೈಟ್‌'ಗಳೊಡನೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸುಕ್ಸಿಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ನೆಯ್ಸ್‌, 
ಡೈಯೊರೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹೆಯುಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವುಸಲ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದುರಿನ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥ ಳಗಳೆಂದಕೆ, ಇಟಲಿ, ನಾರ್ವೆ, ಭಾಸ್ಕೇನಿಯಾ ಮತ್ತು 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು. 


ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳು 

ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಜಲಯುಕ್ತ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು. ಇವು ಪರಸ್ಪರ 
ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇವು ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರಗಳಂತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ 
ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಸಿಯಂಗಳ ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ' 
ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರಬಹುದು 
ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು. ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಜಲಯುಕ್ತ 
ಫೆಲ್ಡ್‌ಸ್ಪಾರ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂಕಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಆಕಾರ 
ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಂಪು 
ಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಫಿಲಿಪ್ಸೈಟ್‌ ಗುಂಪು (ಮಾನೋಕ್ಣೈನಿಕ್‌), ಛಾಬಸೈಟ್‌ 
ಗುಂಪು (ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ) ಮತ್ತು ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌ ಗುಂಪು (ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ 
ಮತ್ತು ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌). 

ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮಿಕ್ಳ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಹರಳು 
uv (water of crystallisation) ದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಯೊಲೈಟು 
ಗಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾ 
ವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಜನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಉಷ್ಣ ತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಹೊರಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ. ಅರೆ ನಿರ್ಜಲೀಕೃತವಾದ (partially dehy- 
685166) ಖನಿಜವು ಪುನಃ ನೀರಿನ ಆವಿಗೆ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟಕೆ ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರು 
ವಷ್ಟು ನೀರನ್ನೇ ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದು ನೀರಿಗೆ ಬನಲು 
ಗಾಳಿ, ಅಮೋನಿಯಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌, ಜಲಜನಕದ ಸಲ್ಫೆ ಕಡ್‌ ಐಯೋಡಿನ್‌ 
ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲದು. ಕ 

ಮಿಕ್ಕ ಜಲಯುಕ್ತ, ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳಂತ್ಕೆ ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಠಿಣ್ಯ 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೯೯ 


(3. 5-5.5) ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ (2.0-2.4) ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು 
ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅನ್ಲುಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೆಲಾಟೀಕರಿಸು 
ತ್ತವೆ. ಸ್ವ ಜಾತಿಗಳ "ಬಹುಪಾಲು ಖನಿಜಗಳು ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ಮುಂದೆ ವಸ್ತು ನವನ್ನು 
ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತವೆ. 

` ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳೆಲ್ಲಾ ದ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜಗಳು. ಇವು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 
ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌, ಡೈಯಬೇಸ ಸ್‌ 2 ಅವಣಮೂಲ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಜೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ತೆ ಇಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ನೆಯ್ಸ್‌ ಗ್ರಾ ನೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜಯೊಳ್ಳಟುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ: ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಮಾಕ್ಲಿನೈಟ್‌ಗುಂಪು 
ಮಾರ್ಲಿನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Ca, Na,)0. A1,0,: 95i0,, 6H, ೦. 

ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹರಳುಗಳಾಗಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಅರೆಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡಾಕಾರದೆ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿ; ನಾರು ರಚನೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3 ರಿಂದ 4 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.15. 

ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ: ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ ಅಥವಾ ನಸುಗೆಂಪು. 

` ಜೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು: ನೋವಸ್ಫೋಷಿಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ವೈಯೊಮಿಂಗ್‌, 

ಇಟಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಸ್ಟಿಲೊಲೈಓ್‌ 
ಹ ಸಂಯೋಜನೆ: (Ca, K,, Na.) ೧. AL,0, 108i0,:5H,0 (2) 


ಹರಳು ವೃನಸ್ಥೆ : ಆರ್ಸೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಣ್ಣ ಕೋಮರೂಪದೆ ಸೂಜಿಗಳು, ನಾಜೂಕಾದ ಬೊಂತೆಗಳಾಗಿ 
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು: (100), (010). 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5. 0. 
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ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2, 1. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬಣ್ಣ: ವರ್ಣರಹಿತ್ಯ ಬಿಳುಪು. 

ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಳಗಳು : ಕೊಲೊರಾಡ್ಕೋೊ ಇಡ್ಯಾಹೋ, ಕ್ಯಾಂಪೋ ಮತ್ತು 
ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌. 


ಫ್ಲೋಕ್ಸೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Ca. Na,)0. A1,0,.89510,. 6H,0 (2) 
ಹಕಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಮಾನೋಕ್ಸೈ ನಿಕ್‌. 


ಇರುನ ರೀತಿ: ನೀಳವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಔಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು(100) ನತ್ತು (010) 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೀಳುಗಳು. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5. 0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.10. 

ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುನ ಜಾಗ : ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌, 


ಫೆಶ್ರಿಯೆ ಕೈ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : R,A1, (5ನಲ್ಯ), 6H,0. RO =™MgO, 
Na,0, H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌. 


ಇರುವ ರೀತಿ: ತೆಳುವಾದ (100)ಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾ 
ರದ ಮತ್ತು 0 ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುವ ಹರಳುಗಳ ಕೇಂದ್ರ 
ಪ್ರಸರಿತ ಗುಂಪುಗಳು. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 3. 0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾದ್ರತೆ : 2. 15. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು, 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದ್ಭೃಶದಿಂದ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ, 
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ಸಿರಿಕೇಟುಗಳು ನ್ಲಿಲಜಿ 


ದೊರೆಯುನ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಕೊಲಂಬಿಯಾ. 


ಹ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಹ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡೈಟ” 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ( ಲಾಸ್ಯ) 0. ಸ1,0,. 651೦. SH,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮಾನೋಕ್ಸ್ಲೈಸಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಕೆಲವುವೇಳೆ, ಮುತ್ತುಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಮೇಲ್ಮೈ 
b (010)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಸ್ಪಟಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೆ ರೂಪವು ಅನೇಕ 


ವೇಳೆ ಆರ್ಫೋರ್ವಾಂಬಿಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು 
ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು : 0 (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, 

ಬಿರಿತ : ಲಫುಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ್ಮ : 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ 23.5 ರಿಂದ 4.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ: 2.18 ರಿಂದ 2.22, 

ಕಾಂತಿ : b ನ ಕಾಂತಿಯು ಚುರುಕಾಗಿ ಮುತ್ತು ಸದೃಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಇತರೆ 
ಮುಖಗಳು ಗಾಜು ಸದೃಶ, 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪಿನ ಅನೇಕ ಛಾಯೆಗಳು ; ಕೆಂಪು, ಬೂದು ಮತ್ತು ಕಂದು 
ವರ್ಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ ಬಿಳುಪು, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದೆರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘುಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಸ್ವಿಲ್ಛೈಟ್‌ಗೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ. 

ಡೊಕೆಯುವ ಜಾಗೆಗಳು ; ಹ್ಯೂಲ್ಯಾಂಶೈಟ್‌ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಯುಕ್ತ 
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಲೆಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಬಸೈಟ್‌, ಸ್ಟಿಲ್ಪೆ ಬ್‌ ಮತ್ತಿತರೆ 
ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿರೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಇರುವುದುಂಟು, ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟು ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಹೆಚ್ಚು ಅಸರೂಪವಾಗಿ ಇದು ನೆಯ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹರಳು ರೂಪದ ಸಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ ಇರುವುದುಂಟು, ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಲೋಹೆಯುಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಇದು ಸಿಗುವ ಜಾ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌, ಇಂಡಿಯಾ, 
ಯೂರೋಪ್‌, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿ ಟ್ರಿ ಕ್ಲಿಂಡ್‌, ಸ್ವಾಟಿ ೦ಡ್‌, ಡಮ್ಪರ್‌ಟನ್‌, ಪ್ಯಾಕೋ 
ದ್ವೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ. "ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ. 
ಈ ಖನಿಜದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಖನಿಜ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಎಚ್‌ 
ಹ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್‌. 
ಎಷಿಸ್ಸಿಲ್ಸೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : (Ca, Na,) 0.A1,0,.6510,.5H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ 
ಇರುವ ರೀತಿ $ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇರುವ ರೀತಿ, ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮ್ಯಾ 
ಬಕ್‌, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸಂಗ್ರಹಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕಣಯುಕ್ತರೂಪ, 
ಸೀಳು ; (010) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸರಿಪೊರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.25. 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, 
ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌, ಫ್ಯಾರೋದ್ವೀಸಗಳು, ಸ್ಥಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, 
ಸಿಟ್ಟಕ್ಲಿ ಂಡ್‌, ಪೂನ, ನೋವಸ್ಕೋಷಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್‌. 
ಬ್ರೂಸ್ಟೆ ರೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯೆಸಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (Sr, Ba, Ca) ೦. ಸಿ] ಲ 6510, sp, 0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಶ್ಸ್ಟೈಫಿಕ್‌, 
ಇರುನ ರೀತಿ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳಾಗಿ. 
ಸೀಳು : (010) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.0. | 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.45. 
ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಬಣ್ಣ ೩ ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು; ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಐಕ್ಲಿಂಡ್‌, ಬಾಡೆನ್‌ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌; 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೩೮೭ 


ಫಿಲಿಸ್ಸೈಹ್‌ ಗುಂಪು : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಷೆ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌. 
 ನೆಲ್ಸೈಟ: (Ba, Ca, ಸೃ) Si, ಲ್ವ 3H,0. 

ಫಿಲಿಪ್ಸೈೈ ಟೀ (K, Ca) A1,5i,0,,,41 ೫೦, 
ಹಾರ್ಕ್ಮೋಟೋಮ್‌- (ಸೈ, Ba) A, 50. 5H,0. 
ಸ್ಟಿಲ್ಫೈರ್ಟ್‌- (1೩, Ca) A1,5i,0,,. 6ಹ್ಮ೦. 
ಹ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (B2,Ca,K,)A1,51,0,,:30.ಸ್ಪಾಂಸಿಯೆಂ 
ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂಗಳೂ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈೈಸಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಂಕೀರ್ಣವಾದೆ ಅವಳಿಗಳು, 

ಸೀಳು ; ಸೀಳುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 4 ರಿಂದ 4.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಸ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.278 ರಿಂಡ 2366. 

ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತದಿಂದ ಬಿಳುಪು. 

ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ, ರಷ್ಯಾ, 


ಲ್ಸ 


ಫಿಲಿಪ್ಟೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (K,,Ca) A1,51,0;,.41,0; 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈನಿಕ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಏಕರೂಪವಾದ ಭೇದಕ ಅವಳಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಆರ್ಟೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಅಥವಾ ಟಿಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತ ಮಃ 
ಕೆಲವು ವೇಳೆ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅನು ಸರಳವಾದ ಅನಳಿಗಳು ಇರುತ್ತ py 
(1) ಅವಳಿಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 0 (001), ಅಲ್ಲದೆ ತಿಲುಬೆಯಾಕಾರ 
(11) ದ್ವಿ ಅವಳಿಗಳು. 
ಹರಳುಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೊಂತೆಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೋಳಗಳಾಗಿ 
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ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರಪ್ರ ಸರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮೈ ಯಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, 

ಸೀಳು: 6 (001), b (010) ಸ್ಪಷ್ಟ, 

ಬರಿತ: ಅಸಮ, 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಗತ 4 ರಿಂದ 4.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.2. 
`ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಂಪು, 

ಒಕೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ ಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಉದುರಿ 
ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಎನಾಮೆಲ್ಲಾ ಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.. 
(3) ಹೈಡ್ರೊ (ಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ ದೊಡನೆ ಜೆಲಾಟಿಕೈ ಸಾಗುತ್ತ ದೆ. 


ಜೊರೆಯುನ ರೀತಿ : ಫಿಲಿಫ್ಸೈಟ್‌, ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಗಳ ಮತ್ತು ಫೋನೋಲೈಟ್‌ಗಳ 
ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಸಿನೀರುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಳಉಷ್ಟತೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಡ್‌ ಸ್ಟಾರುಗಳು ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಇಟಲಿ; ಸಿಸಿಲಿ, ಜರ್ಮನ್ಸಿ ಐಕ್ಷಿ ೦ಡ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ 
ಇತ್ಯಾದಿ. 
ಹಾಕ್ಕೊಟೋವತ 

ರತಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ; ಭಾಗಶಃ (K,,Ba) A1Si,0,,: 5H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲೆೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹೆಕಳುಗಳು ಏಕರೂಪವಾದ ತಿಲುಬೆಯಾಕಾರದ ಭೇದಕ ಅವಳಿ 
ಗಳು, ೭ (001) ನ್ನ್ನ ಅವಳಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

(1) ಸರಳ ಅವಳಿಗಳು ಅಥವಾ (11) ನಾಲ್ಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಅವಳಿ 
ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ € (011) ವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅವಳಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು: b (010) ಸುಲಭಸೀಳು, 0 (001) ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದುದಲ್ಲ, 

ಬರಿತ ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿ. 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು | ತಿಲ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ : 45. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.44 ರಿಂದೆ 2.50. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ, 

ಬಣ್ಣ.: ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಹೆಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಅಥವಾ ಕಂದುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬದ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಒರೆ : ಬಿಳುಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ; (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಬಿಳುಪಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ 
ಪುಡಿಯಾಗಿ ಉದರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರಜೆಲ್ಲದೆ ಬಿಳುಪಾದ, ಪ್ರಕಾಶ 
ಭೇದ್ಯ ಗಾಜಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ,ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಮಿನುಗತೊಡಗುತ್ತವೆ. 

(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಜೆಲಾಟನ್ಸೈಸಾಗದೆ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಜೆಸಾಲ್ಟ್‌, ಫೋನೋಲೈಟ್‌, ಬ್ರ್ಯಾಖ್ಯೆಟ್‌ ಮುಂ- 
ತಾದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೆಯ್ಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು 
ಲೋಹೆಯುಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಬವೇ 
ರಿಯಾ, ಶೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಹಾರ್ಸ್‌ಸರ್ವತಗಳು, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಡಂಬರ್ಚನ್‌, 
ಸರ್ಲಿ ೦ಗ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, 


ಸ್ವಿಲ್ಫೈಹ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : ಬಹುಪಾಲು ಬಗೆಗಳಿದ್ದು, (Na,,Ca) ೦. 
A1;0,.65i0,.6H,0. 

ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸೈೈನಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹೆರಳುಗಳು ವಿಕರೊಸವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಾಕಾರದ ಚೇದಕ ಅವಳಿ 
ಗಳು. ಅವಳಿ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 0 (001), ಹಿಲಿಪ್ಸೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಕೋಟೋಮ್‌'ಗಳನ್ನು 
ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು 0(010) ಗೆ ಸಮಾ 
ನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರವಿಸ್ತರಿತ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ್ರ ಸರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಖನಿಜವು ಗೋಳಾಕಾರ ಮತ್ತು ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತ ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿ 
ರುತ್ತದೆ. 

ಸೀಳು : 0 (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, 

ಬಿ ತ : ಅಸಮ, 
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ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಕಾಠಿಣ್ಶ : 3,5 ರಿಂದ 4.0, 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.094 ರಿಂದ 2.205. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ 50.(010) ರದ್ದು ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 


ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು,ಒಂಡೊಂದು ವೇಳೆ ಹಳದಿ, ಕಂದು,ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದೆ 
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು, 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರ್ಕಶದಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ ಭೇದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಪದರಗಳು ಬಿಟ್ಟು 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಖನಿಜವು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಸಣಿಗೆಯಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ, 

(೨) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜೆಲಾಟನೈಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಜೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು ; ಸ್ಟಿಲ್ಬೈಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಂತಹ ಶಿಲೆಗಳ ಬಾದಾಮಿಯಾಕಾರದ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆದು ಲೋಹ 
ಯುಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಅದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಟಕ್ಸೆಂಡ್‌ 
ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಥಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಫ್ಯಾರೋ ದ್ವೀಪಗಳು, ಐಸ್ಲೆ ಡ್‌, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಖನ್‌ ಪ್ರಸ್ಥ 


ಭು ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪೂನ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ. ಸಂಸ್ಥಾನ 
ರಿ 


ಲಾಮಾನ್ಚೆ ಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : (೮೩,೫೩) A1,51,0,,.4H,0. 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ; ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫ್ರಿನಿಕ್‌. : 


ಅವಳಿಗಳು ; ಅವಳಿಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ೩ (100) ಸಾಮಾನ್ಯಆಕಾರನೆಂದಕೆ, ಪ್ರಿ ಸಮ್ಮು 
ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ, ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ ಮತ್ತು ಹೊರವಿಸ್ತರಿತ. 


ಸೀಳು : b (010) ಮತ್ತು ೫; (110) ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ೩ (100) ಆನರಿ 
ಪೂರ್ಣ. ಕ ಕ 


ಬಿರಿತ: ಅಸಮ. 
ಅಪ್ಟೇನೂ ಭಂಗುರವಲ್ಲ. 
ಕಾತಿಣ್ಯ : 3,5 ರಿಂದ 4,0. 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೩೯೧ 


ಸಾಸೇಸ್ತ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.25 ರಿಂದ 2 36. 

ಕಾಂತಿ: ಗಾಜು ಸದೃಶ್ಯ ಸೀಳು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸದ್ಭಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಹಳದಿ, ಅಥವಾ ಕಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ಕ್ರೈ 
ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ, 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ :ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಫ ಪ್ರಕಾಶ.ಸೇದ್ಯ, ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡ ಸಚ] ಗ ಅಪಾರ 
ದರ್ಶಕವಾಗಿಯೊ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತ SE 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 
ಕರಗಿ ಬಿಳಿಯ ಎನಾಮೆಲ್‌ ನ ಂತಾಗುತ್ತ ಜೆ 

(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ೨ ಹೊಂದಿಗೆ ಜೆಲಾಟನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಲಾಮಾನ್ಟೆ ರ್‌ ಅನೇಕ : ತಿಲಾಜಾತಿಗೆಳ ಡೊಗರು 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಸ ಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಅದೇ ತರಹ ಇತರೆ ಹ ಕ 
ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲೂ, ನೆಯ್ಸ್‌ ಅಭ್ರಶಸಿಸ್ಟ್‌ LE ಸ್ಲೆ 3 ಟು ಸ 
ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ, ಲೋಹಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ತಾನ್ರು ದ ಸಂಗ್ರ ಹ 
ಗಳಿರುವ ನಾಳಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಅದು ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ ರುಮೇನಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, 
ಸ್ಯಾಕ್ಸೊನಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸೆಂಡ್‌, ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ 
ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು 


[3 


ಛಾಬಸೈಟ್‌ ಗುಂಪು 
ಛಾಬಸ್ಥಿ&"-(Ca,Na,)A1,5Si0,, 61,೦0. 
ಗ್ಮಲಿನೈಟ್‌- (Nag, Ca)Al1,Si,0,, 6,೦. 
ಲೆನಿನ್ಸಿಟ್‌ ೩೩1,510, 51,0. 


ಛಾಬ ಸೈಜ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ (€2,N)ಷ।, 
$i,0,,:6H,0. 
: ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ರಾಲ್ಟ್ರಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌, 
ಅವಳಿಗಳು : (1) ಅವಳಿ ಅಕ್ಷ, ೦- ಅಕ್ಷ ಭೇದಕ ಅವಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. 
(1) ಅವಳಿಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 7 (೩013) ಸ್ಪರ್ಶ ಅವಳಿಗಳು ಅನರೂಸ. 
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ಇಕುನ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ರ್ವಾಂಬೋಹೀಡ್ರನ್‌ ; ಅಲ್ಲದೆ 
ಸೆಂಕೀರ್ಣ ಅವಳಿಗಳು ; ಇದಲ್ಲದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ (೩morphous). 
ಸೀಳು : ; (೩071) ಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಬಿರಿತ : ಅಸಮ 
ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಠಿಣ್ಯ 1 4 ರಿಂದ 5.0. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.08 ರಿಂದ 2.16. 
ಕಾಂತಿ: ಗಾಜುಸದ್ಭೃಶ್ಕ 
ಬಣ್ಣ 4 ಬಿಳುಪ್ಪೈ ಮಾಂಸಗೆಂಪು, 
ಒರೆ H ವರ್ಣರಹಿತ, 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು (೧) ಬ್ಲೊ "ಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತುವನ್ನು 
ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ,ಸರಿಸುಮಾರು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಬೊಬ್ಬೆ ಯಂತಹ ಗಾಜಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಿಂದ ವಿಭಜಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂಟಾದ 
ಸಿಲಿಕವು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು : ರ್ಹಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌ 'ಆಕಾರ ; ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಕಠಿಣ ; ಆಮ್ಲ ದಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ : ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೆ ಟ್‌ ಮತು ಪೂಕಿಟ್‌ 
ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ ; ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಜಿ ನಸು ದರೆ ಜ್ರ 
ಲ ಅಬ್ಲೋ 3 ಮುಂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಛಾಬಸೈಟ್‌ ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಶಿಲೆಗಳ ಬಾದಾಮಿಯಾಕಾರದೆ ಡೊಗರುಗಳಕ್ಳಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೆಯ್ಸ್‌, ಸೈಯನ್ಯೈಟ್‌, 
ಮೈಕಾಷಿಸ್ಟ್‌, ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲ ಡ್‌ ಸಿಸ್ಟ್‌, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನ ಸೆ ಟು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ 
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಬಿಸಿ ಚಿಲುಮೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಚನೆ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಿಯೊಲೈಟ್‌, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು 
ಇರುವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು, 
ಅವು ಯಾವುವೆಂದಕೆ, ಜೆಕೋಸ್ಗೊ (ವಾಕಿಯ್ಕಾ ಹಂಗೇರಿ ಕೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, 
ಹೆಸೆನ್‌, ಸೈಲೀಷಿಯ್ಯಾ ಇಟಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಟಿ ಂಡ್‌ಐಲ್ಸೆ ಂಡ್‌,ಫ್ಯಾಕರೋ ದ್ವೀಪಗಳು, ಗ್ರೀನ್‌ 
ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಗೈಲಿನೈ್‌ | 
ಹಾ ತೆೇಬೋಜನೆ ನ ಭಾಗಶಃ (NaCI) AL SO 600, 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ರ್ಷೀತ್ಥಿ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡ್ರಲ್‌. 
. e ಸಾ ಇಕಾರೆ ಕ 

ತ ರೀತಿ: ಹೆರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷಟ್ಟುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 

ಸೀಳು ೬ m (3030) ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; 0(0001) ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ, 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ ; 4,5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.04 ರಿಂದ 2,17. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದ್ಯ ಶ. 


: ವರ್ಣರಹಿತ ಹಳದಿಯ ಗ. ಬಿಳುಪು, ಹೆಸುರುಯುಕ್ತ ಬಿಳುಪು, ಕೆಂಪು 
ಯೆಕ್ತ ನ ಮಾಂಸಗೆಂಪು. 


ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾ ಶಭೇದ್ಯ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಬ್ಲೋಪೈೈಪ್‌' ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಬಿಳಿಯ ಎನಾಮೆಲ್ಲ 
ನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅವ್ಲುದಿಂದೆ ವಿಭಜಿತವಾಗಿ, ಸಿಲಿಕವು ಬೇರ್ಪಡು 
ಪ್ರ 9 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು: ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಇರುವ ಜಾಗಗಳೆಂದರೆ ಸೈಪ್ರಸ್‌ ದ್ವೀಪ,ಹಾರ್ಸ್‌ ಪರ್ವತಗಳು, ಇಟಲಿ, ಐಕ್ಲಿಂಡ್‌, 
ಮ್ಯಾಗೀದ್ವೀಪ, ಸ್ಥಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಈ ಖನಿಜದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೂಲ ಟುಬಿನ್‌ಗೆನ್‌ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಗ್ಮಿಲಿನ್‌ 
(1792-1860) ಎಂಬಾತ, 


ನಾಲ್ಪೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : Na,0, A10, 451೦. 2 ಗ,೦. 
ಹರಳು ವ್ಯನಸ್ಥೆ : ರ್ಲಾಂಬೋಹೀಡತ್ರಲ್‌. 
ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಿಪಿಜೋಹಿಡ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 
ಘನಗಳಾಗಿ, ಕೆಲವುವೇಳೆ ಒಂದು ಹರಳುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ರಚಿತವಾಗಿ 


ರುವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ ಕಣಯುಕ್ತ, ; ಒತ್ತಾಗಿ, ಏಕ 
ಕೇಂದ್ರೀಯ ರಚನೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಸೀಳು : ತೃಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. 
_ ಬಿರಿತ : ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೀತಿ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.2 ರಿಂದ 2.29. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳುಪು; ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಬೂದು,ಹೆಸುರು, ಹಳದಿ 
ಅಥವಾ ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ. ಬಿಳುಪು. 
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು ಅಪಾರದರ್ಶಕ. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು: (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ನೀಡು 
ತ್ತದೆ, ; 
(೨) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌' ಮುಂಡೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ, ಕರಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ. 
(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಜೆಲಾಟಿಸೈ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು; ಟ್ರಿ ಪಿಜಾಯಿಡಲ್‌ ಆಕಾಕೆ; ಗಾಕ್ಸಿಟ್‌ಗಿಂತ ಮೃದು; 
ಬ್ಲೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ನೀರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ; ವಸ್ತುವನ್ನು ಜೆಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗಾಜಾಗಿ 
ಕರಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಗು : ಮಿಕ್ಕ ಜಿಯೋಲೈಓಟುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಳೆ ಟ್‌, 
ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ ಜಬ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬೆಸಾಲ್ಫ್‌, ಡೈಯಬೇಸ ಸ್‌ಗಳಂತಹೆ. ಕಡಿಮ ಸಿಲಿ 
ಕಾಂಶದ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಡೊಗರುಗಳು ಮತ್ತು. ಸಂದುಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್‌, 
ನೆಯ್ಸ್‌ ಸಾರ್‌ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕವೇಳೆ ಕಲವು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಜಂ ಗಳಾದ ನೆೆರೈಟ್‌, ಲ್ಯೂಸೈಟ್‌, ಸೋಡಲೈಟ್‌ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, 
ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಬಹುದು 

ಅನಾಕ್ಷೆ ಲೈಟ್‌ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ; 
ಅದು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು. 
ಅವು ಯಾವುನೆಂದರೆ, ಬೊಹೀಮಿಯಾ, ಹಾರ್ಸ್‌ಪರ್ವಶಗಳು, ಇಟಲಿ, ಸಿಸಿಲಿ, 
ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಫಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಐಕ್ಲಿಂಡ್‌, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕೆಕ್ಲೂಲೆನ್‌ ದ್ವಿ (ಪ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸಾ ನಗಳು. 


ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌ ಗುಂಪು: ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌. 
(೧) ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌--ಡ, A S;0. 2H,0. 
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r 2 
Np 
ಹ್‌ 
ಜೀ (ಭತ್ತೆ 


ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ೪೯೫ 


(3) ಸ್ಕೋಲೆ ಸೈಟ್‌_€೩ ೩1,510, 3೫0. 

Na, Al, Si,0,,: 2H,0 

(೩) ನಿಸೋರೈರ 2 150 35೦. 
ನೇಟ್ರೋಲ್ಕಿಟ್‌ 


ರಾಸಾಯನಿಕೆ ಸಂಯೋಜನೆ : Na, Al, 51,0. 20,0: ಅಥವಾ ೫೩೦. 
AL,0,. 35i0,. 2H,0. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ತೆಳುವಿ 
ನಿಂದ ಸೂಜಿಯಾಕಾರದನರೆಗೆ ವಿವಿಧರೂಪಗಳು; ಬಹುವೇಳೆ ಹೊರವಿಸ್ತರಿತ (ತಾರಾ 
ಸದೃಶ ಗುಂಪುಗಳಂತೆ) ; ಅಲ್ಲದೆ ನಾರುಯುಕ್ತ, ಕೇಂದ್ರಪ್ರ ಸರಿತ, ರಾಶಿರೂಪ, ಕಣ 
ಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಒತ್ತುರೂಪ. 

ಸೀಳು : m (110) ಸರಿಪೊರ್ಣ ; ) (010) ಅಪರಿಪೂರ್ಣ, ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ 
ಬೇರ್ನಡೆಯ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಸೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2,2 ರಿಂದ 2.25. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ್ಯ ಕೆಲವುವೇಳೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶಕ್ಕೆ ವಾಲಿರುತ್ತದೆ (ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ನಾರುರೂಪದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ). 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು ಅಥವಾ ವರ್ಣರಹಿತ; ಬೂದು, ಹಳದಿ, ಕೆಂಪುಛಾಯೆ 
"ಯಿಂದ ಕೆಂಪು. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಬಗೆಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯ; ಬರ್ನೆ oN ರ್‌ ಸ್ಟ್ಯೂಸ್ಟಿನ್‌ಾ ಬ್ರೆವಿಸ್ಫೈಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಕಬ್ಬಿಣ-ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌. ; 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಳುಪಾಗಿ, ಅಪಾರೆ 
ದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ. | 

(೨) ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂಡೆ ಸದ್ದಿ ಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ ಗಾಜಾಗುತ್ತದೆ. 

(೩) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲದು. 

(೪) ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜೆಲಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ಡೊರೆಯುವ ಜಾಗಗಳು : ಬಾದಾಮಿಯಾಕಾರದ ಬೆಸಾಲ್ಫ್‌ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿ 
ಸಿದೆ ಇತರ ಶಿಲೆಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ನೆಫೆಲೈಟ್‌, ಸೋಡ 
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ಲೈಟ್‌, ಪ್ಲೆ (ಗಿಯೋ ಕ್ಲೇಸ್‌, ನೆಫೆಲೈಟ್‌-ಸೈಯೆನೈಟ್‌ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ 
ಯಿಂದಾದ ಉತ್ಸನ್ನವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು; ಅದು ದೊರೆಯುವ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದರೆ 
ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಇಟಲಿ,ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಯಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, ಐಕ್ಲಿಂಡ್‌, 
ಫ್ಯಾರೋ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸ್ಸ ೦ಡ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳು. 


ಸ್ಕೋಲೆಸೈಹಿ್‌ 
` - ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 0೩೦. A1,೦,. 351೦. 34,೦. 

ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಲ್ಲೈಫಿಕ್‌. 

ಇರುವ ರೀತಿ: ಹರಳುಗಳು ತೆಳುವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಔಕ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಅವಳಿಗಳು ಗರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗೀರುಗಳಂತೆ ಗೀರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ರ (010), 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ಭೇದಕ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವವೆ.ಹರಳುಗ್ಗಳು 
ಹೊರನಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ; ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸಥ 
ದಲ್ಲಿ,ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತವಾಗಿ, ಗಂಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. | 


ಸೀಳು : m (110) ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ. 


ಕಾಠಿಣ್ಯ ಹ 5 ರಿಂದ 5,5. 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 216 ರಿಂದೆ 2.4, 


ಕಾಂತಿ : ಗಾಜು ಸದೃಶ ಅಥವಾ ನಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ರುನಾಗ ರೇಶ್ಮಿ ಸದೃಶ, 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘು ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. 

ಸರೀಕ್ಸೆಗಳು ಃ (೧) ಬ್ಗೊ (ಪೈಪ್‌ ಮುಂದಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಹುಳುವಿನಂತೆ ಮುದುರಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

(೨) ಅನ್ಲುಗಳೊಡನೆ ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌ನಂತೆ ಜೆಲಾಟಿಕೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು; ಸ್ಫೋಲೆಸೈಟ್‌ ಮಿಕ್ಟ ಜಿಯೊಲೈಟುಗಳಂತೆಯೇ 
ಮೂಲವನ್ನೂ, ಇರುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೊರೆಯುವ ಜಾಗ 
ಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಬಾಡೆನ್‌, ಸ್ವಿಟ್ಟಿಕ್ಸಿಂಡ್‌, ಐಸ್ಲೆಂಡ್‌ ಫ್ಯಾರೋ ದ್ವೀಪಗಳು ಗ್ರೀನ್‌ 
ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾ ನಗಳು, 
ಥಾಮ್ಸನೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ( CaN,) A1,5i,0,. 2, H,0. 

ಹರಳು ನ್ಯವಸ್ಥೆ : ಆರ್ಫೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗಳು ರ್ಕಿ 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಸ್ಪಷ್ಟಹರಳುಗಳು ಅಪರೂಪ ; ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾಗಿ ಇರುವುದುಂಟು, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ರಚನೆ; ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಗೋಳಾ 
ಕಾರದ ಸಮೂಹಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಸೀಳು : b (010) ಪರಿಪೂರ್ಣ, ೩ (100) ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ; 0 (001) ತೃಣ ಪ್ರಮಾ 
ಐಗಳಲ್ಲಿ. 

ಬಿರಿತ : ಅಸಮದಿಂದ ಲಘು ಚಿಪ್ಪುರೀಕಿ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5 ರಿಂದ 5.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.3 ರಿಂದ 2.4. 

ಕಾಂತಿ ; ಗಾಜುಸದ್ಭಶ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಮಂಜು ಬಿಳುಪು, ಕೆಂಪುಯುಕ್ತ ಹೆಸುರು. ಅಶುದ್ಧ ಬಗೆಗಳು ಕಂದು 
ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ. ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯುದುತ್ಬಾದಕ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬಗೆಗಳು : (1) ಸಾಮಾನ್ಯ (11) ಲಿಂಟೊನೈಟ್‌ (11) ಒಜಾಕ್ಕ್ರಟ್‌ (1೪) 
ಕಾಲಿಥಾನ್ಸನೈನಓ್‌ (೪) ಫ್ಯಾರೋ ಎಲೈಟ್‌. 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಬ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾಕರಗಿ ಬಿಳಿಯ 
ಎನಾಮೆಲ್ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ 

(೨) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊ (ರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲಜೊಡನೆ ಜೆಲಾಜಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೈತಿಸ್ಟ್ಯಗಳು : ನೇಟ್ರೋಲೈಟೊಂದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ; ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ 
ಆದಕೆ ಸ್ವಚ್ಛವಲ್ಲದ ಗಾಜಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. | 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರಡೀಕಗಳು : ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಥಾಟ್ಲಿಂಡ್‌, 
ಐಕ್ಲಿಂಡ್‌, ಫ್ಯಾರೋ ದ್ವೀಪಗಳು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ, ಸಂಸ್ಥಾ ನಗಳು. 


ಸೆಟಲೈಟ್‌ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : LiAl(Si,0,;), ಅಥವಾ Li,0 A1,0.,8510, 
Si0,= 78.4, ಅಲ್ಯೂಮಿನ ಎ 16.7 ಲಿಥಿಯ ಎ 4.9. 

ಹರಳು ವೃವಸ್ಥೆ : ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌್‌ 
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ಷಲ ವಿನರಣಾತ್ಮಳ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಇರುವ ರೀತಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೊಸದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸೀಳು 
ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಭಗ ಇ 

ಸೀಳು : 0 (001) ಪರಿಪೂರ್ಣ, ೦ (201) ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; 2 (506) 
ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. 

ಬಿರಿತ ; ಅಸರಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿಪ್ಪುರೀತಿಯದು. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 6 ರಿಂದ 6.5. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.39 ರಿಂದ 2.46. . 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದೃಶ, 0 (001) ಮೇಲೆ ಮುತ್ತು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಬಿಳುಪು, ಬೂದು, ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸುರುಯುಕ್ತ 
ಬಿಳುಪು. ಶ್ರ 

ಒರೆ : ವರ್ಣರಹಿತ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಲಘುಪ್ರ ಕಾಶಭೇದ್ಯ. 


ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ನಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ನೀಲಿಯ ರಂಜಕಸದ್ಭಶ ಬೆಳ | 


ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 


(೨) ಬ್ಲೋಸೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕರಗಿ ಲಿಥಿಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 


ನೀಡುತ್ತದೆ. 

(೩) ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ವರ್ಣರಹಿತ ಗಾಜನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

(೪) ಆಮ್ಲಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 

ದೊರೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಸ್ವೀಡನ್‌ ದೇಶದ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಹೋಮ್‌ನಲ್ಲಿಯ 
ಉಟೋ ದ್ವಿಷದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಪಿಜೋ" ಲೈಟ್‌, ಟೂಕ್ಮಲಿನ್‌) 
ಸ್ಪೋಡುಮೀನ್‌, ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ,: 
ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಹಾಯ್‌ನೈಟ್‌ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : 3NaಸA1510,. ೧೩5೦, ಸಿಲಿಕ ಎ 32, 
'ಗಂಥಕದ ಟ್ರ್ರೈಲಆಕ್ಸೈಡ್‌ ಎ 14.2, ಅಲ್ಯೂಮಿನ ಎ 27.2, ಸುಣ್ಣ ಎ 10.0 


ಸೋಡ = 16.6.36%15;೦ಲ್ಕ ಮತ್ತು ೦೩೩, (51೦), ಗಳ ಅಣುಗಳೂ ಸಣ್ಣ . 


ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, 
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ಸಿಲಿಕೇಟುಗೆಳು ತೆ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಡೋಡಿಕ ಹೀಶ್ರನ್ನುಗ 
ಳಾಗಿ, ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಾಗಿ. 

ಇರುವ ರೀತಿ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಾದ ಕಣಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ ಕರಗಿದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಮೈಗಳುಳ್ಳ ಹರಳುಗಳಂತಿರುತ್ತವೆ. p 

ಅವಳಿಗಳು : ಅವಳಿಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 9 (111); ಸ್ಪರ್ಶ ಅವಳಿಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಬಹು 
ಸಂಯೋಗ ಕಾರಕ, ಭೇದಕ ಅವಳಿಗಳು. 

ಸೀಳು : ಡೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರಲ್‌, ಸ್ಪಸ್ಟ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಬಂತ : ಚಪ್ಸಟಿ ಚಿಪ್ಪು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಸಮ. 

ಭಂಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಠಿಣ್ಯ : 5.5. ರಿಂದ 6.0. 

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ : 2.4 ರಿಂದ 2,5. 

ಕಾಂತಿ : ಗಾಜುಸದ್ಭಶದಿಂದ, ಸುಮಾರು ಜಿಡ್ಡು ಸದೃಶ. 

ಬಣ್ಣ : ಹೊಳೆಯುವ ನೀಲಿ, ಆಕಾಶನೀಲ್ಕಿ, ಹಸುರುಯುಕ್ತ ನೀಲಿ, ಆಸ್ಪ 
ರ್ಯಾಗಸ್‌, ಹಸುರು, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ. 

ಒರೆ ; ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ಣರಹಿತದವರೆಗೆ. 

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ : ಲಘು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ, 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : (೧) ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ವನ್ನು 
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

(೨) ಜ್ಲೋಪೈಪ್‌ ಮುಂದೆ ಫೋಕ್ಸೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಕರಗಿ ಬಿಳಿಯ ಗಾಜಾಗು 
ತಜಿ, 

(೩) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 

ಅವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಜೆಲಾಓನ್‌ನಂತಹ ಸಿಲಿಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹಾಯ್‌ಸೈಟಿನ್ನು ಕೃತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜೊರೆಯುನ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೂ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರ ಹರಿದ 
(ಸtಬsive) ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಕ ಕಡಿಮೆ 
ಇದ್ದು, ಆಲ್ವಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಫೆಲೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಲ್ಯೂಸೈಟ್‌ಗಳ 
ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದಕ್ಕೆ ಸೋಮ್ಮ 
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ ನೆಸೂವಿಯನ್‌ ಲಾವಾಗಳು ರೋಮ್‌ ಬಳಿಯ ಲಾವಾಗಳು; 
ಕೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಮತ್ತು ಬಾಡೆನ್‌. 
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೧೯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಸಟ್ಟಿಗಳು 


ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಗಳು. (Determination tables) 


ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ 
ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಯು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಖನಿಜವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ 
ಕಾರ್ಯವು ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯೇ 
ಇದ್ದರೂ, ಅಸರೂಸವಾದ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಖನಿಜವನ್ನು ಪತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಕಾದರೆ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಶ್ರಮ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. 

ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಾಂತಿ, ಅದು ಲೋಹೆಕಾಂತಿ 
ಯುಳ್ಳದ್ದೇ ಅಥವಾ ಅರೋಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುಜೀ ಎಂಬುದು. ಕೆಲವು 
ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ, ಮಂದೆ ಕಂದುಬಣ 
ದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರೆಗಿನ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಲಫುರೋಹ ಕಾಂತಿಯನ್ನು 
(sub-metallic lustre ) ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಖನಿಜ 
ಗಳನ್ನು ಲೋಹೆಕಾಂತಿಯ ಖನಿಜಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವನ್ನು ಅಲೋಹೆ 
ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ಎರಡನೆಯ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಂತ 
ಕಡಿನೆ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ಖನಿಜಗಳು (ಕೈ ಉಗುರಿನಿಂದೆ ಗೀಜಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹವು), 
21 ಯಿಂದ 5$ಿಯ ಒಳಗಿನ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹವು (ಚಾಕುವಿನಿಂದ 
ಗೀರಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವಂತಹೆವು), 5,ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಠಿಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹವು 
(ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಗೀಚಲು ಸಾಧ್ಯನಾಗದಿರುವಂತಹೆವು;) ಎಂಬುದಾಗಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು 
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖನಿಜಗಳ ಕಾಠಿಣ್ಯವು ಆಯಾ 
ಖನಿಜದ ನೆಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಕ್ರಿಯ ಕಾಠಿಣ್ಯ. 

ಅಲೋಹೆ ಕಾಂತಿಯೆ ಖನಿಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಲೋಹ ಕಾಂತಿಯವಕ್ಕಿಂತ 
ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಹ ಗುಂಪಿನವನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಗುಂಪುಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಒಂದು ವಿಭಾಗ, ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು ಖನಿಜಗಳದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ 
ಗಳುಳ್ಳ ಖನಿಜದ್ದು. ಡೆ ನ ಟೆ 
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CRS 


ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪ಂಗಿ 


ಹೀಗೆ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಠಿಣ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 
ಅಲೋಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು 
ಗುಂಪುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ 


ಕಾಂತಿ ಕಾಠಿಣ್ಯ ; ಖನಿಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಕಾಠಿಣ್ಯ 21 . 4 
ಲೋಹ ಕಾಂತಿ H =213—s1 29 

H > 19 
ಆಲೋಹಕಾಂತಿ He 23 8 
ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ H= 235i 38 
ಬಿಳುಪು ಹಬ! 19 

H< 1% 13 
ಬಣ್ಣವುಳ್ಳದ್ದವು H= 24-53 33 

H >51 44 


ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ 
ಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


೪೦೨. ನಿಧ: 
} 
ಕಾಂತಿ, ಸೋಹೆಸದೃಶ; 11 ಆ 2} ಈ 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಜರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (3) 
ಗ್ರಾ ಫೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು; ಗಾಜೀಕರಿಸಿದ ಪಿಂಗಾ 2.23 1... ಹೆಕ: 
Cc ಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು. ಅಥ: 
ನುಃ 


(Ag, An)Te, ಬೂದು 


ಸ್ವಿಬ್ಬೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಬೂದು 4.6 ೩0 | ನ 
| ಗಳು 
5್ಕುಕ್ಕೆ |r 
| as 
ಮಾಲಿಬ್ಲೆನೈಟ್‌ ನೀಲಿ-ಬೂದು ನೀಲಿ - ಬೂಮೆ ; ಗಾಜೀಕರಿಸಿದ 4.73 1 ಹೆ 
MOS, `ಪಿಂಗಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಸುರು ; ಅಥ 
ಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ತೆ | 
4 fr 
| 
ಸ್ರ 
ಮಾ 
ಗೆ 
ನೆ ರ್ಬಿ 9 ದು | 2 ಆ 
ಸಿಲ್ವನ್ಸು ಬಿಳುಸಿನಿಂದ ಬೂ $ | 2 


ಕಾಂತಿ, ಲೋಷಹೆಸದೃಶ ;H=21- 5 


ಎಬ" 
pl 
ಇ ಮ 8೬೩ | 


ಗೋಥೈರ್ಜ ಕೆಂದ್ಯು ಕಪ್ಪು. ಹಳೆದಿಯಿಂದ ಕೆಂದು 4.2 53 
HFen, 


ಚಾಲ್ಯೋ ಪೈಕೈಟ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಳದಿ ಹಸುರುಯುಕ್ತೆ ಕಪ್ಪು 4.3 4 ‘ne 
CuFes, " 


ಮ್ಯಾಂಗನೈಔಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಂದು 4.3 
MnO (OH) 
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ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪ಂತ್ಲಿ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


_—್ಲ—_——————————————————————— 


ಹೇಣ್ಸಗೊನಲ್‌ ; ಹೆಕ್ಸುಗೊನಲ್‌ ಟ್ಟಿಗಳು, (0001) ಮುಟ್ಟಲು ಜಿಡ್ಡುರೀತಿ ; ತಟ್ಟಿಗಳು ಬಳುಕು 
ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ, ಪತ್ರಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಮವ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತವೆೆ ಕಾಗದದ 


| ಮಣ್ಣು ಸದೃಶ. ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಬೀಳುತ್ತದೆ ; ಅನೇಕವೇಳೆ 


ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೆ $ಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ 


1 ಸ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಆರ್ಚೋರ್ಹಾಂಜಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು (010) ಭಂಗುರ ; ಕಾರ್ಸ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಗಳು ಆ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸು ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ತ್ತವೆ ; ಗರಿರೂಪದ ರಾಶಿರೊಪಗಳು. 


| ಹೆಣ್ಸುಗೊನಲ್‌ ; ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ತಟ್ಟಿಗಳು (0001) ಗ್ರಾಫೈಓನಂತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರ ಮತ್ತು 
ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ; ಪತ್ರರೂಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಸದೃಶ ; ಕಾಗದದೆ ಮೇಲೆ 
ಕ ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಮ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಜೊತೆ 

ಇರುತ್ತದೆ. 


ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈಶಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು (010) ಶ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದೊಡನೆ ಟೆಲ್ಕೂ 


ಆಗಲ ಪಟ್ಟ್ರಯಾಕಾರದೆ ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೈಡ್‌ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ರಾಶಿರೊಪ ಅಲಗು ಸದೃಶ 


ಹರಳುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳ ಬಂಧಕ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ 
' ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಂತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಲಕ್ಟಟು ವಸ್ತು. 
| ಗಳಂತೆ 


7 ಆರ್ಕೋರ್ಲಾ ಂಬಿಕ್‌; ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ: (010) ಮಣ್ಣಿನ ಬಗಿಗೆಳಿಗೆ ಲಿಮೊನೈಟ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 


| ಟಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಸ್ಫೀನಾಯಿಡಲ್‌ ಹರಳು (011) ಅನೇಕವೇಳೆ ಮಸಕುಗೊಂಡ ನೀಲಿ ಅಥವಾ 
| ಗಳು; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಸರಿಪೂರ್ಣ ಬೂದು ; ಪೈರೈಟ್‌, ಗೆಲೀನ» ಮತ್ತು ಸ್ಫಾ ಲೆ 
| ಒತ್ತಾಗಿ ಕ್ಷಿಟ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ ; ಪೈರೈಟ್‌ಗಿಂತ. 
| ಹೆಚ್ಚು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಮೃದು. 


1 ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌(ಹುಸಿಅರ್ಕೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌); (010) ಜರೋಸ್ಣ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೆ ; ಪೈಕೊಲ್ಮು 
| ಶ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌' ಹರಳುಗಳು, ಅನೇಕವೇಳೆ ೦ ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೈಜಾಗಿ ಬದಲಾಎಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಆಗ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಚೂರ್ಣನರ್ಣವು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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೪೦೪ | ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


| ಸಿಧಾ 
| 
ಮೂನಾನನನಾಾಾೀದಾಾಿಾಾಾರಾಾಾಾವಯಎಯನಮಾವನಾನನಾಮನನಾನವಾನಪನಮಿರಾವಾಿನಾರಾಾಾಯವನಾಾಾಾನಾಾಿವಿರಾನನಾಜಾನಿಾನಾಾಾವಾಿವನಾಾಾಾಯಿನರಾಾಾಾವಾನದಾಾನಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾ ರಾರಾ | ಹ 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಶಿಣ್ಣ ' 
ಎನಾರ್ಗೆ ಜ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು 4.4 3 ಆರೆ. 
ಲ್ಕುಷಿಕ್ಕ. ಅಥಃ 
ರಾಶಿ 
ಸೈಲೋ: ಮೇನ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು 4.7 5 
(Ba,H,0); Mn,02, | ರೊ 
| ಕಾರ 
| 
ಕೋನೆಲ್ಲೈಟ್‌ ಇಂಡಿಗೋ ಕಪ್ಪು 4.7 2 | ಹೆಕ 
25 ಸೀಲಿಯಿ :ದೆ | ಅಲ್ಲ 
ಕಪ್ಪು ಕಣ 
| | 
ಫೈಕ್ಣೊಟ್ಟಿಟ್‌ ಕಂಚು ಹಳದಿ ಬೂದು-ಕಪ್ಪು 4.6 ರಿಂದ 4, .ಹೆಳ 
fe 8 4.65 ಕಣ 
1-% \ | 
ಪೆಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡೈಟ್‌ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಳದಿ ಕಂದು 4.650 
(Fe, Ni), §, 
ಟಿಳ್ರಾಹೀಡ್ರೈಹ್‌ ಕಪ್ಪು ಕೆಂದಿನಿಂದ ಕಕೆಪ್ಪಿನನರೆಗೆ. 4.6. 5.1 
Cu, Sb, S,, 
ಟಿನ್ನಾ ಕ0ಬೈಟ್‌್‌ 
ಲ್ನ ಸನ್ನಿ 
ಬೋರ್ಲೈಟ್‌ ಕಂಚು-ಕೆಂದು, ಬೂದು-ಕಪ್ಪು 5.07 
Cu,Fes, ನೇರಿಳೆ.ಮಸಕು 
ಪೈರೋಲ್ಕುಸೈಸಿ್‌ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು 5.5.2 
11702 ದಿಂದ ಬೂದು 
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| 
| 


| ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೦೫ 


pe 


ಹರಳು ನೃನಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಆರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್ಕ; ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ (110) ಅನೇಕನೇಳೆ ಚಾಲ್ಯೊಸೈಹ್‌ ಮತ್ತು 
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ” ಹರಳುಗಳು; ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೋರ ಟ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ರಾಶಿರೊಪ, ಒತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಯುಕ್ತವಾಗಿ, (100) 

(010) 

ಸ್ಪಷ್ಯ 


1! ಸಿಕ್‌ ; ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿ ಯಾವುದೂ ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜ, ಮಿಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
| ರೊಪದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕವೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಾ ಗೋಚರಿಸು ಖನಿಜಗಳು ಬದಲಾದ ಖನಿಜ, 

| ಕಾರದಲ್ಲಿ ವುದಿಲ್ಲ 

' ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ತಟ್ಟಿ ಗಳು; (0001) ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಾಮ್ರದ ಖನಿಜ; ಸಾಮಾನ್ಯ 
' ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರೈಯುಕ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಚಾಲ್ಯ್ಕೊಸ್ಸೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಎನಾರ್ಲೈಟ್‌ 
| ಕೆಣಯುಕ್ತ, ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


'ಹೆಳ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, ಇಲ್ಲ ಲೋಹ ಚುಂಬಕ ; ಮೇಲ್ಮೈ ಬಹುವೇಳೆ 
'ಕಣಯುಕ್ತ ಅಥನಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಮಸುಕಾದ ಕಂದು. 


ಫಿ 


' ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿರೂಪ ಇಲ್ಲ ಪೈಕ್ಲೋಟೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಇರು 
| ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಬೇರ್ಪಡೆ ತ್ತದೆ. 

ಜ್‌ (111)ರ 

| ಮೇಲೆ 

ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಬಿಟ್ರಾಹೀತ್ರಲ ಹರಳು ಯಾವುದೂ ಜಲೋಸ್ಥ ತಾಮ್ರು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಾಲವಾಗಿ 
ತ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾತಿಶೊಪನಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಸಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಸರಿಸಿದೆ, ಬಹುನೇಳೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿರು 
ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ತ್ತದೆ, 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ ಯಾವುದೂ ಅನೇಕನೇಳೆ ಚಲ್ವೋಪೈಕ್ಸಟ್‌ ಆಥವಾ 
ರೂಪ, ಕಣಯು ತ್ತ ಅಥವಾ ಒತ್ತುಜೋಡಣೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಲ್ಕೋಸೈೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ; ನೀರಿಳೆ 
| ಮಾಸಲು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 


ಗ ಕಾರಾ: 


ೆಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿಕೂಪ (110) ಮಿಕ್ಕ ಇತರ ಖಗ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯವಾ 
ದಲ್ಲಿ, ಸ್ತಂಭಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ನಾರುಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ದುದು ; ಬಹುನೇಳೆ ಮೃದು ಮುತ್ತು ಮಣ್ಣು 
ಡಿರೂಪ ` ಸದೃಶ ಜಪ 
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೪೦೬ 


EET 


ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮುಲಾ 


SRE ES 


ಮಿಲ್ಲೆರೈಟ್‌ 
7415 


ಪೈರಾ ಠ್ಹಿರೆ ಹ 


ಚಾಲ್ಕೋಸ್ಕೈಟ್‌ 
Cu,S 


ಬೋರ್ಲೋನೈಟ್‌ 
800051, 


ಬೊ [4 ಲ್ಫಾ 9 ಗೆರೆ ಟ್‌ 
Ph,Sb,5್ನ 


ಅ್ಕಂಟಿಮೊನಿ 
Sb 


ಆಕ್ಸಿಂಟೈಟ್‌ 
AgS 
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ಬಣ್ಣ 


ತೆಳು ಹಿತ್ತಾಳೆ 
ಹಳದಿ 


ಆಳೆಗೆಂಪಿನಿಂದ 
ಕಪ್ಪು 


ಬೂದು 
ಬಿಳುಪು, ಮಾಸ 
ಲಾಗಿ ಮಂದ 
ಬೂದಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ 


ಬೂದುನರ್ಣ 


ದಿಂದ ಕಪ್ಪು 


ಕಪ್ಪು 


ಸೀಸ ಬೂದು 


ಬಿಳುಪಿನಿಂದ . 


ಬೂದು 


ಕಪ್ಪು 


ಒರೆ 


ಹಸುರುಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು 


ಕೆಂಪು 


ಬೂದುವರ್ಣದಿಂದ ಕಪು 


ಬೂದು- ಕಪ್ಪು 


ಕೆಂದುಯುಕ್ತ ಬೂದು 


ಮಂದ ಬೂದು 


5.8 ರಿಂದ 


ಜಾ 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಿಕಾಸ್ಟ್ರ ನಿಧಾ 


\ 


ಹ 


ಕಾಠಿಣ್ಯ | 
ಸಾಂದ್ರತೆ (H) 
5.5. 3-3 ಟ್ರಿ 
ಹರ 
ಗೆ 


ಅಲ್ಲ 
| 

5.7 34 | ಹೆಕ 

"| ಅನೆ 

5.8 3 ಆಕೆ 

ರೂ 


5.9 


6.7 


7.0--17.4 


| 


ಸ ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು | ೪೦೭ 


ನನಾ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಹಾಗಾ ”/ಘ- ಢೂಗಕಗಗಗಗಾಕ್ವಾರ್ಸಾರ್ಸ್‌ 


ಕ ಟ್ರಗೊನಲ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಮಸದೃಶ (1071) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಹ್‌ ಅಥವಾ ಸೈಡೆ 
ಹರಳುಗಳಾಗಿ, ಅನೇಕವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರಪ್ರಸರಿತ (0172) ರಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೊರ್ಣ 


ಟ್ರಿಗೊನಲ್‌ ; ಪ್ರಸ್ಮ್ಯಾಟಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು ; (107 1) ಅನೇಕವೇಳಿ ಸೀಸ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿ 
! ತಬ್ಬಿ ರಾಶಿರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ  ಜಒಳ್ಳಿಯ ಸೀಳು ಗೆಲೀನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


| ಹೆಕ್ಸಾ ಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, (0001) ಕರಗಡೆ ಜಾಸ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 
' ಅನೇಕನೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
' ರುತ್ತದೆ 


' ಆರ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110) ಳೇಡ್ಯ; ಅನೇಕವೇಳೆ ಮುಸಿಯಂತಹ ಹೊದಿಕೆ 


ರೊಪ ಒತ್ತುಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಕೆಣರೂಪ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಿರುತ್ತದೆ. 


' ಆಕೋೋರಾ ಂಬಿಕ್‌ ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ (010) ಮಿಕ್ಕ ಸಲ್ಲೆ,ಡುಗಳ ಜೊತೆ, ಅನೇಕವೇಳೆ 
\ ಛ್‌ ೨ ಇ ಬ್‌ ಕ ಬಿಳಿ 

"ಅಥವಾ ಅಗಲಸಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು ; ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೆಲೀನಾ ಮತ್ತು ಟಿಟ್ರಹೀಡ್ರೈೈಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆ 
! ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕಣರೂಪ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


' ಜೋಡಣೆ 


' ಮಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌; ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಸ್ಮ್ಯಾ (100) ಮಿಕ್ಕ ಸೀಸದ ಅಪುರುಗಳ ಜೊತೆ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ 
' ಟಕ” ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ನಾರುಯುಕ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ರುತ್ತದೆ. 


| ಮತ್ತು ಕೋಮಸದೃಶ ಸೀಳು 
| ಹೆಕ್ಟಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, (0001) ಮಾದರಿಯು ಅನೇಕವೇಳೆ ಬಿಳಿಯ ಅೃಂಟ 
ತೆಳುಪದರಯುಕ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೊನಿ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ರುತ್ತದೆ. ' 
ಬ ಐಸೋಮೀಟ್ರರ್‌ ; ಘನಗಳು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟ (100) ಛೇದ್ಯ ; ಮಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖನಿಜಗಳೊಂದಿಗೆ 
ಹೀಡ್ರನ್‌ಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಪ (110) ಇರುತ್ತದೆ. 
| ಅಸರಿಸೂರ್ಣ 
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ಕೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ 7 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ ಒ ಸಾಂದ್ರತೆ (H) ` 
ಲ | ಹ 
ವೊಲ್ಫ್ರುಮೈನ್‌ ಕಪ್ಪು ಕೆಂದು ಕಪ್ಪು 7.1--7.5 43 ಮೆ 
(Fe, Mn) WO, | (1 
0 
ಅಲ 
ಗೆಲೀನಾ ಬೂದು ಬೂದು 7.6 23 | ಐಸೆ 
Pbs ಸ 
ಕಬ್ಬಿಣ ಬೂದು ಬೂದು 7.8 4 ಬಿಗೆ 
ರೂ 
Fe | 
ನಿಕ್ಕೋಲೈಟ್‌ ತಾಮ್ರುಗೆಂಪು ಕಂಡು-ಕಪ್ಪು 7.8 ಕು (ಕಕ 
NiAs | ಘಾಸಿ 
ತಾಮ್ರ ತಾಮ್ರಗೆಂಪು. ಕೆಂಪು; ಲೋಹಸದೃಶ 8.9 3 - ಸಃ 
Cu ಅನೇಕನೇಳೆ - fe 
ಮಾಸಲಾಗಿರು | 
ತ್ತದೆ | ಕ 
ಕ್ಯಾಲನೆಕೈರ್‌ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಳದಿ ಹಸುರು. ಬೂದು 9.3 ತಗೆ 
ಜ್ರ ಹೇ 
ವೆ 
ಬಿಸ್ಕತ್‌ ಬೆಳ್ಳಿಬಳುಪು ಬಿಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು 9.7--9.8 2] ಷ್ಠ 
Bi ಕೆನೆಬಣ್ಣ 9 
| ಅಸ 
ಅಥ 
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು ಬಿಳ್ಳಿ 10.1. 11.1 3 | 
Ag ಅನೇಕವೇಳೆ ‘ 
ಮಾಸಲಾದ 
ಕಪ್ಪು 
ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಉಕ್ಕು ಬೂದು ಉಕ್ಕು ಬೂದು 14—19 
Pt 
ಚಿನ್ನ ಹಳದಿ ಹಳದಿ 15—19 
Au 


ಜಾ 
- 


v- 


ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


ಹೆರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ 


ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌; ಹರಳುಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ 


೪೦೯ 


ಕೊರ ಹಾಸಾಾಾಾಹಾಾಾಖಾಾಹಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾಾಅಾಪಾಾನಾಾನಾಾಾಾ SE 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗ ಳು 


` ಕೊಲಂಬೈಟ್‌ - ಬ್ಯಾ ೦ಟಲೈಟನ್ನುಹೋಲು 


(100) ಕೆ pb ಅಗಲಸಟ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಪಂಪೊರ್ಣನಾದ ಸೀಳು ಇರು 


ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿ ತಿರೂಪ 
ಅಲಗುರೂಪ. ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಘನಗಳು ಆಥವಾ ಕ್ಕೊ (100) 
ಬೋಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 


' ರೂಪ್ಕ ಕಣಯುಕ್ತ 


' ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; 


ಯಾವಾಗಲೂ 


. ರೂಪ 


'ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಸ, ಯಾವುದೊ 
' ಹತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಕಣರೂಪ 


| ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ರಾಶಿರೂಪ ಮತ್ತು ನೃಕ್ಷ ಯಾವುದೂ 


' ರೂಪಿ ಅಥವಾ ತಂತುರೊಪಿ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 

| ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಡಕ್‌ 3 ಅಲಗಿನಾಕಾರದೆ ಹರಳು 
ಗಳು ; ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ 

' ಹೆಕ್ಟಾಗೊನಲ್ಸ್‌; ಅಸ್ಪಷ್ಟ 
'ಸ್ಲೇಟನಂತಹ ರಾಶಿರೂಪಗಳು 


'ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೃಕ್ಷರೂಪಿ 
ಅಥವಾ ತಂತುರೂಪಿ ಆಕಾರಗಳು 


Skis eens 


ಹೌಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಂಡೆ 
ಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಣಗಳಾಗಿ 


ಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃಕ್ಷ 


ಕ Has ರಚನಿಗಳಾಗಿ, ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕಲು ಕಣಗ 
ಳಾ 


ರಾಶಿ (100) 


ತ್ವ ಹರಳುಗಳು, ಅನೇಕ (0001) 
ವೇಳೆ ಹಾಪರ್‌ ಆಪತ; ] ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 


ತ್ತದೆ ಕ್ಯಾರ್ಟ್ಸ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಅತ್ಯಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೀಸದ ಖನಿಜ ; 
ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಲೆಕೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ, 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲೈಗಳಾಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಲ್‌ ಇರುತ್ತದೆ; ಲೋಹ 
ಚುಂಬಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅನೇಕವೇಳೆ ಹಸುರು ಅನ್ನಾ ಬರ್ಲೈಟ್‌ನ 
ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


ಅನೇಕವೇಳೆ ಲನಣಮೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಳ 
ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; 3ಬ 


ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗಿ ಚಿನ್ನದ 
ಗೋಳಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಯಾಹಿರ್ಸ್ಸ್‌ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮನ್ಳಿಟು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಅನೇಕವೇಳೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ 
ಮಾಸಲು ಇರುತ್ತದೆ. 


ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕೈಟ್‌ ಮತ್ತು 
ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ಗಳೊಡನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಸ 
ಲಾಗಿ ಬೂದು ಅಥನಾ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ; 
ರೂಪಧಾರಿ, 


ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತ ತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬ ನಿದ್ದಲ್ಲ 
ಲೋಹಚುಂಬಕವಾಗಿರಬಹುದು. 


ಬಣ್ಣ, ಮೃುಡುತ್ತ ಮತ್ತು ರೂಪಾಧಾರಣ 
ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ 
ಬಹುದು. 


ನ ಸ ತ CC- 0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ವರಗ] 


| 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಕಾಸ್ಟ್ರ 


| 


ಳನಿಂ. 


ಕಾಂತಿ, ರೋಹಕಾಂಕಿ ; ಕಾಠಿಣ್ಯ > 53 


EEE ್ಯೂ್‌ 


ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಮ ಸಾಂದ್ರತೆ (೫) 
ಬು ರಾ ಜಾಯ ಸಾಬಾ ಾಸಾಘಾರ್ಹಾರ್ಮಾಕಾರ್ರಾರ್ಪ್‌ಾರ್ಸ್‌ರ್ಕ್ಟಾ- 
ಅನಟೀಸ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳುಪು 3.9 6 
Tio, ಕಂದು 
ಬ್ರೂಕೈಟ್‌: ಕಂದುಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪಿಶಿಂದ ಬೂದು 4.1 6 
Tio, ದಿಂದೆ ಕಪ್ಪು 
ಕುಟೈಲ್‌ ಕೆಂಪು ಹಳದಿಯಿಂದ ಬೂದು: 42-43 6 
Ti0, ಕೆಂದು 
ಕ್ರೋನೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಂದು 4548 6 
(Mg,Fe) Cr;0, | 
ಇಲ್ಮೆನೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು 46—48 6 
FeTi0, | 
pr 
ಬ್ರಾನೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು 4.7--4.8 6] 
3Mn,0,.MnSiO, | 
ಹಾಸ್ಮನ್ನೆಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕೆಂದು 4.84 
Mn,0, 
ಮಾರ್ಯಸ್ಸೈಟ್‌ ಲಘು ಹಿತ್ತಾಳೆ.  ಬೂದು-ಕೆಪ್ಪು 4.88 
Fes, ಹಳದಿ 
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ಸ, ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯಜ 


ಜಂ 


ಹರಳು ನ್ಯನಸ್ಥೆ, ಇರುನ ರೀತಿ 


ಸೀಳು 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಟೆಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಘು ಪಿರ 
ಮಿಡ್‌ ಅಕಾರದ ಹರಳುಗಳು. 


ಆರ್ಕ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌; ಅಗಲಪಟ್ಟ ಯಾಕಾರದ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ" ಹರಳುಗಳು. 


ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌;ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ 
ಪ್ರಸ್ಮಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿ 
ರೂಪ, ಕಣರೂಪ. 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌; ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು ಅಪರೂಪ ;ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ 
ಕೆಣರೊಪ ಅಥವಾ ಒತೆ್ತ್ತಿ ರೊಪ, 


ಟ್ರ ಗೊನಲ್‌ ; ಅಗಲಪಟ್ಟಯಾಕಾರದ 
ಹರಳುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ 
ದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಕಣಯುಕ್ತೆ, 


ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ಹರಳುಗಳು 
ಅಥವಾ ರಾಶಿರೊಪ ಕಣಯುಕ್ತ. 


ಟಿಟಬ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ' ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ಹರಳುಗಳು 
ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ ಕಣಯುಕ್ತ, 


ಆರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌; ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅವಳಿ 
ಗೊಂಡ ಹರಳುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, 
ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೆ)ಟುಸದೃಶ ಅಥನಾ ಗಂಟು 
ರೂಪ, 


001 
ಆ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಇಲ್ಲ; 
(0001) 
(037೩) 
ಗಳಲ್ಲಿ 
ಜೀರ್ಪಡೆ. 


(1 12) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಒಳ್ಳೆಯದು 


(101) 


ಸಿಸ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಕೆ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಅನಟೇಸ್‌ ತರಹ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜ, 


ಅತಿ ಲನಣಮೂಲ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಲನಣಮೂಲ ಅಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವು 

ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ; 
ಬಹುನೇಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು 
ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಖನಿಜದ ಅದುರು. ನಾಳ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬ್ರಾನೈಟ್‌ನೆಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.  ಅದೆರಿಂದ 
ಗುರುತಿಸಲು ಇದರ ಕಂದು ಒರೆಯು ಸಹಾ 
ಯಕವಾಗುತ್ತೆದೆ. 


ಕೆಳೆ ಉಸ್ಥತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಒಳಮೈ 


ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲಿಗುತ್ತದೆ, 
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೪೧೨ ವಿವರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಡಿ” | 

i | 
ಸ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ 

ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಣ) 

ಫೈಕೈಟ್‌ ಲಘು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಕಂದ ಕಪ್ಪ 5.0 6 
Fes, ಹಳದಿ ಫ 
ಆ 
ಭೆ 
ಫ್ರಾ ಖಂಕ್ಲಿನೈ್‌ ಕಪ್ಪು ಕೆಂದು 5.1ರಿಂದ 5.3 6! ಇ 
| 
ZnFe,0, | 
"ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು 5.2 6 < 
೫೦್ಮ ಆ 


| 
| 
| 
ಆ ( 
ಕೊಲಂಬೈಟ್‌-. ಕೆಂಪು, ಕಂದಿ ಕಂದಿನಿಂದ ಕಪ್ಪು. 5.2 ರಿಂದ 8.0 6 | ಕ 
ಟ್ಯಾಂಟಲೈಸ್‌ ನಿಂದ ಕಪ್ಪು | | 
(Fe, Mn) (Nb, ತೆ 
'7ಬ೦್ಧ 
| : | 
ಹೇಮುಟೈಟ್‌  ಕೆಂಪಿನಿಂದ ಕೆಂಪು-ಕೆಂದು 5.26 6.6 
FeO, ಕಪ್ಪು - | ಆ 
| | 
`  ಆಕ್ಸಿನೋ ಪೈಕೈಟ್‌ ಬೆಳ್ಳಿ- ಬಿಳುಪು ಬೂದು-ಕಪ್ಪು 6.1 6 | ನ 
FeAsS ಫಾ | 
ಕೋಬಾಲ್ಬೆ ಬೆಳ್ಳಿ- ಬಿಳುಪು ಬೂದು-ಕಪ್ಪು 6.3 6 | 
COAsS p 


ಸೃಟ್ಟರುಡೈಟ್‌ ಬೆಳ್ಳಿ-ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪು ನ 6.5 
ಸ್ಮಾಲ್ಫೈ ಟ್‌ 

ಕೋ ಆಂಥೈಸ್‌ 

(೮೦,೫೫) ಕ್ಕೂ. 
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| 
| 
| 
- 


ನಿರ್ಧಾರಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

ಐಸೊಮೇಟ್ರಿಕ್‌್ಟ ಪೈಂಟೋಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು, ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ ಖನಿಜ ; 
ಘನಗಳು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ; ಲಿನೊನೈಜಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಆಥವಾ ೩ 
ಕೆಣರೂಪ, 
ಐಸೋನೀಟ್ರಿಕ್‌' ; ದುಂಡಾನೆ ಆಕ್ಟೋ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಲೋಹಚುಂಬಕೆ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ 
ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ ಕಣ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟುಗೊಂಡ 
ಯುಕ್ತ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಅಕ್ಚೆಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಇಲ್ಲ;  ಅಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳ 
ಅಥವಾ ರಾಶಿರೊಪ ಕಣಯುಕ್ತ. (111)ರ ಸಹಾಯಕೆ ಖನಿಜ ಮತ್ತು 

ಮೇಲೆ ರುವ ಖನಿಜ; ತೀಳ್ಸ ವಾದ ಕಾಂತಕೆಯನ್ನು 

ಬೇರ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿದೆ, 
ಆರ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌; ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ (010) ಗ್ರ್ರ್ಯಾನ್ಸಟ್‌ ಪೆಗ್ಮಟ್ಳಿಟುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ ರಕ್‌ ಹೆರಳುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ. 
ರಾಶಿರೊಪ. 
ಟ್ರಿ ಗೊನಲ್‌ ; ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ಇಲ್ಲ; ಗಷ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಗಷ್ಟುಗಳ 
ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿರೂಪ. (0001), ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಖನಿಜ ; ಅನೇಕ 
(017೩)ನಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣುಸದೃಶ ಮತ್ತು ಮೃದು, 
ಬೇರ್ಪಡೆ 

ಮಾನೋಕ್ಲ್ಲೈನಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ" ಹರಳು (101) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹಯುಕ್ತೆ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರು 


. ಗಳು; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, ಸ್ತಂಭಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಕಾರ ಅಥವಾ ಕಣರೂಪ. 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಪೈರಿಟೋಹೀಡ್ರನ್ನು (100) 
| ಗಳು, ಘನಗಳು ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ, ಇ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
' ರೊಪ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ;ಘನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಟ (100) 
ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಪ್ಯ ನ (111) 
| ಕೊಪ ಅಥವಾ ಒತ್ತು. ಜೋಡಣೆ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
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ತ್ತದೆ ; ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರ್ಸೆನಿಕ್‌ 
ಖನಿಜ. 


ನಾಳ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಡೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ನಸುಗೆಂಪು ದುಂ ಟ್ರ ಳ್‌ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೋಜಾಲ್ವೈಹ್‌ನಂತೆಯೇ, 


ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 'ಥಿಧ 


IE 


| 


೪೧೪ ' 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ — 
ಹೆಸರ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರ (ಗ 
EE 
EE ಐ 
$ ಟಿ 
ಕ್ಯಾಸಿಟಿಕೈೆಟ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳುಪು 7.0 ಕ್ಯ ಈ 
SnO, ಫೆಂದಿನಿಂದ ನ 
ಕಪ್ಪು ವಿ 
—10 61 ಖೃ 
ಯಕೇನಿನ್ಸಟ್‌ "ಕಪ್ಪು ಕಂದು-ಕಪ್ಪು 8 ೫ 
(ಪಿಚ್‌ ಬ್ಲೆಂಡ್‌) | ಫು 
UO, | 
| 
| 
10.6 6. ಐ 
ಸಿರಿ ಲೈಟ್‌, ಚಿಳ್ಳಿ-ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪು 6. } | 
PtAS, | 
ವ 


STS ಸಾರಾ ಸಾಹ ಶಶ್ಮಾಹ್ಮ್ಕ್‌ 
ಕಾಂತ್ರಿ ಅಲೋಹ ಸದೃಶ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ ಆಥವಾ ಬಿಳುಪು, ಇಲ್ಲವೇ 


ಎಪ್ಟೊಮೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 
1185೦,.7ಗ,0 
ಸೋಡ-ಸೈಟರ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ ಬಿಳುಪು 
NaNO, ಬಿಳುಪು 
ಜಿಪ್ಸಮ್‌, ನರ್ಣರಹಿತ್ಕ ಬಿಳುಪು 
€೩50,. 20,೦ ಬಿಳುಪು, ಕೆಲವು 

ವೇಳೆ ನಸು 

ಗೆಂಪು ಹಳದಿ, 

ಬೂದು ಛಾಯೆ 

ಗಳು, 


1.67 
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| 
| 
ಸೃ ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೧೫ 


~T- 


ಹರಳು ನೃವಸ್ಥೆ, ಇರುನ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಟಿಳ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು (110, ಕ್ಯಾಟ್‌ಣ್ಸ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ರಾಶಿರೂಪ ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೆಗ್ನಬೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರ ಅಥವಾ ಟ್ಟು ಗೂಡಿರು 

ವಿಕೆ. 


 ಐಸೊಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಘನಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾನ್ಸಿಟ್‌ ಪೆಗ್ಮಟ್ಛಿಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಲೋಷ್ನ 
| ರೂಪ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲಿನಾ ನಾಳೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರೆಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
| ಕಾರ. ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ; 
| ಹಳದಿಯಾದ ಮಾರ್ಪಾಬಾಡೆ ವಸ್ತುಗಳೂ 
| | ಕೆಲವು ಸಲ ಇರುತ್ತವೆ. 


|! ಐಸೋಖೀಟ್ರಿಕ್‌; ಘನ ಹರಳುಗಳು (001) ಲನಣಮೂಲ  ಅಗ್ಲಿಸಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
| | ಮತ್ತು ದುಂಡಾಗಿರುನ ಕಣಗಳು. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ತದೆ, 


 ಕಶಲ್ಮಗಳಿಂನ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ೫೭ಸಿ 


ಡ್‌ 
| ಆರ್ಟೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ (010) ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ 
2 | ಹರಳುಗಳು ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಹಿಯಾದ ಲನಣ ರುಚಿ, 
| ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತನೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಡಿರೊಪ 
| ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆದೆ. 
ಟ್ರಿ ಕ್ರಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣಯುಕ್ಷೆ (101) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ) ತಣ್ಣನೆಯ, ಉಪ್ಪು 
2 | ಉಶಿರೂಸಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ರುಚಿ; ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಮರಳುಗಾಡು 
| ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. 
| 
| ಮಾನೋಕ್ಸ ನಿಕ್‌ ;ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರೆದ (010) ಸೀಳು ತೆಳು ಪದರಗಳು ಬಳೆಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ" 
2 |ಪ್ರಸ್ಮಾ ಬ್‌ ಹರಳುಗಳು ಅಗೆ ಸಮಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
| ನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೈ (010) 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲಪಟ್ಟಿ 
1ಸ್ಟಾಲೋ ಹಕ್ಕಿಯ ಬಾಲಗಳಂತೆ; ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಕಣರೂಪ್ಯ ರಾಶಿರೂಪ ಅಥವಾ ನಾರು 


ಆ. 
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ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಾಸ್ಟ 
ಕಿ 


೪೧೬ ನ 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಕಿಣ್ಯ ಕ 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (7) | 
ಕ |] 
ಮಾಂಟ್‌ಮಾರಿಲ್ಲೋ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 2027 2 ಮೂ 
ನೈಟ್‌ ಬೂದು, | ಮ 
A1,5i0,(0H)್ಯ. ಹಸುರುಯುಕ್ತ 
xH,0 ಬೂದು 
Me(OH ಬಿಳುಪು ತೆಳು ಆ! 
ತನೆ ಹಸುರು ವೆ 
ಕ್ಯಾವೋಲಿನೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು, ಬಿಳುಪು 2.6 2 ಕ್ರಿ 
ALS10,(0H), ಬೂದು, ಕಂಡು * [ನ 
| ಬಾಲ್ಕ್‌ ಹಸುರು : ಜಿಳುಪು 2.82 1 ಮ 
Mg,Si,0,(0H), ತ 
| 
ಫೈರೊಫಿಲ್ಲಿಟ್‌  ಬಿಳುಪುಹಳದಿ . ಬಿಳುಪು 2.84 1 |= 
A,5j,0,/(0H), ಕಂಡು 3 
ME 
k ಕಾಂತಿ ಅಲೋಹೆ ಸದೃಶ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಎ 245; £ 
| ಆ ೯ 
ಚ್ಮ 4 
ಕಾರ್ಗೆಲೈಹ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ್ಕ ಬಿಳುಪು 1.60 7 
KMgCi,.6H,0  @ಥನಾ 
ಬಿಳುಪು 
ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 1.71 
೫೫೦ (OH),: 
Fh k ಇ 
ಕಕ್ಸಿಟ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ ಬಿಳುಪು 1.91 
[3 Na,B,0,.4H,0 
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ಕ 4 
ರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೮೭ 


ರ ಕ ರ ಮ ಭಾ ಹಾಸ ಪಾ ಪಸಂ ಸ ಹಚಘಘಾಘಾಾಘಾಪಾಾಾಾಾಣಾಕಾ,ಕಸಾ,ೂ)್ಮಸ್ವಾಗಾಗ೨ಾಗಾಗಾ 075 


[| 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಹಾ 
} 


| 

' ಮಾನೋಕ್ಲೈ ನಿಕ್‌ ; ಯಾವಾಗಲೂ ಜೇಡಿ (001) ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಖನಿಜ; ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ 

ಮಣ್ಣಿನಂತಹ ರಾಶಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ; ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಮುಟ್ಟಲು 
ಸೋಪಿನಂತಿಕುತ್ತದೆ. ` 


| ಪ್ರಗೊನಲ್‌ ; ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ತಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ (0001)  ಡಾಲೋಮೈಟ್‌ ಅಥವಾ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌' ಜೊತೆ 
! ಅಥವಾ ರಾಶಿರೂಪ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ; ಕೆಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಪ್ಸಾಟಾದ ಅಥವಾ ಡಾಲೋಮೈಹ್‌ 


| ವೇಳೆ ನಾರುಯುಕ್ತ. ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕ್ರ ಕಿಕ್‌ 3 ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀಡಿ (001) ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಖನಿಜ ; ಮೂಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ 
(ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿರೊಪಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಸನೆ ; ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಶೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

| ಗೋಚರಿಸುವು 

| ದಿಲ್ಲ. 

' ಮಾನೋಕ್ಸಿೈನಿಕ್‌' ; `ಸತ್ರಯುಕ್ತೆ ಅಥವಾ (001) ಜಿಡ್ಡು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ; ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ಬೀಷಿಯಂ 
| ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಣಗಳ ರಾಶಿರೊಪಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇರುವ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


| 
| 


[ಮಾಸೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌; ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸೆರತ (001) ಜಿಡ್ಡು ಸ್ಪರ್ಶನ ; ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 
' ಆಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕೆಣಯುಕ್ತ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇರುವ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


| 


ಹ 


| ಆರ್ಲೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಟಾದ ಇಲ್ಲ ಕಹಿರುಚಿ, ಲವಣ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
[ಕಣಯ ರಾಶಿರೊಪಗಳು, 4 


ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ (100) ಸಿಹಿಯುಕ್ತ ಆಲ್ಕಲಿ ರುಚಿ; ಲವಣ ಸರೋ 
ಹರಳುಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟ ವರಗಳಿಂದ ಶೇಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಒಜಗಾಳಿ 
” ಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒಸರುತ್ತದೆ. 


ಮಾನೋಕ್ಲೈಸಿಕ್‌ ; ರಾಶಿರೊಪ ; ದೊಡ್ಡ (100) ನಾರುಯುಕ್ತ ಬಿರುಕು; ಕೆಲವು ವೇಳೆ 

ಸೀಳುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ; ಬಿಳಿಯ ಬನ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕೊನ್ಸೆಟ್‌ನ ಹೊದಿಕ 
೩ (001) ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, 

ಒಳ್ಳೆಯದು ` 
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A ಬರಾ! 


"೪೧೮ 


ದಾವ ರಾ ಕಾಕಾ 


| 
. 
ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜ್ಞ್ಞಾ ನ್‌ 
‘ 


| 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಕಿ 


ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಗ್ರ. 
| ಸಿ 
ಸಿಲ್ಟಟ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ ಬಿಳುಪು ೩.99. ಜಸ್‌ 
Kol ಕೆಲವು ವೇಳೆ 
ಬಿಳಿ ಅಥವಾ 
ಬೂದು 
ನಿರ 
ಒಪಾಲ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ್ಕ ಬಿಳುಪು 2.0—2.2 5-5 0 
$i0,.nH,0 ಬಿಳುಪು ಎ 
ಕ್ರಿ 
ಛಾಬಸ್ಯಟ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳುಪು 2.1 4 ರೀತಿ 
CaA1,5,0,,. ಬಿಳುಪು | 
6H,0 ನಸುಗೆಂಪು | 
' ಮಾ 
ಸ್ವಿಲ್ಪೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು, ತೆಳು ಬಿಳುಪು 2.12.2 4 'ಗೊ 
೦೩ಓ[5ನಲ್ಧಿ. :. ಹಳದಿ | 
7೫೦ 
| ॥ | ಐಸೆ 
ಹ್ಯಾಲೈಟ್‌ ಬಣ್ಣ ರಹಿತ ಬಿಳುಪು 2.16 2 ಸಾನ 
NAC ಬಿಳುಪು ಕೆಂಪು | 
! ಮಾ 
ಹೂಲ್ಯಾಂಡೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 2.2 3—4: | ತಿಯ 
C೩A15i,0,. ವಾ 
॥ | 
ಇ ರ ಟೆ 
ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌ . ಬಣ್ಣರಹಿತ್ಕೆ ಬಿಳುಪು ೩.೩5 
NaALS್ಗಿ. ಬಿಳುಪು 
2H,0 
ಲಾಮಾಂಟೈರ್ಟ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು ` ); —2.3 
C2A1,5;,0,. ಜ್‌ 
4H,0 
ಅನಾಲ್‌ ಸೈನ್‌ ಬಣ್ಣ ರಹಿತ ಬಿಳುಪು 2.3 


NaAISi,:H,0 ಬಿಳುಪು 
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ನರ್ಕಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಸ 
ಸ್ಥ ಆ 


ಗ 


ಹಾ. ಟ್‌ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಪ್ಪಣಿಗಳು 


| ಐಸೋಖೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಘನ ಹರಳುಗಳು ; (100) ಹಾಲೈಟ್‌ನಂತೆ ಉಪ್ಪರುಚ್ಯಿ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೊಪ್ಯ ಕಣಯುಕ್ತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಹ್ಕಿ ಛೇದೈ. 


ನಿರಾಕಾರ ; ರಾಶಿರೂಪ, ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳೆಉಸ್ಮತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರೆನಾದ ದ್ವಿತೀಯ 
| ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸ್ಮನಾಕಾರ, ಸಿಲಿಕೆ 
| ಟ್ರೈ ಪಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನ (1071) ಬೆಸಾಲ್ವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ; 
'ರೀತಿಯ ರಾಂಬೋಹೀಶ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳು. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದ್ದರ ಹರಳು ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ 
| ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 
' ಮಾನೋ ನಿಕ್‌) ಹೊರೆ ರೀತಿಯ ಅನಳಿ (010) ಾಬಸೈಹ್‌ನಂತೆಯೇ, 
| ಗೊಂಡಿರುವ ಹರಳುಗಳ ಸಮೂಹಗಳು. ಪರಿಪೂರ್ಣ 


| ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌; ಘನಹರಳುಗಳು ; (100) ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲನಣ ರುಚಿ. 
ಜ್‌ ರಾಶಿರೊಪ ಕಣಯುಕ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 


| ಮಾನೋಕ್ಸೆ ್ಟೈನಿಶ್‌ ; ಬ್ರಿಷೀಜಿಯಂ ಆಕೃ (010) ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಕಾಂತಿ; ಜಿಸಾಲ್ಟ್‌ ಗಳ 
p | ತಿಯ ಹರಳುಗಳು (010) ಸಮಾನಾಂತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಡೊಗರುಗಳನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಹರಳು ರೂಪವು 
| ವಾಗಿ ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸು 


| ತ್ತದೆ, 

' ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌` ; ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮಾ - (110) ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಹರಳು 
4 ಟಿಕ್‌” ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪವು ಮಿಕ್ಕ ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳಿಂದ 
| cu ರಚನೆಗಳು. ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 


| ಮಾನೋ ನಿಕ್‌ ; ಸಣ್ಣ: ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ (010), ನೇಟ್ರೋಲೈಟ್‌ನಂತೆಯೇ. 
ಹರಳುಗಳು ; ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಅನೇಕ (110) 2 
'ವೇಳೆ ಪುಡಿರೊಪ. ಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಕ್‌ ; ಬ್ರಿಪಿಸೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಜಿಯೋಲೈಟುಗಳೆ ಜೊತೆ ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ 
ಹರಳುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಒತ್ತು ಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೆಲವು ಅಗ್ನಿಶಿಲೈ, 
| ಜೋಡಣೆ, ಅಥವಾ ಕಣಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
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೪೨೦ ವಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿ 


ನಾನಾನಾ 
; ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಕಿ 


ಆ ಗಾರ ನ ಅಕ್ರ ಎ ಸಾಂಪ್ರತ (ಗ್ರ 
ಆಪೋ ಫಿಲ್ಲೈಟ್‌ ನರ್ಣರಹಿತ ಬಿಳುಪು 235 5 bk 
K.Ca (SOF: ಬಿಳುಪು E ವ 

HO ' ೫೫ 
ಗಿಚ್ಛಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು... 23-24 3 ಧ್ವ 
Al(OH), ಕೆಂಪು, | ಜ್‌ 

ಕೆಂದು | ಸದ 
'ಕೊಲ್ಮನೈಟ್‌  . ವರ್ಣರಹಿತ್ಯ ಟರ ್ಶ 1 242 45 ' ಮ 
CaB,0,(OH)y,  ®ಿಳುಪು ಬ್ರ: 
a ; ' ಸೆಂ 
' ರಃ 
ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಟ್‌ ನರ್ಣರಹಿತ್ಕ ಬಿಳುಪು | 
0೩೦೦, ಬಿಳುಪು 
ಡಾಲೋಮೈಟ್‌  ; ಬಿಳುಪ್ರು ಬಿಳುಪು 
CaMg(GO,), ಹಳದಿ, 
ನಸುಗೆಂಪು 
ಆಲುನೈರ್ಹಿ  : ಬಿಳುಪು, `` ಬಿಳುಪು 
KAL(S0,)y, ನಸುಗೆಂಪು ಸ 
(OH), 
ಮಸ್ಕೋವೈಟ್‌  ನರ್ಣರಹಿತ್ಯ  ; ಬಿಳುಪು 
KA1,(A1Si,0,,) ಅಥವಾ ತೆಳು - 
OH, ಛಾಯೆಗಳು 
ು ಪೆಕ್ಟೊಳ್ಳೆಟ್‌ ಬಿಳುಪು : ಬಿಳುಪು 
, « CaNaHS0, . 
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ೌನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


೪೨೧ 


ಜಾ SSS) 


ಸ ಹಠಳು ವೃವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ee 


' ಟೆಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ $ ತಳಮುಟ್ಟಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು (001) 
| ಪಿರೆಖಿಡ್ಡುಗಳೆನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
' ಚಕ್‌ ಹರಳುಗಳು. 
ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (001) 
' ಶೊಪ್ಯ' ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ, ಅಥನಾ ಮಣ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣ 
\ | ಸದೃಶ, 5 
| ' ಮಾನೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ (010) 
| ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ ಚಕ್‌ ಹರಳುಗಳು ಅನೇಕವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ, 
| ಸಂಕೀರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ (001) 
| ' ಕುತ್ತನೆ ; ಅಲ್ಲದೆ Ee ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
|  'ಟ್ರೈಗೊನಲ್‌ ; ಸೈಲಿನೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ಮತ್ತು (1701) 
( ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರ ಲ್‌ ಹರಳುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
; ರಾಶಿರೊಪ್ಕ ಇ ಅಥವಾ ಒತ್ತು 
' ಜೋಡಣೆ, 
le ಸಗೊನಲ್‌ ; ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿದ ರಾಂಬೋ (1071) 
) ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳುಗಳು ;ಅಲ್ಲಡೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಪರಿಪೂರ್ಣ 
| ಕಣಯುಕ್ತ. 
4. ಟ್ರ್ಯೈಗೊನಲ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯಪಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ (0001) 
| ಕಣರೂಪ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


| ಮಾನೋಕ್ಲ್ವೈನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರ (001) 
| ಮವಾದ ತಟ್ಟಿ ಯಂತಹ ಹರಳುಗಳು; ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 


ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಲವು ವೇಳೆ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. 


5 | ಡ್ರೈಕ್ಲೈನಿಕ್‌; ಸಾನತಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಜಿ (001), 
! ಹಂಚಿನ ಹರಳುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಂತ (100) 
ಸಮೂಹಗಳು, R ಸ್ಪಷ್ಟ 


| 


ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 
ಅನೇಕವೇಳೆ  ಜಯೋಲೈಟುಗಳೊಡಸನೆ, 


 ಜಲೋಪ್ಥನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಬಾಕ್ಸೈೀನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಸ್ತು. 


ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕಶ್ಮಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಡು ; 
ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ; ತಣ್ಣನೆಯೆ 
ಅಳ್ಳಕ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ಅಮ್ಮದಲ್ಲಿ 
ನೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಬಿಸಿಯಾದ ಅಳ್ಳಕ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್‌ ' 
ಅನ್ಲುದಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


೯ 


ಅನೇಕವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತದ ಶಿಲೆಗಳ 
ಜಲೋಷ್ಠ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗು 
ತ್ತದೆ. 


ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳು ;ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಫೆಗೆ [ಬೈಟು 
ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ ವೆ; ಅನೇಕ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿ ಹೆಕ್ಕೆ ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೆಸಾಲ್ಟ್‌ ನ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಕೈಟು 
ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
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೪೨೨ 


ಮಾನಾ 


2 ಹೆಸರು, . ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ' ಒರೆ 
A 
ವೊಲ್ಲಾಸ್ಕೊಸೈಟ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 
C೩510, 
ಆರಗೊನೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 2.93 33-4 16 ೂ 
CaCO, ಓ|ೊಂಡ 
| ನ 
ಕ್ರೈಯೋಲೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 2.96 2 ನಾಸ 
Na,AIF, ಪ, 
| 
ಅನ್‌ಹೈಡ್ರೆ ಹ್‌ ಬಿಳುಪು |: ಬಿಳುಪು 3.0 3% ಕ್ಕೊ 
೦೩5೦, ಬೂದು ಸ್ವ ಓೂಪ್ಕ 
ತಕೆಳುನೀಲಿ ಸತ್ತ 
ಮಾಗ್ನೆ ಸೈರ೯ ಬಿಳುಪು. ಏಿಳುಪು 3.0 
MC, - 
ಜೋಮೈಟ್‌ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 3.0--3.1 
10೦.0೦೧) . ಕಂದು 
ಅಂಬ್ಲಿಗೊನೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು... 3.1 
LiAIpO,(F,0H) 
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ತ್ರ ಸಃ ಸ 


ಇತ ಪಟ್ಟ ಗಳು ಡಿ ಬ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


| 


| ಟ್ರ ಕ್ಕೆ ಫನ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತೆಂಭಾಕಾರ (100) ರೂಪಾಂತರಿತ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು. ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ 
ತ್ತೆ ದೆ, (108) 

(001) 

ಒಳ್ಳೆಯದು 


11ಕ್ಕೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌, ಅವಳಿ (010) ತಣ್ಣನೆಯ ಅಳ್ಳಕ 1301ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ; 
ಗೊಂಡ ಹರಳುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಪಾಲ್ಸೆಹ್‌ಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 


[ಲವು ವೇಳೆ ಹವಳ ಸದೃಶ. ವಾಗಿರುತ್ತೆದೆ, 
| ಛಾನೋಕ್ಷೆ ನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ; ಒದ್ದೆ ಮಂಜಿನ ಕಾಂತಿ; ಗ್ರೀನ್‌ಲಾಂಡ್‌ನ 
(ಪ, ಒರಟು ಕಣಯುಕ್ತ, (001) ನುತ್ತು ಇನಿಗ್‌ಟಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಡೆರೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 
(110) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರುಮಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೇರ್ಪಡೆ 


1ರ್ಫ್ಯೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (010) ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು 


ಸಾಪ್ಯ ಕಣಯುಕ್ತೆ. ` ಪರಿಪೂರ್ಣ ್ಹರಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಪ್ಸಮ್ಮಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾ 
| (100), ಜಾಗುತ್ತದೆ. 
| (001) 

ಒಳ್ಳೆಯದು 


| )ಗೊನರ್ಲ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೊಪ್ಶ (೩ 071) ಒತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಬಿರುಕುಗಳಿರು 
ಇತ್ತು ಜೋಡೆಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಗ ಸೀಳು. ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿ 
| i ಯಾದ ಅಳ್ಳಕ 1101ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಕೂ €ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ; ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿ ` (010) ಬಾಕ್ಸೈಟ್‌ನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶನಸ್ತು. 
ಪೆ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. ಅಗೋಚರ 
[i 


| 


ಬ್ರೈಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಳು (100) ಸೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಗೀರುಗಳಿರು 

ಧ್ಯ ರಾಶಿರೂಪಗಳಾಗಿ, - ಪರಿಪೂರ್ಣ, 'ತ್ರವೆ;ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಪೆಗ್ನದೈಟುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
(110), 

(71) ಸ್ಪಸ್ಟ 
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| 
| 
| 


ಪಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖಳ, 


ಆ ಪಾರಾರ್ಸಾರ್ಕ್‌ 
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ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ pS ಸಾಂದ್ರತೆ (ಗ) | 
ರ - ಎ: 
 ಹೆನಿಮಾರ್ಫೇಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 3.4—3:5 1% | 
Zn,Si10,(OH),- ರೂ 
೫,೦. | ಗಳೆ 
ಫೆರಿಕ್ಸೇಸ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 3.56 5 | ಐಸಿ 
M20 | ಗೋ 
ಸ್ಟಾಂಷಿಯನೈಟ್‌. ಜಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 318 3% | 
5:೮೦, | ರೂ 
| 

ಸೆಲೆಸ್ಟೈಟ್‌ ಬಿಳ್ವಿತೆಳು ಬಿಳುಪು 3.9--4.0 3 [se 
575೦ ನೀಲಿ | ಸ 
ನಾ 

ಇಡಿಕ್ಕಿಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 4.31 | 
3೩೮೦, ly 
ಟ್ರಿ 

ಸ್ಮಿತ್ಸೊನ್ಸೈಟ್‌ ಬಿಳ್ಳಿ ಹಳೆದಿ, ೬: ಬಿಳುಪು 4:4 4 ಕ್ರ 
710೦, ನೀಲಿ, ಹಸುರು ಗೆ 
3 |ಆt 

ಬಿಕ್ಕಿಟ್‌ ಬಣ್ಣರಹಿತ್ಯ ಬಿಳುಪು “45 ನ ವಾ 
3೩5೦, ಬಿಳುಪು | 
ಬೂದು ಕು 

ಹೀರೈಹ್‌ ಬಿಳುಪು ಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 6.1 
೮೩1೫೦ ಕಂದು 
ಆಂಗ್ಲೆಸೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 6.3--6.4 
೫050, ಬೂದು 


ಔನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು | ೪5೫ 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


~~ 


| ಆಕ್ಟೋರ್ಹಾಂಜಿಕ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತಿ (110) ಸ್ಟಾಲಕೈಟ್‌ನ ಬದಲಾದ ವಸ್ತು ಅನೇಕವೇಳೆ 
. ರೊಪ್ಕೆ ಅನೇಕೆನೇಳೆ ಸ್ತನಾಕಾರೆದ ರೊಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಮಿತ್ಸೊನೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಗಳು. 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ (100) ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆದೆ. ಅನೇಕೆ ವೇಳೆ 
| ಗೊಂಡಾದೆ ಕಣಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಭಾದ ಡಾಲೋಮೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಸೈ 
| ಬಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| ಅರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110) ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಂಪಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ತಣ್ಣ 
| ರೂಪ, ಸ್ಮಂಭಾಕಾರದಿಂದ ನಾರುಯುಕ್ತ. . ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೆಯ ಅಳ್ಳಕ 1301ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತೆದೆ. 
' ಆಕ್ಟೋರ್ಸಾಂಬಿಕ್‌ ; ಹರಳುಗಳು (001)ಗೆ. (001) ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

; ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ, 

' ಕುತ್ತನೆ, 'ಅಲ್ಲಡಿ ರಾಶಿರೂಪ, ಬಹುನೇಳೆ (210) 

| ನಾರುಯುಕ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು 


| ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಜಿಕ್‌ ; ಅನಳಿಗೊಂಡ ಹೆಕ್ಸಾ (010) ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಸುರಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ತಣ್ಣ 
| ಗೊನಲ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೆಯ ಆಳ್ಕಕ 1101ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

| ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಅಥವಾ ಕಣಯುಕ್ತ, 

| 
| 
! ಟ್ರೈಿಗೊನಲ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೊಪದೆ. (1071) ಬಿಸಿಯಾದ ಅಳ್ಳಕ ಔಂ1ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ 
' ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ 


| ಅಕ್ಟೋಶ್ಹಾಂಜಿಕ್ಕ; ಹರಳುಗಳು ಸಾನಾನ್ಯ (001) ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹಸುರಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 
(ನಾಗಿ (001) ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರನಾಗಿ ಅಗಲ (201) 

| ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ 

| ಕೂಪ್ಯ ಕೆಣರೂಪ್ಯ 


'ಟಿಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ್ಕ (301). ಅಲ್ಪನೈಯೊಲೆಟ್‌ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಳ್ಳಗೆ ಅಥನ 
'ಕಣಯುಕ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮನುಗುತ್ತದೆ, 


(ಆರ್ಮ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌' ; ಹರಳುಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ (001) ಎಸ್ಟೋನೇಳೆ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲದ ಗೆಲೀನಾದ ಕಣ 
ಟಕ" ಅಥವಾ (001)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ (210) ಕೇಂದ್ರೆ ನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
'ಅಗಲಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ 

ತೊಪ್ಯ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ, 
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ಯಮದ 


2 ಟ್‌ 
೪೨೬ ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಸಿಜನಿರ್ಧಾ 
| 


| 


EE 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಕಾ 


ಣಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (8) 
 ಸೆರುಸ್ಟೈಟ್‌ ಬಿಳ್ಳಿ.ಬೂದು ಬಿಳುಪು 6.566 3 ಅರ್ಕೊ 
PbCO, 'ಗೊಂ 
| ರಾಶಿ: 
ಮೈಮ್‌ಟೈಟ್‌ ಬಿಳಿ; ಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 7.2-_-7.3 1 | *ಹೆಕ್ಕಾ 
Pb,(ASO CI ಗಳು 
'ಗೋ 
ನಾಕ್‌ 
ಕೈ 
ಕಾಂತಿ, ಆರೋಹ ಸದೃಶ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು ; ೫5 Ft | 
1 p i 
ಟ್ರೈಡೈಮೈಟ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ ಏಳು 1 ಹೆಕ್ಸಾ 
S10, ಬಿಳಿ ಕ ಫ 2.26 6 ಸ 
0 
 ಕಿಸ್ಕೋಬ್ಯಾಲೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳು nf 
5i0, ಪ್ರ | 2.32 6 ಹೀ 
ತ | 
ಲ್ಯೂಸೈಟ್‌ ಬಿಳ್ಳಿ ಬೂದು ಬಿಳು 6 [ಎಸಿ 
KAISi,0, ಫು 2.45 [ಹರಃ 
| 
ನೆಫೆಲಿನ್‌ ಬಿಳ್ಳಿ ಕಂದು. ಬಿ | 
ಆರಕ್ಟೋಕ್ಲೇಸ್‌ ಬಿಳಿ ; 
ಛಂ > ಬಿಳು ತ 6: _ 
KAISjO, ನಸುಗೆಂಪು, ತೆ 2.56 
ಮೈಕ್ರೋಕೆ ನ್‌ 
RCA) ಬಿಳ್ಳಿ ಬಿಳುಪು 6 
KAIS;,0, ನಸುಗೆಂಪು ಸನ 
ಹಸುರು 
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ಎ 
7} 


| 
ಭೌರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


| ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ 


ಆರೊ ೇರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಜಾಲಕದಂತಹ ಅನಳಿ 
ಗೊಂಡ ಹರೆಳುಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ 
ರಾಶಿಕೂಪ, ಕಣರೂಪ 


ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು; ಅಲ್ಲಡೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಅನೇಕ ವೇಳೆ 
"ಗೊ (ಳಕಾಕಾರ ಮುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿ 
ನಾಕಾರ. 


| 


ಸೀಳು 

(110), 
(021) 
ಸ್ಪಷ್ಟ 


ಇಲ್ಲ 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಲ 


ತಣ್ಣನೆಯ ಆಳೃಕ 1101ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ನೊರೆ 
ಯುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ನೊರೆಯು 
ತ್ತದೆ. 


ಸೀಸದ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 


| 
(ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ;ಸಣ್ಣ ತೆಳುವಾದ ಷಟ್ಟು ಜಾ 
'ಕಾರದ ಡರಫುಗಳು; ನ ಆನೇಕ ವೇಳೆ ತಃ 


ಎಸೋಖಾ್ರಿಕ್‌ ; ; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆಕ್ಟೋ 
(ಹೀಡ್ರನ್ನು ಗಳು ಅಥವಾ * ಂಡಾಗಿರುವ 
(ತುಂಡುಗಳು. 
ಎಸೋಮೀಟ್ರೀಕ್‌ ; ಟ್ರಿನೀಸೋಹೀಡ್ರಲ್‌ 
ಹರಳುಗಳು, 


|ಹಣ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ಹರಳು 
[ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿರೂಪ-ಕಣಯುಕ್ತ,. 
ಮಾನೋಕೆ ಸಿಕ್‌ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು (010 ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟಿ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತನೆ ಅಥವಾ ೩ಗೆ ಸಾ 
ಸೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, 
'ಕಣಯುಕ್ತ. 


ನಿಕ ಫಿನಿಶ್‌ ; ಆಕ್ಲೋಕ್ಲೀಸ್‌ನಂತೆ 


(10To) 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಇಲ್ಲ 


(110) 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


(10To) 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


\001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 
(01 0) 
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 
(01 0) 
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 


ಅಗ್ನಿಪರ್ನತ ಶಿಲೆಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
1... 4 


ಅಗ್ನಿ ಪರ್ನತ ಶಿಲೆಗಳ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತಡೆ 


ಲವಣವೂಲ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ 
ಬಿಡಿ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಔಂ।ನಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಯಾಟಿನೈಸಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇರುವ ಅಗ್ಲಿಶಿಲೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ, 


ಅರ್ಕೊ ಕ್ಲೆ ೇಸ್‌ನಂತೆ ಆದರೆ ಅಪರಿಸೂರ್ಣ 
ವಾನ! ಬಹು ಸಂಯೋಗ ಅವಳಿಗೊಂಡಿರುವ 
ಗೀರುಗಳಿರಬಹುದು ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ವಾಷೆ ಹಸುರುಬಣ್ಣವಿರುತ್ತದೆ, 
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೪೨೮ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖಿಿಜಬ್ಬರ್ಧಾ 


4 ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಕಿಣ 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ ಒರೆ ಕ ಡಾ 
ಎ “ ಸಾಂದ್ರತೆ Hy 
| 
ಸ್ಕಾಪೋಲೈಹ್‌ ಬಿಳ್ಳಿಹಳದಿ, ಬಿಳುಪು 2.56-2.77 6 ಟಭಾ. 
(13೩, [(Al, ನಸುಗೆಂಪು, 'ಏರೆಸ 
5),೦್ಗ(೮, ೦೦) ಬೂದು ತ್ತವೆ. 
ಅಥ 
ಪ್ಲೇಗಿಯೋಕ್ಲೇಸ್‌, - ಬಿಳಿ, ಬೂದ್ಯು ಬಿಳುಪು 2.62-2.76 6 ಟ್ರಃ 
(Na;Ca) (A1,5i ಕಂದು ; | 
0, ಣೆ 
ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್‌ ಬಣ್ಣರಹಿತ ಬಿಳುಪು 2.65 
51೦ ಬಿಳ್ಳಿ ಬೂದು 
ನಸುಗೆಂಪು, 
ಹಸುರು 
ಆಂಥೋ ಫೈಲ್ಲೈಟ್‌ ಬಿಳಿ, ಬೂದು ಬಿಳುಪು 2.9—3.3 
(Mg,Fe),5i,0,, ನಸುಗೆಂಪು ೩ 
(OH), 
ಟ್ರಿಮೋಲೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು ಬಿಳುಪು 3:0 
Ca,Me,5i,0,, 
(OH), 
| ಡೇಟೋಲೈಟ್‌, ಬಣ್ಣರಹಿತ 
ಕ್ಲಿ ಬಿಳು 
Ca(OB)BSi0, ತೆಳು ಹಳದ್ದ ಸ ಹಿ 
ತೆಳು ಹಸುರು, 
ಬಿಳುಪು 
ಲಾಸನೈಟ್‌ ಬಿಳಿ, ನಸುಗೆಂಪು ಬಿಳು ನ 
೨1 11:23 ಬೂದು ಸ ತ 
(OH),H,0 
ಸ್ಫೋಡುಮೀನ್‌ ಬಣ ರಹಿತ್ಕ ಬಿಳು 
ಡ್ಬೀಡು, ಬಣ್ಣ 152 
LiAISi,0, ಬಿಳುಪು, ನಸು ಫು 3 
ಗೆಂಪು 
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ಕ 


| 
| 
ಡ್ವರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


| 


ಕ 


ಗ 


೪೨೯ 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


4 


3 ಹರಳು ನ ವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು 
| 
ಟಿಳ್ರಾಗೊನಲ್‌; ಪ್ರಿಸ್ಮಾ;ಟಿಕ ಹರಳುಗಳು (100) 
ಪಿರಸಿಸ್ನಾಗಳೆಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಂದಿರು ` (110) 
ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ,್ಯ ಕೆಣರೂಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ 


"ಅಥವಾ ಸ್ಮಂಭಾಕಾರೆ, 


ಟ್ರೈಕ್ಸೈಸಿಕ್‌; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, (001) 
(010)ಗ ಸನಾನಾಂತರನಾಗಿ ಚಪ್ಪಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; 
'ಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿಕೊಪ್ಯ ಕಣ (010) 
ಯುಕ್ತ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 

| 

ಟ್ರೊಗೊನಲ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು 
[ರಾಂಬೋಹೀಡ್ರನ್ನು ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರು 
ತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕಣಯುಕ್ತೆ 


"ಅಥವಾ ಒತ್ತು. ಜೋಡಣೆ. 


ಇಲ್ಲ 


| & 
'ಅಕ್ಕೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ;ರಾಶಿರೂಪ, ಗರಿ ಸದೃಶ. (210) 
[ಆಥವಾ ನಾರುಸದೃಶ ತುಂಡುಗಳು. ಪರಿಪೂರ್ಣ 


[ಮಾನೋಕ್ಷೆ ಫಿನಿಶ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (110) 
ಸ್ತಂಭಾಕಾರಡ ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಹೋ ಸರಾ 


ಮಾನೋಕ್ಸ್ಲ್ಸೈನಿಕ್‌ ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ 


ಇಲ್ಲ. 
| 
ಹರಳುಗಳು ;ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕಣಯುಕ್ತ 
| ಸ ಒತ್ತುರೂಪ. 
ಆರ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ನುತ್ತು (010), 


೨ಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ (001) 
ಇಶಿರೂಪ ಕಣಯುಕ್ತ. ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಸಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌ ; ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ (110) 
ಸಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ತಟ್ಟಿಯಾಕಾರದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ; 
ಾಶಿರೂಪಗಳು. (100)ರಮೇಲೆ 
| ಬೇರ್ಪಡೆ 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti 


ಹೆಚ್ಚು ಸುಣ್ಣನಿರುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಬಹು ಸಂಯೋಗ ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುವಿಕೆಯು 
ಸಾಮಾನ್ನವಾಗಿ (001) ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೈ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಕ ಇರುವ ಅಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, 
ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುನ ರೂಪಾಂತರೆ 
ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸುಣ್ಣಯುಕ್ತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್‌ಯುಕ್ತೆ 
ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಲೊಟ್‌, ಡಾಲೋ 
ಮೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಟಾಲ್ಕ್‌ ಗಳ ಜೊತೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ. 


ಲವಣ ಮೂಲ ಆಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ 
ಲೈಟುಗಳ ಜೊಕಿ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಿಸ್ಟುಗಳು' ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾ' ಕೋ : 
ಫೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


` ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಂಪಾಗಿಸುತ್ತೆದೆ ; ಗ್ರಾನೈಟ್‌ 
ಫೆಗ್ಗಟೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ೬ 
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ERR ನಿನರಣಾತ್ಮಕ snd 


ರ್ದ 
ಕಾಂತಿ, ಅರೋಹರೀತಿ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಯುಕ್ತ ; ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲದಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗ 
h | 
ಸಾಹ ಕೆ ಸಾನೇಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಾ” 
ಹೆಸರ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಲ ಸಾಂದ್ರತೆ (A). 
MS T ಾರಾರಾರಾ ಹಣಾ ದ್‌ | 
ಗಂಧಕ ಹಳದಿ ಬಿಳುವು 207] Tr 
5 ಗಳು 
| "ರೂಪ 
| 
ಚಾಲ್ಯಾಂಥೈಟ್‌ ನೀಲಿ ತೆಳು ನೀಲಿ 2.28 2} ಟ್ರ ವ 
CuS0,.5H,0 ಗಳು 
{ 
| | 
ಕ್ರೈಸೊಕೊಲ್ಲ ನೀಲ್ಕಿ ಹಸುರು ಬಿಳುಪು 2.4 21-4 ಆರೊ 
Cusi0,.2H,0 ರೂಪ 
ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ ಹಸುರ್ಕು ಬಿಳುಪು 25-26 ಬ ಮಾನ 
Mg5j0,(0H), ಹಳದಿ, ರೊಪ 
ಕೆಂದು, 4 (ಕಲ 
ಬೂದು 
ಗಾರ್ಗಿಯೆಕೈಟ್‌ ಸೇಬು ಹೆಸುರು ಬಿಳುಪು 2.5—2.6 ಚ್ಠ ನೆ 
(118,75೦ ಪ 
(OB), | Por 
ಲೆಸಿಡೊಲೈಟ್‌. ವರ್ಣರಹಿತ್ತೆ "ಬಿಳುಪು 2.8--2.9 ಜಾನೆ 
KLiAI(Si,0) ಬೂಡ್ಕು, ಸಾಸ 
(OH), ಧೂಮ್ರವರ್ಣ 
ಫ್ಲಾಗೊಪೈಟಿ, ತೆಳು ಕಂಡು ಬಿಳುವು 28-2೩9೨ ಬಾನೆ 
KMg(AISi,0.) ಕ್ರ 
(OH), 
ಬೈಯೊಟೈಟ್‌ ಹಸುರು, ಬಿಳುಪು... 2.9--3.4 ಜ್ರ. ಸ 


K(Me, Fe), Al ಕಂದು, 
A Si,0,,:0H), ಕಪ್ಪು 


ಜಾರೋಸೈಟ್‌ ಕಂದು ಬಿಳುಪು 2.9--3.3 ತ 
೫೫೦(5೦.(೦೫ 
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'ನರ್ಥಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


"ಕ್ಕ H= 


pn 


24-5} 


)'  ಹಕಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ 


ಸೀಳು 


೪೩೧ 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


'ಆರ್ಟ್ಯೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, ಕಣ 
(ರೂಪ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. 


| 
ಕ್ಯೆ $ನಿಕ್‌; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಕ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಪ, ಕಣರೂಪ, 


4 ಕ್ಕೊ (ರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ (7); ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿ 
ಕೂಪ, ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. 


ಮಾನೋಕೆ ನಿಕ್‌; ಯಾನಃಗಲೂ ರಾಶಿ 
ರೂಪ, ಒತ್ತು ೨ ರೊಪ, ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ 
(ಕಲ್ಮಾ ರು). 


$ ಹಾನೋಕ್ಲ್ವೈನಿಕ್‌ ; ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿ 
ಸೊಪ ಬಹುವೇಳೆ ರಂಧ ಯುಕ್ತ 
porous) ತೆಳು ಪದರಗಳಾಗಿ, 


ಹಕ ಕ್ಲೈನ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ 
ಕು ಒರಟಿನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಯುಕ್ತೆ. 


ಹ ನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಮವಾದ ತಟ್ಟಿ ಯಂತಹ ಹರಳುಗಳು. 


(001), 
(110), 
(111), 


ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


(1To) 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಇಲ್ಲ 


ಇಲ್ಲ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಪರಿಪೊರ್ಣ 


(0001) 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
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5ಲ್ಕನಿನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಹಜಿಗಳೊಡನೆ 
ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೇಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಜಿಪ್ಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿರು 
ತ್ತದೆ, 


ಲೋಹ ಸದೃಶ ಅಸಹ್ಯ ರುಚಿ ; ಸಲ್ಫೈಡ್‌ 
ತಾಮ್ರ ಅದುರುಗಳೆ ಉತ್ಕರ್ಸಿತೆ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಉತ್ಕರ್ಷಿತೆ ತಾಮ್ರದ 
ದ್ವೀತಿಯ ಖನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ` 


ಅದುರುಗಳಲ್ಲಿ 


ಅತಿ ಲವಣಮೂಲ ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ 
ಗಳಿಂದಾದ ವಸ್ತು, 


« 


ನಿಕಲ್‌ ಇರುನ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌, 


ತೆಳುಧೂಮ್ರುವರ್ಣ ; ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಪೆಗ್ಮಟ್ಕಿಟು 
ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಆತಿ ಲನಣಮೂಲ ಶಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಮಾರ್ಪಾಟಾದ ಡಾಲೋಮೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
ತ್ತದೆ, 


ಆಮ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಫೆಗ ಟೈ ಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಲಿನೊನೈಟಿನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಲ್ಫೇ 
ಟನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ; ಹಳದಿ ಚೂರ್ಣ 
ವರ್ಣ. 


ವಿನರೆಣಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾ: 


ES | 
ವಾ್‌ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಂಕಣ 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಜರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಗ್ರ 


BEES 
No | 


ಫ್ಲೂರೈಹ್‌ ನೇರಿಳೆ, ಬಿಳುಪು 3.18 4 ಸೃ 
CaF, ಹಸುರು, ನೇ 
ಹಳದಿ, ನರ್ಣ ರುತ್ತ್ತ 
ರಹಿತ | 
: ಆಸಟೈಟ್‌ ಹಸುರು, ನೀಲಿ ಬಿಳುಪು 3.1-—3.2 ಕ ದಃ 
Ca POF ಕೆಂದು ಬಿಳಿ | y' ನ 
ಕ್ಯಾನೈಟ್‌ ನೀಲ್ಕಿ ಹಸುರು ` ಬಿಳುಪು 3.63 
A1,Si0, ಬಿಳಿ ಕ 
i ಕೋಡೋಕ್ರೋಸೈರ್ಟ ತೆಳುಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು 3.7 
‘MnCO, 3 
ಅಟಾಕಾಮೈಹ್‌ ಹಸುರು ಹಸುರು 3.76 . 
Cu,(0H),Cl " 
ಆಜೂಕೈಟ, ನೀಲಿ ವ ನೀಲಿ 3.77 
Cu,(CO,},(OH), 
ಸೈಡಿಕೈಟ್‌. ಹಳದಿ, ಕಂಡು ಬಿಳುಪು 3.8. 4.0 
೫60ಲ್ಮ ಮ 
| ಅಂಟ್ಲಿಕೈಟ್‌ ಇ ಮಂದ ಹಸುರು ಹಸುರು 38.8 
ih (5೦ (೦೫), 
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ರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೩4 


Be 


) ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


| ನಿಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌; ಘನ ಹರಳುಗಳು; (111) ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಾಳ ಖನಿಜ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು 
ಅನೇಕವೇಳೆ (111) ಮೇಲೆ ಅನಳಿಗೊಂಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಡಾಲೊನೈಟುಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರ 
ರುತ್ತನೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಸ ಕೆಣಯುಕ್ತೆ. ಮಿಸಿರುತ್ತದೆ. 


5 ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌; ಸ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾ ಟಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, (0001) ಪೆಗ್ಮಟೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಾಟಾದ 
ಅಲ್ಲನೆ. ರಾಶಿರೂಪ,_ ಕಣರೊಸ ಅಥನಾ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ಯಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ;ಅಲ್ಲದೆ ಗಷ್ಟು 


ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, 
| 
18 ಏಕೆ ನಿಕ್‌.) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಯಾ (100) ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುವ ಸಿಸ್ಟು 
ಕಾರದ ಹರಳುಗಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಯಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
| (010) ಚೆನ್ನಾ 
ಗಿರುತ್ತದೆ. 


1 ಸ ಕ 
ಟ್ರಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪೃ (1073) ಜಿಸಿ ಅಳ್ಳಕ 1101ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತೆದೆ ; 


ಹ್‌ 


ಸಣರೂಪ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದುರು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಆತ 


ಆರ್ಕೋರ್ಡಾಂಬಿಕ್‌; ನೀಳವಾದ, ತೆಳುನಾದ, (010) ಮಿಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯೆ ತಾನ್ರು ಅಡುರುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟರ್ಕ ಹರಳುಗಳು .ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರುತ್ತದೆ; ಆಕಾಶನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು 
ರೂಪ ಕಣಯುಕ್ತ ನೀಡುತ್ತದೆ. 


ನಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌ ; ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ (011)  ಅಳ್ಳಕನಾದ ಶೀತ 1101 ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದ್ದೆ 
4 ಸರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಗೋಳಾಕಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ದ ಸಮೂಹಗಳು, 


j ತ 

| ಗೊನಲ್‌ ; ರಾಂಜೋಹೀಡ್ರಲ್‌ ತುಂಡು (107%) ಬಿಸಿ ಅಳ್ಳಕ ಔಂ।ನಲ್ಲಿ ನೊಕೆಯುತ್ತೆದೆ'$ ` 
4% 5 ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಕಣರೂಪದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಗಳ ಜಾಗ 

ಹತ್ತು ಜೋಡಣೆ. ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಕ್ಲೋರ್ತಾಂಜಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ (010)  ಔಂನ್ಲಿಸೊರೆಯನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ, 
. ಓದು 
ಕೊಪೆದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಎಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
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ಮ 


ವಿನರಣಾತ್ಮೆಕೆ ಖಸ್ಜನಿರ್ಧಾ 


೪೭೪ 
| 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ೪ ನ 
ENE 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಚ 
ವುರ್ಯ್‌ಜೈಟ್‌ ಕಂದುಯುಕ್ತೆ ಕಂದು 4.09 31 ಹೆಕ್ಸಾ 
5 ಕಪು ಪ್ರಸ್‌ 
ದ ಬ 'ವಾಗಿ 
ಕಾರ, 
ಸ್ಫಾಲೆಕೈಜ್‌ ಹಳದಿ, ಬಿಳುಪು 4.0 4.1 4 ಸೊ 
(Zn, Fe)S ಕೆಂದು 
ಕಪ್ಪು 
ಬ್ರೋಕಂಟೈಟ್‌ ಹಸುರು ಹಸುರು 4.0 4 ನ 
Cu,(SO,Y(OH)y, . | 3 
ಮ್ಯಾಲಖೈಟ್‌ ಹಸುರು ಹಸುರು 4.0 4 [ 
i Cu,(CO,Y(0H) 3 ನ 
0 


ಗೋಥ್ಯೈಟ್‌, (ಲಿಮೊ ಹಳದಿ, ಹಳದಿ 
1೯6೦, 
ಫೈರೋಕ್ಲೋರ್‌ : ಹಳದಿ ` ಜಿಳುಪು 
NaCa(Nb, 7a), ಕಪ್ಪು 
QF 
- ಗ್ಸೀನೋಟೈನರ್‌... ಹಳದಿಯಿಂದ ಬಿಳುಪು 
YPO,  ಕೆಂಪ್ರಯುಕ್ತ 
ಕೆಂದು 
ಮಾನಜೈಟ್‌ ಹಳದಿ, ಕಂದು ಬಿಳುಪು 
Cero, ಈ 
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ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು ಗ 
| 

| 

ಸ ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

J} 
——————————————— 

| ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಿರಮಿಹಲ್‌ ಅಥವಾ (31೩೫0) ಸ್ಫಾಲೆಕೈಹಿ"ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ 

ವಾಗಿ ರಾಶಿರೊಪ, ನಾರುರೂಪ,್ಯ ಸ್ತಂಭಾ 

ಕಾರ್ಯಅಥನಾ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿಯ ತೆಳುಪದರಗಳು, 


| ನಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110) ಜಿಸಿ 1! ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ 5 ಅನ್ನು ಹೊರೆ 
ರೂಪ, ಒರಟನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಯುಕ್ತ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೆಡವುತ್ತೆದೆ. 


ಕನಾನೋಕ್ಲೈನಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ನಿಂದ (100) ಶೀತ ಗಔಂ।ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯಡೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. 
ಸೂಜಿಯಾಕಾರದನರೆಗಿನ ಹರಳುಗಳು ; ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ ಕಣಯುಕ್ತೆ, 
ಕ 


| ಮಾರೋ $ಸಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (ಇ01) ಶೀತ ಔಂ। ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತೆದೆ. 
[ರೂಪ್ಮ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ, ಅನೇಕವೇಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಸ್ಟ್ಯಾಲಕ್ಟೆ $ಬ್‌ ಸದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ರುಕ್ಷಿ ಥೆ 
ಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ. 


'ತರ್ಯೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (010) ಅಳ್ಳಕ 1301 ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹಳದಿ ದ್ರಾವಣ 
ಸೂಪ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ನುಣ್ಣು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 
ರೀತಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾಲಕ್ಟೆ ಟು ಸದೃಶ. ಷ್‌ 


ರಿಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ಆಕ್ಟ್ರೇಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳು ಸಾನಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೈಟುಗಳೆಲ್ಲಿ ಸೈರೋಕ್ಸೋರ್‌ 
5 ಇಳು ಮತ್ತು ದುಂಡಾಗಿರುವ ಕಣಗಳು. ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಪೆಗ್ಮಟೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 
| ತ್ತದೆ 


ವಾ್‌ 


ಶಾ” 


ಬ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಮಾಟಿಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, (100) ಅನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆಗ್ನಟೈಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಿರಮಿಡ್ಡಿನ ಮುಖಗಳು ಜಿರ್ಯಾನಿನನನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜ 
«ಲುತ್ತವೆ, ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾನೋಕ್ಲ್ಲೈನಿಕ್‌; ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳು (001) ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಮಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿ 
51100) ಕ್ರೌ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಪ್ಪಟಿ ಬೇರ್ಪಡೆ ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಮರಳು 
'ಾಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ಉಜ್ಜಿಉಂಟಾದ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಕಣಗಳಾಗಿ, (detrital grains) ಇರುತ್ತದೆ. 
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pC Ee 


ಕ್ರೋಕಾಯ್ಕ್‌ 
೫0೮೦, 


ಕ್ಕುಪ್ರೆ ಹ್‌ 
Cu,0 


ವೆ ನ್ಯಾ ಡಿ ನೈಟ್‌ 
Pb{VO,}Cl 


ವುಳ್ಳೆನ್ಫೈಟ್‌ 
PbMO 0, 


ಪೈರೋಮಾಫೆನ್ಯಟ್‌ 
PPO, 


ಸಿನ್ನಬಾರ್‌ 
1185 


ES SEES 
ಕಾಂತಿ ಅಲೋಹ ಸದೃಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಣಯುಕ್ತ, He 


ಕಿತ್ತಲೆ, ಬಿಳುಪು 
ಫೆಂದು, 
ಕಪ್ಪು 
ಕೆಂಪು ಕಿತ್ತಲೆ 
ಕಿತ್ತಲೆ-ಕೆಂಪು - ಕಿತ್ತಲೆ_-ಹಳದಿ 
ಕೆಂಪು ಬಹು ಬಿಳುಪು 
ವೇಳೆ ಮಾಸ 
ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಹಳದಿ, ಕೆಂಪ್ರು.. *. "ಬಿಳುಪು. 
ಕೆಂದು 
ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು, ಬಿಳುಪು 
ಕೆಂದು 
ಹಸುರು, ಬಿಳುಪು 
ಹಳದಿ, 
ಕೆಂದು 
ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು 


UU 
5.2—6.7 | ಟಿಓ 
|; 

| 
5.7 f ಹೆ 
| ಯ 
| ಫೆ 
6.1 i) 
t 
6.1 ಕ ಐ 
ಆ 


6.9 


"6.5.70 


7.0--1.1 


X 
2 


N 
EEE EEE 4 & 
ಗ 


ಮೆಲಾಂಟಿಕೈಹ್‌ 


FeSO, 75,0 ಆ 
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ತೆಳು ಹಸುರು ಬಿಳುಪು 


1.9 


ನ ೫ 


ಸ ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 
| 


| 


- ತತ 

ಶಿ 

| 

5 ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಪಿರೆಖಿಡಲ್‌ ಹರಳುಗಳು; (100) 

| ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೊಪ, ಒತ್ತುರೂಪ. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
| 

ಕ ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಟ್ಟಿ (0001) 


ಯಂತೆಹ ರಾಶಿರೊಪಗಳು ಅಥವಾ ದುಂಡಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ 


| ತೆಣಗಳು. 
} 

| ಮಾನೋಕ್ಲ್ವೈನಿಕ್‌;ಸಾವತಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ, (110) 
| ಟಿ೪೯ ಹರಳುಗಳು, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
| 

|| ಐಸೋಮಖೀಟ್ರಿಕ್‌; ಘನ ಹರಳುಗಳು, (110) 
|] 


ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕೆಣರೂಪ ಅಥವಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಕೋಮುಸದೃಶ, 


ತುಸ ಇಗುರು SS 


]' ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲ 
ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ಪ್ರಿಸಮ್ಮುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚದರ (101) 
ವಾದ, ತಟ್ಟಿ ಯಂತಹ ಹರಳುಗಳು,(001)ಗೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರ 
॥ ದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
| 
i ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಇಲ್ಲ 
| ಹರಳುಗಳಾಗಿ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಗೋಳಕಾರ, ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿ 
ನಾಕಾರ. 
ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೊಪ್ಯ (1oTo) 
ಹಣರೂಪ, ಪರಿಪೂರ್ಣ 


[ಕ್ಷ ಮಾನೋಕ್ಸೈ ನಿಕ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾ ಅ (001) 
' ಕ್ಟೊಟು ರೀತಿ ಅಥನಾ ಪುಡಿಯಾದ ತೆಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ 


1:11 


| ಪದರಗಳು, 


| ಐಐ ಐ ಐಐಎಂಷಂಂಂಂಂಂಂಂಾ 
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೪ತ್ಲಿಶಿ 


ಚಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಚುರುಕಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿರು 
ತ್ತದೆ 


ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ನಲ್ಲಿಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ 
ನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲೆಮೈಟ್‌ಗಳೊಡನೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ. 

ಸೀಸದ ನಾಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ  ಅಸರೂಪ 
ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜ, 


ಚೂರ್ಣನರ್ಣ, ಕೆಂಪುಕಂದು; ಇದ್ದಿಲಿನ 
ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಕರ್ಷಿತೆ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಚೂರ್ಣವರ್ಣ, ಹಳದಿ ; ಸೀಸದ ಸಂಗ್ರಹ 
ಗಳ ಉತ್ಕೃರ್ಷಿತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನೆನ್ಯಾಡಿನೈಟ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ 


ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಸದ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಪ್ರದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆದೆ. 


ಚೂರ್ಣವರ್ಣ,ಕೆಂಪು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಾಷ್ಟೀ 
ಕೆರಿಸುತ್ತದೆ. 


EE 


ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೈಡುಗಳಿಂದಾಗುವ ದ್ವಿತೀಯ 
ಖನಿಜ ; ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ; ಕಾಯಿಯ 
ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ, 


A ATE A ವಾಜಿ ಪಚ್ಚ 


೪೮ ನಿವರೆಣಾತ್ಮಕ ಖನಿ 


MN 


| 


ವರ್ಮಿಕ್ಯುಲೈಹ್‌ ಹಳದಿಕಂದ್ಕು ಬಿಳುಪು 2.4 1 
Mg,Si0,(OH), ಹಸುರು 

x H,0. 

ಗ್ಲಾಕೋನೈಟ್‌ ಮಂದೆ ಹಸುರಿ ಬಿಳುಪು 2.52.8 
K(Fe, Mg» A) ನಿಂದ ಕಪ್ಪು 

S;0(೦ಔ), 

ಕ್ಲೋರೈಟ್‌ ಹಸುರು ಬಿಳುಪು 2.6. 3.4 
(Mg, Fe, Al, 

(Al, S10 

(OH), 

ವಿವಿಯನೈ್‌ ನೀಲಿ ಬಿಳುಪು 27 


Fe,(PO,),:8H,0 ನೀಲಿ-ಹಸುರು 


ಎರಿಥೆನ್ಯಟ್‌ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು 3.06 
CO,(AsO,}, ತ 
8,0. 


ಆಟ್ಯುನೈಟ್‌ ನಿಂಬೆಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 3 13.2 
Ca(U0,(PO,),. 
10-12H,0. 


ಟೋಲ್ಟೆಕ್ಲಿ ) ಟ್‌ ಮೆಟಿ ಪಚ್ಚಿಹಸುರಿ ಹಸುರು —3.7 
ಥೋರ್ಪೆಕ್ನಿ 3೫ ನಿಂದೆ ಸೇಬು ತ 
Cu(UO,) (PO), ಹಸುರು 


“oh ಹನ ಬಗಗ್‌ 


es ನಚ ಇ ಜನರ 


8— 12,0. 

\ ಆರ್ರಿಮೆಂಬ್‌ ಹಳದಿ ಹಳದಿ 

| 3.48 
| 

| ಸನ, 

3 

ie 
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ಸರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


ಇ 


| ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುನ ರೀತಿ 


ಸೀಳು 


೪೩೯ 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


| [ಮಾನೋಕ್ಸೈೈಸಿಕ್‌ 5 ಹುಸಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ 


'ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ; ಮುಂಡಾದ ಕಣಗಳ 
[ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
| 


ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ; ಹುಸಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ 
ನಡುಗ ಅಥವಾ ಅಭ್ರಕಯುಕ್ತ ರಾಶಿ 
ೂಪಗಳಲ್ಲಿ, 


ಕ ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು 
ಗಳು, 0ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿ 
ರುತ್ತವೆ ; ಅಥವಾ ಮಣ್ಣುರೀತಿಯ ರಾಶಿ 


ರೂಪಗಳು, 


|] ನಾನೋಕ್ಸೈ ನಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿ್‌ ಹರಳು 
ಳು ಮತ್ತು ಪುಡಿರೂಪದ ರಾಶಿಗಳು. 


ಹ್ರಾಾಗೊನಲ್ಯ್‌ ತೆಳುವಾದ ಅಗಲಸಟ್ಟ್ರಯಾ 
?ರ (001) ಮೇಲೆ; ಹೆಕ್ಕೆರೂಪದ 
ನೂಹಗಳು. ' | 


ಸ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; (001) ಮೇಲೆ ಅಗಲ 
ಸ್ವಯಾಕಾರ ; ಪತ್ರಯುಕ್ತ ಅಥವಾ 
ಭ್ರಕಯುಕ 


'ರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌; ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಹರಳು 
1೫, 0ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿ 
ಹತ್ತನೆ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಯುಕ್ತೆ 
ನಾ ಕಣಯುಕ್ತೆ ರಾಶಿರೂಪಗಳಾಗಿ. 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(010) 
ಹರಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನ 


(010) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(001) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 


(010) 
ಪರಿಪೂರ್ಣ 
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ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಹಿಗ್ಗೂತ್ತಡೆ ; ಹೆ 
ಮ್ಯಾಗ್ಸೀಸಿಯಂ ಇರುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ತೆಳುಹಸುರು ಚೂರ್ಣನರ್ಣ ; ಸಮುದ್ರದ 
ಗಷ್ಟು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ; ಆಥನಾ ಸುಣ್ಣ 
ಕಲ್ಲು, ಮರಳುಗಲ್ಲು, ಮಣ್ಣುಗಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೀಳು ತೆಳುಪದರಗಳು ಬಳಕುತ್ತವೆ ಆದರೆ 
ಸ್ಲಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಪಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ. 


ನೀಲಿ ಚೂರ್ಣವರ್ಣ ; ಜೇಡಿನುಣ್ಣು ನುತ್ತು 
ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಂತಹ 
ರಾಶಿರೂಪಗಳು ; ಅದುರು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದರ ಹರಳುಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲ್ಫೈೈಡುಗಳ 
ಜೊತೆ ಇರುತ್ತವೆ. 


ನಸುಗೆಂಪು ಚೂರ್ಣವರ್ಣ ; ಕೋಬಾಲ್ಟ್‌ 
ಆರ್ಸೆನೈಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲ 
ತೆಳುಪದರಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. , 


ಹಳದಿ ಚೂರ್ಣನರ್ಣ. ಯುರೇನಿನೈಟ್‌ 
ಇರುವ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಗ್ಮಟೈಿಟುಗಳ 
ಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಯುರೇನಿನೈಹಿ್‌ ಮತ್ತು ತಾನ್ರುದ ಸಲ್ಫೈಡ್‌ 
ಗಳ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆ 


ಅನೇಕನೇಳೆ ರಿಯಲ್ಲಾರ" ಜೊತೆಗೆ ಇರು 
ತ್ತದೆ. 


| 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ ನ 


ಸಾಕಾರ 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ 


ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಖು ಶಿ ಸಾಂದ್ರತೆ (BH) 
MEE 
ರಿಯಲ್ಲಾರ್‌ ಕೆಂಪು ಕಿತ್ತರೆ 3.56 
AsS 
\ 
—5 
ಕಾರ್ಫೋಟೈಟ್‌ ಹಳದಿ ಹಳದಿ 4 
K,(Uಲ್ಲಿ) 
(VO -3H0 
ಸಿರಾರ್ಮಿರೈಟ್‌ ಬಣ್ಣರಹಿತ, ಬಿಳುಪು 5.6 
AgCl ಹಳದಿ, 
ಬೂಡು 


ಕಾಂತಿ, ಅಲೋಹೆಸದೃಶ ; ವರ್ಣರಹಿತ ಅಥವಾ ಬಿಳುಪು ; [5% 


ಅ್ಯಾಂದಾಲುಸೈರ್‌ ಬಿಳಿ, ಬೂದು, ಬಿಳುಪು ನ 3.15 
ALSi0, ನಸುಗೆಂಪು, 

ಕಂದು 
ಸಿಲ್ಲಿಮನೈಟ್‌ ಬಿಳುಪು, ಬಿಳುಪು 3.24 
ALSi0, ಕಂದು, 
ನ ಬೂದು 
ಡೈಯಸ್ಪೋರ್‌ ಬಿಳಿ, ಬೂದು, ಬಿಳುಪು 3.3--3.4,. 
A10(OH) ಕಂದು 
ವಜ್ರ ವರ್ಣರಹಿತ್ಯ ಬಿಳುಪು 3.5 
68 ಹಳದಿ, ನಸು 

ಗೆಂಪುಬೂದಡು, 

ಕಪ್ಪು 

ಟೋಪಾಸ್‌ ಬಣ್ಣರಹಿತ್ಯ ಬಿಳುಪು 3.5—3 «6 


ALSi0,(OH,F), ಏಳಿ, ಹಳದಿ, 


CC-0. Jangamu®d Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ 
| ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಹ 


[4 
ಕ NN 
ಧನ್ಯ ಇಲ್ಲವ ಟಿ ಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 
NN 
ಮಾನೋಕ್ಸ್ಲೈನಿಕ್‌ ; ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿ (010 ಅನೇಕವೇಳೆ, ಅರ್ಲಿಮೆಂಹ್‌ 
| i : 
' ಹರಳುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣಯುಕ್ತೆ ಸ್ಪ ಸ ತಡೆ ಳು ತೆಗೆ ಇರು 
| ರಾಶಿರೂಪಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


 ಮಾನೋಕ್ಷೆ ನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (001) ಮರಳುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿಣಿತ್ತದೆ ಮತು 

ಕೊಪ, ಪುಡಿರೂಪ, ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುಹೊದಿಕೆಯಾಗಿರು 
ಕಾಣುವುದು ತ್ತದೆ, 

ಅಸರೂಪ 


' ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ಛೇದ್ಯ ; ಜಿಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಿತ 


೪೧ 


_ ಕೂಪ್ಕ ಮೇಣ ಸದೃಶ. ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಜ್ಯಾ ಿ ಿ ೪ಎ ಪ 2232523333 

ಅರ್ಥೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌, ಒರಟಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ (110) ಹಾರನ್‌ ಫೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

| ಹರಳುಗಳು, ಚದರ ಅಡ್ಡಕ್ಷೇತ್ರ ; ಅಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನ 

| ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಅಥವಾ ಕಣ 

po 

ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರು (010) ' ಉತ್ತನುದರ್ಜೆಯ ಸಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನುತ್ತು 
ಕ್ಕೆ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೆಯ್ಸಾಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಕೊ ಬ 
ಶಾಂಬಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (010) ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇರುವ 
1 ಗೆರಿರೊಪ್ಯ ಪತ್ರಕೊಪ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಸಾಟು ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


1ಜಿ 
1 ಡೀಮೀಟ್ರ್ರಕ್‌ ; ಗುಂಡಗಿರುವ ಆಕ್ಟ (111) ಅತಿ ಲನಣನೂಲ ಆಗ್ಲಿಶಿರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 


ಹೀಡ್ರಲ್ಲ್‌ ಹರ 
| ಳುಗಳು 
[ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, » ಬಹುವೇಳೆ ಅನಳಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


(ಆತ್ಟೊ 2 

| ರ : 

[ne ಜನರ್‌ ತ ಬ್ರಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು (001) ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಕ ಇರುವ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
1 ಡ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮಟ್ಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿ 
» ' ನೆ ರಾಶಿರೊಪ್ಯ ಕಣಯುಕ್ತ, - ಮತ್ತು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಷ 
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ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ 


ಸೋಡಲೈಟ್‌ ನೀಲಿ, ಬಿಳುಪು, 
Na(AIS10) ನಸುಗೆಂಪು 


2 
ತ ಕ್ಯಾಂಕ್ರಿನೈಹ್‌ ಹಳದಿ, ಬಿಳ್ಳಿ 
Na(A1Si0) ನಸುಗೆಂಪು 
(HCO), 


ಕಾರ್ಮಿಯೆರೈ್‌ ವರ್ಣರಹಿತ್ಕ 
(Mg, Fe),Al, ನೀಲಿ, 
50೦, ್ಷ ಬೂದು, 

* ಕಂದು 
ಟೂರ್ಯಾ ಯ್ಕ್‌ ನೀಲಿ, 


Cu A], (PO) ಹಸುರು 
(OH),. 4H,0. 


ಬೆರಿಲ್‌' ನರ್ಣರಹಿತ್ಯ 
` Be,AL5i0,, ಬಿಳಿ, ಹಸುರು, 
ಹಳದಿ, ನೀಲಿ 
್ಯಲ್ಲನೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು 


(Ca,Ce(A1,Fe), ನುಂದಕಂದು 
Si0,0H 


ಪ್ರೆನೈಟ್‌ _ ಬಿಳಿ, ತೆಳು 
C೩A1,5;0,  ಹೆಸುರು 
(೦೫, 

ಟೂರ್ಮಲಿನ್‌ ಕಪ್ಪು, 


Na, Mg, Fe, Al ಕಂದ್ಕು 
ಭೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ ನಸುಗೆಂಪು, 
ಹಸುರು, ನೀಲಿ 
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ಬಿಳುಪು 


ಬಿಳುಪು 


ಬಿಳುಪು 


ಬಿಳುಪು 


ಬಿಳುಪು 


ಬಿಳುಪು 


ಬಿಳುಪು 


ನಿನರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಕಾಸ್ತ್ರ | 


2.55-2.75 


2.65-2.85 8 | 
2.7—4.0 


2.9 


3.0--3.2 


' ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿ ಗಳು ೪೪ 
ಇ ee ದ 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 

LLL 
ಐಸೋಮೀಭ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110) ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ; ನೆಫೆಲೀನ್‌ ಸೈಯ 
ರೂಪ, ಕಣಿರೂಪ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ನೈಹಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


' ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (1070) ಜಿಸಿ, ಅಳ್ಳಕ 1301 ನಲ್ಲಿ ನೊರೆಯುತ್ತದೆ ; 
ರೂಪ್ಯ ಕೆಣರೂಪ, ಪರಿಪೊರ್ಣ ಅದರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು "ಅನೇಕವೇಳೆ ನಿಶಿಷ್ಟ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


. ಆರ್ಟೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (010) ಅಲ್ಯೂಮಿನಯುಕ್ತೆ ರೊಪಾಂತರೆ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
| ರೂಪ್ಯ ಕೆಣರೊಪ. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ; ಇರುತ್ತದೆ. 
(001) ಮೇಲೆ 

ಬೇರ್ಪಡೆ 


 ಟ್ರಕ್ಸೈಸಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, (001) ಅಗ್ಗಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಲಜ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ" 
' ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಿರುನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


| ಹೆಕ್ಸಾ ಗೊನಲ್‌; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು (0001) ಗ್ರ್ಯಾನೈಸ್‌ ಪೆಗ್ಮಟೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
. ಅಥವಾ ರಾಶಿರೊಪ - ಕಣಯುಕ್ತೆ, ಅಸರಿಪೂರ್ಣ 


| ಮಾನೋಕ್ಸೆ ನಿಕ್‌ ; ಪಟ್ಟಿ ಯಂತಹ ಅಥವಾ (001) . ಚೂರ್ಣನರ್ಣ ಬೂದು ಅಥವಾ ಹಸುರು 
ಸ್ತಂಭಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ರಾತಿ ಕಾಣುವುದು ಬೂದು ; ಅನೇಕವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಡಿಯೋ 
| ರೊಪ್ರ ಕಣರೂಪ, : ಅಪರೂಪ ' ಕ್ಸಿನ್‌. 


ಅಕ್ಟ್ಯೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (001) ಲನಣನೂಲ ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೊಲೈಟ್‌ 
ಕೊಪ ; ” ತಳ್ನುಫಡರ ರೂನೈ ಹರಳು ಅಪ್ರಧಾನ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೊಗರುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
| 4 ನೇಲ ಯೊಂದಿಗೆ, ನಿ 


| ಔಗೊನಲ್‌ ; ಪ್ರಸ್ಕ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಂ ಮುಖಗಳು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಗೀರು 
| ದ “ಟೈಗೊನಲ್ಲ್‌ . ಅಡ್ಡಶ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನು ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ; ಗ್ರಾನೈಟ್‌ 

| ತ್‌ ವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಸ ೦ಭಾ ಪೆಗ್ನದೈಟುಗಳು, ಸಿಸ್ಟು ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ ಸ್ನ 
( ಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತ 


ಇ 
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ಸಾಪೇಕ್ಷ 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ , ರ ಸಾಂದ್ರತೆ 
Ca(Mg, Fe)್ಯSi, 
ಕ ಟು) 
ಹಾರನ್‌ ಬ್ಲೈಂಡ್‌ ಹಸುರು, 


NaCa,(Mg; Fe, ಕೆಂಡು, 
Aly, (AL, 5ಗ್ಮಿ ಕಪ್ಪು 
0,.(OH), 


ಗ್ಲಾಕೋಫೇನ್‌ ನೀಲಿ, 
NaMg,A1Si  ್ಯಾನೆಂಡರ್‌, 
0,,(0H), ನೀಲಿ-ಕಪ್ಪು 


- 


ಡು ಮಾದ್ವಿಯರೈಟ್‌ ನೀಲ್ಕಿ 
(Al, Fe),BSj,0,, ನಸುಗೆಂಪು 


ಕೆಮ್ಮಿಂಗ್‌ಟಿನೈಟನ್‌ ಕಂದು 
(Fe, Mg),S,0,, 


(೦೫), 
ಎನ್ಸ್‌ಬ್ಯಾಟೈಟ್‌ ಬಿಳಿ, 
(1/8, Fe) S10, ೆಳುಹಸುರು, 
ಕಂದು, 
ಬೂದು 
ಆಗೈಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು 3.25-3.55 


ತಿ 
(Ca, 1/8, 61,50) ಮಂ ದಹಸುರಿ 
(Al, Si),0, 3 


ಡೈಯಾಸ್ಸೆ ಡ್‌ 
ಗ ya] ಳಿ ಬಿಳ್ಳಿ ಬಿಳು 9 —3. 0 
Ca(Mg, Fe) ಹಸುರು ಸ ಸ 
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| ಗಳಲ್ಲಿ, 


' ಫರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೪೫ 


1 
| 
\ 
( 
ಸ 
| 


ವಾನಾಕಾನಕಾಸಾಸಾಾಗಘಾಸಾಗ೨/:ಾಗಸಾಸಾಕಾಸಾಸಾರ್ವಾರಾಸಾರಾ ಸಾ 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕ 
[4 


a ಅಜರ 


ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಸಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತಂಭಾ (110 ಹಿಸ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಯ್‌ 
ಸ್ರ ಸ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕಾರ ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ, ಡು ಡೆ ಗ ಣೆ 


ಮಾನೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್‌ ; ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯ್ಯಾ (110) ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳ 
ಟರ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ತಂಭಾಕಾರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾನತಾನ ಖನಿಜ, 
ನಾರುಯುಕ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಣರೊಪದಲ್ಲಿ. ನ ಸ 


ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈಸಿಕ್‌ ; ಗರಿರೂಪದ ಅಥವಾ (110) ಸಿಸ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ 

ಅಥವಾ ಫೆಲ್ವ್‌ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್‌ ರೀತಿಯ 

ಹರಳುಗಳು, 


ಆರ್ಕ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (100) ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುನ ರೂಪಾಂತರ 
ನು ಅಥವಾ ನಾರುಯುಕ್ತ ಒತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
ಸೋಡಣೆ 


ಮಾನೋಕ್ಸೈ ನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110) ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣನಿರುನ ಸಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ರೊಪ್ಯ ನಾರುಯುಕ್ತ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಆರ್ಫೋರ್ಲಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (210) ಅನೇಕವೇಳೆ ಕಂಚುವರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರು 


ರೂಪ್ಯ ನಾರುಯುಕ ಆ 
ಕ್ತ ಅಥವಾ ಕಣರೂಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ತ್ತದೆ. 
ಗಳಲ್ಲಿ ಥಫ ನ್ಸಾ pd) 'ಇಾತಿ 


1 


ಹನ ಕಿಸಿಕ್‌ ;-ಸಣ್ಣ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ 
ಳುಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕಣರೊಪ 


ಭಾನೋಕ್ಸೈ ನ್‌ 5 ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು . (110) ಮಾರ್ಪಾಟಾದ ಡಾಲೋಮೈುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
> ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ, ಕಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ 


% ಕೊಪಗಳಲ್ಲಿ 
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೪೪೬ ಫಿನರೆಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಹಿಕಾ ಷ್ಠ 


ಹೆಸರ್ಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ 


ರಾ 


ೃಕ್ಳಿನೈಟ್‌ ಕಂದು, ಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 3.3 

* Ca, Mn, Fe, Al ಸ 
ಜೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್‌ 
ಜೇಡೆಯ್ಸ್‌ ನ ಬಿಳಿ, ಎ ಚಿಳುಪು 3:3 
NaAISi,0, ಹಸುರು 
ಜಾಯಿಸೈಸ್‌ ಬೂದು, ಬಿಳುಪು 3.3 
Ca,A]Si,0,, ಹಸುರು, 
(OH) " ನಸುಗೆಂಪು 
ರೀಜಿಕೈಹ್‌ ಮಂದಸೀಲಿ, ಬಿಳುಪು 3.3— 3.6 


Na,(Mg, 7)... ಕಪ್ಪು 
51,0, (OH), 


ಆಲಿನಿನ್‌ "`` ಹಿಪ್ಪೆಹಸುರು ಬಿಳುಪು 3.3--3.6 


" (Mg, ೫0310: 

ಐಡೋಕ್ರೇಸ್‌ ಕೆಂದು, ಬಿಳುಪು 3:33: 
Ca, Mg, Al ಹೆಸುರು, ಕ 
ಸಿಲಿಕೇಟು ಹಳದಿ, ನೀಲಿ 
ಕ್ಲಿನೋ ಜಾಯಿಸೈಟ್‌ ಹಸುರಿನಿಂದ ಬಿಳುಪು 3.3--3.6 
ಎಸಿಡೋಟ್‌ ಕಪ್ಪು ಸ 
Ca,(Al, Fe), 
S;0,,(0H) 
ಹೆಡೆನ್‌ ಬರ್ಗ್‌ , ಹಸುರಿನಿಂದ ಬಿಳುಪು 3.4—3.55 
Ca(Fe,M)Si,0, ಕಪ್ಪು 
ಹೈಪರ್‌ಸ್ತ್ರೀನ್‌ ಸೆಪ್ರು ಬಿಳುಪು 3.4-4.0 
(Me, Fe)sio, ತ | 
ಸ್ಟೀನ್‌ ಕಪ್ಪು, ಬಿಳುಪು 3.5 
CaTiSi0, ಹಳದಿ, 

ಹಸುರು 
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ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೪೭ 


4 ee 
ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುನ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


——— 


' ಕ್ರೊಕ್ಸೈೊನಿಕ್‌ ; ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಹರಳು (100)  ಅಗ್ನಿತಿಲೆಗಳ ಒರಹೊಮ್ಮಿಕೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ 
' ಗಳು ಅಲ್ಲೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಕ ಕೆಣರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


| ಮಾಸೋಕ್ಲೈೈನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110 ಮಾರ್ಪಾಟು ಖಃಜ್ಯ ಅನೇಕವೇಳೆ ಸರ್ಪೆಂ 
ರೂಪ್ಯ ಕಣರೂಪದಿಂದ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. .ಚಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಟೈನ್‌' ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


| ಆಕ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ರಾಶಿ (001) ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂನಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ; ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಅಥವಾ ಗರಿರೂಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಇರುವ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, 
ಗಳಲ್ಲಿ, k 
[cd] 


| ಮಾನೋಕ್ಲ್ಸೈನಿಕ್‌ ; ಗರಿಯಾಕಾರದ ಹರಳು. (110)  ನೀಲಿ-ಬೂಡು ಚೂರ್ಣನರ್ಣ ; ಹೆಚ್ಚು 
ಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ ಕಣಯುಕ್ತೆ ; ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೋಡವಿರುನ ಅಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವುನೇಳೆ ಕಲ್ಲಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸ 


ಆಧ್ಟ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತಿ (010) ಲನಣನೂಲ ಮತ್ತು ಆತಿ ಲನಣಮೂಲ 
ಕೊಪ್ಪ ಕಣಯುಕ್ತ. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳನ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಣ್ಣ . ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ . (100) ರೂಪಾಂತರಿತ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ` 
ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪಿರಮಿಡಲ್‌ ಹರಳುಗಳು ; ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಲ 
ಆಲ್ಲದೆ. ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕಣಯುಕ್ತ. 

ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು (001) ಹಳದಿ ಹಸುರುಬಣ್ಣ ಸಾನಾನ್ಯ;ಮಾರ್ಪಾಟು 
ಗಳು ರಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಿರುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, ಸ್ತಂಭಾಕಾರ ಸ 


೪೧ 


| ಆಥವಾ ಕಣರೂಪ. ನ 


ಮಾನೋಕ್ಸೆ ಫಿನಿಶ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿ (110) ಅದುರು ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸೊಪದಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಪ ಅಥವಾ ನಾರುರೊಪ 
ಲ್ಪ 
೯೧ 


| ಆರ್ಫೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶ್ಮಿ (210) ಲನಣಮೂಲ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
| ಕೊಪ್ಪ ತಟ್ಟಿ ರೂಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ | 


| ನಾನೋಕ್ಸ ನಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಜ್ರ (110) ಅಗ್ನಿಶಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳ 


ಆಥವಾ ಬಿಣೆಯಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು. ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ, ಖಸಿಜ. 
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ನಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ | 


೪೪೮ 
ಲ್‌ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ 
ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಒರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (H) 
ಪ SS 
ಕೋಡೋನೈಟ್‌ ನಸುಗೆಂಪು ಬಿಳುಪು 3.53.7 
MnSi0, 
ಏಜರೀನ್‌ ಮಂದಹಸುರು ಬಿಳುಪು 36 
NaFeSi,0, ಕಂದು 
ಕಪ್ಪು 
ಸ್ಟೈನೆಲ್‌ ಕಪ್ಪು; ಬಿಳುಪು ` 3.6 
MgAlL,0, .. ತೆಂದ್ಕು 
ಕ ಹಸುರು, 
ನೆಂಪ್ರುನೀಲಿ 
ಗ್ರೋಸ್ಸುಲರೈಟ್‌ ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ, ಬಿಳುಪು . 3.6—3.7 
C೩,A1,51,0,, ನಸುಗೆಂಪು 
ಕೆಂದು 
ಪೈನೋಪ್‌ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು 3.6—3.9 
Mg,ALSi,0., 
ೃಂಡ್ರಡೈಟ್‌ ಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 3.7—3.8 
Ca,Fe,S;,0,, ಹಸುರು, 
ಕೆಂದು, 
ಕಪ್ಪ 
ಕ್ರೆ)ಸೋಬೆರಿಲ್‌' ಹಳದಿ ಬಿಳುಪು 3.7 
BeAl,0, . ಹಸುರು, 
ಕೆಂದು 
ಸ್ಟಾರೋಲೈಟ್‌ ಕಂಠು ೧050 ಬಿಳುಪು... 3.16. 
೫6657 ಲ್ಮ ನ 
(OH), ತೆ 
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ಕ 


ಸಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು 

| ಟ್ರಕ್ಸೈನಿಕ್‌ ; ಅಗಲಪಟ್ಟ ಯಾಕಾರದ (110) 

' ಹರಳುಗಳು ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ್ರ (170) 
ಕಣರೂಪದಿಂದ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ 


| ಮಾನೋಕ್ಸ್ಸೈನಿಕ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಸ್ಮಾ, (110) 
ಟಕ್‌ ಹರಳುಗಳಾಗಿ, ಅನೇಕವೇಳೆ 0ಗೆ ಸಮಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ನಾಂತರವಾಗಿ ನೀಳೀಕರಿಸಿರುತ್ತವೆ. 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಆಕ್ಟೆಹೀಡ್ರಲ್‌ ಹರಳು (111) 
ಗಳು, ಬಹುವೇಳೆ (111) ಮೇಲೆ ಅನಳಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿರುತ್ತನೆ. 


ಐಸೋಮೀಟ್ರಿ ಕ್‌; ಡೋಡೆಕ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು 
ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸಿಜೋ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು 


1 ಅವುಗಳ ಸೇರಿಕೆಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, 


ಇಲ್ಲ. 


| 
1 


[ 


ಕಣಯುಕ್ತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತು ಜೋಡಣೆ. 


ಇಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯನ್‌ ಇಲ್ಲ 


| ಹೀಡ್ರಲ್‌ ಕಣಗಳಾಗಿ. 

ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ;  ಡೋಡೆಕಹೀಡ್ರನ್‌ ಇಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಜೋ ಹೀಡ್ರನ್ನುಗೆಳು ಮತ್ತು 

| ಅವುಗಳ ಸೇರಿಕೆಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ, 
ಕಣಯುಕ್ತ ಸ 


 ಅಕ್ಕ್ರೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಹರಳುಗಳು (001)ಗೆ (110) 


ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಲಸಟ್ಟಿ ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ 

| ಕುತ್ತವೆ; ಹುಸಿ ಷಟ್ಭು ಜಾಕಾರದ ಅವಳಿ 

(ಗಳು. 

|; ಕ 
ಆರ್ಥೋರ್ಹಾಂಬಿಕ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳು (010) 

| ಗಳು, ಅನೇಕವೇಳೆ ಅನಳಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ 


ಳೀ 


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


ಅನೇಕನೇಳೆ ಕಪ್ಪು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ ಆಕ್ಸೈಡು 
ಗಳ ಜೊತೆ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಹೆಚ್ಚು ಸೋಡಿಯಂ ಇರುನ ಆಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರುತ್ತದೆ. ೫ 


ರೊಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿಲನಣ 
ಮೂಲ  ಅಗ್ಲಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವು 
ಗಳಿಂದುಂಬಾಗುವ ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ರೂಪಾಂತರಿತ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಉತ್ತನಮದರ್ಜೆಯ ರೊಪಾಂತರೆ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿರು 
ತ್ತದೆ, ` 


ರೂಪಾಂತರಿತೆ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ 
ವೇಳೆ ಅದುರು ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ. ಇರು 
ತ್ತದೆ. 


'ಗ್ರಾಾನ್ಸೆಟ್‌ ಸೆಗ್ಮದೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಮೆಕ್ಕಲು ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಮಧ್ಯದರ್ಜೆಯ ಸಿಸ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೆ 
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೪೫೦ | ನ ವಿನರಣಾತ್ಮಳ "ನಿ 


ha 
— 


ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕಾಠಿಣ್ಯ 


ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ : ಬಣ್ಣ ತಾರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ (1) 
ಸಾರಾ ರಾಯಲ ದ 
ಉನಕೋಕೈಟ್‌ ಹಸುರು .: ಬಿಳುಪು 3.8 
CaCi,5,0, 
ಎಲ್ಲಿ ಮೈಟ್‌ ಹಳದಿ, ಬಿಳುಪು - 3.9- 4.2 
ZnSi0, : ಹಸ್ಕುರು, 
ಕೆಂದು 
ಕಪ್ಪು 
ಜಿರ್ಕಾನ್‌ - ': ಕಂದು ಬೂು ಬಿಳುಪು. ” 3.9—4.7 ` 
ಅ್ಯನಟೀಸ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳುಪು 3.9 
Ti ಕಂದು 
2 : 
ಕೋರೆಂಡಂ ಬೂದು, ನೀಲಿ ಬಿಳುಪು 4.0 
ALO, ನಸುಗೆಂಪು 
ಶ್‌ ಎಸ ಕಂದು 
ಅೃಲನ್ಯಾಂಡೈಟ್‌ ಕೆಂಪಿನಿಂಡ: ಬಿಳುಪು - ಗ 43 
FeA1,5;,0,, ಕಪ್ಪ: - ರ್ಯ ಪ್ರಜಾ 
ರು 
Mn,ALSi,0,, ಕಂದು ಸಃ 4 
ಬ್ರೂಕೈಹ್‌ :: : `ಕಂದಿನಿಂದ ಬಿಳು 
Tio, ಕಪ್ಪು ಪ್ರ 4 
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/ 
| 


| ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೫೧ 


ಗ್‌ 


4 ತ - 
ಹರಳು 12222] ಇರುವ ರೀತಿ ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು | 
ES 


| ಐಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೋಡೆಕ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್‌ ಮತ್ತು 
K ಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ. ॥ `ಕ್ರೋಮೈಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಟ್ರ )ಿಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿರೂಪ (0001) ಅಲ್ವವೈಯೊಲೈಟ್‌ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕವೇಳೆ 
ದಲ್ಲಿ, ಕಣರೂಪದಲ್ಲಿ, (1 130) ಮಿನುಗುತ್ತದೆ. 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣ 


ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, (100) ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳ 
ಸಿರನಿಂಡ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ; ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯಕ ಖನಿಜ ; ಮರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜು 
ಮತ್ತು ಹುಂಡಾಗಿರುವ ಕೆಣರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, -. ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿರುವ ಖನಿಜ. 


ಟಿಟ್ರಾ ಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಘು (001), SR ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೆ 
ಜಾರಿನ ಪಿರಮಿಡ್‌ ಆಕಾರದೆ ಹರಳುಗಳು. (011) ಟ್ವಿಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಈರ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಟ್ರೈ ಗೊನಲ್‌ ; ಹೆಕ್ಸಾಗೊನಲ್‌ ಹರಳುಗಳು ಇಲ್ಲ ರೂಪಾಂತೆರಿತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು 
ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಮ್ಮು ಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ (0001), ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುವ 
, ಕಣಯುಕ್ತ. (1073) ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಬೇರ್ಪಡೆ 


ಏಸೋಮೀಟ್ರಿಕ್‌ ; ಡೋಡೆಕೆಹೀಡ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಕೊಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಯಂತ 
(ಗಳು, ಬ್ರಿಸೀಜೋಹೀಡ್ರನ್ನುಗಳು ಮತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗಾರ್ಸೆಟ್‌. 

"ಅವುಗಳ ಸೇರಿಕೆಗಳು ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಮ ಟಿ 
| ಕಣರೂಪ, 


ಜ್‌ ಬ್ರಿ ಿಜೋಹೀಡ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಸೆಗ್ನೈಟುಗಳಲ್ಲಿ' ಮತ್ತು 
| » ಅನೇಕವೇಳೆ ಡೋಡೆಕಹೀಡ್ರನ್ನು: ಮಾರ್ಪಾಹಾದ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ; ಅಲ್ಲದೆ ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕಣರೂಪ. ಇರುವ ಶಿಲೆಗಳು 


ಆ . 
[sea encore ; ಅಗಲಸಟ್ಟಿಯಾಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟುಗಳ ಮತ್ತು ನೆಯ್ಸ್‌ಗಳ ಕೂಡಿಕೆ 
ಸ್ತ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು, ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರು 


ದ್‌ ಇ 
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ಹೆಸರು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಣ್ಣ ಕೆ 
: ಕುಟ್ಕಿಲ್‌ ಕೆಂಪು-ಕೆಂದು ಬಿಳುಪು 
TiO, .. ಬಣ್ಣದಿಂದ 
ಕಪ್ಪು 
ಕ್ಯಾಸಿಟಿಕ್ರೈಟ್‌ ' ಕಂದಿನಿಂದ ಬಿಳುಪು 
51೦, ಕಪ್ಪು ಎ. 
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| ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ೪೫ 
| 


ಇ] 


ಹರಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇರುವ ರೀತಿ ` ` ಸೀಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 


 —್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ—್ಲ ರ 


ಟಿಟ್ರಾಗೊನಲ್‌ ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದ: (110) ಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆಗಳ 


ವಾದ ಸಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು ಅಥನಾ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕೆ ಖನಿಜ, 
ರಾಶಿರೂಪ. 


|. ಟೆಟ್ರೂಗೊನಲ್‌ ; ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಹರಳುಗಳು (110) ಕ್ವಾರ್ಕ್‌ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ 
ಮತ್ತು ರಾಶಿರೂಪ್ಯ ಕೆಲವುವೇಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೆಗೈಟೈಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಗೊಂಚಲಿನಾಕಾರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಕೆ. 
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ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಸದವರ್ಗ 


ಅಗಲ ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರ . ಅನಳಿನುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 
tabular twinning plane 
ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಗಾಜುಗಳು ಅವಾಹಕ 
valcanic glasses non-conductor ಗ 
ಆಗ್ನಿ ಪ್ರತಿರೋಧಿ ಅಸಂಗತ ದ್ವಿರಶ್ಮಿ ಭಂಗೆ 
fire resisting . anamalous double refraction 
pyro electricity impalpable 
ಅಗ್ನಿ ಶಿಲೆ ಇ .  ಅಂಶವಸ್ತು 
igneous rock constituent 
ಅತಿಲನಣನೂಲ ಆಳೃಕ 
ultra basic dilute 
ಅದಹೈ ಅಕ್ಷಪರಿಮಾಣ 
non inflammable axial ratio 
ಅದ್ರಾನ್ಯ ಆಧಾರ ಪದರ ` 
insoluble ಡು 
ಅದೃಢ matrix 
fragile ಅಕ್ಕಳ 
ಈ 
ಅಧಿಕೆ ಕೋಣದ forceps 
obtuse ತತ ಇಂಗಾಲಯುಕ್ತ ಜಲಗಳು 
ಅಡ್ಡ ಬರೆಯ ಖಿ carbonated waters 
reticulated ಇರುವರೀತಿ 
ee habit 
molecule 
ಅಪಕರ್ಷಣ ಉಕ್ಕುಬೂದು 
reduction : steel gray 
| ಅಷಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಉಂಟಾದ ಕಣಗಳು 
5 reducing flame detrital grains 
ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಉಜ್ಜುವ ವಸ್ತು 
ಕ opaque abrasive 
i ಅಭ್ರಕ ಸೂತ್ರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ 
| mica law oxidation 
ಆರೂಪಧಾರಿ | ಉತ್ಕರ್ಷಕ ಜ್ವಾಲೆ 
| non-makeable oxidising flame 
ಅರೆನಿರ್ಜಲೀಕೈತವಾದ ಉತ್ಪತನಿ 
partially dehydrated - sublimate 
ಅನವಳಿಗೊಂಡಿರುನಿಕೆ  -: £ ಉತ್ತೇಜಕ 
y 11111178 [ಬ catalyser 
A 


ಇ 
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೪೫೬ ವಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಉಪಖನಿಜ ಡನೆ ಸಿಲಿಕಾಂಶದೆ 
secondarymineral basic 
ಉರುಳಿ ud 
cylinder grain 
i ಕಣರಚನೆ 
meteor granular structure 
ಉಲ್ಯಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಕತೆಣರಾಶಿರೊಪೆ 
meteoric iron granular massive 
ಉಸ್ಸದ್ವಯೆ ಕರಗುವ ಉಷ್ಣತೆ 
thermo couple melting point 
ಉಳಿಕೆ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿ 
residue ಇರೇ 
ಗಳು 
ಯಣ ವಿದ್ಯುತ್ವಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ನೀಕ್ಷಣ ಡು 
electron microscopy ಕ ನಿವಾರಕ 
ಎರಕ ಕಬ್ಬಿಣ flux 
cast iron 4 ಕಾಂತಿ / ( 
ಎಲೆರೂಪ lustre 
foliaceous ಕಾಂತಿಹೀನತೆ 
ಗೆ tarnish 
ವಿಕ ತು ಗಳು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ವರ್ಣದ ಕಾಂತಿಹೀನತೆ 
`` 001060 n ನನ 2 
ಏಕೆಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೇಂಥ್ರಪ್ರಸೆರಿತ ಲ tarnish 
concentric radiated jet-black 
ಒಗೆಯುವ ಬಾನಿ ಕಿಟ್ಟಿ 
wash tub slag 
ಒಟ್ಟು ಗೊಡಿಕೆ ಕರಿಮಂಜಿ 
concretionary cochineal 
ಒತ್ತುರೂಪ ಕುಂಜರೂಪ 
campact form arborescent 
ಒತ್ತಾದ ರಾಶಿರೊಪ ಕುಲುಮೆ ಕಬ್ಬಿಣ 
compact massive wrought iron 
ಒಳೆತೂರಿದ ಅವಳಿಗಳು ಕೂಡಿಕೆಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Joint plane 


penetration twins 
ಒಳವಸ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸರಿತ 


content 


radiating 

ಒಳಹೊಮ್ಮಿಕೆ ಕೆಂಪು ಕಾವು 

intrusion red heat 
ಒಳೆಹೊಮ್ಮಿದ ಕೈಬಾಚಿ 

intrusive adze 
ಒಳಸೆಂಕುಚಿಸು ಕೊಯ್ದ 

converge section 
ಹಿ ಕೋಶಗಳ ಅಳಕೆಗಳು 

streak 


cell dimensions 
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ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದನರ್ಗೆ 


ಖನಿಜ 


mineral 
ಖನಿಣಕಾರಕ 


77176181176 
ಖನಿಜವರ್ಗೆ 


mineral species 
ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
mineralogy 
ಖನಿಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 
mineralogist 
ಗೆಂಟುಗಂಬಾಗಿ 
Nodular 
Nuggets 
ಗಡೆಸು ಗಾರೆ 


adamantine plaster 
ಗತೆ ರೂಪಾಂತರ ಕ್ರಿಯೆ 

dynamic metamorphism 
ಗರಿಯಾಕಾರ 

bladed 
ಗಾಜೀಕರಿಸಿದೆ ಪಿಂಗಾಣಿ 

glazed porcelain 
ಗಾಜೀಕೃತ 

vitrified 


ಗುಡ್ಡೆಗಳು 


concretions 


: ಗುರುತುಗಳುಳ್ಳ ಅಳತೆಪಟ್ಟಗಳು 


graduated scales 
ಗೋಚಾರ 


appearance 
ಗೋಪುರಗಳು 


pyramids 
ಗೋಂ ದುಸದೃತ 


76517005 
ಗೋಂದು ಕಾಂತಿ 


resinous lustre 
ಗೋಳಕಾಕಾರ 


globular 
ಗೋಳಕ 


globule 


ಘುನದ್ರಾನಣ 
solid solution 


~ 


ಘನಾಕೃತಿಯ ಸೀಳು 
cubic cleavage 
ರ್ಷಕ 


abrasive 
ಘರ್ಷಣ ನಿವಾರಕ 


lubricant 
ಚಸ್ಪಟಿಗುಂಡುಗಳಾಕಾರ 


lenticular 
ಚಿನ್ನದ ತೊಳೆತಗಳು 


gold washings 
ಚಿಪ್ಪುರೀತಿಯ ಬಿರುಕು 


conchoidal fracture 
ಚುಂಬಕೆ ಉಳಿಕೆ 


magnetic residue 
ಚೂಪುಗೊಳ್ಳುವ 
tapering 
ಭೇದ್ಯ 
sectile 
ಬಲಗ್ರಾಹಿ 
hygroscopic 
ಜಲಯುಕ್ತ 


hydrous 
ಜಲರಹಿತ 


anhydrous 
ಜಲಜ ಶಿಲೆ 


sedimentary rock 
ಜಲ ಸ್ವಚ್ಛ 


water clear 
ಜಲೀಕೃತ 
hydrated 
ಜಲೋಪ್ಹ ದ್ರಾನಣ' 
hydrothermal solution 
ಜಾರುವ ಮಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
gliding plane 
ಜಿಡ್ಡುಸದೃಶ 
a 
greasy 
ಜಿಡ್ಡು ಗುಳ್ಳೆಗಳು 
. greasy bubbles 
ಜಿಗುಟುತನ ' 


tenacity 
ಜೈವಿಕ ಪ್ರಭಾನಗಳು 


organic agencies 
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೪೫೮ 


ತದ್ರೂಪ 
identical 

ತೆಳ ಬೇರ್ಪಡೆ 
basal parting 

ತೆಳಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 
basal plane 

ತೆಳೆಮುಖ 


basal face 
ತಳವಸ್ತು 


precipitate 
ತಳಸೀಳು 


basal cleavage 
ತಾರಾಸದೃಶ ಗುಂಪುಗಳು 


stellate groups 
ತೀವ್ರಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಉರಿ 
deflagrate 
ತೀಕ್ಷ್ಮ ಉಷ್ಣ ನಿರೋಧಕ 


refractory 
ತೆಳುಹಲಗೆ, ತೆಳುಪದರ 


lamina 
ತೆಳುಹಲಗೆ ರಚನೆ 


lamellar 
ತುದಿಗೊಳು ವ 


tapering 
ಗಟಿ 


crust 
ತೋರಿಕೆ 


appearance 
ೈಪ್ತ 
saturated 
ತಂತಿರೊಪ 


filiform 
ತಂತುರೊಪಧಾರಿ 


ductile 
ದ ಟ್ವಿಗೊಂಡ 


compact 


ದ್ರಾವ್ಯ 
soluble 
ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೊಂಚಲಿನಾಕೃತಿಯ 


betryoidal 
ದ್ವಿತೀಯ ಖನಿಜ 


secondary mineral 
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concentrated ಸ 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ದ್ವಿಸಂಯೋಗಕಾರಕ 
bivalent 
ದೃಕ್‌ ಪನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
optical 7717670108) 
ದೃಕ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
optical properties 
ಧನವಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣ 
anion 
ಧೃನತ್ಯ 
polarity 
ಧೃವೀಕರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ 
polarising microscope ರ್‌ 
ನೆಂಗೆಂಪು | 
foxy red: | 
ನಾರುಸದೃಶ 
fibrous 
ನಾಳ 
vein 


" ನಾಳಗಲ್ಲು 


veinstone 


ಗಿ ನಿಗಿ ಕಾಯುನ - 


incandescent 
ನಿಗೂಢ ಹರಳುರೂಪದ 


crypto crystalline 
ನಿರ್ಧಾರಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು x 


determinative tables 
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರರಹಿತೆ 


amorphous | 
ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವಸ್ತು | 
insulating material 
ನೀಲಮಣಿ ಮ 
sapphire ಣೆ 
ನೆಯ್ಗೆ ರಚನೆ ' 
texture | 
ನೊರೆಯುತ್ತದೆ ನ ಇತ 
effervesces ಹದ | 
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು 
native elements 
ಪೆದರಯುಕ್ತ ` 


stratified 
ಪದ್ಮರಾಗ 


ruby 
ಪದರ ಬಂಧಿತ 


embedded 


INE 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಸದವರ್ಗೆ 


ಪತ್ರ 
011೩ 


belt 
ಪರೆಮಾಣತ 
atom 
ಪರಿಕ್ಲಾನಸ್ತು 
assay 
ಪರಸ್ಪರ ಭೇದಕತ್ವ 
complementary penetration 
ಪರೀಕ್ಸಾರ್ಥಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
diagnostic. features 
ಳೆಯುವಿಕೆ ಭಿ 
- fossil 
ಪ್ರಕಾಶಭೇದ್ಯ 


transluscent 
ಪ್ರಥನು 
primary 
ಪ್ರಪುಸ್ಪಣ 
` efflorescence 
ಪಾತ್ರ 


bed 
ಪಾದರಸ ಸಂಯೋಗ 


amalgamation 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೂಪಾಂತರ 


regional metamophism 
ಪುಷ್ಯ ರಾಗ 


topaz 


ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಳಿಗಳು 


multiple twins 
ಬಹುಸಂಯೋಗಕಾರಕ 


polysynthetic 
ಬಂಧಕವಸ್ತು 


cementing material 
ಬಾದಾಮಿಯಾಕಾರದ 


amygdaloidal 
ಬಾಷ್ಪೀಕರಿಸು 


volatalise 
ಬಿರಿತ. 


fracture 
ಬೆಣಚು 


pebble 
ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ತಳವಸ್ತು 


precipitate 
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೪೫೯ 


ಬೇರ್ಪಡೆ ಮಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 
separation plane 
ಭರ್ತಿವಸ್ತು 


filler 
ಭಂಗ ಸೊಚಿಕೆ ‘ 


refractive index 
ಭಂಗುರೆ 


brittle 
ಭೌತ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 
physical mineralogy 
ಮಟ್ಟಕ್ಷೇತ್ರ 
plane 
ಮಧ್ಯಸ್ಥಲೋಹ 
matte 
ಮರತವರ 


wood tin 
ಮರಳುಗಲ್ಲು 


sandstone 
ಮಾರ್ದವ 


plastic 


' ಮಾಣಿಕೃತಾಮ್ರ 


ruby copper 
ಮಾಸಲು 


tarnish 
ಮಿಂಚುವ ಮಾಸಲು 


brilliant tarnish 
ಮಿಶ್ರಲೋಹಿ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು 


alloying elements 
ಮುಖಕೇಂದ್ರಘನ ಜಾಲಕ 


face centred cubic lattice 
ಮುಟ್ಟಿಲಾಗದ 

impalpable 
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರದ 


reniform: 
ಮೂಲವಸ್ತು ' 


element 
ಮೃತ್ತಿಸಾರೂಪದ 


earthy ” 
ಮೆಕ್ಕಲು ಸಂಗ್ರಹ ಸ 
alluvial deposit 


: ಮೆಂಡಿಯಾಕಾರದೆ 


Knee shaped 
ಮಂಕು ಕೆಂಪುಕಾವು 


dull redheat 


೪೬೦ 


ಮಂದ ಬೂದು 


dark grey 
ಮಾಗ್ಮಕೊಳನೆ 


fumarole 
ರೆಚನಾತ್ಮಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ 
petrology 
ರೆಜತಯುಕ್ತ 
argentiferous 
ಇ 
gem 
ರಾಸಾಯೆನಿಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


chemical minerology 
ರಾಶಿಕೊಪದ 

massive 
ರೊಪಧಾರಣತ್ವ 

malleability 
ಕೋಮಸದೃಶ 

capillary 
ರೆಂಧ್ರಯುಕ್ತ, 

porous 
ಲಗತ್ತು 

suffix 
ಲಘು ಅಭ್ರಕ ಸೀಳು 

sub-micaceous cleavage 
ಲಘುಚಿಪ್ಪು ಬಿರುಕು 

sub-conchoidal fracture 
ಲಘುಪ್ರ ಕಾಶಭೇದ್ಯ 

sub-transluscent 
ಲಘಂಸಾರದರ್ಶಕ 

sub-transparent 
ಲಘುಲೋಹಕಾಂತಿ 

sub-metallic lustre 
ಲಘುವಜ್ರಸದೃಶ 

sub-adamantive 
ಲನಣಪಾತ್ರ 

salt bed 
ಲನಣಗೋಳಗಳು 

salt domes 
ಲನಣಮೂಲ 

basic 
ಲೋಹಕಲ್ಪ 

77618110106, 


ಇ. 


ವಿವರಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 


ಲೋಹೆಚುಂಬಳ 
Magnetic 

ಲೋಹಕ್ಷಯ 
carrosion 

ಲಂಬಮಟ್ಟಿಕ್ಲೇತ್ರ 


vertical plane 
ಲೋಹ್ಯರೀತಿಯ ಬಂಧನ 


metallic type of bonding 
ಲಂಬವಾಗಿ ಗೀರುಗೀರಾಗಿ 


vertically striated 
ವಕ್ರೀಭನನ 


refraction 
ವರ್ಗೀಕರಣ 


classification 


ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತದೆ 


intumesces 
ವಜ್ರ ಕಾಂ ತಿ 


adamantine lustre 
ವಜ್ರಾಕಾರ ॥ 

rhombic 
ನಲ್ಯಾರಾಶಿ 

meteoric mass 
ವಿದ್ಯುದಂಶಿಕಣಬಂಧನೆ 

ionic bonding 
ವಿಭಜಿತ 

divided 
ವಿದ್ಯುದ್ಧಾರಗಳು 

electrodes 
ವಿನರಣಾತ್ಮಕೆ ಖಸಿಜಶಾಸ್ತ್ರ 

descriptive mineralogy 
ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ 

petrography 
ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ. 

petrographer 
ವಿವಿಧನರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ 

opalescence 
ವರ್ಜನಿನ್ಯಾಸ 

pleochroism 
'ವೃಕ್ಷರೂಪಿರ ಚನೆ 

dendritic structure 
ವೈಢೂರ್ಯ ಭ್ಯ 

amethyst 
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ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದನೆರ್ಗ 


ಶಂಕು 


cone 
ಶಿಲಾವಸ್ತುಗಳು 


rock bodies 
ಶಿಲಾಲವಣ 


700% salt 
ಶಿಲಾಕೊಳನೆಗಳು. 

pipes 
ಶಿಲುಬೆಯಾಶಾರದ 

cruciform 
ಶಿಲೆ 


ಸ rock 
ಶೇಖರಣೆ 


deposit 


ಷೆಟ್ಟು ಜಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ರಚನೆ 


ಸ್ತೆಂಭಾಕಾರೆ ರಾಶಿರೂಪದ 
" columnar massive 
ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತು 
compound 
ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ 
specific gravity 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನರ್ಣಧಾತು 
natural | Pigment 
ಸಿಗುರುಸದೃಶ 
splinte 
ಸಿಬಿರುರೂಪದ ಸೀಳು ಚೂರುಗಳು 


splintery cleavage fragments 


ಸ್ಥಿತಿಸ್ಕಾ 


hexagonal ನ packed struc-. Seam 


ture 
ಸಕ್ಕರೆ ರೂಪದ ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು 
saccharoidal limestone 
ಸತ್ಯರಿಸು 
treat 
ಸದೃಶ ಸಂಯೋಜನಾ ವಸ್ತು 
isomorphous material 
ಮ 


even 
ಸನುಸೆಂಃತಿಯ 


symmetrical 
ಸಹಸಂಯೋಗಕಾರಕೆ ಬಂಧನ 

covalent bonding 
ಸಬಂಧಿತ 

coherent 
ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ 


contact metamorphosed 


ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಗ್ರಹಗಳು 

contact deposits 
ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರದೇಶ 

contact Zone 
ಸ್ತನಾಕಾರ 

mamillary 
ಸ್ಪಂದಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ರಾವ 


spcscillatory electric discharge 


ಸ್ತಂಭಾಕಾ 
ಗಾ 


ಸೀಮೆಬಂಡೆ 


country rock 
ಸೀಳು 


cleavage 
ಸೀಳುಮಟ್ಟಿಕ್ಷೇತ್ರ 


cleavage plane 
ಸೀಳು ಮೇಲ್ಮೆ 


cleavage surface 
ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ 


chalk 
ಸೂಜಿಯಾಕಾರದ 


೩೦1೦೪1೩: ` 
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸೇರಿಕೆ 


microscopic inclusion 


ಹರಳು 
crystal ದ 

ಹರಳುಶಾಸ್ತ್ರ 
crystallography 

ಹರಳು ಜಲ 


water of crystallisation 
ಹರಳು ತೆಳುಪದರ ಸಂಗ್ರಹ 


cesta incrustation 
ಹನೆಯ ಕ್ಲಿ 


ಭ್‌ 
ಹಾಲುಗಲ್ಲು 


marble 
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೪೬3 
ಹಿಕ್ಕಣಿಗೆರೂಪದ ಬಿರುಕು 


hackly fracture 
ಹೀರಿರುವ ಸೀರು 
hygroscopic water 
ಹುಸಿ ಸಟ್ಟುಜಾಕೃತಿ 
psendo-hexagonal 
ಹೆಕ್ಕೆಗಳು 
‘scales 
ಹೆಕ್ಕೆ ರಾಶಿರೂಪ 
scaly massive 
ಹೊರಭಾಗ 
facing 


ಫಿವರೆಣಾತ್ಮಕೆ ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ ' ಸ 


ಹೊರ ನಿಸ್ತರಿಸುನ-ಹೊರ ಹರಡುವ ಜಾ 


diverging ಸ pp 
ಹೊರೆಹರಿದ 


extrusive 
ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಿಲೆ 


extrusive rock 
ಹಂದರದ 


skeletal 
ಶ್ಚ-ಕಿರಣ ನಕ್ರ ನಿಯೋಜನ 
x=ray diffraction 


rb 


ಇ 


ಗ್ರಂಥಯಜ 
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Mineralogy—Sikankas 


* Mineralogy—L. ೮. Berry and Brian Mason 


A Text Book of Mineralogy— Edward Salisbury Dana and 


William E. Ford ಡೆ 
Rutleys Elements of Mineralogy—H. H. Read 


« Rock forming Minerals—Deer, Howie and Zassman 
* Minerals of India—Mrs. Meher D. N. Wadia 


Elements of Optical Mineralogy—Allexander N. Winchelland 
Horace Winchell. 
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ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


ತೋಟಗಾರಿಕೆ 'ಮೂಲತತ್ವಗಳು-ಭಾಗ 1 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೂಲತತ್ವಗಳು-ಭಾಗ 2 
ಗೃಹಕೀಟಗಳು 

ಸಸ್ಯತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪರೇಷೆಗಳು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನಾ ತೈಲದ ಸಸ್ಯಗಳು 
ಮಿದುಳು, ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು 
ಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಲಗಳು 

ವ್ಯವಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ 

ಸಸ್ಯ್ರಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೈಪಿಡಿ 

ಪಕ್ಷಿಗಳು 

ಕೋಗ ಶುಶ್ರೂಷೆ 


ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯೋಜನೆ 


ಗ್ರಾ 


ಭೂ” 
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